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Unufculum  hoc, 
Tponte  ad  te 
properabat,  retine¬ 
re  noluimus.  nAntom  Nerii 
•Ars  Vitraria  eft ,  hatc  te  fibi 
•patronum  poftulabat, ac  no¬ 
minis  tui  luce  clarefcere, 
*  5  imo. 


imo,  quod  novum  dedica¬ 
tionis  genus  eft,  ab  amica 
indignatione  profedtum, 
nomen  tuum  vel  invito  te 
in  lucem  proferre  avebat. 
Cur  enim,  pro  Deum  !  cur 
tamdiu  latitas  ?  cur  non  nili 
pauciffimi  fciunt,  Te  in  ar¬ 
te  Chymica  elTe  coryph^- 
um  ?  Te  in  Anatomia  inve- 
niffe,  qux  hadenus  nemo? 
Te  inconfervandis  ad  ven¬ 
turam  omnem  pofteritatem 
hominum  corporibus  vin¬ 
cere  omnem  antiquorum 
induftriam,  &  omn  umja- 
dantiamneotericorum?Tc 
difledos  animalium  ocu¬ 
los, 


los,  poftquamaqneus,  cry- 
ftallinus,  ac  vitreus  humor 
omnis  omnino  cxprefTus 
efl,  fine  ulla  inflammatione 
fanare,  ac  vifum  reftituere? 
Te  in  Medicina  plurima  ef¬ 
ficere,  quae  quicunque  vi¬ 
derunt  ,  affirmant  vix  hu¬ 
manis  viribus  proeliari  pof- 
(c  ?  ut  taceam, quorum  me 
jufTatua,  Sc  data  fides  men¬ 
tionem  facere  prohibent : 
propter  quaeetfi 

Serfa  quidem.,  laurofque  tihi  properamus 
amici, 

Munera  privati  funt  tamen  ijia  laris. 
Curarum  certe  pretium  tibi  vile  tuarum 

Si  te  nil  aliud  quam  labor  ipfe  juvat. 

Si 
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Si  famae  tubis,  licuifque  in- 
fl:ru6l^  ante  fores  tuas  excu¬ 
banti  per  te  vis  infertur,  dc 
os  quafi  appofitamanu  ob- 
ftruitur,  cur  nos  amici  dif- 
fimulamus  diutius  ?  cur  non 
in  lucem  protrahimus  vel 
invitum  ?  tam  rara,  tam  no¬ 
va,  tam  admirabilia  a  te  vel 
inventa  primum  ,  vel  dili¬ 
gentius,  quam  antea  exculta 
latere  diutius  non  debent. 
Spernis  amicos  toties  ro¬ 
gantes.^  Surda  etiam  aure  re¬ 
pellis  utcumque  pro  impe¬ 
rio  orantes?  en  vindidl^  ge¬ 
nus  invenimus ;  peragrabit 
h.TC  zArsVn  rana  do(5t  i  ffi  m  i  s 
do- 


dodiflimi  ChriJIoph,  Merreti 
notis  illuftraca  omnem  late 
Europam,  Angliam adibit, 
vifitabit  Italiam,  peregri- 
i  nabitur  per  HiCpaniam,  lu- 
I  ftrabit  Galliam, omnes  obi¬ 
bit  oras  partefq;  terrarum, 
deferetejuaquaverrum,  3c 
ubique  cum  hac  juftijffima 
querela  differet  nomen 
tuum,  clamitans, indignum 
facinus  !  latere  ea,  quibus 
tanti  fumptus ,  tot  labores, 
tot  fudores  impenfi;  qua: 
tanto  ingenio  inventa,tanta 
diligentia  exculta,  tanta  in- 
duftria  quotidie  au6la  funt. 
Nefeio  quos  haec  oratio  in 
*  5  ex- 


exterorum  animis  motus  exci¬ 
tabit  ,  ego  certe  eam  amica  in¬ 
dignatione  declamito :  non  ta¬ 
men  tantam  tui  moverem  exfpe- 
dationem,  nifi  certus  forem,  te 
eam  cum  voles,  facile  fuperatU' 
tum.  Hanc,  inquis,  mihi  fpecie 
cificiofas  dedicationis  liberta¬ 
tem  quodammodo  eripis,  &  ab 
otiofo  labore,  in  quo  conquief- 
co,  ad  laboriofum^a  quo  abhor¬ 
reo  5  fcribendi  otium  traducere 
cupis?  ego  vero  (  dicam  libero, 
fed  dicam ,  erga  genus  huma¬ 
num  animo  pio  )  non  tam  tui, 
quam  communis  boni  gratia, 
percupio.  Et  hsec  eft  urgens  illa 
caufa  5  cur  hoc  miinufculum,  ut 
ad  te  iret,  fe  erumpere,  e  mani¬ 
bus  conabatur  :  Tu  fufcipeami- 
co  vultu  peccantem,  fi  quid  er¬ 
ret,  admiratione ,  veneratione, 
&  amore  tui. 


L  E  C- 


LECTOR 

Benevole. 


ANtea  cjuam  pedem  proferas,  trihus 
te  •verbis  all0(juar  necejje  e(i.  V ?r- 
,  [tonem  tibi  damtis,  operis  non  ita  magni, 

I  fed  quam,fud  natura  difficilem  Jijjicilio- 
I  rem  reddidit  ipfa  materia  de  ojua  agitur, 

I  difficultas  (ffi'  ingens  terminorum,  ut  vo- 
I  eant,  artificialium  copia.  Etenim  noti  id 
I  mihi  tantum  egiffie  videtur  author  nofler, 
e^ui  in  eundem  commentatus  eji  illu- 
firis  yiQ.xt^Vi'CL’i,ut  intima  artis  vitraria 
fecreta  panderent ,  fed  ut  officinam  tibi 
vitrariam ,  cum  omni  fuo  apparatu 
artis  injirumentis  ante  oculos  ponerent, 
quorum  nomina, ut  ab  artificibus  fro  cu- 
jufque  facultate  cfi'  ingenio  effiBa  funt, 
^a  agre  admodum, cfi'  non  nifi  cum  mul¬ 
to  verborum  ambitu  in  alterius  cwjufque 
lingua  confortium  tranfeunt.  Quare  cum 
in  hoc  pracipitio  verfaremur  ,  nec  fatis 
nos  expediremus,  commodijfimum  vifum 
fuit, id  quod  verbo  uno  vel  ait  ero  explica- 
ri  non  poterat,  fubjeBis  tabulis  aneis  re~ 
prafentare,ad  quas  te  remittimus.  In  re¬ 
liquis 


li<juis  vermiis  ea  likrtate  ufi fumus,  ut 
(juict^uid  operis  ratio  exigere  'videbatur, 
(^uam  id  fieri  a  nobis  commodifiime  pote¬ 
rat  redderemus,  fepofitis  qua  ter  quater- 
•ve repetita,  nobis  fcribendi laborem,  tibi 
fafiidtum  paritura  ^videbantur.  Neque 
enim,ut  candide  tecum  agamus,ufqu€  a- 
deo  male  yel  de  induflria  tua ,  aut  feculi 
nofiri  cfi'  hujus  libelli  genio  fientimus,  ut 
qua  femel  bene  di^a  fiunt,  fiapius  dicenda 
fuijfie  putemus ;  qua  in  re  fi  tua  nos  bene- 
'volentia  fiuble'vaverit ,  efi  quod  nobis 
gr  at  udemur ;  fin,  habemus  magni  i-nt  ex¬ 
pretis  Merretti  exemplum,  quo  nos  tuea¬ 
mur  ,  qui  ita  alterius  ejfie  'voluit,  ut  in  bis 
qua  LeBoris  commodum  ffieBant  ,fuus 
ejfie  non  definat.Atque  utinam  tanti  'viri 
labor  aliquanto  citim  ad  manus  nofiras 
per'venijfiet ,  atque  ille  nobis  ad  officinas 
aditus  patuiffet ,  quem  negotii  natura  exi¬ 
gere 'videbat  uri  faUor,an  alia  rerum  fia^ 
cies  ejfiet  •  Nunc  proprio  remigio  inter  res 
abfirujfimas  ^  peregrini  fermonis  dia¬ 
lectos  'velificantes  ,  id  prafiitimus ,  quod 
prafiariper  tenuitatem  noftram  in  tanta 
fubpdiorUm  inopia  potuit.  Vale. 
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CURIOSO 


LECTORI. 

Ubium  nullum  efl,  quin 
^  I  igniariae 

I  vitrum  fit.  Utut 

enim  compofitum  &  arte 
faftum  fit  j  quam  proxime  tamen  ac¬ 
cedit  ad  omne  genus  mineralium ,  & 
eorum ,  quae  medio  inter  mineralia 
loco  habentur.  Igne  funditur  Sc  itl 
eo  permanet :  quin  auri ,  metalli  per- 
fedi  &  lucidi  inftar  igne  perficitur» 
purgatur  &  nitefeit.  Manifefta  res 
eft,  ufumejufdem  in  vafis  potoriis, 
aliifque  homini  infervientibus  com¬ 
modis  multo  magis  liberalem  >  ma- 
gifque  venuftum  &  nobiliorem  elTe, 
ufu  cujufcunque  alterius  metalli,  vel 
lapidis,  ad  haec  talia  apti.  Etenim, 
prae- 


prazterquam  quod  vitrum  facile,  exi- 
^  nullibi  non  parari  po- 
t(^J  tenerius,  nitidius  &  fpeciofius 
eir,  quam  alia  qualifcunque  materia, 
qu$  quidem  hodie,  nota  Iit.  Porro, 
ad  diftillatoris  &  Spagiricae  artis 
ufus,  &  componenda  medicamenta, 
res  eft  ufque  adeo  utilis,  ne  dicam  ne*  • 
cellaria  ,  ut  quali  impolTibile  Iit,  fine 
^tri  adminiculo  quidquam  efficere: 
Hinc  enim  tot  vaforum  &  inlirumen-* 
torum  genera  fiunt,  qualia  funt,  Cu¬ 
curbitae,  alembici ,  recipientes ,  peli¬ 
cani  ,  retortae ,  ferpentinae ,  phiolae, 
vitra  quadrangula,  ampullae,  ova  phi- 
loffiphica,  pils,  &  infiniti  generis  alia 
vafa ,  qus  ufus  quotidie  invenit ,  ad 
componendum  alexiteria  ,  arcana, 
quintas  elTentias ,  falia,  fulphur ,  vi- 
triolum,  mercurium,  tinfturas, fepa- 
rationes  elementorum,  omniaque  ne¬ 
gotia  metallica,  &  illius  generis  plura 
alia;  prater  aquas  fortes  &  regias,  tam 
necelTarias  illis,  qui  aurum  ab  argento 
feparant ,  &  rei  monetariae  a  Princi¬ 
pibus  prsfedi  funt,  ut  aurum  &  ar- 
gen- 


centum  perpurgent ,  atque  ad  perfe- 
dionem  fuam  deducant.  Tot  certe 
beneficia ,  quod  ad  ufus  humanos  at¬ 
tinet,  vitro  debentur,  ut  quafi  impof- 
fibile  videatur ,  fine  illius  ope  vitam 
tranfigere:  indeque  haud  fecus  atque 
ex  omni  alia  re ,  maxima  Dei  provi¬ 
dentia  cognofcitur  ,  qu2  rei  tam  ho¬ 
mini  utilis  &  neceffariae  materiam ,  ex 
qua  vitra  fiunt ,  ubivis  terrarum  u|- 
queadeo  copiose  produxit,  ut  nul¬ 
libi  non  parari  facillime  pofiit.  Sed 
inter  magna  etiam  templorum  orna- 
metita  vitrum  eft  >  quando  prster 
multa  alia  tot  ex  vitro  feneftrae  fiunt, 
elegantibus  piduris  adornat”,  in  qui¬ 
bus  metallici  colores  tot  modis  &  tan¬ 
ta  vivacitate  increfcunt ,  ut  totidem 
gemmae  orientales  videantur :  &  in 
fornacem  inditum,  tot  colorun"),  tan- 
taeque  venuftatis  &  perfedionis  capax 
vitrum  eft,  ut  fimilis  ei  materia  inve¬ 
niri  in  terris  non  polTe  videatur.  In¬ 
ventionem  vitri  antiquiftimam  eflc 
credimus,  cum  S.  Scriptura  Jobi  28. 
dicat :  Non  adaequabitur  ei  aurum  vel 
vitrum 


^tlrum  Scc.  evidenti  teftimonio ,  in- 
ter  antiquitatis  inventa  vitrum  ede; 

d-centes.  Hieronymo,  inter  aS 

ham.pofteros.&filiun,  Zanechijo- 

In  P®''  quinto 

coab  Abrahamo  defcenderit.  Mul  - 

ne‘s  ^  uon  line  ratio¬ 

ne,  a  Chymicisinventum  eiTe  vitrum, 

rerim^™"’^*  «mulando  vitrum  repe- 

m.tandi  omnes  gemmas  libro  quin- 
to  hu;us  opens  evidenter  demonWo; 
qua  eadem  ratione  videre  licet  mo¬ 
dum  producendi  vitrum  ex  lapidibus, 
qui  per  le  nunquam  liquefcerent,  nec 
in  vitrum  abirent.  Plinius  vult ,  ad 
Tm'"^yria  ripam  cafuin- 
ventum  fuifli  vitrum  ,  i  mercatori¬ 
bus ,  qui  teropeftate  eo  delati,  dum 

neceffitatecogenteibidemmormtu” 

&  cibj^coquend.  gratia  focum  in  lit- 
tore  ftruunt,  ubi  ingens  copia  erat 
herbs ,  quam  plurcs  Cn/i  vocant,  &  i 
CUJUS  cineribus  SaJa  pariter 
£tot«  conflant,  vitrum  fecerint;  i<mis 


violentia  unitis  8c  cineribus,  illius 
•  herbae ,  cum  arena  &  lapidibus  ad  vi- 
trificandum  aptis  :  id  quod  intelle- 
■  <9:ui  humano  modum  monftravit  & 
rationem,  qua  non  vitrum  modo,  fed 
cryftalli  etiam ,  &  cryftallina,  totque 
alia  venuftiffima  opera,  quae  vitro  de¬ 
bentur,  fierent.  Fama  praeterea  tenet, 
inventam  Tiberio  imperante  ratio¬ 
nem,  qua  vitrum  malleabile  fier^  res 
poftea  formidabilis  viTa  ,  &  hodie 
prorfus  ignota.  Etenim,  fi  id  nunc  in- 
notefieret ,  ob  elegantiam  &  incorru¬ 
ptibilitatem  fiiam  in  majore  quam  au¬ 
rum  argentumq;  pretio  vitrum  elTet, 
iquando  non  rubiginem  aliquam  at- 
itrahit,  non  iaporem,  non  odorem,nec 
jqualitatem  ullam.  Aliud  etiam  prae- 
Iterea  grande  commodum  homini  vi- 
itrum  adfert  fpeculorum  &  perfpicil- 
ilorumufu;  utut  enim  haec  cryftallo 
iDaturali,quam  montanam  dicunrj  illa 
[vero  ex  ^ris  &  ftanni  partibus  mixtis, 
Iquam  chalybis  mifturam  vocant ,  pa¬ 
rari  poffint,  multo  tamen  utraque 
commodius»  nec  non  impensi  mino- 


re,  &  elegantia,  efFeAuque  majore  ex  ^ 
vitro  parantur:  fpccula  pr^rertim,qug 
praeter  difficultatem  &  furatum  in 
cenftruendo ,  vivas  imagines  aeque  ut 
vitrum  non  reddunt,  &quod  pejus 
eft,  brevi  pallefcentia  nihil  omnino 
repr^fentant.  Quare  ex  his  multifque 
aliis  rationibus  concludere  licet,  inter 
res  nobiliffimas ,  quarum  ufus  nunc 
quidem  in  terris  homini  datus  eft,  vi¬ 
trum  effie.  Mihi ,  qui  diutius  in  arte 
vitraria  laboravi ,  plurimumque  in  ea  ; 
vidi,  propofitum  eft,  partem  illius 
quod  vidi  &  perfeci,  aliquam  publico 
dare.  Utut  enim  modus  parandi  falia, 
decodiones  &  paftas  notus  fit  quam- 
plurimis ;  mihi  tamen  illud  requirere 
operis  materia  videbatur ,  ut  clare  & 
diftinde ,  id  quod  ego  facio ,  pertra- 
daretur,  adjedis  quibufdam  obferva- 
tionibus  regulis,  quas  fi  probe  con- 
fiderentur,  non  omnino  inutiles,  fed 
fortaffis  neceftariae  &  paucis  notae  vi¬ 
debuntur  :  ut  de  mea  particulari  me¬ 
thodo  extrahendi  fal  nihil  dicam ,  ex 
quo  cryftallus  nobiliffima  fit.  Quod 


fi  artifex  tam  in  laborando  diligens 
rerit,  quam  ego  in  docendo  claris  de- 
imonftrationibus  utor,  opus  efficiet 
jtam  elegans  &  nobile,  quam  id  fortaf- 
i  fis  hodie  fit,  aut  fieri  aliqua  ratione 
£  poterit.  Et  hac  quidem,  oranique 
,  alia  in  re  quam  ego  hic  pertrado ,  in- 
i  veniet  diligens  &  curiofus  operarius, 

:  me  &  fcripfifie ,  &  demonftrafle  veri- 
:  tatem  ,  non  hauftam  vel  acceptam  ab 
I  alio  aliquo  ,  fed  quam  his  meis  mani- 
:bus  operando  &  experiendo  didici; 
i  cum  femper  hic  mihi  feopus  fuerit,  ut 
1  nifi  quod  verum  effiet  nihil  feriberem 
1  dicerem  ve.  Quod  fi  cuiquam  expe- 
I  rienti  has  meas  compofitiones  &  mo- 
j  dos  parandi  colores,  paftas  &  tindlu-' 
ras,  id  quod  ego  feribo,  non  fucceffie- 
rit,  ne  animum  propterea  defpondeat, 
credatque  me  nugas  fcripfiffie;  fed 
hoc  cogitet,  errafle  fefe  in  aliquo ,  hi 
praefertim ,  qui  iftiufmodi  negotiis 
nunquam  manum  admoverunt ;  im- 
poffibile  enim  eft ,  ut  prima  vice  Ma- 
giftri  evadant.  Repetant  igitur  opus, 
eo  quo  a  me  feriptum  eft  modo ,  & 
fen- 


fenfim  melius,  tandemque  perferum 
erit  quidquid  egerint.  Specialiter  il- 
lud  moneo,  uti  colorum  ratio  habea¬ 
tur,  quorum  certa  &  determinata  do- 
fis  praefcribi  non  poteft ,  fed  praxi  & 
experientia  difcendum  ,  &  oculo  ju- 
diciose  difcernendum  eft ,  fatifnepro 
ratione  operis  &  partarum,  quae  gem¬ 
marum  imitatione  fiunt  magnitudine 
infedum colore  vitrum  fit,  notando, 
quod  gemmae  omnes ,  quae  fufirtratis 
foliis  auro  includuntur ,  qualia  funt 
annuli  aliaque  irtiufmodi ,  dilutum 
magis;  contra,  quae  auro  inclufain 
libero  aere  dependent,  utinauria  & 
res  aliae ,  magis  plenum  colorem  re¬ 
quirant  ;  quae  omnia  doceri  nulla  ra¬ 
tione  portunt,  fed  curiofi  hominis  ju¬ 
dicio  relinquuntur.  Notetur  itidem, 
idque  fedulo  ,  ut  colores  &  ingre¬ 
dienda  bene  praeparata  laevigataque 
fint;  &  ut  tanto  quivis  magis  fecurus 
erte  poflit ,  ipfc  colores ,  eo  quo  dixi 
modo  praeparet  faciatque,  quifquis 
exquifiti  aliquid  facere  in  animo  ha¬ 
bet. 


Ignis 


Gnis  in  hac  arte  non  levis  momen- 


-Iti,  fed  talis  eft,  ut  rem  omnem  ab- 
folvat,  &  fieri  abfque  eo  nihil  omni- 
no  poflit.  Cum  ratione  igitur  adhi¬ 
bendus  eft,  &  fpeciatim  ex  lignis  du¬ 
rioribus  6c  aridis  *  vitandufque  fu- 
mus,uc  qui  femper  noxius  eft,  maxi¬ 
me  in  fornacibus,  ubi  ollae  &  vafa 
femper  patent,  vicrumque  ipfum  mi¬ 
nus  perfedum  evadit  valdeque  de¬ 
forme.  Ulterius  dico,  fiquidem  o- 
'perarius  diligens  &  exercitatus  fue¬ 
rit,  nec  non  accurate,  eo  quo  a  me 
iferiptum  eft  modo  egerit,  inveniet 
vera  efte,  quae  hoc  libro  continentur 
omnia,  nec  me  quidquam  divulgafle 
publico  dedifte ,  nifi  quod  opere 
jipfo  probatum  eft  :  ac  fi  cognovero 
publice  gratos  efte  hos  meos  labores, 
iut  quiderafpero,  ipfe  mihi  fortaflls 
I  animos  addam  edendi  etiam  alios 
meos  labores  thymicos  &  fpagyricos, 
jquos  per  tot  annos  in  diversi  parte 
terrarum  fuftinui  :  nec  credo,  fi  ufijs 
&  commoda  hominum  refpicias, 
quidquam  in  rerum  natura  majus 


A 


anti. 


antiquitati  notum  fui0e :  quae  qui¬ 
dem  antiquitas  ex  hominibus  in  hac 
arte  fubadis  Deos  fecit,  eofque  Deo¬ 
rum  loco  habuit, &  divinis  honoribus 
profecuta  eft.  Non  extendam  me 
ulterius.  Etenim  quia  particularia 
quaeque  in  hoc  opere  ufque  adeo 
clare  &  diftinde  defcripri ,  fecurus 
fum  animi ,  impoffibile  fere  efle,  ut 
errare  quis  in  tam  regia  via,  nifi  vo¬ 
lens,  polTit,  tantum  ut  artis  experi¬ 
mentum  ante  faciat ,  exerceaturque. 
Quare  omnia  mea  tam  in  bonam  par¬ 
tem  capiantur  velim,  quam  ego  prae- 
fens  hoc  opus  candidi,  primo  in 
gloriam  Dei,  &  poftea  in  ufus  utilita¬ 
temque  omnium  perfeci. 


Con  - 


Contenta  univcrfi 

operis. 

Demonflratur  •verus  modus  extrjt- 
bendi fal ex  pulvifculo,  rochetta  orien  - 
tali.  Ioda  filice  aliifjue  her¬ 

bis  ,  quas  Thufcia  affatim  fuppeditat, 
parando  decoElo,  quod  Bollito ,  cry- 
\  ftallum  artificialem  vocant  :  nee  non 
methodus  chymice  extrahendi  hac  [alia, 
perficiendo  cryflallo  mirabili:item  modus 
parandi  frittam  cryfiaUi,  cryfiallini  ^ 
communis  vitri,  cryfiallique  montana. 
Cum  modo  ita  praparandi  multos  co  - 
lores ,  ut  multo  magis  jplendeant ;  ma- 
ximamque  eorundem  partem  in  vitro 
producere ,  quales  fiunt  pica  marina, 
aurem ,  granati ,  amtthyfii,  fappbiri, 
holo fier ico  niger,  marmorem,  carnem, 
laElem,  per  ficus,  baccarum  orientalium, 
aerem  ^  beriUinm :  cum  modo  fiaciendi 
vitrum  plumbi,  quod  colorem  fmaragdi 
orientalis,  topafij,  chryfopatfi  caleflem, 
fapphiri,  aureum,  incarnatum,  aliofque 
referat,  tJHodm  item  tingendi  cryflaU 
C  2  Ium 


hm  montanam  colore  permanente  rubi- 
ni,  balajjii,  topa/ij,  opali,  beliotropii:  ^ 
•verus  modus  faciendi  pajlam  omnium 
eoiorum,  <jua  •verum  (maragdi,  topajij, 
chryfbpatij,  fapphiri,  granati  berilli 
colorem  reddat :  cum  modo  novo  cbymi^ 
co,  cjuo  magis  duri,  [olito  magis  ve- 
nttjii  reddantur :  nec  non  modo  parandi 
omne  genus  encaufiorum  ,  pingendo  va¬ 
riis  coloribus  auro ,  prafertimrofeo 
rubro  tranffarente ,  id  quod  in  Europa 
novum  efi.  Modi  it  em  facillimi  extra  - 
hendi  laccam  ex  granis  Kermes,  ligno 
Brafilienji ,  rubia  tinBorum  %  floribus 
geni  fla,  liliis,  floribus  braflica,  borra- 
ginis ,  rcfis  agrefitbus  ,  balaufiits,  rofis 
rubris,  incarnatis ,  omnique  alio  herba¬ 
rum  florum  genere ;  cum  modo  fa¬ 
ciendi  colorem  ultramarinum ,  aliafque 
res  cur  io  fas. 
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Caput  I. 

Extrahere  fal  expulvifculo ,  Rochetta 
&  Soda  Hifpanica ,  <juo  fritta  cry- 
Italis  Bollico  ditia  ,  fit ,  quod 
artis  vitrarias  fundamentum  efi:  cum 
novo  quodam  /ecreto  modo. 

Ulvifculus  vel  Rochetta, 
qus  ex  Oriente  &  Syria 
advehitur,  cinis  eft  herbae 
cujufdam  ibidem  abun¬ 
dantis.  Dubium  nullum  eft ,  quin 
fal  multo  quam  Soda  JJiff  antea  can¬ 
didius  reddat  ;  ideoque  li  cui  animus 
eftcryftallum  facere  omnibus  nume¬ 
ris  ablblutam,fale  id  fiat  extra(fto  ex 
pulvere  vel  rochetta  orientali ;  foda 
enim  Hifpanica,  utut  plus  falis  conti- 
A  5  neat, 
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neat,  cryftallus  tamen  fale  illius  fa<^a, 
fempcr  caerulei  quid  refert,  neque  il¬ 
ium  colorem ,  candorem  &  elegan¬ 
tiam  habet ,  quam  ex  pulvere  vel  ro- 
chetta  orientali  fad:a  obtinet.  Modus 
autem  perfe6ie  extrahendi  fal  exro- 
checta  pariter  &  foda,  is  eft  quifequi- 
tur,&quem  ego  facpius  expertus  fum. 

Cinis  Syriacus  piftillo  ferreo  in  pila 
lapidea  contufus, cribretur  cribro  an- 
guftiore,  ut  folus  cinis  tranfeat ,  non 
fruftula :  in  hoc  enim  confiftit  omne 
plus  minufve  falis  extrahendi  artifi¬ 
cium.  In  emenda  hac  vel  illa  fpecic 
illud  fervetur ,  ut  qux  plus  falis  con¬ 
tinet  eligatur ;  id  quod  hngu^  «  gu- 
fiu  cognofcitur  :  tutilfimus  tamen 
omnium  modus  eft,  crucibulo  cxoa- 
rimentum  facere,  &  videre,  utrum 
arenae  plus  habeat,  an  tarfi ;  id  quod 
inter  artis  rudimenta,  &  his  qui  vitra 
confiant  notifiimum  eft. 

Adfint  lebetes  aenei  cura  fuis  fur- 
nulis,quales  tindorum  funt, iique  vel 
majores  vel  minores ,  pro  majore  vel 
minore 
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minore  conficiendi  falis  copia.  Hi  le¬ 
betes  aqua  impleantur  limpida,  ad- 
hibeaturque  ignis  ex  ligno  non  fu¬ 
mante  arido,  &  ubi  jam  aqua  bene 
bullire  c(Eperit,  injiciatur  ea  cribrati 
pulveris  quantitas,  quam  bullientis 
aquae  copia  requirere  videbitur,  con- 
tinueturque  ignis  &aqua  bulliat  uf- 
que  ad  confumptioncm  tertiae  partis, 
agitando  illam  femper  in  fundo  pali 
lignea,  ut  pulvis  aquae  incorporetur 
&  fal  omne  extrahatur.  Inde  replean¬ 
tur  lebetes  recenti  aqua,  bulliantque 
ad  confumptioncm  ufque  partis  di¬ 
midiae,  &  paratum  erit  lixivium ,  fale 
foctum.  Caeterum  ut  fal  t-auto  magis 
candidum  &  copia  majore  exeat ,  in 
lebetes,  ante  pulverem ,  ubi  jam  aqua 
bullire  coeperit,  injiciantur  librae  de¬ 
cem  grumorum ,  qui  cadis  vini  rubri 
adhaerere  folent,  &  vulgo  tartarino- 
mine  veniunt ,  ad  nigredinem  ufque 
aduftorum,  folvanturquein  aqua  illa 
calida,  quam  pala  lignea  agitabis ,  at-, 
que  tum  demum  pulverem  add^s ,  ut 
A  4  fupra. 
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fupra.  Hic  addendi  tartari  modus  fe- 
cretus  eft,  quo  plus  falis  acquiritur,  & 
cryftallus  candidior  fit  magifque  fpe- 
ciofa.  Ubi  jam  du®  terti®  bullientis 
aqu®  exhalaverint ,  &  foetum  fale  li¬ 
xivium  fuerit,  minuatur  ignis ,  po- 
nanturque  ordine  aliquot  vafa  terrea, 
qu®  per  fex  dies  aqua  communi  re¬ 
pleta  fuerint  ,  ut  tanto  fcilicet  minus 
hxivii  &  falis  imbibant,  magnifque 
cochlearibus  ®neis  cineres  fimul  & 
lixivium  ex  lebete  transfundatur  in 
vafa  illa  terrea,  illifque  repletis,  bidui 
fpatio  liare  permittatur,  quo  exado, 
lublidente  interea  cinere ,  lixivium 
omne  limpidum  ,  fenfim  ,  nequid* 
quam  a  fundo  afeendat,  atque  opus 
turber,  cochlearibus  ®neisin  alia  valk 
^anfmittatur,  &  per  alterum  biduum 
Itare  permittatur,  fubfidentibufque 
denuo  reliquis  terreftribus  particulis 
Jixivium  eo  magis  clarum  &  limpi¬ 
dum  reddetur,  idque  tertio  repeta¬ 
tur,  &  lixivium  habebis  limpidilli- 
mum ,  &  ab  omni  terrena  forde  libe- 
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rum  ,  ex  quo  poftea  fal  paratur  fatis 
purum  perfeftumque.  Impleantur 
denuo  lebetes,  denturquein  fingulos 
lebetes  tartari,  ut  fupra,  librae  decem, 
nec  non  pulveris  quantitasfolita,con- 
tinueturque  opus  dum  aliqua  pars 
materiae  fuperfuerit.  Utjamdidum 
lixivium  conftringatur  &  fal  extraha¬ 
tur,  primum  lavandi  erunt  lebetes  a- 
qua  pura,  adimplendique  hoc  purga¬ 
to  clarificatoque  lixivio ,  bulliantque 
lente,  ut  fupra ;  hac  adhibita  cautela, 
ut  lebetes  perpetim  di<5i:o  lixivio  ad¬ 
impleantur,  donec  cralTefcere  lixi¬ 
vium  &  fal  projicere  coeperit,  id  quod 
viginti  quatuor  horarum  fpatio ,  aut 
circiter,  evenire  folet,  ut  in  fupcrficie 
lebetis  fal  reticuli  aut  telas  inftar  can¬ 
didum  apparere  incipiat :  tunc  adfit 
tudicula ,  pluribus  in  locis  perforata, 
teneaturque  in  fundo  lebetis  ,  ut 
quicquid  falis  fubfederit  excipiar, 
quod  fucceOive,  atque  ita  eximes, 
ut  lixivium  guttatim  in  lebetem  ef¬ 
fluar,  indaturque  fal  in  vafa  terrea,  ut 
A  5  per- 
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percolare  lixivium  tanto  melius  pof- 
fit ,  quae  colatura  denuo  excepta  in 
lebetem  immittitur :  fal  autem  ficca- 
tur ,  eademque  ratione  proceditur, 
ufque  dum  omne  ablatum  fuerit. 
Notandum  autem  eft  ,  ut  ubi  appa¬ 
rere  fal  coeperit ,  ignem  adhibeas  len¬ 
tum.  Etenim  fi  violentum  adhibeas, 
fal  lebeti  adglutinabitur ,  &  quia  po¬ 
tens  admodum  eft,  lebetem  corrum¬ 
pet ,  id  quod  mihi  nonnunquam  ac¬ 
cidit:  quare  hoc  fupra  omnia obfer- 
vandum  ,  magnaque  adhibenda  dili¬ 
gentia  eft.  Sal  autem  ex  vafculis,  ubi 
bene  percolatum  fuerit »  eximatur, 
inittaturque  in  ferinium  vel  recepta¬ 
culum  ligneum ,  ut  omnis  humiditas 
tanto  melius  abfumatur,  id  quod  plu¬ 
rium  dierum  fpatio,  &  pro  anni  tem- 
peftate  citius  vel  tardius  evenire  folet. 
Totum  autem  conficiendi  plurimum 
egregii  falis  artificium  in  tartaro  fi- 
tum  eft ,  ut  fupra  demonftravimus. 
Ego  ex  libris  tercentum  cineris  orien¬ 
talis  ordinarie  ab  0(ftuaginta  in  non- 
agin- 
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iginta  libras  falis  extraxi.  Ubi  jam 
fal  bene  ficcatum  fuerit,  frangatur 
groifo  modo ,  &  mittatur  in  forna¬ 
cem  calcariam  ,  ut  lento  admodum 
calore  ficcetur ,  &  inftrumento  fer¬ 
reo,  quod  rutabulum  arrifices  vocant 
diffringatur ,  mifceaturque  haud  fe- 
cus  ac  fritta  folet.  Abfumpta  jam  o- 
mni  bumiditate  in  fornace  moderate 
calida,  eximatur  fal ,  tundaturque  in 
pila  lapidea ,  &  cribretur  anguftiore 
cribro,  ne  grana  falis ,  quae  excidunt, 
majora  fint  granis  frumenti.  Hoc  fal 
ea  ratione  contufum  ,  cribratum  & 
ficcatum,  feorfim,  &  in  loco  ab  omni 
pulvere  immuni  adfervatur ,  ut  inde 
f^ritta  cryftalli  fiat ,  id  quod  eo  qui 
'proxime  fequitur  modo  fit. 


A  € 
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Cap.  ii. 

LModus  ,  (juo  Fritta  cryfiaUij  vulgs 
hoWiiodiBafit. 

CRyftallum  facturus  pulchram 
&  omnibus  numeris  abfolutam, 
id  age ,  ut  tarfum  habeas  candidilli- 
murn.  Murani  filice  utuntur  Tici- 
nenfh  cujus  lapidis  in  Ticino  flumine 
ingens  copia  efl:.  Tarfus  marmoris 
duri  &  candidi  fpecies  efl: ,  quae  in 
Thufciaad  pedem  Verrucol»  Pifa- 
rum,  nec  non  Scravczae,  dr  IVlaflsBdi 
Carrara ,  itemque  in  flumine 
fubter  &  fupra  Florentiam  ,  alibiquc 
nafcitur,  &  vulgo  fatis  nota  efl.  Hu¬ 
jus  ergoTarfi  illam  tibi  fpeciem  para¬ 
bis,  quae  candidiflima  fit,  &  venis  ni¬ 
gris,  maculilque croceis,  &omniru- 
biginecareat:  animadvertendo,  quod 
omnis  lapis ,  qui  chalybe  vel  ignita¬ 
bulo  percufTus  ignem  reddit,  vitro 
vel  cryftalloaptus  fit:  &  contra»  quod 
omnes  illi  lapides,  qui  ignitabulo  vcl 
chalybe  percufli  ignem  non  reddunt, 
nnllo 
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nullo  unquam  tempore  in  vitrum  ab¬ 
eant,  id  quod  monitorii  loco  infervi* 
re  poterit ,  ad  dircernendum  omne 
genus  lapidum.  Hic  tarfus,  quam 
maxime  pulcher  fle  candidus  minuta- 
tim  contundatur  in  pulverem,  idque 
in  mortario  lapideo ,  non  alio  quo¬ 
cunque  metallico,  ne,  quod  eventu¬ 
rum  effet,  colorem  metalli  attrahat, 
vitrumque  &  cryftallum  eo  colore 
infedam  minus  abfolutam  reddat. 
Piftilla  ferrea  lint  necefle  eft.  Tarfus 
bene&exade  pulverifatus  cribretur 
cribro  anguftiore:  omnis  enim  nego¬ 
tii  cardo  in  eo  vertitur ,  ut  tarfus  in 
modum  farinx  quam  optime  tunda¬ 
tur  ,  &  per  anguftiffimum  cribrum 
tranfeat.  Et  recipiantur,  exempli 
gratia,  hujus  tarli optime  pulverati 
librx  bis  centum,  nec  non  falis  pulve¬ 
rei  triti,  &  cribrati  ut  fupra ,  centum 
&  triginta  aut  circiter  librx ,  omnia- 
que  optime  mifceantur,  uniantur- 
que,  atque  ea  ratione  mixta  unitaque 
in  fornacem  calcariam  probe  calefa¬ 
ctam 
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»5iam  mittantur :  fi  enim  in  frigidam 
fornacem  mitterentur,  fritta  non  fie¬ 
ret.  In  principio  per  horas  unius  fpa- 
tium  ignis  adhibeatur  temperatus,  ita 
tamen  ,  ut  rutabulo  fritta  nunquam 
non  milceatur ,  tantoque  melius  in¬ 
corporetur  calcineturque.  Poftea  au¬ 
geatur  ignis ,  mifcendo  femper  frit- 
tam  rutabulo,  id  enim  ad  rem  pluri¬ 
mum  facit ;  eadem  que  ratione  proce¬ 
datur  per  quinquehorium,  adhiben¬ 


tur  :  res  maxime  nota  &  vulgaris. 
Rutabulum^  inftrumentum  ferreum 
&  oblongum  ,  &  inter  vitrarios  non 
minus  notum  eft,  quo  fritta  continue 
movetur.  Exadis  ergo  quinque  horis 
frittam  eximi  e  calcaria  curavi  ^  eo 
enim  temporis  fpatio,  fiquidem  ignis 
rcdle  adminiftretur ,  prompta  &  pa¬ 
rata  eft  ;  atque  hanc  frittam ,  ad  ar¬ 
cendum  omnem  pulverem,  velamen¬ 
to  quodam  opertam  in  tabulato,  loco 
ficco 


lemper  ignem  potentem. 

Calcaria  fornacis  calcinatori*  fpe- 
s  eft,  qua  in  conflandis  vitris  utun- 
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ficco  fepofui ;  magna  enim  diligentia 
opus  eft ,  fi  cryftallum  defideras  ve- 
nuftam.  Fritta,  eo,  quo  diximus 
modo  fada ,  nivis  inftar  candida  eft. 
Si  tarfus  macer  fuerit ,  addantur  ad 
praedidam  dofin  falis  librae  circiter 
decem.  Sed  qui  in  arte  exercitati 
funt,  e  prima  fcmper  fritta  argumen¬ 
tum  capiunt ,  mittendo  partem  ejus 
aliquam  in  crucibulum ,  indequein 
patinam  vitream  mundam ,  ut  vi¬ 
deant, an  bene  &  cito  coeat:  quoipfo 
etiam  apparet,  tenerior  an  dura  fit 
fritta,  ac  proinde  falis  dofis  vel  auge¬ 
tur  vel  minuitur.  Haec  fritta  cryftalli, 
ut  fupra  di6i:um  eft,  loco  ficco  adfcr- 
vatur;  humida  enim  &  terreftria  loca 
non  fert,  fed  diflbluto  fale  in  aquam 
convertitur ,  folo  remanente  tarfo, 
nec  unquam  in  vitrum  abit.  Sed 
neque,  ut  alias  fieri  folet,  humedatur 
haec  fritta,  &  fi  ea  ratione  praeparata 
per  tres  vel  quatuor  menfes  adferve- 
tur,  operi  magis  apta  eft ,  &  tanto 
citius  unitur.  Atque  hic  modus  eft 
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faciendi  frittam  cryftalli,  cum  fua 
dofi,  &circnmftantiis,  qua  ratione 
illam  faepius  feci. 


Cap.  III. 

Alius  modus  novus  y  &dme  inventus, 
extrahendi  fal  ex  pulvere ,  c^uo  cry  - 
Ji  alius  acfue  formo  fa  pellucida  fit  ^ 

quam  montana  cryfiaUus  efi. 

REcipiatur  pulvis  orientalis  bene 
cribratus,  mittaturquc  in  am¬ 
pullas  vitreas  in  fundo  lutatas,  quas, 
ubi  prius  aqua  communi  replet^  fu  e  • 
rint,  in  fornace  fuper  cineres  vel  are¬ 
nam  repones, adhibitoque  per  aliquot 
horas  igne  temperato,  aquae  pars  di- 
midia  evaporare  permittatur.  Refri¬ 
gerata  poftmodum  fornacula ,  quic- 

quid  fupereft  aquae,  leniter  decante¬ 
tur,  in  vafa  terrea  vitriata,  affufaque 
fuper  pulverem  recenti  aqua,  bulliat 
ut  ante,idque  toties  &  tam  diu  itere- 
retur,  ufque  dum  aqua  fal  omne  ex¬ 
traxerit,  id  quod  gulluiimul  atque 
oculis 
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oculis  cognofcitur  >  fi  nimirum  aqua 
falfedinis  nihil  habear,  &  coloris  om¬ 
nis  expers  fit.  Hujus  lixivii  quantum 
quifque  voluerit  recipiatur  ,  idque 
filtretur ,  &  filtratum  per  dies  qua- 
tuor  vel  fex  in  vafis  vitriatis  quiefcafj 
ea  enim  ratione  magnam  partem  illius 
terreni  quod  continet, deponet.  Inde 
filtretur  denuo,  eritque  purificatum, 
&  a  maxima  parte  terreftrium  parti¬ 
cularum  feparatum  lixivium.  Mitta¬ 
tur  denuo  in  ampullas  in  fundo  luta¬ 
tas  ,  adhibitoque  lento  igne  arenae 
vel  cinerum  evaporare  permittatur, 
animadvertendo,  ut  ubi  materia  fic- 
cata  fuerit,  ignis  adhibeatur  quam 
maxime  moderatus  &  lenis ,  ne  fal 
aduftum  corrumpatur  :  quo  bene 
ficcato  exemptoque  difpiciendura 
cft,  integrane  fint  illa  vafa  in  fundo, 
an  rupta  ,  quod  frequenter  accidit, 
quo  cafu  fal  in  alias  ejus  generis  am¬ 
pullas  in  fundo  lutatas  &  aqua  com¬ 
muni  repletas  immittendum ,  &  in 
fornace  fuper  arena  vel  cineribus  de- 
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tinendum  eft.Semper  autem  odavana 
illius  aquae  partem  evaporare  fines, 
refrigerataque  poftmodum  fornace 
effundenda  cft  a-qua  fale  plena  in  vafa 
terrea  vitriata,  &  ubi  per  viginti  qua- 
tuor  horas  requieverit,  filtretur  dili¬ 
genter:  fasces  enim  aliafque  terreftres 
particulas  deponet.  Exhalet  hoc  li¬ 
xivium  filtratum  in  ampullis  vitreis 
ad  lentum,  &  ubi  jam  fere  exhalave¬ 
rit  ad  fumme  temperatum  ignem,  ne 
fal  aduratur,  quod  denuo  miffum  in 
ampullas  aqua  communi  folvitur  ut 
iupra,  iteraturque  hic  labor,  ufque 
dum  fal  nihil  fecum  aut  terreftris 
materjs  poft  fe  relinquar:  tunc  enim 
purum  erit  atque  perfedum,  ex  quo, 
nec  non  tarfo  fubtili  &  candido,  frit- 
tam  facies,  &  cryftallum,  tantae  pul¬ 
chritudinis  &  candidi  fplendoris,  ut 
cryftallum  montanam  orientalem 
fuperatura  fit.  In  vitreis  autem,  non 
aeneis  vafis  peragendus  hic  labor  eft. 
Etenim  fal  nunquam  non  aliquid  co¬ 
loris  metallici  attrahit,  ideoque  fem  - 
per 
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per  virefcit.  Haec  ut  magis  laboriofa 
via  fit,  minufque  falis  reddat, cryftal- 
lum  tamen  dabit  quovis  magno  Prin¬ 
cipe  dignam,  ut  inde  omnis  generis 
vafa  &  labores  fiant.  Atque  hoc 
meum  inventum  eft ,  cujus  ego  cum 
magna  mea  deledatione  &  felici  fuc- 
ceffu  multoties  experimentum  feci. 


Cap.  IV. 

De  aureo  cryJlaUi  colore 
ohfiroatio. 

Notetur,  quod fritta  fale  pulve¬ 
ris,  cui  fal  tartari  admiftum  eft, 
fada,  ad  imbibendum  auri  colorcrn, 
inepta  fit,  nec  unquam  iftiusmodi 
color,  ex  ea  educi  poflit ;  fed  reliqui 
in  univerfum  omnes.  Quare  ut  au¬ 
reum  colorem  habeas ,  frittam  facies 
ex  mero  fale  pulveris ,  ut  fupra  puri¬ 
ficati  :  nifi  enim  hoc  fiat,  aureum 
colorem  non  acquires. 


Gap. 


Liber  Pr 


I  M  U  T. 


Cap.  V. 

^J^odus  extrahendi  falex  berba^  c^uam 
filicen  'vocant ,  quo  cryjlallus  (at is 
elegans  fit. 

pifis  experimentum  feci  cineri? 
A  herb^  cujurdam,qujE  vulgo  Filix 
^catur,  &  in  Thufcia  copiofe  crelar. 
Hsc  herba  virens  fub  finem  menfis 
Man  ad  dimidium  ufque  /uniirefe- 
canda  eft,  idque  crefcente  Luna  & 
oppofitioni  vicina:  fummeenim  tunc 
perfeda  efl  &  fal  reddit  copiofius, 
inagifque  candidum  &  notae  raelio- 
ns,  quam  fi  alio  tempore  refecetur;  fi 
eniffi  *iccari  per  Te  fupra  terram  per¬ 
mittatur,  exiguam  falis  minime  boni 
copiam  praebet.  Rcfedfa  ergo  ut  fu- 
pra,  &  accumulata,  ftatim  flacceflit, 
&  fi  comburatur  optimum  cinerem 
relinquit,  ex  quofeivatis  regulis  ut 
fuprade  fale  pulveris  orientalis  di- 
61:umefl: ,  fal  extrahitur  purificatum 
&  bonum, ex  quo, nec  non  tarfopul- 
cnro&  bene  cribrato  frittam  feci, 
qusB 


L  I  B  E  R  P  R  I  M  U  ff,  i/ 

qus  in  patella  optime  percolata  cry- 
ftallum  mihi  dedit  pulchram ,  &{o- 
lito  magis  dulcem.  Satis  enim  roboris 
habebat,  &  magis  quam  cryftalli  na¬ 
tura  fert  fle(^ebatur.  In  tenuia  enim 
fila  duci  potcft,  quemadmodum «go 
illam  duci  curavi.  Haec  fritta  aureum 
colorem  mirum  in  modum  reddit, 
tantum  ne  fal  tartari  addatur,  ut  fu- 
pra  annotatum  cft  j  &  aureus  ille  co¬ 
lor,  quem  hoc  cryftalli  genus  reddit, 
multo  fefe  exerit  venuftius ,  quam  in 
:  cryftallo  ex  lale  pulveris  orientalis 
I  fa(fta,  &  ex  eodem  non  minus,  quam 
hoc  priore  omnis  generis  vafa  fieri 
poftunt. 


C  A  P.  V 1. 
arandi  fal  aliud  ^  exquocry- 
Jlallm  fit  fiupenda  puU 
chritudinu. 


T)  Aretur  fecundum  pr5did:am  me- 
X  viodum  cinis  ex  filiquis  &  culmis 

faba- 
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fabarum  ficcatarum,  excuffix  antea 
fabis ,  &  ex  hoc  cinere ,  fervato  eo¬ 
dem,  ut  in  fale  pulveris  orientalis  or¬ 
dine  ,  fal  extrahitur  admirandum, 
quod  cum  tarfo  candido  &  bene  cri¬ 
brato,  ut  fupra  fuse  didum  eft ,  frit- 
tam  nobilillimam,  &  cryftallum  red¬ 
dit  elegantiflimam.  Idem  fiet  ex  ci¬ 
nere  braflicae ,  &  rubi  fpinofi ,  qui 
moros  fert,  nec  non  cinere  fcaporum 
panici ,  juncorum  item  atque  canna¬ 
rum  paluftrium ,  multarumque  alia¬ 
rum  herbarum,  qu§  fal  fuum  dabunt, 
€x  quo  fritta  more  folito  fada  cry- 
ftallos  reddet  formofillimas ,  ut  cu- 
riofus  quifque experiri  poterit.  Lon¬ 
ge  enim  plus  experientia  docet  quam 
diuturna  ftudia. 


Cap. 
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C  A  P.  VIL 
Salex  quo  cryjiallus  fatis 
*venupa  fit, 

Xtrahatur  falex  calce  murana& 


JILdcpuratum  admifceatur  fali  pul¬ 
veris  orientalis  ordinatii,  ad  rationem 
librarum  duarum  in  centum ;  id  eft 
librs  du£  falis  calcis  addantur  ad  falis 
pulveris  ut  fupra  fadi,  libras  centum. 
Ex  hoc  fale  ita  mixto, ordinario  more 
fritta  fiat ,  mittaturque  in  patellam 
ut  purgetur ,  quemadmodum  poftea 
dicetur ,  ubi  de  modo  faciendi  cry- 
ftallum  cryftallinam  &  vitrum  com¬ 
mune  agetur :  ita  enim  cryftallum 
habebis  fatis  vcnuftam  &  pulchram. 


Cap.  viir. 


Modus  faciendi  frittam  ordinariam^ 
ex  pulvere  fcilicet  orientali,  rochetta 
&  Soda  Hifpanica. 


[Ritta  nihil  aliud  eft ,  quam  calci - 
natio  materialium  ex  quibus  vi¬ 


trum 
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trumfit.  Utut  enim  vel  citra  calci- 
nationem  liquefcerent ,  &  in  vitrum 
abirent>  id  tamen  non  fine  difpendio 
temporis  &  faftidio  magno  fuccede- 
ret.  Quare  inventa  ratio  eft,  ut  frit* 
ta  in  fornace,  vulgo  ca/carja  dida 
calcinetur.  Etenim  ubi  bene  calci - 
nata,  &  pondus  materialium  juftum 
fuerit ,  habita  fcilicet  ratione  bonita¬ 
tis  Sodae ,  in  olla  celerrime  funditur 
&  mire  purgatur.  Fritta  quas  ex  pul¬ 
vere  fit,  vitrum  candidum ,  fed  com¬ 
mune  dabit.  Fritta  quas  ex  rochetta, 
fed  orientali  fit,  vitrum  datformo- 
fiffimum  ,  quod  cryftallinum  voca¬ 
tur,  Soda  Hirpanica  utut  magis  un- 
guinofa  plerumque  fit,  vitrum  tamen 
minus  candidum  ,  minufque  formo- 
fum  reddit ,  quam  rochetta  orienta¬ 
lis.  Semper  enim  aliquid  ex  coeruleo 
trahit. 

Ut  ergo  fingula  rite  praeparentur, 
pulvis  cribretur  cribro  anguftiore,  & 
quae  non  tranfeimt  minutiae,  in  mor¬ 
tario  lapideo  5  nec  aliter ,  tundantur, 
ne 
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ne  colorem  attrahant.  Idem  dero- 
chetta  &  foda,  led  feparatim  fiat,  id- 
queagatur,  ut  omnia  bene  tundan¬ 
tur,  tranfeantque  per  cribrum  angu- 
ftum.  Etenim  ut  vulgare  vitrariorum 
i  proverbium  fert,  in  cribro  angufto 
&  lignis  aridis  fitum  eft  omne  decus 
I  fornacis.  Qualis  ergo  cunque  Sodae- 
quantitas  detur ,  librae  centum  So- 
dx,  exempli  gratia  ,  requirunt  ordi- 
inarie  libras  0(5luaginta  quinque  uf- 
!  que  ad  nonaginta  tarfi,  quem  fecun- 
I  dum  ea,  quae  de  cryftallo  dida  funt, 
neceiTum  eft  fubtiliter  tundere  in 
I  mortario  lapideo,  non  alio,  &tum 
I  demum  trajicere  per  cribrum  angu- 
’ftura,  idque  ea  quantitate,  quam  bo- 
initas  &  pinguedo  fodae  requirit ,  de 
iqua  experimento  tibi  conftare  debet 
jutin  arte  notum  eft.  Arenae  poftea’ 
!& maxime  illius,  quae  in  Hetruria  & 
■Arni  valle  nafcitur ,  tarfoque  pin- 
Iguior  eft,  &  plus  falis  continet ,  fem- 
iper  librae  fex  vel  ocfto  in  fingulas  cen¬ 
tum  libras  dantur.  Haec  tamen  arena 
B  bene 


bene  antea  lota ,  &  ab  omni  forde 
purgata,  &  poftremobene  cribrata  fit 
necefiTe  eft ,  ita  enim  vitrum  reddit 
candidum  ^  pulchrum.  Tarfus  ta¬ 
men  elegantius  vitrum  praebet,  quam 
alia  qualifcunque  arena ,  quae  in  He- 
trurianafcitur.  Ubi  jam  inventafue- 
rit  debita  dofis  arenae  vel  tarfi ,  pri¬ 
mum  optime  mifccnda  eft  cum  foda 
vel  pulvere  orientali  bene  cribratis,  8c 
fic  mittenda  in  calcariam  calentem, 
&  bene  extendenda  ,  mlfcendo  &  a- 
gitando  omnia  ope  rutabuli ,  ita  ut 
bene  calcinentur  ,  continueturquc 
hic  labor ,  ufque  clum  omnia  coeant 
in  maflam  vel  fruftula  magnitudine 
nucisPonticae,  idque  per  horas  quin¬ 
que,  fervato  eodem  gradu  ignis.  Et¬ 
enim  fi  ignis  debite  continuatus,  & 
materia  rutabulo  quincjue  horarum 
fpatio  bene  agitata  fuerit ,  fritta  o- 
mnibus  numeris  abfoluta  evadet ,  id 
quod  cognofces,  fi  abrupta  a  refri- 
gefcente  materia  aliqua  ejufdem  par¬ 
ticula  levis  atque  ita  candida  appa- 
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reat,  ut  tamen  flave^inis  nonnihil  fe- 
'  cum  ferat.  Diutius  autem  quam  per 
horas  quinque  frittam  calcinare  licet. 
•  Quanto  enim  plus  agitata ,  quanto¬ 
que  melius  calcinata  eft materia,  tan¬ 
to  in  olla  folvitur  citius ,  &  aliquan¬ 
to  diutius  in  calcaria  permanens  de¬ 
ponit  confumitque  rudem  illam  fla- 
vedinem,  quam  fecum  vehit,  vitrum¬ 
que  magis  purgatur.  Exemta  jam  ^ 
fornace  fritta,  ita  ut  eft  calida  &  igni¬ 
ta,  tribus  vel  quatuor  modiolis  fri- 
,  gid^  perfunditur,  &  aliquanto poft 
in  loco  humido  frigidoque  feponi- 
■  tur.  Lutum  autem  quod  fuperat, 

;  cum  fal  conficitur,  ut  plurimum  in 
; eadem vafa  immittitur,  quibus lixi- 
Ivium  pulveris  continebatur,  adjecfta- 
:  que  communi  aqua,  quicquid  per  il¬ 
lud  lutum  paulatim  reftagnat ,  fub- 
Smiftis  catinis  excipitur,  &  lixivium 
:  fatis  acre  prxbet,  quod  ubi  fubfidere 
:  &  clarefcere  coepit,  feo-fim  fervatur, 
eoque  fritta  per  intervalla  confpergi- 
tur  quae  quidem  fritta  loco  humido 
B  1  accu- 
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accumulata,  atque  hoc  lixivio  per 
duos  vel  tres ,  aut  quod  melius  eft 
plures  menfes  confperfa ,  lapidis  in- 
ftar  concrefcit ,  ut  ligone  opus  fit  ad 
diffringendam  illam,  atque  tunc  pau¬ 
cis  admodum  horis  in  olla  liquefcit, 
vitrumque  reddit  candidiflimum ,  & 
cryftallo  fere  fimilc.  Lixivium  enim 
illud  fal  eifuum  largitur,  cujus  hic  ef- 
feduseft.  Quod  fi  lixivium  iftius- 
modi  ad  manum  non  fit,  aqua*com- 
muni  confpergatur»  quae  ututeafdem 
quas  lixivium  vires  non  habeat ,  utilis 
tamen  eft ,  &  fufionem  promovet. 
Et  fritta  quidem  femper  fpatium  ali¬ 
quot  menfium  requirit:  augetur e- 
nim  ea  ratione  >  minus  lignorum  ab- 
fumit,  vitrumque  reddit  magis  candi¬ 
dum  &  operi  aptum. 


C  A  p.  IX. 


Cry (lallum  facere* 


REcipe  frittamcryftalli,  fedulo, 
&  ad  normam  eorum ,  quae  in 
prin- 


principio  dida  funt,  facSam,  eam  que 
in  ollam  conjice ,  femotis  quae  colo¬ 
res  continent  ollis  aliis :  fumus  enim 
metallorum  ,  quibus  major  colorum 
pars  conficitur,  cryftallum  reddit  de¬ 
formem  &  pallidam.  Ut  autem  can¬ 
dida,  fulgens  &  venufta  fiat,  frittae 
in  ollam  demiflae  tantum  magnefiae 
da  ,  quantum  ollae  magnitudo  &  ca¬ 
pacitas  requirit ,  id  quod  in  illorum 
qui  vitra  conflant  experientia  confi¬ 
dit,  &  ab  eorum  munere  dependet. 
Magnefiam  autem  intelligo  Pede- 
montanam ,  praeparatam  uti  poflea 
dicetur.  Fornax  lignum  requirit  du¬ 
rum  aridumque  ,  quale  quernum. 
Mollioribus  enim  lignis  quafi  inter¬ 
mortua  nihil  agit.  Praeterea  necef- 
fum  eft,  ut  aflidue  &  leniter  inflige¬ 
tur,  excitandae  flammae  &  fumi  vitan¬ 
di  gratia,  id  enim  ad  venuflafem  cry- 
flalli  plurimum  facit.  Liquata  bene 
fritta  eximatur  ex  olla  ,  mittatiirque 
in  labrum  grande  terreum  ,  frigida 
repletum ,  vel  in  vafa  lignea  munda, 
B  3  pro- 
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projici  etenim  in  aquam  vult,  qno 
illud  efficitur  ,  ut  falis  quoddam  ge¬ 
nus,  y^lcali  did:um,  abfumatur:  quod 
quidem  falcryftallo  noxium  eft,  il- 
lamque  obfcuram  &  nebulofam  red¬ 
dit,  atque  in  caufa  eff:,  ut,  quod  foe¬ 
dum  vifu  ,  in  opere  ipfo  fal  expuat-. 
iMittatur  denuoin  ollam  puram  ,  6c 
faepius ,  pro  rei  exigentia  ,  in  aqucm 
pro)iciatur,  utcryffallus  ab  omni  fa- 
le  libera  &  immunis  fit;  totum  autem 
hoc  negotium  a  peritia  vitrarii  depen¬ 
det.  inde  per  quatuor  vel  fex  dies 
bulliat ,  ac  quam  id  fieri  potefl;  mini¬ 
me  ferro  moveatur,  femper  enim  tin- 
duram  ejufdem  nigricando  recipit. 
Ubi  jam  exada  &  clara  fuerit ,  vi¬ 
dendum  eff: ,  fatifne  magnefiae  conti¬ 
near,  ac  fi  aliquid  ex  viridi  colore  tra¬ 
here  videbitur,  magnefi^  plus  ad¬ 
dendum  eff: :  animadvertendo  ,  ubi 
C!  yffallum  qu^rimus  formofam, fem¬ 
per  adhibendam  effe  magnefiam  Pe- 
demontanam,  ut  Morant  fit :  quas  e- 
nim  ex  Thufcia  &  Liguria  advehitur, 
plus 
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plus  ferruginei  coloris  continet ,  ac 
nigrum  femper  opus  reddit ,  ideoque 
vitrarii  Pedemontana  femper  utun¬ 
tur,  ut  qua  meliorem  non  agnofcunt, 

I  Parce  autem  &  cum  judicio  addenda 
eftmagneiia:  colorem  enim  cryftallo 
tribuit  ferrugineum  ,  qui  tandem  in 
nigrum  degenerat,  eidem  que  fplen- 
dorem  detrahit.  Addita  magnefi^ 
vitrum  bulliat ,  ufquedum  colorem 
acquirat  clarum  &  fulgentem.  Pro¬ 
prium  magnefiae  in  debita  quantitate 
adhibitae  hoc  efl  j  ut  ablata  rudi  viri¬ 
ditate  crydallum  perficiat,  eique  can¬ 
didum  fplendorem  tribuat.  Parce 
igitur  &  gradatim  adhibenda  eft  ,  ne 
cryftallum  corrumpat;  totum  autem 
hoc  negotium  a  diligentis  &  ingenio- 
fi  artificis  peritia  dependet,  nec  pon¬ 
dus  aut  menfura  certa  dari  potcff. 
Ubi  jam  cryftallum  habueris  exa- 
(ftam  limpidam  &  formofam  ,  id  age, 
ut  fine  interruptione  in  talia  vafa  vel 
opera  formetur ,  quae  tibi  quam  ma¬ 
xime  arrident ,  minore  tamen  quam 
B  4  in 
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in  elaborando  communi  vitro  igne, 
fed  maxime  lucido,  &  ex  lignis  durio¬ 
ribus  &  aridis,  fine  fumo.  Inftrumen- 
ta autem  ferrea,  quibus  operarius  uti- 
tur,munda&  polita finr,advertendo, 
ne  collum  vel  extremitas  vitri,  qua 
cannae  adhaeret ,  in  ollam  cryftalli 
projiciatur,  femper  enim  aliquid  fer¬ 
rei  coloris  fecum  trahit,  quod  cry- 
ftallum  vitiat.  Hoc  ergo  fpecialiter 
notandum,  &  particula  illa  vitri,  qug 
cann«  annexa  fuerat,  in  ollam  vitri 
coinmunis conjicienda  eft,  unde  mi¬ 
noris  momenti  vafa  conficiuntur, 
quibus  hoc  nihil  obefl.  Atque  hic 
modus  eft  elaborandi  cryftallum, 
quo  femper  ufusfum. 


Cap.  X. 

Ut  cryfiaUiniim  ^  citrum  candidum, 
alias  'vitrum  commune  di- 


^um  fiat. 


I  frittam  pulvere  facftam  in  ollam 
mfteris  ,  vitrum  habebis  candi¬ 


dum 
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dum  &  pulchrum  ,  quod  Vitrum 
commune  vocatur.  Quomodo  au¬ 
tem  fritra  ex  pulvere  &  rochetta  fiat, 
fuo  loco  perfpicue  demonftratum 
eft.  Quod  fi  fritram  rochetta  fadam 
adhibeas ,  vitrum  habebis  pulcherri¬ 
mum  ,  quod  medio  inter  vitrum 
commune  &  excodum  ,  BoUito  di- 
dum,  loco  eft,  &  cryftallus  vocatur. 
Fornax  femper  calefiat  lignis  durio¬ 
ribus  &  ficcis,  cavendo  fumum  ,  qui 
femper  noxius  eft ,  &  nigrum  opus 
reddit.  Vitro,  tam  communi,  quam 
cryftallino  fua  dofis,  &  fua  magnefiae 
Pedemontanae  praeparata  pars  detur, 
ut  de  Bollito  vel  cryftallo  didum  eft, 
&  pulchrum  evadet.  Magnefia  enim 
quicquid  viriditatis  habent  aufert. 
Cryftallinum  femper  in  aquam  pro- 
jfdendum  eft,  &  vitrum  habebis  efan- 
didum  &  fpeciofum.Idem  vitro  com¬ 
muni  fieri  poteft ,  ut  perfedum  eva¬ 
dat.  Inde  in  ollam  redeant  more  fo- 
lito,  &  ubi  purgata  fuerint,  elaboran¬ 
da  funt,  prout  ufus  poftulat ;  notan- 
B  5  dO) 
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do,  projectionem  in  aquam  in  unius- 
cujufquearbitrio  litam  effe,  Promit¬ 
ti,  li  voles ,  polTe  :  at  vero  fi  vitrum 
folito  formofius  defideras,  necefiaria 
eft  :  praeterquam  enim  quod  vitrum 
reddit  candidum  ,  etiam  hoc  ei  prae- 
ftat ,  ut  calcinetur  &  bene  purgetur, 
minufque  pullularum  habeat.  Ani¬ 
madvertendum  etiam  quam  maxime 
hoc  cfl: ,  fi  libris  centum  cryftallini 
totidemque  communis  vitri,  lingu¬ 
lis  feorfim ,  libras  decem  falis  tar- 
tari  purificati  addideris,  vitrum  ef¬ 
ficies  &  cryllallinum  citra  controver- 
fiam  folito  elegantius  &  operi  magis 
aptum,  cavendo  ne  in  cryllallinum 
projicias  extremitates  illas  vitri ,  quae 
cannas  ferreae  adh^rent;  femper  e- 
nim  colorem  nigrum  progenerant, 
ideoque  in  vitrum  commune  proji¬ 
ciuntur.  fal  tartari  addendum,  inie¬ 
rim  ,  dum  fritta  fit ,  mifeendumque 
cum  tarfo  vel  arena ,  &  cum  pulvere 
vel rochetta cribrata,  frittaque more 
folito  paranda  ell.  Modus  autem  pu- 
rifi- 
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rificandi  in  hos  ufus  fal  tartari,  is  eft, 
qui  fequitur. 


c  AP.  xr. 

XJt  fal  tartari  purificetur. 

REcipe  tartarum ,  vel  grumos  vini 
rubri ,  cralliores ,  non  pulveru¬ 
lentos,  eofque  in  ollis  terreis  inter  ac- 
cenfos  carbones  urcj  ut  in  nigram  cal¬ 
cem  redigantur,  omnifque  pinguedo 
abfumatur ,  ac  jam  albefcere  inci¬ 
piant ,  albi  tamen  nondum  fint,  id 
enim  ex  re  non  efifet.  Hoc  tartarum 
ea  ratione  calcinatum  mittatur  in  va- 
fa  terrea  vitriata,  &  aqua  communi 
repleta,  bulliatque  ad  ignem  lentum, 
ita  ut  horis'  duabus  quarta  pars  aquae 
abfumatur.  Tunc  auferatur  ab  igne, 
&  aqua  refrigefcens ,  ubi  inclaruit, 
decantetur  &  acre  lixivium  dabit. 
Impleantur  vafa  ,  quibus  reliquiae 
tartari  continentur  aqua  communi, 
bulliantque ut  antea,  idque  repeta¬ 
tur  ,  ut  falfi  nihil  in  aqua  remaneat, 
B  6  quo 


quo  faiSo  aqua  omnis  filtretur ,  &  li¬ 
xivium  clarum  filrratumque  in  am¬ 
pullis  vitreis  fuper  cinere  ad  lentum 
Ignem  evaporet,  acin  fundo fal  can¬ 
didum  remanebit,  quod  aqua  com¬ 
muni  folutum,  ubi  per  biduum  quie¬ 
vit,  denuo  filtretur,  &  ad  lentum 
Ignem  in  ampullis  ut  antea  evaporet, 
remanebitque  in  fundo  fal  longe 
quam  antea  candidius.  Repetatur 
nic  procelfus  ter  quaterque,  &  fal 
habebis  nive  candidius ,  &  ^  magna 
parte  terreftrei tatis  fuae  liberum  , 
quod  pulveri  vel  rochettse  cribrat», 
cum  debita  quantitate  tarfi  vel  arenag 
admiftum,  frittam,  &  poftea  cryffal- 
linum  &  commune  vitrum  multo 
quam  alias  melius  dabit.  * 


C  A  P.  XII. 

Zalferam  praparare,  ut  coloribus  in 
arte  vitraria  inferviat. 


Ecipiantur  frufta  majora  Zaffe- 
rae,  mittanturquein  vala  terrea. 


& 


A:  per  dimidium  diem  in  camera  for¬ 
nacis  ferventur :  inde  in  tudicuia  fer¬ 
rea  ad  Ignem  fornacis  candefcant,  ex- 
tra^aquc  acri  aceto  confpergantur. 
Poltea  ubi  jam  refrixerint  fuper  por- 
phyrite  ad  lae vorem  fubigantur,  &  in 
yafis  vitriatis  calida  fepius  laventur 
Ita  tamen  ut  Zaffera  femper  refidere 

in  fundo  permittatur:  quo  fa(fto  aqua 

ienitcr  decantetur,  ita  enim  fpurcities 
&  terr^reitas  omnis  auferetur,  & 
lola  Zaffera  in  fundo  remanebit,  quae 
!  liccata  &  vafis  claufis  in  ufus  aiferva- 
ta  vitrum  egregie  &  longe  qu^m 
antea  melius  tingefc 

c  A  p.  XII r. 

Magnefiam  fraf arare,  tingeniovitro. 

T)  Ecipiatur  magnefiaPedemonta- 

^Vna :  omnium  enim  ,  quas  nunc 
quidem  vitram  norunt,  optima  eft,& 
“Piofc  proftat ,  eaque  folS 

^«ramnjesntnatnr.  Ututenimin 
Thufcia  &Ligqria  large  proreniat, 
ferri 
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ferri  tamen  plurimum  continet ,  ni¬ 
grumque  &  fpurcum  colorem  red¬ 
dit  ,  cum  econtra  Pedemontana  fpa- 
num  pulcherrimum  faciat,  &  poftre- 
mo  vitrum  ablata  viriditate  candidum 
relinquat.  Hujus  ergo  magnefias  fru- 
fta  in  tudicula  ferrea  igne  fornacis  re¬ 
verberentur  ,  ac  jam  candentia  acri 
aceto  confpergantur;  poftea  mace¬ 
rentur  fubtiliter,  laventurqne  aliquo¬ 
ties  calida,  non  fecus  atque  Zafferse 
frufta.  Inde  ficcentur,  redigantur 
in  pulverem,  &  ferventur vafe claufo 
ad  ufum. 


Gap.  XIV. 

U^  Ferrettum  Hifpanicum  fiat 
colorando  vitro. 

FErretum  facere  nihil  aliud  eff, 
,  quam  aes  ea  ratione  calcinare ,  ut 
reclufum  tinduram  fuam  vitro  com¬ 
municare  poffit :  atque  hac  calcina- 
tione  bene  fa(5l:a  illud  eflScitur  ,  ut  in 
vitro  colores  diverfi  &  valde  fpeciofi 
appa- 
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appareant.  Variis  autem  modis  illa 

fit,  quorum  ego  duos  defcribam,  fa¬ 
ciles  ,  &  quibus  non  fine  infigni  effe- 
(Sumultoties  ufusfum:  ac  prior  qui- 
’  demhiceft. 

Habeas  laminas  aeris  tenues,  crafii- 
tie  Florentinarum, adfitque  unum  vel 
i  plura  crucibula ,  in  quorum  fundo 
’  ftratum  facies  ex  pulverifato  fulphu- 

re,impofitifquealternatim  laminis  & 

,  pulvere,  eodem  ordine  procedes,  uf- 
que  dum  crucibulum  impleatur ,  id 
quod  ftratificare  vocant.  Crucibu¬ 
lum  hoc  luto  bene  obdudum  &  fic- 
-  catum  in  fornacem  anemiam  mitti- 
3  tur ,  &  accenfis  infra  carbonibus  per 
1  duas  horas  igne  urgetur  valido;  refri- 
,  gerato  poftea  crucibulo  aes  calcina- 
:  tum  in  venies,  quod  digitis  inftar  ter- 
I  rae  ficcioris  confractum  colorem  red- 
i  det  nigricantem  &  fubruffum.  Hoc 
aes  fubtilitcr  maceratura  ,  cribro  an- 
guftiore  cribratur  &  fervatur  ufui. 


C  A  p. 
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C  A  P.  XV. 

Alius  modus  faciendiVcr rettuvn. 

Hic  fecundus  modus  faciendi  fer- 
rettum  ,  magis  quidem  opero- 
fuseft ,  fed  effedcum  in  vitro  extraor¬ 
dinarium  producit.  Ms  ergo  loco 
fulphuris  cum  vitriolo  ftratificetur 
calcineturque ,  &  per  triduum  in  ca¬ 
mera  fornacis  Joramen ,  Italis 
ecchio  didunt  detineatur.  Deinde  ex¬ 
trahatur  ,  recenti  vitriolo  ftratifice¬ 
tur,  reverbereturque  ut  fupra;  atque 
haec  calcinatio  cum  vitriolo  fexies  ite . 
rata  ferrettum  dabit  nobiliffimum, 
quod  tingendis  vitris  effeftum  prae¬ 
bet  plus  quam  ordinarium. 


C  A  p.  XVI. 


Ut  crocus  ferriy  vel  ut  vulgo  dicitur, 
Martis  fiat,  tingendo  vitro. 


CRocus  Martis  nihil  aliud  eft 
quam  fubtilis  calcinatio  ferri, 
qua  mediante  tindura  ejufdemi ,  quae 
in 


in  vitro  rubicundilTima  eft,  ita  reclu¬ 
ditur,  ut  communicata  vitro,  non 
ipraraodofefemanifettetjfed  hoc  eti¬ 
am  efhciat ,  ut  omnes  alii  colores  me¬ 
tallici  ,  qui  alias  in  vitro  occulti  & 
quali  mortui  interciderent,  formofi 
&  fplendidi  appareant.  Hoc  enim 
illud  remedium  eft,  quo  occulta  me¬ 
tallica  in  lucem  producuntur.  Ego 
quatuor  modos  praeparandi  crocum 
dabo,  quorum  primus  hic  eft. 

Recipiatur  limatura  ferri  ,  vel 
;  quod  melius  eft  chalybis ,  mifceatur 
:  cum  tribus  partibus  pulverati  fulphu- 
ris,  &  in  crucibulo ,  uti  fupra  de  fer- 
;  retto  didum  eft,caIcinetur,omnequ  e 
fulphur  comburatur,  id  quod  pro¬ 
pere  fit,  &  inter  carbones  ardentes 
per  horas  quatuor  detineatur.  Poft- 
ea  extrahatur,  redigaturque  in  pulve¬ 
rem  ,  &  per  cribrum  anguftum  tra¬ 
jiciatur.  Deinde  mittatur  in  cruci- 
bulum  opertum  &  lutatum ,  ftetque 
in  camera  fornacis  prope  foramen  oc~ 
chio  didum  per  dies  quindecim  vel 
plu- 
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plures,  &  colorem  afiTumet  ex  fub-  . 
ruffo  puniceum  ,  &  quafi  purpura-  f 
fcentem.  fervetur  vafe  claufo,  ad  tin-  ^ 
gendum  vitrum  :  plures  enim  egre-  i 
gios  effedus  praedar. 


c  A  p.  X  V 1  r. 


Vt  crocus  Martis  alia  ratione  fiat, 

Ic  fecundus  modus  praeparandi 


^  crocum  Martis,  quanquam  per¬ 
facilis,  magnifaciendus  tamen  potius, 
quam  fpernendus  ed.  Etenim  crocus 
ea  ratione  fadus ,  edicit  i  ut  vitrum 
fanguineum  colorem  referat ,  cdque 
talis. 

Recipiatur  lirratura  ferri, vel  quod 
melius  ed  chalybis,  mifceatur  bene 
in  valis  fi(ftilibus  aceto  forti ,  id  ed  ir¬ 
roretur  hadenus ,  ut  mada  tota  hu- 
medetur  &  madefiat.  Podea  exten¬ 
datur  in  vafe,  exponaturque  foli ,  ut 
ficcefcat ,  vel  abfente  fole  ,  relinqua¬ 
tur  in  aere.  Ubi  jam  ficcata  fuerit, 
tundatur;  conglobata  enim  erit ,  ir- 


rore- 
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roreturque  recenti  aceto,  ficcetur& 
tundatur  ut  antea,  idque  odies  repo- 
tatur,  ac  tandem  contufa  tranfeat  per 
cribrum  anguftum  ,  &  pulverem  da¬ 
bit  fiibtiliffinuim,  colore  lateris  con- 
tufi,  qui  vafebene  claufo  fervetur  ad 
coloranda  vitra. 


C  A  p.  XVIII. 

Alm  modus  faciendi  crocum  Martis. 
Ic  tertius  modus  praeparandi 


X.  X  crocum  Martis,  beneficio  aquae 
fortis,  iftiufmodieft ,  ut  intimus  co¬ 
lor  ferri  feipfum ,  magis  quam  credi¬ 
bile  eft,  manifeftet,  id  quod  in  vitro 
apparet..  Ferri  ergo  vel  chalybis  li¬ 
matura  in  vafe  terreo  vitriato  irrore¬ 
tur  aqua  forti,  &ficcetur  in  fole.  De¬ 
inde  redigatur  in  pulverem,  confper- 
gatur  aqua  forti ,  &  flccetur ,  idque 
faepius  repetatur.  Aflumto  poftea 
colore  fubruffo,  ut  de  croco  Martis 
falphure  faiSlo  didum  eft,  teratur, 
cribretur,  &  tingendo  vitro  fervetur. 


C  AP. 
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C  A  P.  XIX. 

Alia  ratio  fra^arandi  cro¬ 
cum  Martis. 

Hic  quartus  &  ultimus ,  ac  for- 
taffe  omnium  optimus  modus 
eft,  faciendi  crocum  Martis ,  quemi 
nunc  demonftro,  ita  tamen  ut  nullus 
eorum,  quos demonftravi ,  non  per  i 
fe  bonus  ac  perfedus,  atque  adeo 
propter  diverfos,  qui  requiruntur  , 
colores,  neceffarius  fit.  Solvatur  er¬ 
go  limatura  ferri ,  vel  quod  melius  i 
eft  chalybis  in  vafe  vitreo  bene  claufo : 
aqua  forti  regia ,  fale  armoniaco ,  ut 
moris  eft,  fada,  uti  poftea  de  calce- 
donio  dicetur,  ferveturque  per  tri¬ 
duum  ,  ita  ut  quotidie  bene  agitetur; 
advertendo,  utfenfim  limaturam  ad¬ 
das  ,  valde  enim  intumefcit ,  &  nifi 
caute  tradetur,  vitro  periculum  ru¬ 
pturae  minatur,  vel  omnia  foras  evo¬ 
mit.  Exado  triduo  aqua  ad  ignem 
lentum  evaporet,  atque  in  fundo  cro¬ 
cum  Martis  nobiliflimum  invenies, 
quo 
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quo  vitra  ftupendum  in  modum  tin- 
guntuti  quem  in  ufus  tuosfervabis. 


C  A  p.  XX. 

,  Quomodo  hraBeola  cupri  tremula  'uel 
crepitantes,  Italis  tremolante •velor* 
pello  diBa,  calcinentur ,  quibus  vi* 
trum  colore  caruko  vel  pica  marina 
tingitur. 

BRadeolge  aeris  crepitantes,  a  tre¬ 
mendo  ,  quod  notiffimum  eft," 
Italis  tremolante  di(5iae,  aeris  quaedam 
;  a  cadmia  aureo  colore  tin^i  fpecies 
funt:  atque  haec  cadmia  non  aes  modo 
tingit,  fed  cum  eodem  conjundla 
;  pondus  quoque  ejufdem  non  parum 
fauget ,  &  ab  hoc  augmento ,  aes  ubi 
bene  calcinatum  fuerit,  etiam  hoc 
habet,  ut  vitrum,  quod  vifu  jucun¬ 
dum  ell ,  medio  inter  aquae  marinae, 
&  c^li,  cum  fudum  eft,  colorem  mo¬ 
do  tingat ;  quare  necelTe  eft  ut  cum 
cura  calcinetur,  id  quod  appofite  hac 
rauqnefit. 


Reci- 
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Recipiatur  aes  crepitans  vel  tremu¬ 
lum,  tale  fcilicet  (ut  impenfae  mi¬ 
nuantur)  quod  ufui  antea  &  corollis 
inferviit,  idque  forfice  concidatur,  & 
in  crucibulum  opertum  lutatumque 
inditum ,  in  medios  carbones  forna¬ 
cis  ardentes  mittatur.  Ego  illud  in 
praefurnio,  ubi  ignis  fufciratur ,  per 
dies  quatuor  igne  valido  detinebam, 
ita  tamen  ut  non  liquefceret:  fruftra- 
neaenim  omnis  opera  fuiffet.  Exaflo 
hoc  quatriduo  optime  calcinatum 
erat,  id  quod  minutiffime  contufum 
per  anguftius  cribrum  trajiciebam, 
&  in  porphyrite  optime  terebam, 
prodibatque  pulvis  nigricans ,  quem 
in  tegulis  extenfum  per  dies  quatuor 
in  area  camerae  fornacis,  prope  rotun¬ 
dum  ejufdem  foramen  detinebam,  & 
demtis  qui  inciderant  cineribus ,  in 
pulverem  redactum ,  cribratumque 
in  ufus  meos  fervabam.  Bons  calci- 
nationis  fignum  efl: ,  fi  vitrum  addito 
hoc  pulvere  valde  intumefcat :  nifi 
enim  hoc  fiat  aes  male  calcinatum,  vel 
nimio 
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nimio  calore  aduftum  eft ,  quo  utro¬ 
que  cafa  vitrum  neque  tingitur ,  ne- 
)  queintumefcit.  Hoc  ergo  notetur, 
\  cum  ad  praxin  pertineat. 


C  A  P.  XXI. 


Ut  idem  as  aliter  calcinetur ,  ^  color 
ruber  pellticidm  nec  non  flavus  ^ 
onychinus  flat. 

Ecipe  aBS  tremulum,  forfice  ut 


'  JL  Vantea  didum  eft  minutim  conci- 
;  fum  ;  ftratificetur  in  crucibulo  ful- 
phure  pulverato  &  in  candentes  car- 
c  bones  mittatur.  Ego  illud  adcalci- 
I' nandum  in  prasfurnio  per  horas  vi- 
ginti  quatuor  detinebam,  contufum- 
que  &  cribratum  in  terreo  vafe  oper¬ 
to  ad  reverberandum  in  camera  for¬ 
nacis  per  decem  horas  ftare  permitte¬ 
bam,  &  deinde  pulveratum  tritum¬ 
que  ad  ufus  meos  fervabam. 


C  A  p. 


C  A  p.  XXII. 

Color  aquae  marinae,  in  artevi^ 
traria  primarius. 

A  Qua  marina,  vel  color  eo  no¬ 
mine  didus,  e  praecipuis ,  qui¬ 
bus  vitra  inficiuntur ,  coloribus  eft, 
&  fi  pulchrum  illum  &  exquifitum 
facere  defideras ,  e  bollito  vel  artifi¬ 
ciali  cryftallo  fiat  necefle  eft.  Ete¬ 
nim  vitro  communi  fadus ,  pulcher 
non  eft.  Jam  qui  cryftallino  fit,  ma¬ 
gis  quidem  elegans ,  fed  omnium  o-  j 
ptimus  eft  qui  bollito  vel  artificiali 
cryftallo  paratur  ;  notando,  ut  aquae ! 
marinae  colorem  fadurus»  nulla  ra¬ 
tione  magnefiam  addas ;  utut  enim 
igne  confumatur,  vitro  tamen  iftiuf- 
modi  qualitatem  dat,  ut  aqua  marina 
fempcr  nigricare  videatur ,  ac  minus 
perfeda  magifque  deformis  appareat. 
Ut  ergo  aquam  marinam  elegantem 
&  venuftam  facias ,  frittam  cryftalli 
recipe ,  eamque  nulla  addita  magne 
fia  in  ollam  mitte ,  &  ubi  jam  vitrum 
bene 
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bene  codlum  purgatumque  faerir, 
fal  qaod  vitro  inftar  olei  innatat  co¬ 
chleari  vitrariorum  ferreo ,  ut  no¬ 
tum  efl:,  diligentiffime auferatur;  ni- 
.  fi  enim  id  fiat  color  deformis  un- 
.  guinofus  reddetur.  Ubi  jam  vitrum 
optime  purgatum  fuerit,  ad  viginti 
r,  libras cryftalli, aut  circiter,  addantur 
.  $ris  tremuli ,  eo ,  qui  capite  ^igejimf 
ioccafione  coloris  caerulei  &  picae  ma¬ 
rinae  defcriptus  eft  modo  calcinati 
ipraeparatique  unciae  fex,  nec  non  zaf- 
;fer«  prasparatjs  pars  quarta,  fedita, 
ut  hi  duo  pulveres  antea  bene  mi- 
ifceantur ,  &  fenfim  ac  per  vices  in  ol- 
ilam  mittantur.  Etenim  aes  tremu- 
jlum ,  bene  &  fufficienter  calcinatum, 
iufque  adeo  intumefcit,  ut  vitrum  o- 
imne  e  catino  propellat :  quare  atten- 
itione  opus  eft ,  &  affiduo  vitri  motu. 
His  peraflis  vitrum  per  tres  horas 
iquiefcat,  ut  colorem  imbibat,  &  poft- 
eadenuomifceatur ,  captoque  expe¬ 
rimento  videatur,  an  fatis  plenus  co- 
fit ,  nec  ne,  ut  intendere  filum  vei 
C  di- 
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diluere,  fi  opus  fit,  poflis.  Etenim 
vafa  &  pocula  operis  tenuioris  colo¬ 
rem  magis  plenum  ,  vafa  majora  di¬ 
lutum  magis  requirunt ,  &  pro  ra¬ 
tione  operis  vel  intendendus  vel  di¬ 
luendus  eft  color,  id  quod  judicio 
vitrarii  relinquitur.  Ufu  tamen  re-  ■ 
ceptum  eft ,  ut  experimento  facfto 
femper  id  quod  minus  eft  fequamur, 
cum  intendere  colores,  illos  praefer- 
tim ,  quos  vitro  bene  depurato  da-  - 
mus »  nunquam  non  in  proclivi  fit.  , 
Exadis  ab  addito  pulvere  horis  vi-  ^ 
ginti  quatuor  ,  elaborandum  erit  vi-  ' 
trum  :  animadvertendo  femper,  uti  i 
antea  quam  operi  manus  adhibeatur,  j 
vitrum  inde  a  fundo  ollae,  &  per  to¬ 
tum  bene  mifceatur,  &  color  mifcen- 
do  diffundatur.  Etenim  quiefcente 
vitro  color  fundum  petit,  &  pars  vi¬ 
tri  fuperior  colore  deftituitur :  mi-  - 
fceatur  ergo  fubinde,  prout  neceftitas  : 
requirit.  Idem  ordo,  eademquedo-  i 
fis  &  regula  in  ollis  cryftalli  majori-  i 
busfeivatur.  Atque  hunc  modum  i 
fa-  ! 
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faciendi  aquam  marinam  Florenti» 
anno  i6oi.  expertus  fum,  &  plurima 
egregii  coloris  vafa  in  ufus  domefti- 
cosfeci.  Notetur  ad  iftiuf- 
modi  opera  aequale  pondus  fritt^  cry- 
ftalli  &  rochettae  adhiberi,  nec  tamen 
eo  minus  elegantem  aquae  marinas 
colorem  prodire.  Elegantiflimus  ta¬ 
men  ex  fola  cryftallo  fit. 


c  A  P.  XXIII. 

Carulens  vel  ac^ua  marmee  color. 
T_T  Abeas  in  fornace  ollam  vitri  de- 
A  J  purgati  ex  fritta  rochettae  vel 
foci»  Hifpanic»  :  rochetta  tamen  o- 
negotio  aptidima  eft. 

■  Ubi  vitrum  optime  purgatum  fuerit, 
m  ollam  librarum  viginti,  dentur  ae- 
'  ris  tremuli ,  ex  praeferipto  capitis  vi- 
:^^/?wbenecalcinati ,  fervata  eadem, 
ut  in  aqua  marina  didum ,  methodo, 
unci»  fex  :  advertendo ,  ut  fal  vitro 
mnatans ,  id  quod  vitrarii  optime  no- 
•runt,  diligentiflime auferatur,  &  co- 
C  z  b. 
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lor  prodibit  caeruleus  &  picae  marinas: 
admirandus,  qui,  ut  artifices  norunt, 
pro  ratione  operis  vel  augetur  vel 
minuitur.  Elapfis  duabus  horis  vi¬ 
trum  denuobene  mirceatur,fad:oque 
experimento  videatur  an  color  fatis; 
plenus  fit,  ut  augeri  adjedo  novoi 
pulvere ,  vel  dilui  pofiit :  ac  ubi  jam; 
voto  refponderit ,  per  horas  viginti; 
quatuor  relinquatur,  ac  tum  demum 
mifeeatur  &  elaboretur  ,  color  enim 
erit  coeruleus  &  aquae  marinae /pul¬ 
cherrimus  ,  &  ab  omnibus  aliis  colo¬ 
ribus  qui  in  arte  vitraria  fiunt,  diver- 
fus;  atque  hoc  colore Pifis anno 
ollas  longe  plurimas  infeci ,  pulcher¬ 
rimas  &  omnium  perfedifiimas. 


C  A  p.  XXIV. 


Pulvis  ruber,  tr/uhis  in  vitro  co- 
loribm  inferviens. 


REcipe  laminas  $ris  tenues  eaf- 
que  in  arcu  fornacis  muro  feclu- 
fas  tantifper  detineto,  donec  fimphei 
igne 
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igne  folae  &  per  fe  calcinat^  fuerint, 
ita  tamen  ut  non  liquefiant :  nihil  e- 
nim  inde  boni  fieret.  Ubi  jam  calci- 
natae  fuerint ,  tundantur,  &  in  pul¬ 
verem  redigantur ,  prodibitque  pul¬ 
vis  ruber ,  qui  ad  varios  in  arte  vitra¬ 
ria  necefiarios  ufus  fervetur. 


C  A  p.  XXV. 

ter  calcinatum  tingendo  vitro- 

Pulvis  ruber  lupradidus  mittatur 
in  fornaculam  vel  arcum  fornacis, 
circa  foramen  occhio  didum  in  te¬ 
gulis  vel  lateribus  codis,  calcinctur- 
que  per  quatriduum  continuum,  & 
pulverem  dabit  nigrum  congloba- 
tumque.  Teratur  denuo,  cribretur- 
que  cribro  anguftiore,  &calcinetur 
in  arcu  fornacis ,  ut  antea,  per  dies 
quatitor,  vel  quinque ;  &  neque  coa¬ 
cervabitur  amplius,  neque  pulvis  uf- 
que  adeo  niger  erit ,  fed  in  leuco¬ 
phaeum  colorem  inclinabit  &  per  fe 
C  5  dif- 
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diffolvetur  Hoc  pulvere,  qui  Italis 
ramina  di  tre  cotte  vocatur ,  aqua  ma¬ 
rina,  viride fmaragdinum, color  Ara¬ 
bicus,  vel  ut  vulgo  Turcinus,  ncc  non 
caeruleus  admodum  fpcciofus  multi¬ 
que  alii  colores  fiunt.  Advertatur 
tamen,  ne  tertia  vice  vel  plusvel  mi¬ 
nus  quam  par  eft  calcinetur ,  neutro 
enim  cafu  vitrum  bene  tingeret.  Si¬ 
gnum  autem  peifedae  calcinationis 
cft,  fi  vitrum  in  ollis  purgatum  addi¬ 
to  hoc  pulvere  derepente  intumefeat 
&  infletur :  nifi  enim  hoc  fiat ,  malae 
notae ,  &  minus  bene  calcinatus  cft 
pulvis.  Huc  ergo  res  deducatur  >  ut 
perfede  calcinetur. 


C  A  P.  XXVI. 

Aqua  marina  in  cryflallo  artificia^- 
liy  Italu  Bollito  diBa. 

1  N  ollam  frittae  cryftalli  librarum 
1  quadraginta,  quae  magnefiam  ad- 
miftarn  non  habeat  ,  fed  accuratifli- 
mc  j^utego  citra  trajedionem  in  a- 
quam 


quam  roIeo>  defpuraata ,  nec  non  o- 
ptimeexcoda  purgataque fit,  dentur 
unciae  duodecim  aeris ,  ut  fupra  capite 
'uigefimo  quinto  eft,  ter  calci- 

naci ,  nec  non  zafFerae  ,  eo  qui  capite 
duodecimo  demonftratus  eft  modo 
praeparatae  uncia  dimidia,  unitiqne 
'  bene  hi  duo  pulveres,  &  in  quatuor 
partes  divifi  ,  quatuor  diftin«5tis  vici¬ 
bus  in  ollam  mittantur,  ut  eo  melius 
i  a  vitro  recipiantur.  Mifeeatur  vi- 
trnm  diligentifiime ,  &  ubi  per  duas 
horas  requieverit ,  ac  denuo  miftum 
fuerit ,  experimento  fadfo  videatur, 
i  an  color  fatis  plenus  fit,  &  fi  voto  re- 
fpondeat ,  ftare  permittatur.  Utut 
enim  aqua  marina  virefeere  videatur, 
fal  tamen,  quod  vitro  ineft ,  abfumet 
illam  viriditatem ,  &  femper  in  colo- 
reni  inclinabit  coeruleum.  Exadis 
'  viginti  quatuor  horis  operi  refcaccin- 
:  gere  licebit,  omniaque  parata ,  &  co¬ 
lor  vel  plenus  vel  dilutus  erit ,  prout 
plus  minufve  pulveris  addideris^  Co¬ 
lores  enim  ut  addito  novo  pulvere 
C  4  in- 


intenduntur,  ita  dcmta  vitri  tin(5i:i, 
additaque  alia  ejurdem  naturae  & 
qualitatis  vitri  non  tindi  parte  di¬ 
luuntur  ,  atque  ea  ratione  ad  opta¬ 
tum  terminum  deducuntur.  Nullis 
enim  certis  regulis  hoc  comprehendi 
poteft ,  fcd  a  vitrarii  &  artificis  pru¬ 
dentia  dependet.  Hunc  aquae  mari¬ 
nae  colorem  parandi  modum  faepius  ’ 
expertusfum  ,  nunquam  fallente  ex- ■ 
perientia:  quod  fi  frittae  cryftalli  par-  ■ 
tem  dimidiam  frittae  rochettae  admi-  • 
fcueris,  aquam  marinam  habebis  pul-  • 
chram  :  omnium  tamen  longe  pul-  ^ 
cherrima  ex  fola  cryftallo  fit. 


c  A  P.  XX  VI  I. 

Ohfervationes  generales  in  omni 
colorum  genere. 

UT  colores  pulcherrimi  &  fum-  ■ 
me  perfeci  evadant ,  adverta-  ■ 
tur  I  quod  olla  quaevis  recens ,  dum  : 
prima  vice  incalefcit ,  ob  terreftrem  i 
fuam  qualitatem  vitro  rude  quid-  ^ 
piam  1 
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piam  imprimit,  quo mediantecolo- 
res  omnes,  qui  tune  fiunt ,  fylveftres 
&  illepidi  apparent,  quare  ollae  non 
admodum  magnae  vitro  albo  fufo, 
quod  artificibus  notum  eft,  induci 
pofiTunt.  Secunda  tamen  vice  periifle 
videbiturfylveftre  illud  &  illepidum. 
Notetur  fecundo,  in  ollas  huic  vel 
illi  colori  infervientes ,  non  eflTe  mit¬ 
tendum  vitrum  alteriusgeneris  colori 
deftinatum.  Exempli  gratia  :  Olla 
flavo  colori  inferviens,  parando  coc¬ 
cineo  apta  non  eft ;  nec  quae  coccineo 
infervit  viridi:  uti  nec  rubro infer- 
viens  aquae  marinae  colorem  fert,  & 
fle  porro:  fed  unufquifque color,  ut 
perfedus  evadat ,  propriam  luam  ol¬ 
lam  defiderat.  Notetur  tertio  ut  pul¬ 
veres  debita  ratione  ,  &  neque  plus 
neque  minus  quam  par  eft  calcinati 
fint.  Quarto  ut  omnia  in  debita  pro¬ 
portione  &  dofi  adhibeantur ,  &  mi- 
ftura  ex  praeferipto  fiat,  fornaxque 
bene  calida  fit,  &  lignis  incalefcat 
ficcis,  &  durioribus.  Ligna  enim  vi- 
C  5  ridia, 
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ridia ,  minufque  dura  exiguo  fuo  ca¬ 
lore,  &  fumo  omnia  corrumpunt. 
Quinto  notandum  eft  ,  ut  color  per 
partes  adhibeatur ,  id  eft,  ut  pars  una 
frittae ,  altera  vitro  fufo  &  bene  pur¬ 
gato  detur.  Aha  etiam  obfervanda 
lunt  quae  fuo  loco ,  ubi  fpeciatim  de 
coloribus  egerimus,  dicentur. 


Gap.  XXVII  r. 


alio  faciliore  modo^  fumtu 
minore  ter  calcmare, 

REcipe  fcoriam  ,  quae  dum  fabri 
aerarii  urnas,  fitulas,  aliaque  ex 
aere  candefado  armamenta  fabrican¬ 
tur,  decidit;  minoris  enim  quam  aes 
folidum  emitur ,  neque  ut  calcinetur 
ftrudo  vel  deftru<fto  in  arcu  vel  tc- 
ftudine  foi  nacis  muro ,  ut  antea ,  o- 
pus  habet,  id  quod  per  fe  moleftum 
eft  >  &  mignas  in  fornace  tmbas  dat. 
Hanc  inquam  fcoriam  ab  omnibus 
heterogeneis  purgatam  ,  calidaque 
bene  lotam  &  in  lateres  vel  tegulas 


co(f}:af:  impolitam  ,  in  arcu  fornacis 
circa  foramen  ,  vel  in  fornacula  huic 
operi  fpecialiter  dicata  fepone  Ego 
Pifis,  exftru(5l:a  iftiufmodi  fornacula 
in  modum  parvae  calcariae ,  nonnun- 
quam  viginti  vel  viginti  quatuor  li¬ 
bras  hujus  fcoriae  exiguo  aliquot  ho¬ 
rarum  fpatio  calcinavi.  Ergo  in  arcu 
prope  foramen  fornacis  per  dies  qua-» 
tuor  ftet,  cxtradiaque  tundatur,  tran- 
featque  per  cribrum  anguftum  ,  ac 
denuo  in  tegulis  vel  lateribus  cod:is 
in  eodem  loco  &  caloris  ^radu  ut  fu- 
pra  per  dies  quatuor  detineatur ,  & 
prodibit  pulvis  niger,  qui  congloba¬ 
tus  ,  tuirdatur  ,  cribretur  cribro  an- 
gufto,  &■  in  tegulis  codis  in  eodem  ut 
antea  calore  Sc  loco  feponatur  ,  8c 
minore  quam  fupra  faflidio  &fiimtu 
optime  praeparata  erit,  eundemque 
femper  in  tingendo  vitro  effeaum 
praePrabit :  advertendo,  ut,  quemad¬ 
modum  fupra  didum  efl:, antea  quam 
caleinetur  ab  omni  terreftri  materia 
fedulo  purgetur  laveturque.  Scoriae 
C  6  bene 
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bene  pr^parat»  fignum  efl: ,  fi  vitro 
addita  intumcfccre  illud  atque  tur¬ 
gere  faciat. 


C  A  P.  XXIX. 

Elegans  ex  hae  fcoria  aefua  marina 
color  in  cryflaUo. 

REcipe  ollam  librarum  fcxaginta 
frittas  cryftalli ,  a  fale  ut  fupra 
did:ura  efl,  optime  purgatae  &:  in  a- 
quam  non  trajedae ,  (  mihi  enim  in 
more  pofiium  non  fuit,  ut  aquam 
marinam  fadurus  cryftallura  in  a- 
quam  trajicerem,  videbaturquemihi 
ca  ratione  melius  procedere  nego- 
tiuiTi;  liberum  tamen  cuivis  erit ,  uti 
illud  fequatur,  quod  experimento  fa- 
do  optimum  videbitur)  In  hanc  ol¬ 
lam  librarum  fexaginta  cryftalli  bene 
purgatae ,  fenfim  ^  per  vices  mitte  li¬ 
bram  unam  cum  dimidia  fcorias ,  ut 
antea  didum  eft,  minore  fumtufa- 
dar ,  nec  non  zafferae  praeparatae ,  & 
cum  pulvere  feori^  bene  mift^  uncias 
qua- 


quatuor,  caque  omnia  cum  vitro  per 
duas  horas  fedulo  mifccantur,  omni- 
bufque  bene  miftis  experimentum 
fiat,  &  fi  color  placuerit ,  flare  per¬ 
mittatur:  neque  enim  opusefl  ut  co¬ 
lor  viginti  quatuor  horarum  fpatio 
augeatur.  Deinde  movendo  ut  an¬ 
tea  ,  mifceatur  vitrum ,  ut  colorem 
bene  imbibat  j  elaboreturqueut  cui- 
que  placuerit,  &  aquam  marinam 
pulcherrimam  dabit,  quemadmo¬ 
dum  ego  felici  fucceffu  multoties  ex¬ 
pertus  fum.  Color  autem  minus  vel 
magis  augendus  eft  pro  ratione  operis 
cui  infervirc  debet  Prscipue  autem 
id  agendum  eft,  ut  fcoria  bene calci- 
natalit  Si  frittse  rochetts  alterum 
tantum  fritt?  cryftalli  admifeeas ,  a- 
qua  marina  omnibus  modis  pulchra 
erit. 
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Cap.  XXX. 

Aquae  marinae  color  impendio  minore 
fa5ius. 

EAdem,  ut  antea  didumeft,  prae¬ 
paratae  fcori^  ,  nec  non  pr^dida 
dofis  zaffer^  ,  eadem  ratione  &  for¬ 
ma  detur  rochettae  orientali  &  Hi* 
fpanicae ,  ita  tamen  ut  neutra  earum 
magnefiam  contineat ,  nec  in  aquam 
projedta ,  fed  a  fale  optime  purgata 
fit,  fervatis,  quantum  ad  reliqua, 
ifiiufmodi  regulis ,  quas  fupra  in  cry- 
ftallo  memoravimus ,  &  aqua  marina 
Citis  pulchra  &  cuicunque  operi  apta 
evadet,  multoque  minore  quam  cry- 
ftallus  impenfa  parabitur  :  Etenim 
minore  multo  rochetta  quam  cry- 
ftallus  pretio  emitur.  Hac  ratione 
illam  faepius  Pifis  &  femper  felici  cum 
fucceffu  feci. 


C  A  F. 
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e  A  p.  XXX r. 


A  qua  marina  ^roprU  inventionis  fapra 
omnes  alias  admiranda. 

CAput  mortuum  vitrioli  Veneris, 
fine  corrofivisChymice  fadium, 
fi  per  aliquot  dies  in  aere  fteterit, 
fponte  fua,  citra  omne  artificium, 
colorem  recipit  viridem  fubalbum. 
Ex  hac  materia ,  fi  in  pulverem  redi¬ 
gatur  ,  &  cum  eadem  zafFers  praepa¬ 
ratae  ,  ut  in  aliis  fcoriae  pr^parationi- 
bus  diiflum  eft  dofi ,  eodemque  pro¬ 
cedendi  modo  cryftallo  detur  ,  aqua 
marina  fiet  admirabilis  &  ftupendae 
pulchritudinis ,  qualem  ego  Antver- 
pi^  faepius  feci ,  mirantibus  eundis 
qui  illam  viderunt.  Modus  fpagyri- 
cefine  corrofivis  faciendi  vitriolum 
Veneris  hic  eft  ,  ut  bradeas  aeris  te- 
nues  ,  magnitudine  dimidiati  Flo¬ 
rentini  recipias,  &  in  promtu  fitu- 
num  vel  plura  crucibula  ,  in  quibus 
alternatim  ftratum  ex  fuljphure  com¬ 
muni  pulverato  &  aeris  bradeis  facies, . 

ufqu&. 
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iifque dum crucibula impleantur,  ^ 
omoesa5risb'‘a(9:e^abrumrgefint,  id 
quod  ftratificare  vocant.  Hocpera- 
tegantur  crucibula  ,  eo  qui  capife 
131  requiturmodo,  ut  experimentum 
fieri  poffit,  H.mc  modum  nullas 
quodfciam  expertus  eft,  fed  ego  An¬ 
tonius  Neri  factrdos  experimento  fa- 
€l:o  admirandum  illum  ,  ut  fupra  di- 
dium  eft ,  inveni ,  ideoque  propriae 
inventionis  illum  efife  dico. 


Gap.  XXXir. 

Viride  in  vitro  fmaragdinum. 

DUm  viridis  color  fit ,  confide- 
randum  eft,  ne  vitrum  multum 
falis  contineat.  Etenim  fi  iftiufmodi 
vitrum  adhibeas,  quod  falis  pluri¬ 
mum  habet ,  quale  illud  eft,  quod 
ex  rochetta  &  oyftallo  fit,  viride 
pulchrum  non  fiet ,  fed  aqua  marina 
potius  Sale  enim  viride  illud  abfu- 
mitur,  &  vitrum  femper  in  cyaneum 
yel  aquae  mannae  colorem  propenden 
Qua- 
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-Quare  fi  pulchrum  viride  facere  ani¬ 
mus  eft»  metallum  commune,  id  eft 
ex  pulvere,  ut  capite  o^a^vo  demon- 
ftratur,  fadum  in  ollam  mitte:  atque 
hoc  vitrum  magnefiae  nihil  contineat: 
opus  enim  nigrum  &  deforme  red¬ 
deret.  Ubi  vitrum  optime  fA-m  & 
purgatum  fuerit,  addantur  exempli 
gratia  ad  libras  centum  vitri ,  unci^ 
circiter  tres  croci  Martis,  aceto  ,  ut 
xafite.  decimo  feptimo  demonftratum 
eft,  calcinati  Mifceatur  bene  vitrum, 
&  per  horae  fpatium  quiefcat,  ut  tin- 
(fturam  croci  imbibat ;  ita  enim  non¬ 
nihil  flavefcet,  abfumeturque  rude  il¬ 
lud  coeruleum  ,  quod  eidem  femper 
ineft  ,,  facietque  ut  fufcipere  colorem 
viridem  poflit.  Tunc  ergo  adfit  fco- 
ria  aeris ,  eo  qui  capite  decimo  feptimo 
demonftratus  eft  modo ,  ter  coda, 
denturquein  centum  vitri  libras,  li¬ 
brae  duae  ejufdem  fcoriae ,  idquefex 
vicibus ,  bene  mifcendo  pulverem 
cum  vitro.  Poftea  quiefcat  per  duas 
horas ,  uniaturque  cum  vitro.  Inde 
mi- 
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mifccatur  denuo,  videaturquean  pro 
rarione  operis  cui  infervire  debet  fa¬ 
tis  plenus  lit  color:  inipfoenim  opere 
plus  fcoriae  addere  licet,  &  colores  vel 
intendendi,  vel  diluendi  funt,  pro  ra¬ 
tione  illius  operis,  quod  faciendum 
fufcepSfniis :  nulla  enim  hic  certa  re¬ 
gula  praeferibi  potefi:.  Quod  fi  color 
viridis  in  marinum  vel  coeruleum  ten¬ 
derer,  nonnihil  croci  Martis,  ea ,  uti 
diflum  eft  ratione  addi  polTet,  &  vi¬ 
ride  fmaragdi  pulcherrimum  habebis, 
quod  alio  nomine  viride  porri  voca¬ 
tur  ,  &  exadis  viginti  quatuor  horis^ 
deduci  in  opus  poterit,  advertendo 
femper  ut  vitrum  antea  mifeeatur, 
quam  operi  manus  admovetur.  Co¬ 
lores  enim  femper  fundum  petunt, 
&  circa  verticem  oll^  dilutiores  funt. 
Hoc  viride  faepiusPifis  &  nunquam 
non  eleganter  feci ,  idemque  eveniet 
omnibus,  qui  ea  quae  fupra  didafunt 
curiose  fervaverinr. 


Cap. 
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c  A  p.  xxxiir. 

viride  eo  quod  fupra  di^um  efi  ele¬ 
gantius. 

T  vero  fi  viride  eo  ,,  de  quo  fii- 


-Z.  JLpra  didum  eft ,  elegantius,  ma- 
gifque  corufcans  defideras ,  in  olla 
cryftallinum  habeas  quod  magnefia. 
carear,  &  femel  vel  bis  in  aquam  pro- 
;  j edura  fit ,  ita  ut  omnis  falfedo  abfu- 
1  matur.  Huic  cryftallino  detur  pars 
i  dimidia  vitri  communis  albi ,  iftiuf- 
I  modi  fcilicet ,  quod  magnefiam  non 
I  habeat.  Ubi  hoc  vitrum  raiftum,  fu- 
I  Tum,  &  bene  fuerit  purgatum,  recipe 
i  in  centum  vitri  libras,  libras  duas  cum 
dimidia  pulveris  laminarum  aeris ,  in 
arcu  fornacis  ut  capite  vige  fimo  quinto 
demon ftratum  eft ,  ter  calcinatarum, 
nec  non  uncias  duas  croci  Martis, 
fulphure  ut  capite  decimo  fexto  didum 
eftcalcinati  &  reverberat!,  omniaquc 
bene  mixta  ,  fervatis  iifdem  ut  fupra 
in  dido  viridi  regulis,  vitro  da.  Ec 
intendere  quidem  colorem  plusmi- 


nuf- 


^4  L  I  B  EU  P  R  I  M  U  S. 

nufve,  prout  videbitur  ,  poteris,  ac 
fi  coerulei  quid  habuerit ,  exigua  fu- 
pradicli  croci  portio  addenda ,  vi¬ 
trumque  ip^um  haudfecus  atque  a- 
liud  viride  elaborandum  erit,  &  viri¬ 
de  habebis  pimpinellae  ftupendum, 
idquefaepius  Pilis  felici  cum  fuccelTu, 
feci.  Notetur  autem  femperj  ut  fco- 
ria  bene  praeparata  fit ,  fi  colores  de- 
fideras  elegantes  &  pulchros. 

C  A  p.  XXXIV. 

Color  viridis  admirandm. 

REcipe  fcoriam  aeris  caldarii ,  ter  : 

ut  fupra  demonftratum  eft  cal-  ■ 
cinatam  ,  &  loco  croci  Martis ,  tot  t 
modis,  ut  fupra,  praeparati ,  fcoriam  3 
ferri  ab  incude  decidentem  &  a  pul-  ■ 
vere,  carbonibus  &  cinere  purgatam,  ; 
eamque  tunde  ,  &  quam  id  fieri  po-  > 
teft  fubtiliflime  cribra.  Mifceatur  in  i 
fupra  dida  doli  cum  fcoria  aeris ,  de- : 
turque  vitro  communi ,  fado  ex  pul-  i 
vere,  qui  magnefia  m  non  habeat,  fer- 1 


j;  vatis  iirdem  ut  in  viridi  regulis.  Et 
i  hic  crocus  vel  fcoria  Martis  colorem 
1  tibi  dabit  viridem  fmaragdinum  mi- 
!•  rabilem  ,  qui  abfumto  omni  colore 
•  coeruleo  &  marino ,  qui  ordinarie  vi¬ 
tro  adhaeret,  inftar  Tmaragdi  flavefcet, 
j  ac  fulgorem  nicoremque  prae  reliquis 
viridibus  obtinebit.  Ut  haec  fcoria 
ferri  detur  fcoriae  aeris  >  id  ego  Anto¬ 
nius  Neri  inveni.  Quod  ad  reliqua, 

:  esdem  quae  in  reliquis  viridibus  do- 
fes&  regulae  ferventur,  &  rem  habe¬ 
bis  ftupcndam  ,  id  quod  experientia 
niefaepius  docuit. 


c  A  P.  XXXV. 

.  Color  alius  viridis ,  cjui  palmam  reli¬ 
cuis  a  me  fa5lis  viridibus 
praripit. 

T  N  ollam  vitri  librarum  decem,  cu- 
■ -A  jus  pars  Una  cryiliallino  faepius  in 
laquam  projecffo,  altera  vitro  com- 
imuni  albo  pulvereo  conflet ,  recipe 
cojjimunis  pulvereae  libras  qua- 
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tuor.  Huic  admifce  libras  tres  minii, 
oraniaque  bene  unita  in  ollam  mitte, 
&  paucis  horis  purgabuntur.  Ubi 
jam  purgata  fuerint ,  trajiciantur  in 
aquam ,  bene  advertendo ,  coieritne 
in  fundo  aliqua  plumbi  parsj  diligen¬ 
ter  enim  eximenda  &  abjicienda  eft, 
ne,  quod  evenire  folet  olla  frangatur. 
Deinde  vitrum  in  aquam  projed:um 
denuo  mittatur  in  ollam,  &  per  diem 
unum  purgetur.  Poftea  addatur  co- 
loritium  ex  pulvere  capitis  mortui 
fpiritus  vitrioli  a^ris  chymice  fadi, 
cum  exigua  admodum  quantitate 
croci  Martis ,  &  viride  prodibit  ad¬ 
mirandum  ,  &  eonim  quas  unquam 
feci  pulcherrimum  ,  quod  fmarag- 
dum  orientalem  optimum  referet, 
formando  cujufcunque  generis  operi. 


Cap,  XXXVI. 


Color  cyaneus  W  turcinus ,  in  arte 
'vitraria  fracifuus. 


REcipe  fal  marinum ,  vulgo  ni¬ 
grum  vel  rude  didtum  :  candi- ' 
dum 


dum  enim,  quod  Volaterris  fit ,  huic 
operi  aptum  non  eft;  Mittatur  in  cal¬ 
cariam,  vel  furnulum,  ut  calcinetur, 
omnilque  humiditas  abfumatur,  & 
album  evadat;  quo  facSio  teratur,  & 
pulverem  dabit  candidum.  Hocfal 
ea  ratione  calcinatum  fervetur,  ut 
mde  color  cyaneus  vel  turcinus  fiat. 
Porro  in  olla  frittam  habeas  cryftalli 
aquK  marinjE  colore  tindiam,  de  cujus 
non  una  praeparandi  ratione  di^um 
elt ;  &  color  ille  quidem  venuftus  & 
latisplenusfit:  omnis  enim  parandi 
coloris  cyanei  ratio  ab  aquae  marinae 
c|uditate  dependet.  Huic  vitro  ita 
^ndo  detur  fal  marinum  fupradi- 
ctum,  fenfim,  &  bene  mifeendo ,  ut 
in  fcoria  fit ,  &  aqua  marina  ex  pcllu- 
cida  &  tranfparente  opacafiet :  fal  e- 
nim  dum  m  vitrum  abit ,  pellucidita- 
tem  illam  aufert,  &  pallorem  quen- 
:dam  inducit,  quofenfim  color  cya- 
'  "5“^  vel  turcinus,  in  arte  vitraria  prae¬ 
cipuus,  fit.  Caererum  ubi  color  jam 
voto  refponderit,ftatim  elaborandum 

eft 
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eft  vitrum  j  fal  enim  abfumitur  &  in 
vapores  abit ,  vitrumque  tranfparens 
&  deforme  fit.  Quod  fi  dum  elabo¬ 
ratur  color  evanefcat ,  addatur  ut  fu  * 
pra  nonnihil  falis  calcinati ,  &  color 
redibit.  Notet  vitrarius,  hocfalnifi 
bene  calcinatum  fit,  femper  crepare; 
in  adhibendo  ergo  caute  agat,  oculof- 
que  &  vifum  a  periculo  piaefervet-. 
Dofis  falis  haec  eft  ,  ut  fenfim  &  per 
intervalla  addatur,  ufque  dum  color 
voto  refpondeat :  nulla  enim  certa 
raenfura  aut  pondere  hic  ufus  fum, 
fed  refpondente  colore  fubfiftebam, 
&  totum  hoc  negotium  in  experien¬ 
tia  (itum  eft.  Saepius  hunc  colorem 
feci,  ut  qui  in  re  familiari  neceflarius, 
&  in  arte ‘vitraria  maximi  momenti 
&  praecipuus  eft;  fufficit  tamen  in  hos 
ufus  recepifle  aquam  marinam  ex  ae¬ 
qualibus  cryftalli  &rochettae  parti - 
b-us  factam ,  &  color  evadet  optimus. 


Liber  Secundus. 


AntonI  Neri 

DE  ARTE  VITRARIA, 

liber  II. 

^0  demonfiraturvermmodm  faciendi 

Cakedoninm,  colore  Achata  njel  ja- 
jf  idis  orientalis :  nec  non  modu4pra^ 
parandi  in  hunc  ufum  omne  genus 
colorum;  cum  modo  faciendi  aquas 
fortes  regias  ,  in  hac  materia  ne~ 
cejfarias  :  modus  fraterea  ealcinandi 
t artarum^  idemque  uniendi  cum  rubri 
i  illius  coloris  genere  ,  quod  Itali  Rofi- 
chiero  vocant,  varios  undantef- 
que  diver forum  colorum  in  vitro  Iu-- 
fiis  reprafentat,  eique  opacitatem 
illam  tribuit,  qu^e  gemmis  orientali¬ 
bus  naturalis  ejh 

c  A  p.  xxxvir. 

Quandoquidem  in  eo  fum  ,  ut 
demonftrem  modum  faciendi 
Calcedonium,  Jarpidem,&:  Achatem 
orientalem,  neceiTum  erit  ut  primo 
doceam  prsparationem  aliquot  mi- 
nera- 


neralium  huic  compofitioni  infer- 
vientium.  Utut  enim  nonnulla  ex' 
his  paffim  veneant;  quia  tamen  id: 
ago,  ut  opus  prodeat  fummeperfe-j 
d:um ,  ex  re  mjhi  vifum  eft,  demon  -  ■ 
ftrare  modum  exquifitum  &  chymi-i 
cum,  quo  mediante  hujus  artis  periti  : 
&  curiofi,  fine  cujufquam  adminicu-? 
lo  quidvis  magis  perfede  &  impenlai 
minore  facere  poffint.  Etenim  ubi  i 
materia  debite  praeparata,  &  colori 
metallicus  bene  reclufus,  atque  ab! 
omni  immunditia  &  particulis  terre-  - 
ftribus,  feparatus  fuerit,  quae  unio- ■ 
nem  tindlurarum  cum  vitro  ordina  -  ■ 
rie  impedire  folent ,  dubium  nullum  i 
eft ,  quin  vitrum  tingatur  coloribuf  \ 
vivis,  fplendidis  &  venuftis,  qui  vul  - 
gares  vitrariorum  colores  longiffim^  ; 
fuperant-  Et  quia  color  Calcedonii,  , 
vcl  potius  compofiti  illius  ex  quo  fir,  . 
nihil  aliud  eft, quam  coacervatio  qua¬ 
dam  omnis  fere  generis  colorum,  , 
quos  vitrum  recipit,  &  vulgo  omni-  ■ 
bus  seque  noti  non  funt;colores  etiam  i 
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ipfi  nifi  bene  praeparati  fint,  illam 
venuftatem  &  fplendorem  illum,  qui 
requiritur,  non  exhibent,  nccclTum 
erit,  ut  metalla  aqua  forti  bene  calci- 
nentur,  attenuentur ,  &  refolvantur; 
aes,  fulphur,  vitriolum  >  fal  armonia- 
)  cum,&  illius  generis  alia  materia  diu- 
;  turnitate  temporis  &  lento  igne  ape- 
riatur ,  praepareturque :  Ignis  enim 
violentia  hic  maxime  nocet.  Ruber 
!  ille  color ,  de  quo  cap.  1 24.  &  tarta- 
!  rum,ututfumm5  perfedionis&bene 
!  calcinata  finr,in  debita  tamen  dofi  at- 
!  que  proportione  >  nec  non  fuo  tcm- 
I  pore  adhibenda,  obfervandumquc 
:  eft,  ut  vitrum  bene  codum  ,  purga- 
f  tum,  &  operi  maturum  fit  j  &  talis  in 
:  opere  induftria  adhibenda  eft ,  qua- 
i  lem  periti  artifices  adhibere  folent: 
hac  enim  ratione  lafpidem  ,  Acha- 
:  tem  ,  &  Calcedonium  orientalem 
perfecte  imitabimur,  idque  tanta  co¬ 
lorum  varietate,  &  undantium  ma- 
:cularum  venuftate,  tantaque  &  tam 
intenfa  vivacitate ,  ut  quali  impofli- 
D  2  bile 
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bile  videatur  naturam  ad  illud  fafti- 
gium  operis  afcendere  po0e.  Quan- 
quam  enim  vulgo  dicatur, veruraque  : 
efle  videatur ,  quod  ars  naturam  ae-  ■ 
quare  non  poffit,  experientia  tamen  i 
conftat,  in  rebus  plurimis,  &  fpecia- 
liter  in  hoc  tingendi  negotio  artem  i 
non  aequare  tantum,  fed  longilTime  ; 
etiam  fuperare  naturam,  id  quod  nih 
oculatus  teftis  nemo  crederet.  Ele¬ 
gantia  ludorum  &  varietas ,  nec  non 
undantes  &  cum  venuftate  variegati : 
colores,  qui  in  calcedonio,  fi  materia  i 
bene  praeparata  &  vitrum  probe  e-  ■ 
laboratum  fuerit,  apparent,  atque! 
efiedus  qui  inde  refultat ,  omnem  i 
imaginationem  &  conceptum  hu-  i 
manum  tranfcendit.  Tribus  illis, 
quos  doceo,  modis,  ni  fallor  appare¬ 
bit,  quo  pertingere  ars  vitraria  in  hoc 
negotio  poffit.  Etenim  omnia  parti- 
culatim  ,  &  ufque  adeo  diftinde  de- 
monftro,.ut  nullus  dubitem  ,  quin 
periti  &  fubadi  in  fimilibus  negotiis 
hoc  in  teli  eduri  fint,  ideoque  nifi 
fciens 
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fciens  volenfque  errare  nemo  pofTit: 
quodiiquisexpraefcripto  meo  labo¬ 
raverit,  plus  inveniet ,  quam  ego  di¬ 
co  &  revelo. 


c  A  P.  xxxviir. 

.  LModus  faciendi  Siqmm  fortem, 
go  feparationis  di8lam ,  qua  argen¬ 
tum  Mercurium  folvit^  cum  mo¬ 
do  fecreto. 

REcipe  nitri  purgati  partem  u- 
nam,  aluminis  rocc^  ,  quod  in 
:  patella  humorem  omnem  exhalave¬ 
rit,  partes  tres,  deturquein  fingulas 
:  hujus  materi^  libras  uncia  una  arfeni- 
i  ci  cryftallini,  qui  modus  fecretus,  nec 
I  vulgo  notus  eft,  &  pr^terquam  quod 
aqusE  vires  addit ,  etiam  hoc  eftcir, 
ut  (piritus,  in  quibus  verus  aqu^  ner¬ 
vus  &  potentia  confiftit,  &  quibus 
demtis ,  aqua  fortis  fontanae  fimilis 
elTet,  tanto  melius  extrahantur.  Re¬ 
digantur  omnia  in  pulverem ,  mi- 
fceanturque,  &  adjecla  decima  totius 
D  5 


com- 
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compofiti  parte  arenati  optime  pul- 
verati,  remifceantiir.  Hujus  materiae 
tantundem  in  ampullam  vitream  mit¬ 
tatur  ,  ut  tres  circiter  vafis  illius  par¬ 
tes  impleat;  fintque  vafa  haec  more 
folito  lutata ,  idque  forti  luto ,  cujus 
rei,  utut  vulgaris ,  &  artificis  ingenio 
committendae ,  rriodum  tamen  non 
vulgarem  docebo.  Recipe  partem 
unam  limi  fluminum  pinguioris,qua- 
lis  eft  Arni ,  arenae  partes  tres ,  cine¬ 
rum  ex  lignis  ordinariis  bene  cribra¬ 
torum  partem  dimidiam,  &  tomenti 
dimidiam  alteram.  Mifceantur,  u- 
nianturque  hgc  omnia,  &  aqua  com¬ 
muni  excepta  in  paflam  redigantur, 
fubiganturque  optime  :  quo  enim 
fubafta  magis ,  co  melior  pafla  erit, 
Adverte  tamen,  ut  duriufculafic  haec 
mafla,  addaturque  falis  communis 
pars  tertia,  incorporeturque  optime: 
in  hoc  enim  cardo  negotii  vertitur. 
Omnibus  bene  incorporatis  lutentur 
vitra,  &  lutum  erit  perfedlum.  Poft- 
ea  ampull^  mittantur  in  fornaces  ven¬ 
to 
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to  expofitas,  &  huic  operi  aptas,  quae 
terra  coda  conftent ,  &  fuftinendo 
igni  pares  fint.  In  fundo  ampulla¬ 
rum  arena  fit  quatuor  digitorum  al¬ 
titudine,  nec  non  ferrum  craffiurcu- 
lum  tranfverfum  ,  oneri  ferendo  par 
&  vafa  ad  collum  ufque  arena  cir¬ 
cumdentur.  Imponatur  fuuscuiqu« 
ampullse  alembicus ,  ifque  fatis  ma¬ 
gnus  &  capax,  &  j  undorae  optime  lu¬ 
tentur  luto  ex  farina  tenui ,  &  calce, 
pulveratis  miftifque  &  albumine  ovi 
optime  agitato  exceptis ,  &  fafeia  ex 
lino  tenui  obducantur,  ficcataeque 
ter  vel  quater  luto  muniantur,  fuper- 
induda  toties  fafeia ,  ac  tantum  tem¬ 
poris  intercedat,  ut  ficcari  commode 
pollint ,  ita  enim  ignis  violentiam  & 
impetum  fpirituum  melius  fuftine- 
bunt.  Apponatur  porro  cuique  vitro 
recipiens  ex  vitro  capacitfimum  ,  ut 
impetum  &  furias  fpirituum  ferre 
poffic ,  &  qua  parte  roftro  alembici 
jungitur ,  eadem  ut  fupra  didum  eft 
ratione  kito  8c  fegmento  telx ,  quam 
D  4  id 
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id  fieri  optime  poteft,  obducatur,  nec 
ante  ignis  adhibeatur  ,  quam  ficcatse 
fuerint  jundurse  :  magni  enim  haec 
res  momenti  eft.  Poftea  ignis  adhi¬ 
beatur,  fed  carbonum  &  temperatus, 
idque  per  tres  horas,  quo  temporis 
fpatio  flatulentus  ille  humor ,  qui  vi¬ 
tris  rupturam  minatur,  tranfit.  Con¬ 
tinuetur  hac  ratione  per  horas  fex 
igne  temperato ,  &  poftea  fenfim  au¬ 
geatur  ignis,  adjiciendo  ad  carbones 
frufta  ligni  aridioris  quercini ,  idque 
per  proximas  fex  horas ,  ufque  dum 
alembicus  flavefcere ,  &  tranfire  fpi- 
ritus  incipiant:  atque  in  hoc  gradu 
fervetur  ignis,  donec  alembicus  fimul 
&  recipiens  rulfo  &  tandem  intenfo 
rubini  colore  tingantur, quo  tempore 
augendus  eft  ignis  ,  ,continuandum- 
que  donec  alembicus  rubere  incipiat, 
qui  color  quandoque  per  integrum 
biduum  durat.  Inflandum  ergo  O' 
peri,  ufque  dum  omnes  fpiritus  tran- 
fierint,  &  alembicus  atque  recipiens 
inclarefcerepedctentim,  atque  ad  na¬ 
tura- 
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turalem  fuam  albedinem  redire  8c  re¬ 
frigerari  cceperint.  Nihilo  tamen  mi¬ 
nus  per  horae  fpatium  adhibeatur 
ignis ,  &  tum  demum  fornax  per  fe 
refrigefcat:  advertendo,  ne  dum  ignis 
asftuat ,  &  alembicus  pariter  &  reci¬ 
piens  rubent ,  ventus  vel  aura  frigi¬ 
dior  fubiniret ,  aut  frigidi  quidquam 
vitra  attingat :  Etenim  quia  tum  ma¬ 
xime  calent,  facillime  difrumpuntur, 
idque  cum  jadura  laboris ,  impenfa- 
rum  &  temporis  Ubi  jam  omnia 
frigent ,  alembicus  fimul  8c  recipiens 
panniculis  madidis ,  &  frigida  bene 
repletis  tegantur, ut  fpiritus  aqu^  for¬ 
tis  tanto  fidant  citius ,  &  omnia  per 
duodecim  horas  in  eo  flatu  relin¬ 
quantur.^  Junfturae  poflea  &  lutum 
aqua  tepida  madefiant,  ut  iifdem  hu- 
naefccntibus  demiligatur^  &  alembi¬ 
cus  atque  recipiens  diffolvi  poffint: 
plerumque  enim  h^c  integra  manent. 
EtampulI®  quidem  frangantur :  ufui 
enim  amplius  efie non  polTunt.  Feces 
autem  &  fedimenta  aquas  fortis,  id 
D  y  eit 
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cft  pars  ejufdem  tertia  optime  pulve- 
rata  ,  adjedis  in  fingulas  libras  unciis 
quatuor  nitri  purgati  in  ampullam 
novam  mittatur,  additaque eadem, 
quae  antea  prodierat,  aqua  forti,  cum 
fuoalembico  &  recipiente  bene  jun- 
d:is ,  lutatis  &  ficcatis  ut  fupra  in  for¬ 
nace  deponatur ,  &  primis  quatuor 
horis  ignis  lentus  adhibeatur ,  ifque 
poftea  fenlim  augeatur ,  ufque  dum 
alembicus  &  recipiens  albefcant  & 
fpiritus  omnes  tranfierint ,  quo  tem¬ 
pore  ignis  ultra  ftimulandus  non  eft, 
fed  eunda  refrigerari  permittantur, 
&  alcmbitus  fimul  &  recipiens  pan¬ 
niculis  madidis  obvolvatur,  idque 
per  horas  duodecim  ,  &  jundurae  eo 
quo  didum  eft  modo  folventur.  A- 
qua  fortis  vafis  vitreis  excipiatur ,  & 
vafe  claulb  ne  optimi  fpiritus  exha¬ 
lent  adfervetur.  Haec  eft  illa  aqua 
fortis  vulgo  feparationis  dida  ,  quae 
infraferiptis  ufibus  infervit.  Non¬ 
nulli  loco  aluminis  roccae  vitrjolum 
optimumjRomanum  fcilicet  vel  aliud 
funi- 
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fimile  adfumunt.  Utrum  autem  ad 
hos  ufus  aptum  fit  vitriolum ,  nec  ne, 
ex  eo  cognofcitur ,  fi  fricatum  fuper 
ferro  polito  ,  aeris  colorem  ei  tribuat: 
&  hoc  vitriolum  infrafcripto  modo 
purgatum  prae  alumine  aquam  for¬ 
tem  dabit  longe  potentiffimam. 


C  A  P.  XXXIX. 

Ut  vitriolum  f  urgetur  aqua  fortis 

potentijfima  fiat. 


Abeas  vitriolum  optimum  : 


A.  A  quanto  enim  vitriolum  melius 
eft,  tanto  potentior  aqua  fortis  erit. 
Hoc  vitriolum  aqua  communi  calida 
folvatur  ,  &  per  triduum  quiefcat. 
Poftea  filtretur  aqua  vitriolo  gravis. 
Feces  flavefcentes  removeantur,  eva- 
poretque  haec  aqua  in  ampullis  vi¬ 
treis,  ita  ut  tertia  tantum  ejufdem 
pars  remaneat ,  quae  catillis  vitreatis 
terreis,  loco  frigido  fervetur,  &  duo¬ 
decim  horarum  fpatio  lapilli  vitrioli, 
infiar  cryftalli  montanae,  coloris  Ima- 
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ragdini,  in  fuperficie  aquae  circa  la¬ 
brum  catillorum  apparebunt,  &  in 
fundo  terra  relinquetur  flavefcens 
fulphurea ,  &  huic  operi  minus  apta, 
folvantur  hi  lapilli  communi  calida, 
&  aqua  folutionis  filtretur  cvaporet- 
que  in  vafis,  &  procedatur  utfupra, 
femper  abjiciendo  terram  illam  fla. 
vam,  quae  infundo  refidet,  &  ter¬ 
tia  vice  vitriolum  bene  purgatum  a- 
ptumque  erit ,  ut  aqua  fortis  optima 
&  folito  potentior  fiat ,  maxime  fi  ni¬ 
trum  bene  purgatum  fit. 


C  A  P.  XL. 

Ut  aqua  regia  fiat,  tjua  aurum  me~ 
talla  reliqua  difiolvuntur ,  folo  ar- 
gento  excepo. 

REcipiatur  aqua  fortis  Tupradida, 
mittaturque  in  ampullam  mino-  . 
rem  vitream ,  atque  in  fingulas  aquae 
libras  dentur  falis  armoniaci  pulvera- 
ti  unci^ duae,  ipfaqueampulla mitta¬ 
tur  in  vas  calida  repletum ,  &  fal  ar¬ 
mo* 
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moniacum  commota  fepius  aqua  fta- 
tim  folvetur  ,  tingeturque  flavo  co¬ 
lore.  Addatur  denuo  tantum  falis, 
quantum  diflolvere  aqua  potefl: ,  & 
ubi  jam  folvere  defierit  aliquantifper 
requiefcat.  Poftea  quicquid  limpi¬ 
dum  erit  leniter  decantetur.  Etenim 
in  fundo  remanere  folet ,  quidquid 
terreni  fal  armoniacum  continet :  ha- 
bebifque  aquam  potentem  ,  quae  au¬ 
rum  aliaque  metalla,  excepto  argen¬ 
to  diflblvit:  id  enim  non  attingit. 


C  A  p.  X  L  I. 

_  TJt  Tartarum,  fex  'vini  dtBum^  uratur, 

H  Abeas  tartarum  vel  feces  vini 
rubri ,  melior  enim  eft  quam  al¬ 
bi,  idque  conflet  ex  fruflis  majoribus 
crafliufculis  &  fcintillantibus,  remo¬ 
to  ejufdem  pulvere  ,  qui  nulli  hic  u- 
fui  efle  potefl.  Mittatur  ita  uti  efl  in 
vafa  nova  terrea ,  &  fub  incenfis  car¬ 
bonibus  uratur  ,  ufque  dum  non 
amplius  fumet ,  atque  calcinatqm  & 
in 
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in  maflam  redadum  fit  coloris  ex  ni¬ 
gro  purpurafcentis,  &  uftum  prxpa- 
ratumque  erit. 


C  A  p.  XLII. 

Ut  Calcedonius  ex  vitro  fatis  formo- 
fus  fiat. 

RUcipe  aquae  fortis  libras  duas,  in 
'ampulla  vitrea, quas  collum  gra¬ 
cile  &  oblongum  habeat,  in  eandem- 
que  mitte  argenti  in  tenuia  frufta 
concifi  uncias  quatuor ,  &  admota 
ad  ignem,  vel  in  aquam  calidam  mif- 
sa  ampulla  argentum  ftatim  difiblvi 
continget.  Soluto  omni  argento  in 
arnpulla  ejufdem  generis  &  formge 
alia  habeas  aquae  fortis  libram  unam 
cum  dimidia,  &  in  eadilTolvcs  argen¬ 
ti  vivi  uncias  fex,  illifque  folutis,  aqua 
folutionisinampulla  majore  mifeea- 
tur,  addanturque  falis  armoniaci  un¬ 
ciae  fex ,  &  folvantur  more  folito  ad 
ignem  lentum.  Solutioni  addatur 
Zafferae  praeparat^  uncia  una,  ma¬ 
gne- 
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gnefi^  praeparat^  uncia  dimidia ,  nec 
non  ferretti  Hifpanici  tantundem, 
fed  fenfim  ;  tumere  enim  &  ebullire 
magnefia  non  fine  periculo ,  &  vel 
evomere  materiam ,  vel  difrumpere 
vafa,  &  omnia pelTumdare  folet.  Ad¬ 
datur  porro  croci  Martis  fulphure 
calcinati  uncif  pars  quarta ,  nec  non 
fcorig  asris  caldarii  ter  calcinate  di¬ 
midia  pars  unci^ ,  quae  non  minus 
quam  magnefia  ebullire  folet :  fmalti 
item  coerulei  pidorum ,  nec  non  mi¬ 
nii  tantundem.  Omnia  haec  bene 
pulverata  feorfim  &  per  gradus  mit¬ 
tantur  in  ampullam,  agitenturque  le- 
'niter,  ut  aqua  pulveres  bene  imbibar, 
ita  tamen  ut  femper  tibi  caveas  ab  ef- 
fervefeentia.  Ampulla  bene  claufa 
fit,  ac  per  dies  decem  f^pius  agitetur, 
ut  pulveres  bene  incorporentur,  & 
ab  aqua  evifeerat^  eidem  pateant: 
poftea  mittatur  in  fornacem  &  are¬ 
nam  ,  adhibeaturque  ignis  tempera- 
tiffimus,  ut  omnis  aqua  fortis  exha¬ 
let,  id  quod  viginti  quatuor  horarum 
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fpatio  evenire  folet,  notando  bene, 
ut  ignis,  non  vehemens,  fed  tempe- 
ratiffimus  adhibeatur,  &  fpiritusa- 
qus  fortis  aflerventur,  remanebitque 
in  fundo  pulvis  .fulvi  coloris,  quio- 
ptime  pulveratus  in  vafis  vitreis  fer¬ 
vatur  ad  ufum.  Ubi  jam  Calcedo- 
nium  facere  volueris,  in  promtu  ha¬ 
beas  vitrum  bene  purgatum,  &  ex 
fruftisfcyphoriim  confraftorum  cry- 
ftallinis  vitroque  albo  faepius  liquato 
facftum.  Etenim  vitrum  ex  fritta  re¬ 
cens  facium  formando  Calcedonio 
aptum  non  eft ,  nec  colores  eidem  fe- 
fe  applicant ,  fed  a  fritta  confumun- 
tur.  Semper  ergo  fragmenta  adhi¬ 
beantur,  &  vitrum  quod  in  ufu  antea 
fuit ,  &  exempli  gratia  in  ollam  vitri 
librarum  viginti  aut  circiter,  dentur 
hujus  medicamenti  vel  pulveris  duae, 
cum  dimidia ,  vel  tres  unci^ ,  idque 
tribus  diftindis  vicibus,  mifcendo 
bene  vitrum ,  ut  pulverem  optime 
imbibat ,  qui  additus  fumum  quen- 
dam  caeruleum  emiitit.  Cum  bene 
mix- 
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mixtum  fuerit  viirum,  quiefcatper 
horam,  eique  altera  miftura  detur,  & 
|>er  viginti  quatuor  horas  quiefcat, 
mifceaturque  bene,  &  experimentum 
fiat ,  exhibebitque  colorem  ex  flavo 
cceruleum.  Hoc  fpecimen  in  fornace 
faepius  ignitum  &  extradium,  ubi  re- 
frigefcere  coeperit ,  undas  repraefen- 
tabit  marinas  &  colores  fatis  elegan¬ 
tes.  Adfint  tartari ,  expraefcripto 
ptis  quadragejimi  ufti,  uncias  Gd:o, 
fuliginis  camini  bene  vitrificatas  un¬ 
cias  duas,  nec  non  croci  Martis  ful- 
phure  calcinati  unciae  pars  dimidia. 
Omnia  bene  pulverata&  unita  vitro 
.dentur,  quatuor  vel  fex  vicibus ,  ob- 
fervando,  quod  vitrum  addito  iftiuf- 
modi  pulvere  mirum  in  modum  ih- 
tumcfcat,  &  nifi  induftrius  inadmi- 
niftrando  vitrarius  fit,  omnia  peffum 
itura  finr :  paulatim  ergo  adhibeatur, 
&  per  intervalla ,  milcendo  femper 
vitrum,  ut  pulvis  bene  incorporetur. 
Porro  addito  omni  hoc  pulvere  vi¬ 
trum  bullire ,  &  non  minore  quam 
vigin- 
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viginti  horarum  fpatio  quiefcere  per- 
niittatur,  quo  tempore exatf^o  cucur¬ 
bitula  exeo  fiat ,  &  aliquoties  in  for¬ 
nace  candefada  illa  videatur ,  an  vi¬ 
trum  votorefpondeat,&  foris  aereum 
&  viride  quid,  nec  non  aquam  mari¬ 
nam,  rubrum, flavum, aliofque  varios 
colores,  lufusque  &  undas  elegantif- 
fimas  inftar  Calcedonii ,  Jafpidis  vel 
Achatis  orientalis  exhibeat ,  ac  fi  in 
aere  introfpicias  velut  ignis  rubeatj 
id  enim  fi  fiat ,  tempeftivum  erit,  & 
vafa  formentur  diverfi  generis,  ut 
funt  pocula,  crateres,  falina,  vafcula 
pro alTervandis  floribus ,  &  illius  ge¬ 
neris  alia,  fed  femper  plana  &  leviga¬ 
ta,  non  varie  elaborata:  decus  enim 
nullum  habent :  Notabit  autem  fem¬ 
per  vitrarius ,  ut  dum  in  opere  efl:, 
forcipe  vitrum  bene  vellicet,  &  cum 
judicio  candefaciat,  ut  fludus  &  un¬ 
das  marinas  lufusque  colorum  ele- 
gantiflimos  reddat.  Ex  hac;  etiam 
mafla  patinas  majores,  ovi  forma,  vel 
triangulares  aut  quadratas,  prout  vi- 


fum  fuerit,  facere,  illafque  inftar 
gemmarum  rota  polire  licebit:  poli¬ 
turam  enim  &  fpcndorem  recipit,  ac 
pro  tablinis  &  pluteis  infervire  pote¬ 
rit  ,  verum  Jafpidem  ,  Achatem  & 
Chalcedonium  repraefentantibus. 
Quod  (i  colorem  evanefcere, vitrum- 
que  ex  opaco  pellucidum  fieri  con¬ 
tingat,  id  quod  in  hoc  opere  noxium 
cfi:>  fufpendcndus  eft  labor,  &  vitro 
tartarumuftumi  cum  fuligine  &  cro¬ 
co,  ut  fupra ,  addendum  eft,  ita  enim 
corpus  recipit ,  &  opacitas  facit ,  ut 
colores  appareant.  Caeterum,  ut  pul¬ 
vis  recens  additus  bene  incorporetur, 
.  necefium  eft ,  ut  vitrum  per  plures 
horas  purgetur,  quo  peradto  labor  ut 
antea  procedet.  Atque  hic  ille  mo¬ 
dus  eft,  quo  ego  anno  clo  Id  c  i 
Florentiae  in  Cafino  &  fornace  vitra¬ 
ria  ufus  fum ,  qua  aeftate  egregius 
Dn.  Nicolaus  Landus,  familiaris 
meus ,  &  infignis  in  fmalti  ad  lucer¬ 
nam  elaborandi  negotio  artifex  for¬ 
nacem  illam  exftrui  curabat,  quo 
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tempore  etiam  praiparata  ante  mate¬ 
ria,  &  fervatis  iifdem  regulis,  plures 
ex  hujus  generis  Calcedonio  patellas 
inlignitcr  pulchras  feci. 

Cap.  XLin. 

Secundi  generis  Calcedonius. 

1.  TN  libra  una  aquae  fortis  folvi, 

yafe  bene  claufo  fcpofui 
argeati  puri  minutim  concifi  uncias 
tres. 

2.  In  vas  aliud  vitreum  mifi  aquae 
fortis  libram  unam,  in  eaque  folvi,  & 
folutas  vafe  bene  claufo  fepofui  ar¬ 
genti  vivi  bene  purgati  uncias  quin¬ 
que.  , 

3.  In  Ampullam  ejufdem  generis 
aliam  mifi  libram  unam  aquae  fortis, 
in  eaque  folvi,  uncias  duas  falis  armo- 
niaci,  illifqucfolutis  addidi  dimidiam 
unciam  croci  Martis ,  aqua  forti ,  ut . 
capite  decimo  nono  dictum  eft ,  fadi, 
nec  non  ferretti  Hifpanici ,  ex  prae- 
fcripto  capitis  decimi  quarti  praeparati, 

& 
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6c  Ccovlx  rubrgg ,  ad  normam  capita 
'utgefimt  efuarti  fadtas ,  nec  non  iris 
tremuli,  iulphure ,  ut  capte  'vigefimo 
frimo  demonftratum  eft,  calcinatiana 
vel  fingulorum  unciam  dimidiam. 
Omnia  hgec,  (fingula  tamen  feorfim, 
&  per  fe)  in  pulverem  redada  grada- 
tim ,  &  lente ,  adhibita  patientia  in 
ampullam  mifi  :  fritta  enim  non  mi¬ 
nus  quam  ferrettum  Hifpanicum  & 
ass  tremulum  aquam  fortem  efferve-' 
fcere  &  turgere  facit.  Quare  feor- 
fim  fingula ,  nec  non  lente  &  in  exi¬ 
gua  per  vices  quantitate  haec  immit¬ 
tenda  funt,  ne  intumefcendo  ebul¬ 
liant,  &  vitrum  frangatur ,  quod  fa¬ 
cile  evenire  fblet.  Diligentia  itaque 
«patientia  opus  eft. 

4.  In  vafculum  aliud  vitreum  mi- 
li  hbram  unam  aquae  fortis ,  &  in  ea 
lolvi  fahs  armoniaci  uncias  duas,  illif- 
quefolutis  fenfim  (quia  intumefcit, 
«  ftrepitum  magnum  excitat)  addidi 
antimonii  crudi  pulverari  unciam  di¬ 
midiam  ,  &  aliquanto  poft  ccerulei 
vel 
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vel  fmalti  pidorum  tantundem ,  nec 
non  minii  unciam  unam  ,  &  vitrioli, 
ut  (upra  didum  efl-,  purgati ,  unciam 
dimidiam.  Omnibus  antea  bene  tri  - 
tis  8c  follitis,  vas  claufum  fepofui. 

j .  In  aliam  ampullam  vitream  mi- 
fi  aquae  fortis  libram  unam  ,  &  in  ea 
folvi  falis  armoniaci  uncias  duas.  Poft- 
ca  addidi  uncias  duasZafferae ,  ut  fu- 
caf  ite  duodecimo  i  praeparatae,  nec 
non  magnefiae  Pedemontan^,  ad  nor¬ 
mam  capitis  decimi  tertii  praeparatae, 
quartam  partem  unciae ,  &  dimidiam 
unciam  fcoriae,  ex  laminis  aeris,  in  te- 
ftudine  fornacis ,  ter ,  ut  fupra  capite 
vigefimo  quarto^  &  vigejimo  quinto  de- 
monftratum  eft,  calcinatae ,  cum  un¬ 
cia  una  cinnabaris.  Atque  haec  omnia 
feorfim  optime  trita  in  ampullam  mi- 
fi,  cavendo  ab  his  qu^  inflare  vitrum 
folent :  quibus  peractis  vas  claufum 
feponebara. 

6.  In  aliud  ejufdem  generis  vas 
mifl  libram  unam  aquae  fortis ,  in  ea- 
que  more  folito  dilTolvi  falis  armo¬ 
niaci 
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niaci  uncias  duas.  Poftea  addidi  un¬ 
ciam  cerufiTae  dimidiam ,  quae  valde 
ftrependo  intumefcit ,  ideoque  lente 
procedendum  eft :  nec  non  laccf  pi- 
«^orum  rubr^,  aeruginis  item,  &  fco- 
rig  ferri  ab  incude  decidentis  ana  un¬ 
ciam  femis.  Atque  hgc  fcoria  vehe¬ 
menter  intumefcit,  ut  jam  cautione 
opus  fit.  Omnia  feorfim  bene  trita 
in  ampullam  mifi ,  cavendo  bene  ab 
his,  quae  aquam  fortem  turgere  &  ef- 
fervefcere  faciunt,  atque  hac  ratione 
agendo  vitrum  claufum  fepofui. 

^  Has  fex  ampullas  per  dies  duode¬ 
cim  fepofitas,  quotidie  fexies  optime 
agitabam ,  ut  aqua  fortis  penetrare  & 
attenuare  ingredienda  poflet;  itae- 
nim  tinduram  fuam  vitro  commu¬ 
nicant.  Exaiflo  illo  tempore  mate¬ 
riam  omnem  fex  illis  ampullis  con¬ 
tentam  lente  ( ne  effervefeendo  vi¬ 
trum  difrumperet)in  ampullam  gran¬ 
dem,  &  in  fundo  lutatam,  agitatisan- 
tea  miftifque  bene  omnibus  fuper  ci¬ 
neres  mifi,  &  ignem  adhibui  maxime 
len- 
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lentum,  quo  mediante  aqua  horis  vi- 
ginti  quatuQr  evaporavit.  Notan-  • 
dum  autem  eft ,  ignem  poftremo  ad-  * 
hibendum  efle  fumme  lentum ,  ne : 
pulvis  nimio  calore  corrumpatur.  . 
Qui  aquam  fortem  recuperare  volet,  . 
lutatis  probe  junduris  capellumad-  * 
hibeat  atque  recipiens.  Evanefeente  . 
aqua,  in  fundo  pulvis  remanet  ex  ru-  • 
broRilvus,  qui  vafeclaufo  fervetur  i 
ufui. 

Hunc  pulverem  dedi  vitro ,  ex  i 
fragmentis  vitri  veteris ,  ut  fupra  in  f 
primo  Calcedonio  didum  eft,  fado,  t 
recens  enim  fritta  hic  nulli  ufui  eft,  i 
ut  antea  demonftravi ;  fi  tamen  cry-  '* 
ftalli  fragmenta  adhibeas,  melius  fuc-  • 
cedet  negotium.  Dofin  autem  ean-  ;* 
dem,  eundemque  roifcendi  modum,  ^ 
&  eadem  temporis  momenta  in  hoc,  'i 
^ux  in  priore  illo  ,  fecutus  fum :  &i 
corpus  eidem  dedi  tartaro  ufto,  necp 
non  fuligine  camini  vitrificata ,  ^ 
croco  ferri,  aceto  mediante  fado,  id-f 
que  lente  admodum  &  fenfim  ,  pul-r 
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vis  enim  hic  terribiliter  turget.  De¬ 
inde  cum  per  horas  viginti  quatuor 
quieviflct ,  vas  ex  eo  quoddam  milii 
parari  curavi,  coque  faepius  benecan- 
defafto  videbam  an  corpus  opacita¬ 
tem  acquifiviflTet ,  atque  illam  colo¬ 
rum  varietatem  &  undantes  lufus  ex¬ 
hiberet,  quo  animadverfo ,  varii  ge¬ 
neris  vafa  ex  eo  fieri ,  &  forcipe  vel 
yolfellis  opus  more  folito  vellicare 
jufli,  ad  exprimenda  varii  generis 
phantafmata.  Ex  hac  Calcedonii  ipe- 
cie  plurima  pocula,  eaque  pulcherri¬ 
ma  feci ,  &  ex  hac  eadem  maifa  ali¬ 
quot  centum  corollae  in  ufus  equi¬ 
tum  fpeciofiflimae  in  Flandria  per  me 
fad:»  funt ,  quas  magnus  Hetruriae 
Dux  Ferdinandus ,  felicis  memoriae, 
multique  alii  Principes  &  Domini  vi¬ 
derunt. 
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Cap.  XLIV. 

Tertius  modus  faciendi  Calcedonium, 

1.  TN  ampulla  vitrea  &  aquas  : 

-Ifortis  validae  libra  una  folvi,  , 

&  folutas  vafe  claufo  fepofui  uncias : 
quatuor  bradeolarum  argenti  puri. 

2.  In  alia  ejufdem  generis  ampulla  E 
&  libra  una  aquae  fortis  folvi  uncias  i 
quinque  argenti  vivi ,  fale  communi : 
&  aceto  purificati.  Et  fal  quidem  a-  • 
ceto  forti  irroratum  in  fcutella  lignea i 
piftillo  ligneo  aflidue  agitabam ,  &  i 
aqua  limpida  communi ,  ut  liquefce-  • 
ret,  omnemque  Mercurii  nigredi-  . 
nem  fecum  aveheret ,  lavabam  :  id- 
que  faepius  repetii,  addito  femper  no-  • 
vo  fale  &  aceto :  quo  perado  Mercu-  • 
rium  per  pellem  caprinam  trajeci ,  & 
in  aqua  forti  folutam  vafe  claufo  fe¬ 
pofui. 

3.  In  alia  cucurbitula  vitrea  &  li-  ■ 
brauna  aquae  fortis  folvi  uncias  tres; 
argenti  puri  hac  ratione  calcinati.  Ar-  f 
gentum  Mercurio ,  ut  moris  eft ,  a-  i 

mal-  • 
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malgamatum ,  roifceatur  cum  aequali 
pondere  falis  communis,  ab  omni  ter- 
reftri fubftantia  purificati,  id  quod 
folutione  per  aquam  communem  fa- 
d:a  alTequimur ;  aqua  coda  bidui  fpa- 
tio  quiefcat,  in  hunc  finem,  ut  parti¬ 
culae  falis  terreftres  fidant ,  quo  fado 
aqua  filtratur ,  &  alio  vafe  vitreo  ex¬ 
cepta  ,  evaporando  abfumitur ,  &  fal 
bene  ficcatum  denuo  folvitur ,  quie- 
fcit ,  filtratur ,  &  evaporat  ut  fupra: 
idque  tantifper  continuatur  donec  fal 
feces  in  fundo  nullas  relinquat,  & 
prf  paratum  erit  purificatumque.  At¬ 
que  h^c  falis  purificatio  non  ideo  tan¬ 
tum  fit,  ut  tanto  in  Lunam  efficacius 
agat,  fed  ne  Luna  terreftrium  parti¬ 
cularum  quidquam  affuraat ,  quod 
poftea  non  nili  difficulter  feparari  ab 
ea  poffit.  Mittantur  omnia  in  cruci- 
bulo  fuper  carbones ,  ut  Mercurius 
avolet ,  ac  argentum  in  fundo  rema¬ 
neat  calcinatum  pulveratumque,  cui 
aequale  pondus  falis  communis,  ut  fu¬ 
pra  praeparati,  adjunges,  mixtaque  o- 
£  z  mnia 
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mnia  in  crucibulo  per  fex  horas  in 
ignem  ad  calcinandum  mittes.  Hanc 
materiam  aqua  calida  faepius  lavabis, 
ut  falfedo  omnis  abeat.  Poftea  ar¬ 
gentum  in  ampulla  vitrea ,  communi 
aqua  repleta, ad  confumtionem  quar¬ 
tae  partis  coques ,  &  refrigerari  ac  re¬ 
lidere  argentum  permittes.  Decan¬ 
tetur  quod  refiduum  eft  aquae,  idque 
addita  femper  recenti  aqua  ter  itere¬ 
tur,  &  quarta  demum  vice  in  ampul¬ 
lam  aquae  fortis  mittatur,  agitetur  & 
fervetur  in  ufum. 

4.  In  vas  vitreum  aliud  mifi  li¬ 
bram  unam  aquae  fortis ,  &  in  ea  fol- 
vi  uncias  tres  falis  armoniaci,  &  folu- 
tione  facia ,  id  quod  limpidum  erat 
decantavi ,  abjedis  quae  in  fundo  re- 
federant  fecibus.  In  hac  aqua  folvi 
drachmas  duas  argenti ,  8c  folutas  va- 
fe  claufo  fepofui. 

5.  In  cucurbitulam  aliam  mifi  li¬ 
bram  unam  aquae  fortis,  in  eaque  fol¬ 
vi  uncias  duas  falis  armoniaci ,  &  fo- 
lutione  facta  addidi  cinaprii ,  &  croci 

Mar- 
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Martis  fulphure,  ut  capte  decimo  fexto 
demonftratum  eft,  calcinati,  nec  non 
lapidis  Armenii  &  ferretti  Hifpanici, 
ex  praefcripto  captis  decimi  quarti  fa- 
fti ,  ana  drachmas  quatuor.  Singula 
feorfim  bene  trita  mittebam  in  am¬ 
pullam  ,  cavendo  mihi  ab  his ,  quse 
aquam  fortem  turgere  &  efFervefcere 
faciunt.  Lente  enim  hic  agendum 
eft ,  ne  exundante  materia  labor  o- 
mnis  fruftraneus  fit ;  quo  faifto  vas 
claufum  feponebam. 

In  ampullam  vitri  aliam  mifi 
aquae  fortis  libram  unam  ,  folvendo 
in  eadem ,  more  folito ,  uncias  duas 
lalis  armoniaci ;  poftea  addidi  croci 
Martis,  aceto  ,  ut  fupra  capte  deeim$ 
fepimo,  calcinati,  nec  non  calcis  ftan- 
ni  inter  vitrarios  notiffimae,  &  zafte- 
rae,  ut  capte  duodecimo 
eft,  prsparatae,  atque  cinaprii ,  ana, 
unciam  dimidiam.  Singula  feorfim 
bene  trita ,  fenfim,  &  ne  effervefcen- 
te  aqua  omnia  peftum  irent,  adhibita 
ingenti  diligenti^ ,  addebam ,  eoquc 
E  5  fa- 
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rado  vas  claufum  adfervabam. 

7.  In  cucurbitulam  ejufdem  ge¬ 

neris  aliam  mifi  aquse  fortis  libram 
unam,  fol vendo  in  eadem  falis  armo- 
niaci  uncias  duas.  Poftea  addebam 
aeris  tremuli,  fulphure  ad  normam 
vigefimi  frhni  capitis  unciam 

unam,  fcoriae  aeris ,  ex  praefcripto  w- 
gepmioBavi  capitis  ter  calcinatae,  nec 
non  Magnefiae  Pedemontanae,  ut  fu- 
pra  capite  decimo  tertio  praeparatae ,  & 
fcoriae  ferri  ab  incude  decidentis  ana 
unciam  dimidiam :  lingula  feorfim 
bene  trita  ,  fcnfim  ,  &  metu  efferve- 
fcentiae  cum  cautela ,  &  quali  per  o- 
tium  addebam,  eoquefado  vas  clau¬ 
fum  feponebam. 

8.  In  vas  vitreum  aliud  mili  aquae 
fortis  libram  unam ,  &  falis  armoniaci 
more  folito  uncias  duas.  Solutione 
fada  addebam  minii  drachmas  qua- 
tuor,  aeruginis  unciam  unam  ,  anti- 
monii  crudi  &  capitis  mortui  vitrio- 
li  purificati  ana  unciam  dimidiam.! 
Singula  feorfim  bene  trita,  &  ad  prae- 

caven- i 


cavendam  ebullitionem ,  ut  fieri  fo- 
let,  fenfim  addebam ,  eoque  fado  vas 
claufum  feponebam. 

9.  In  cucurbitulam  aliam  mifia- 
quae  fortis  libram  unam ,  &  in  eadem 
folvi  falis  armoniaci  uncias  duas.  De¬ 
inde  addidi  auripigmenti,  arfenici 
cryftallini,  &  lacc^  pidorum  ex  gra¬ 
nis  Kermes  ana  unciam  dimidiam. 
Singulis  feorfim  bene  tritis ,  additif- 
que ,  ab  elFervefcentia  mihi  more  fo- 
lito  bene  cavebam ,  coque  fafto  vas 
claufum  feponebam. 

Has  novem  ampullas  per  quinde¬ 
cim  dies  bene  claufas  in  calore  fo;  na- 
. cis  detinui,  &  eafdem  quotidie  fx- 
pius  optime  agitavi ,  ut  aqua  fortis 
agendo  in  materialia  eadem  bene  at¬ 
tenuaret  ,  tintfiuramque  eorundem 
aperiret,  quae  nifi  bene reclufa male 
operatur.  Poftea  omnem  aquam  for¬ 
tem  cum  filis  ingredientibus  in  am¬ 
pullam  unam  capacem  vitream  bene 
firmam  lente  &  per  gradus  mittebam; 
Etenim  dum  uniuntur  efi^r^^^unt. 
E  4 


Indedaufam  per  fex  dies,  &:  quoti¬ 
die  agiratam  ampullam  cineribus im- 
pofui,  &  adhibito  per  viginti  quatuor 
horas  lento  igneid  folum  egi,  ut  aqua 
evaporarer;  Notetur  autem  ampul¬ 
lam  hanc  inde  a  fundo  ad  medietatem 
ufque  bene  lutatam  elfe  debere ,  & 
poftremo  ignem  adhibendum  elTe 
fumme  lentum  ,  ne  pulveres  nimio 
calore  corrumpantur,  fed  aqua  tan¬ 
tum  evanefear,  &  pars  fpirituum  me¬ 
lior  pulveri  affixa  remaneat: ea  etenim 
ratione  pulvis  optimos  in  vitro  effe- 
6i:us  exhibet.  Qui  aquam  recuperare 
volet,  lutatis  bene  junduris  capellum 
&  recipiens  adhibeat :  acui  enim  de¬ 
inde,  ut  fuo  loco  dicetur,  poteff:.  fn 
fundo  ampullae  pulvis  relinquebatur 
coloris  ex  virefeente  fulvi ,  cujus  ean¬ 
dem,  ut  in  primo  Calcedonio ,  dofin 
&  quantitatem  vitro  purificato,  &  ex 
fragmentis  cryftalli,  non  vero  ex  frit- 
ta  fado,  addebam  ;  neque  enim  in  il¬ 
lo  vitri  genere  fuccederet  negotium. 
Circa  temporum  momenta  &  caute¬ 
las 


Liber  Secundus.  ?oi' 
las  easdem  ut  in  primo  Calcedonio 
regulae  ferventur.  Deinde,  ut  in  pri¬ 
mo  Calcedonio  dicfium  eft,  oportuno 
tempore  tartaro  ufto  ,  fuliginecami- 
ni  &  croco  Alartis  aceto  mediante 
fado  opacitatem  ei  tribuebam,  adhi¬ 
bita  ,  eadem  ut  ibidem  dofi ,  indu- 
>  &  fpatio  temporis ,  &  exadis 
viginti  quatuor  horis  id  agebam  ,  ut 
vitrum  elaboraretur ,  forcipe,  illud 
ut  fupra  didium  eft  ,  diligenter  velli¬ 
cando,  &  faepius  recalefaciendo. 

Hunc  tertium  modum  expertus 
fum  Antverpi^  anno  1609,  menfe 
Januario,  quo  tempore  morabar ,  & 
per  plures  annos  habitabam  in  aedibus 
Domini  Emanuehs  Ximenii,  Equitis 
S.  Stepharri  ,  natione  Portugallenfis, 
&  civis  Antverpiani ,  hominis  inge¬ 
nioli  ,  &  in  omnibus  fcientiis  fupra 
omnes  alios  quos  ego  in  Germania 
inferiore  unquam  vidi  vel  cognovi, 
maxime fubadii.  Atque  hoc  pulvere 
Antverpiac  in  fornace  vitraria  Do¬ 
mini  Philippi  Giridol  fi,  hominis  val- 
E  5  de 
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de  officiofi,  Calcedoniumfeci,  ufque 
adeo  pulchrum  &  venuftum  ,  ut  ve¬ 
rum  Achatem  imitaretur ,  &  venu- 
ftate  coloris  quam  longiffime  fupe- 
raret.  Etplures  Portugallenfiura  no¬ 
biles  gemmarii  eundem  cum  admi¬ 
ratione  afpicientes,  ajebant,  naturam 
ad  illud  faftigium  afcendere  non  pof- 
fe.  Atque  hic  Calcedonius  omnium 
quos  ego  feci,  pulcherrimus  erat, 
penfante  operis  pulchritudine  fafti- 
dium  laboris ,  &  diuturnitatem  ope¬ 
rationis  ,  ex  eoque  vafa  duo  Princeps 
Auriacus  fibi  comparavit,  &  grata 
acceptaque  fibi  elTe  demonftravit. 
Quod  fi  aqua  fortis  bona  ,  &  ingre¬ 
dienda  bene  praeparata  fuerint  ,  opus 
prodibit  longe  quam  ego  dico  pul¬ 
chrius. 


An-  ^ 


AntonI  Neri 


DE  ARTE  vitraria, 


Liber  III. 

'io  demonfirantur  'ueri  modi  prodit- 
cendi  in  vitro  colorem  aureum-.  Gra¬ 
nati  ,  Amethyfii,  Sapphiri :  nigrum 
item  holojericeum ,  laBeum,  marmo¬ 
reum  ,  rubrum  plenum :  nec  non 
modm  faciendi  frittam  ex  cryfiallo 
montana:  modm  item  tingendi  vi¬ 
trum  colore  margarita ,  aliaque  par¬ 
ticularia  in  exercitio  artis  vitrarice 
neceffaria- 


C  A  p.  XLV. 

Oc  libro  tertio  demonftratur 


X  Aratio  producendi  in  vitro  colo¬ 
rem  aureum,  nec  non  colorem  Gra¬ 
nati,  Sapphiri,  nigrum  holofericeum, 
ladeum,  marmoreum  ,  rubrum  ple¬ 
num  ,  &  colorem  margaritae ,  idque 
variis  modis,  quorum  unus  praeftan- 
tior  eft  altero :  modus  item  lingularis 
faciendi  frictam  ex  cryftallo  monta- 
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n*!  quae  non  minus  quam  fritta  ordi¬ 
naria  tunditur,  ut  inde  vafa  fiant 
plane  candida  ,  pulchra  &  fpeciofa. 
Dubium  non  efi; ,  quin  eorundem 
colorum  plurimi  his  qui  circa  artem 
verfantur  jam  noti  fint:  fed  non  o- 
rones  omnibus.  Aureum  enim  &  ru¬ 
brum  plenum ,  ceu  colores  in  arte  vi¬ 
traria  difficiles  &  faftidiofos  pauci 
bene  facere  norunt :  ut  enim  fiant 
tanta  opus  eft  attentione  circa  dofin, 
tempus,  circumftantias  &  ingredien- 
tia,  ut  fi  vel  minimum  in  aliquo  eo¬ 
rundem  errare  contingat ,  res  omnis 
corrumpatur,  &  colores  plane  diverfi 
prodeant.  IZgo  in  his  duobus  aeque 
ac  in  aliis  omnibus  coloribus  circum- 
ftantias  &  minutiffima  quaeque  ufque 
adeo  evidenter  &  perfpicue  deferibo, 
ut  dubium  nullum  fit  quin  omnes  mc 
ita  capiant,  ut  nullos  non  colores  & 
Bominatim  fupradi^os,  aureum  & 
rubrum  plenum  perfedie  &  non  fine 
jucunditate  &  fatisfaaionefua  facere 
poffint. 


C  AP, 


C  A  V.  XLVI. 

Aureum  vitro  colorem  producere, 

REcipe  cryftalli  tarfo  fadae 
partes  duas :  longe  enim  melior 
eft,  quam  quae  arena  fit :  frktaeroc- 
chettae  itidem  tarfo  faftae  partem  u- 
nam.  Mifceantur  omnia,  &  contun¬ 
dantur  bene,  atque  in  fingulas  cen¬ 
tum  libras  hujus  compofitionis  alTu- 
matur  tartari  rubri,  crairioris  &  bene 
vitrificati  libra  una.  Hoc  recremen¬ 
tum  vini,  ita  ut  efl  crudum, tundatur 
bene,  &  per  cribrum  anguftum  tranf- 
eat,  deturque  in  fingulas  hujus  tarta- 
•ri  libras  libra  una  magnefiae  Pede- 
montanae ,  eo  qui  eapte  decimo  terti» 
docetur  modo  praeparatae.  Mifcean- 
turbene  hi  duo  pulveres,  miftiquc 
cum  frittis  fupradi(9:is  commifcean" 
tur  optime,  &  miftura  in  ollam  mifla 
igne  fornacis  ordinario^  per  dies  qua- 
tuor  coquatur.  Caeterum  quando¬ 
quidem  hi  pulveres  vitrum  inflant  & 
bullire  faciunt,  miflura  fenfim  &  per 
gra- 
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gradus  in  ollam  mittenda  eft  ,  ne  vi¬ 
trum  per  orificium  fornacis  effluat. 
Ubi  vitrum  jam  bene  purgatum  & 
tindum  fuerit  ( id  quod  exactis  die¬ 
bus  quatuor  frequenter  evenire  folef) 
in  vafa  &  iftiufmodi  opera  alia  elabo¬ 
randum  eft:  haecenim  dofis materia¬ 
lium  colorem  dabit  pulcherrimum. 
Quod  fi  colorem  ad  opera  magna  ma¬ 
gis  dilutum  requiris,  minus  pulveris 
addendum  eft,  8c  dofin  habebis  iftiuf¬ 
modi  laboribus  aptam  :  at  vero  ut  o- 
pera  pellucida  &  tenuia  fiant,  fervan- 
do  dofin  priorem  color  fatis  dilutus 
&  perfpicuus  erit;  plus  enim  materijE 
tingentis  requirunt.  Canna  autem 
vitrariorum  craffa,  quam  Itali  Spki 
vocant ,  minus  tarrari  &  quafi  dimi- 
<lium  magnefi»  poftulat.  Notetur 
autem  utramque  frittam ,  cryftalli  & 
rocchettae  optime  unitam  &  permi- 
ftam  effe  debere.  Tartarum  fit  ru¬ 
brum,  non  album :  id  enim  huc  nihil 
facit:  fitquecraftum  8c  in  fruftis,  non 
pulvereum  ;  nam  etiam  illud  inutile 
eft. 


eft.  Magnefia  femper  fitPedemon- 
tana.  Pulvis  materiae  detur ,  non  vi¬ 
tro  fufo:  neque  enim  tingeret,  omnia- 
quefenfim&per  partes  in  ollam  mit¬ 
tantur.  Servatis  his  regulis  color  eva¬ 
det  aureus  fatis  pulcher.  Si  vero  pul¬ 
cherrimum  defideras ,  locorocchet- 
tae  meram  cryftalli  frittam  recipe ,  & 
colorem  habebis  aureum  magis  pul¬ 
chrum,  magifque  fpeciofum.  Atque 
hunc  modum  ego  fervavi  in  produ¬ 
cendis  didis  coloribus ,  &  quotief- 
cunque  illum  expertus  fum ,  femper 
mihi  pulchre  fuccelTit. 


C  A  P.  XLVII. 

Color  Granatu 

Ecipe  pondus  aequale  fritt^  cry- 
X\  ftalli  &  rocchettae  optime  mi- 
dum,  atque  lingulis  hujus  mifturae 
libris  centum  libram  unam  magnefiae 
Pedemontanae ,  ex  praefcripio  captis 
decimi  tertii  praeparatae ,  nec  non  Zaf- 
fer$  praeparatae,  &  cum  magnefia 
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bencmifts  unciam  unam.  Mifcea- 
tur  bene  hic  pulvis  cum  frittis  fupra- 
didis ,  &  poftea  fenlfim  mittatur  in 
ollam,  notando magnefiam  incaufa 
cfle ,  cur  vitrum  turgeat.  Ergo  lente 
agendum  erit,  ne  vitrum  pelTum  eat. 
ZafFera  magnefiae  bene  admifta  fit: 
etenim  vivum  colorem  reddit,  eique 
fplendorem  conciliat  atque  venufta- 
tem.  Exa(5lo quatriduo,  ubi  vitrum 
purgatum  &  bene  tindum  erit,  operi 
admovenda  manus  eft.  Atque  hajc 
jufta  dofis  eft  magnefiae  pro  vafis  mo  * 
dicae  magnitudinis,  ut  color  fatis  ple¬ 
nus  evadar.  Minora  vafa  plus,  majo¬ 
ra  minus  &  dimidium  praedidi  pul¬ 
veris  requirunt :  &  revera  color  vitri 
vel  intendendus ,  vel  diluendus  eft 
pro  ratione  operis  quod  agendum 
fufcipitur ,  idque  totum  a  judicio  & 
difcretione  ejus  dependet,  qui  pul¬ 
verem  adhibet. 


Cap. 
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C  A  P.  XLVIIL 
Co/or  Amethyfii, 

REcipe  frittam  cryftalli  tarfo  o- 
ptimefaftam ,  &  antea  quam  in 
ollam  aut  vas  mittatur,  fingulis  frittg 
libris  adde  infrafcripti  pulveris  bene 
luifti  unciam  unam,  mifceanturque 
omnia  bene  ,  &  fenfim  in  fornacem 
mittantur  :  haud  fecus  etenim  atque 
fupradidus  Granati  color  turget.  U- 
bi  vitrum  purgatum ,  &  vero  Arne- 
thyfti  colore  infedum  fuerit ,  operi 
manus  admoveatur.  Notandum  , 
hunc  colorem  non  aliam  quam  cry- 
ftalli  frittam  defiderare ,  eundemque 
vel  intendendum  vel  diluendum  efle 
pro  ratione  operis.  Pulvis  producen¬ 
do  huic  colori  aptus  is  eft  qui  lequi- 
tur.  Recipe  magnefiae  Pedemonta- 
nae ,  ex  praefcripto  capitis  decimi  tertii 
praeparatae ,  libram  unam  ,  Zafferae 
praeparatae  unciam  unam  cum  dimi¬ 
dia.  Mifceantur  bene  hi  duo  pulve¬ 
res  ,  denturque  frittae  cryftalli ,  & 
vitrum 
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vitrum  dabunt  veri  Amethyfti  colore 
infedum. 

C  A  p  XLIX. 

Color  Sapphiri. 

REcipe  frittam  rocchettae,  &  in 
centum  hujus  frittg  libras  detur 
libra  una  ZafFer^,  ad  normam  capitis 
duodecimi  praeparat^ ,  &  cum  uncia 
una  magnefi^  Pedemontan^  pr^para- 
antea  bene  mift^.  Mittatur  fritta 
in  fornacem  ,  vitrumque  fluat  atque 
purgetur  optime  ,  eoque  purgato 
mifceatur  bene,  videaturque an  co¬ 
lor  fatis  plenus  flt,  ut  augeri  vel  dilui, 
fi  opus  fit ,  poflit ,  atque  fic  elabore¬ 
tur,  &  colorem  fapphiri  habebis,  qui 
violae  duplicis  Conftantinopolitanae 
colorem  referet,  id  quod  exigua  ma- 
gnefi^  dofis  eidem  praeftat ,  mViJii 
faepius ,  &  femper  cum  fuccelTu  ex¬ 
pertus  fum.  Magis  tamen  quam  ego 
dicere  aufim  admirandus  ille  color 
erit,  fi  ex  fola  cryftalli  fritta  fiat ,  ut 
proxime  demonftro. 


C  AP. 
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1 1 1 


Color  Sapp  hiri  magis  vemfius. 
Oco  rocchett^  habeas  frit* 


JLvtain  cryftalli  optimam,  deturque 
ei  prgedidus  pulvis  in  di(9:a  dofi  ,  & 
colorem  fapphiri  referet  fulgentem 
&  pulchrum  ,  quo  facere  ,  quicquid 
voles ,  poteris :  notando  coloritium 
ex  magnefia  &  ZafFera  fritt^  dandum, 
non  vitro  fufo :  vitrum  enim  fufum 
colorem  non  nifi  «gre ,  atque  ita  re¬ 
cipit,  ut  nullius  valoris  fit. 


C  A  P.  LL 
Niger  color. 

REcipe  ramenta  varii  coloris ,  il-- 
lifque  adde  magnefiam  &  Zaffe- 
ram,  &  magnefiae  quidem  quam  Zaf- 
fer§  dimidio  minus.  Hoc  vitrum 
bene  purgatum  elaboretur  ,  &  ni¬ 
grum  dabit  inftar  holoferici  ,  nec 
conflandis  tantum  vitris  nitens  & 
pulcherrimum,  fed  cuicunque  operi 


aptiffimum. 


C  AP. 
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c  A  P.  LII. 

Nigrum  pulchrius, 

Ecipe  frittae  cryftalli  &  pulveris 
.ana>  libras  viginti ,  calcis  plum¬ 
bi  &  ftanni  libras  quatuor :  milcean- 
tur  omnia  bene,  8c  in  olla  calente 
mittantur  in  fornacem  •&  ubi  vitrum 
bene  purgatum  fuerit ,  recipe  chaly¬ 
bis  bene  calcinati  &  pulverati,  nec 
non  fcoriae  ferri  ab  incude  decidentis 
&  pulveratae  partes  aequales ,  eafque 
bene  mifce.  Hujus  pulveris  bene  mi- 
fti  unciae  fex  dentur  vitro  fufo ,  mi- 
Iceanturque  omnia :  vitrum  enim  ad¬ 
dito  hoc  pulvere  vehementer  turget. 
Deinde  quiefcat  per  horas  duode¬ 
cim,  ita  tamen  ut  nonnunquam  mi- 
fceatur ,  ac  tandem  manus  operi  ad¬ 
moveatur  ,  prodibitque  nigrum  ho- 
lofericiinftar  pulcherrimum  ,  &  cui¬ 
cunque  operi  aptum. 


Il 


Cap. 
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c  A  p.  Lirr. 

Nigrum  aliud  pulchrius. 

2N  libras  centum  frittge  rocchettac 
dentur  tartari  rubri  pulveratilibr» 
duas,  nec  non  magnefiae  pulveratae  & 
cum  tartaro  miftae  unciae  fex.  Fritu 
fenfim  in  fornacem  mittatur ,  vehe¬ 
menter  enim  turget,  purgeturque,  id 
^uod  fpatio  dierum  quatuor  vel  cir¬ 
citer  fiet.  Mifceatur  bene  vitrumj 
laveturque,  &  nigrum  dabit  admira¬ 
tione  dignum  &  multo  quam  fupra- 
fcripti  nigri  colores  magis  operibus 
aptum. 


Cap.  LIV. 

X.a(51eus  color  egregius, 

REcipe  frittae  cryftalli  libras  duo¬ 
decim  ,  &  calcis  plumbi  ftanni- 
que  libras  duas.  Mifceantur  omnia 
bene,  &  addatur  unciae  magnefiae 
praeparat»  pars  dimidia  ,  unitaque 
omnia  mittantur  in  ollara  calentem, 
ftent- 
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ftentque  per  horas  duodecim:  mifcea- 
tur  poftea  bene  vitrum  ,  &  fi  color 
fatis  plenus  non  fuerit,  addatur  non¬ 
nihil  calcis  fupradidasi  mifceaturque 
bene  cum  vitro ,  ut  incorporetur ,  & 
odo  horarum  fpatio  vitrum  operi 
aptum  erit,  dabitque  colorem  la- 
(deum  pulcherrimum ,  qualem  ego 
faepius  feci. 


% 


C  A  p.  LV. 

Color  ladeus  fulcher^  magifque 
candidus. 

Ecipe  frittx  cryftalli  qiiadrin- 


X\.gentas  libras, nec  non  calcis  ftan- 
ni  libras  fexaginta  ,  &  magnefias  Pe- 
demontang  pr^parat^  libras  duas  cum 
dimidia.  Pulverentur  omnia  bene, 
mittanturquein  ollam  &  purgentur, 
id  quod  exadis  ododecim  diebus 
acciit.  Hanc  materiam  projeci  in 
aquam,  ac  denuo  in  ollam  mili ,  ea- 
que  purgata  experimentum  feci ,  & 
quia  tranfparere  videbatur ,  addidi 


calcis 
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calcis  fupradiftae  libras  quindecim. 
Calxftanni  in  ofbcinis  vitrariis  no- 
tiffima  res  eft.  Vitrum  aliquoties  mi- 
fcui  5  &  unius  diei  fpatio  fupra  quam 
id  dici  poteft  pulchrum ,  &  quavis 
nive  candidius  evafit.  Dedi  operam 
m elaboraretur,  idque  multotiesea 
ratione  feci ,  &  femper  mihi  bene 
fucceflit.  Ex  rocchetta  ladeus  quo- 
c[ue  color  ,  fed  minus  quam  excry- 
ftallo  candidus  fit.  Cryftallum  ergo 
femper  adhibeat,  qui  exquifiti  quid¬ 
quam  facere  defiderat. 


C  A  p.  LVI. 

Vt  color  marmoreus  fiat. 
T^Rittam  cryftalli  in  ollam  mitte,  & 
X  ubi  liquata  fuerit ,  manum  operi 
admove,  antea  quam  purgetur,  & 
marmoreum  fatis  pulchrum  erit. 


C  AF* 
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C  A  p.  LVII. 

Perfici  color  in  laSieo. 

Agnefia Pedemontana  praspa- 
-LVJLrata  in  ladeo  dabit  colorem 
floris, mali  perfici.  Notandum  autem 
eft ,  in  tempore  elaborandum  efle  vi¬ 
trum:  color  enim  evanefcit. 


C  A  P.  LVIII. 
Rubrum  plenum. 

REcipe  frittae  cryflalli  libras  vi- 
ginti ,  ramentorum  vitri  candidi 
libram  unam ,  ftanni  calcinati  libras 
duas.  Mifceantur omnia,  mittantur 
in  ollam ,  fundantur  &  purgentur. 
Fufis  omnibus  habeas  chalybis  calci¬ 
nati,  &  bene  laevigati,  nec  non  fcorias 
ferri  ab  incude  decidentis  &  bene  tri- 
partes  aequales.  Recipe  hujus  pul¬ 
veris  mifti  uncias  circiter  duas,  eafque 
vitro  fupradido ,  ubi  purgatum  fue¬ 
rit  optime  admifce  :  formidabilem 
enim  in  morem  hic  pulvis  vitrum  in- 
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Ait :  fine  incorporari,  id  quod  quin¬ 
que  vcl  fex  horis  e  venire  foler.  Ad¬ 
vertatur  ne  pulveris  nimium  adhibea¬ 
tur  :  vitrum  enim  nigrum  fieret,  cum 
tamen  non  opacum  ,  fed  pellucidum 
aut  obfcure  flavefcentis  coloris  eflc 
■  Id  ubi  affecutus  fueris,  bene 

mbet ,  atque  tunc  recipe  aeris  rubri, 
in  arcu  fornacis  ut  capae  ‘vmfimo 
^artQ  demonftratum  eft  calcinati,  & 
bene  triti  drachmas  circiter  fex  j  ad¬ 
dantur  vitro ,  mifceanturque  iaepius, 
&tert!a  vel  quarta  vice  color  inftar 

languinis  ruber  apparebit.  Sa^piuser- 
go  experimentum  capiatur.  &  ubi  co- 
iorrefponderit,  ftatim  elaboretur;  ni¬ 
li  enirn  id  fiat ,  color  ruber  evanefcit, 
luccedente  in  locum  ejus  nigro.  Prae¬ 
terea  ne  color  pereat ,  olla  aperta  fit, 
omniaquecum  cura  agantur  necelfe 
&  dum  chalybs  &  ferri  fcoria  ad¬ 
itui*,  attendendum  eft ,  ne  modum 
excedas ,  vitrumque  nigrum  evadat, 

Jed  tranfparentem  &  obfcure  flave- 
centem  colorem  obtineat,  tunc  enim 
F  addi- 


addito  aere  rubro  color  pulcherrimus 
apparebit ,  qualem  ego  faepius  feci. 
Denique  id  agatur  ut  olla  quam  id 
fieri  poteft  minime  incalefcat ,  neque 
plus  decem  horis  in  fornace  perma¬ 
neat,  ac  fi  colorem  interea  evanefeer^ 
contigerit ,  id  quod  aliquando  acci¬ 
dit,  addito  novo  pulvere  ex  fcoria' 
ferri  color  redibit,  &  quia  faltidiofum 
hoc  negotium  eft ,  cum  cura  praepa¬ 
randum  &  peragendum  erit. 


C  A  p.  LIX. 

Cry/iallus  montana, 

CRyftallus  montana  in  crucibulo 
operto,  procul  ab  omni  cinere  & 
immunditia  ignefeat  j  frigida  reftin- 
guatur  &  calcinetur,  idque  odies  re¬ 
petatur,  &  ubi  reficcata  fuerit ,  fuper 
porphyrio  lapide  in  pulverem  redi¬ 
gatur  inpalpabilem.  Hic  pulvis  cum 
fale  pulveris  in  ampulla  vitrea ,  ut  c<*- 
fite  tertio  didum  eft ,  praeparato ,  & 
faepius  purificato  mifceatur ,  &  fritta 


Liber  Tertiujf?  iif 
fiat ,  qu3B  in  ollam  calidiflimam  cum 
debita  doli  magnefiae  mifla,  in  forna¬ 
ce  detineatur ,  &  fuo  tempore ,  ut  in 
cryftallo  didum  eft,  in  aquam  faepius 
projiciatur ,  deinde  optime  purgetur, 
&  more  (blito  inftar  alterius  generis 
cryftalli  elaboretur ,  videbifque  mi¬ 
rabilia. 


C  A  p.  LX. 

Margaritae  color  cry fallo, 

CRyftallo  fufg  purgat^que  detur 
ter  yel  quater  tartarum  bene  & 
ad  albedinem  ufque  calcinatum ,  mi- 
fceaturque  bene  cum  vitro, idque  tam 
diu  repetatur,  addito  femper  novo 
tartaro,  ufque  dum  vitrum  margarit^ 
colorem  afTumat:  nulla  enim  hic  certa 
regula  dari  poteft ,  cum  totum  hoc 
negotium  in  experientia  fitum  fit.  U- 
bi  color  refponderit ,  ftatim  elabore¬ 
tur,  facillime  enim  cvanefcir.  Hic 
meus  proceffus  eft ,  quem  faepius  ex¬ 
perientia  comprobavit. 

Fi  An- 
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AntonI  Neri 
Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

LIBER  IV. 

^uo  'uerus  modfts  demonfiratur  faciendi 
'vitrum  plumbi ,  nec  non  plumbum 
ipfum  calcinandi,  ^ex  eodem  extra¬ 
hendi  colorem  Smaragdi ,  'lopafi^ 
Cyaneum  'vel  pic<e  marinae  ,  Incar¬ 
natum^  Saphiri ,  aureum  ^  lapidis 
Laz,uli:  nec  non  rnodtis  tingendi  cry- 
Jlallum  montanam  colore  permanente 
Rubinu  Balajjiiy  Topafti^  Opali,  He- 
liotroph,  ahijque  coloribus  pulcherri¬ 
mis. 

C  A  p.  L  X  I. 

Yltrum  plumbi,  paucis  in  arte  vi¬ 
traria  notum ,  fi  de  coloribus  a- 
gatur,  vitrum  eft,  omnium,  qu§  nunc 
quidem  in  fornace  fiunt,  pulcherri¬ 
mum  &  nobiliffimum  ,  quo  veros 
gemmarum  orientalium  colores  imi¬ 
tamur  ,  id  quod  cryftallo  vel  alterius 
gene- 
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generis  vitro  fieri  non  potefl.  Ve¬ 
rum  efl,  nififedulo  admodum  atten¬ 
das,  cujufcunque  generis  ollas  &  vafa 
perrumpit,  &  in  cineres  abit.  Omnia 
ergo  ufque  adeo  diftinde  defcribo, 
ut  credam  nullum  non  periculum  e- 
vjcari  pofTe.  Totum  autem  hoc  ne¬ 
gotium  in  eo  confidit  ,  ut  veram 
plumbum  calcinandi  recalcinandi- 
que  rationem  nofcamus.  Quanto  e- 
nimcalcmatum  eftfaepius,  tanto  ad 
le  redit  minus ,  &  confequenter  mi¬ 
nus  ollarum  diflTolvit.  Semper  aurem 
in  aquam  projiciendum,  &  exemtum 
denuoin  fui  generis  mafiTam  conflan¬ 
dum  eft:  &  quoties  aliqua  ejufdem 
partipula  in  ollae  fundo  reperitur,  to¬ 
ties  cum  cura  eximenda  eft .  nifi  enim 

Id  ollas  perrumpit,  &  fundum  ea- 
rundem  confumendo,  fimulcumvi- 
tro  per  angufliflimas  rimas  tranfir, 
ollafque  relinquit  vacuas-  Obferven- 
tur  ergo  fequentes  hoc  libro  defcri- 
pts  regulae,  &  omne  evitabitur  peri¬ 
culum.  ^ 

F  5 


C  A  P. 


liZ 
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C  A  p.  LXII. 

Tltmhum  calcinare. 

P  Rimo  plumbum  in  fornacula  cal-  - 
cinetur ,  (  quod  his  qui  fidilia  ^ 
praeparant  notum  eft)  idquein  quan-  ■ 
titate  non  exigua  :  bidui  enim  fpatio  j 
multa  plumbi  centenaria  calcinabun-  • 
tur:  notetur  tamen,  uti  fornacula  ha*  • 
d:enus  ita  calefiat ,  ut  fundendo  vitro : 
fufficiat,  nec  ultra;  non  enim  calcina- 
retur.  Ubi  plumbum  aliquantlfper  t 
liquatum  fuerit ,  &  cuticulam  flave-  ■ 
fcentem  contraxerit,  pars  ejufdemi 
calcinata  ferro  ad  talia  apto  attrahen-  ■ 
da ,  &  in  extremitate  interiore  fundi 
fornaculae  extendenda  eft ,  quae  qui¬ 
dem  extremitas  kpide  conflet  tenero, 
qui  ignem  ferat ,  &  orificium  verfus 
propendeat,  quae  omnia  ceu  vulgo 
nota  hic  confulto  praeterimus;  id  tan¬ 
tum  notando,  plumbum  femel  calci- 
natum  denuo  in  fornacem  moderate 
calidam  ad  reverberandum  mitten¬ 
dum  &  diftendendum,  nec  non  ferro 
per  i 
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per  plures  horas  affidue  agitandum 
effe ,  qua  fecunda  calcinatione  flave- 
dinem  acquirit.  Poftea  per  cribrum 
trajicitur  anguftum  ,  &  fi  quae  ejuf- 
dem  particulae  non  tranfeunt,  plum¬ 
bo  novo  addito  denuo  calcinantur. 
Atque  hac  ratione  magna  plumbi 
quantitas  ad  vafa  fidilia,  in  ufus  fi¬ 
gulorum  calcinatur.  Caeterum  id  vel 
maxime  agendum  eft ,  ut  moderate 
calida  fornax  fit :  etenim  fi  jufto  cali¬ 
dior  fit ,  plumbum  nunquam  calci- 
nabitur. 

C  A  P.  LXIII. 

Vitrum  plumbi  facere- 

REcipe  exempli  gratia  hujus 
plumbi  calcinati  libras  quin¬ 
decim  ,  fritt§  cryftalli ,  vel  pro  ra¬ 
tione  coloris  quem  intendimus,  roc- 
chett^,  aut  pulveris  libras  duodecim. 
Omnia  accuratiffime  unita  mittantur 
in  ollam  ,  &  exaftis  decem  horis  (  eo 
enim  temporis  fpatio  optime  liquata 
F  4  erunt) 
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erunt)  projiciantur  in  aquam, notan- 
do,  faepius  contingere,ut  in  fundo  ol- 
aliqua  pars  plumbi  cceatin  malfam 
fui  generis,  qu^  diligentillime  exi¬ 
menda  eft;  nifi  enim  id  fiat ,  diffrin¬ 
gentur  ollae  ,  atque  omnia  pefTum 
ibunt.  Hoc  ergo  unum  ex  pr^cipuis 
in  hac  operatione  obfervationibus 
cft.  Pr^terea  cavendum  eft  fedulo, 
ne  grana  plumbi,  quf  in  aqua  funt, 
&  vitro  non  cohaerent ,  denuo  in  ol¬ 
lam  redeant;  eadem  enim  ratio,  idem- 
quefradur^&  damni  metus  fubeft. 
Servatis  his  vitrum  in  ollam  redeat,  & 
exadis  fummum  decem  horis  operi 
aptiffimum  erir.  Atque  hic  modus 
eft  faciendi  vitrum  plumbi. 


C  A  p.  LXIV. 

Modm  elaborandi  citrum  ^radiBum* 
cui  potoria ,  vel  diverfi  generis 
»5alia  vafa  in  ufus  domefticos  ex  vi¬ 
tro  plumbi  parare  animus  eft,  exi¬ 
guam  ejufdem  particulam  canna  vi¬ 
traria 
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toraria  attollat,  fublatam  nonnihil  de- 
fervefcere  pariatur,  ac  tum  demum 
manum  operi  admoveat.  Antea  ta¬ 
men  marmor  bene  purgetur  ,  &  in¬ 
terea,  dum  vitrum  parumper  refri- 
gelcir,  frigida  bene  humedetur  :  nifi 
enim  id  fiat ,  marmor  nunquam  non 
decorticatur  ^  vitro  plumbi,  &  vi- 
marmoris  parti¬ 
cula  deforme  opus  reddit.  Affidue 

ergo  ,  dum  fub  manibus  vitrum  eft 
humedetur  marmor,  alroquin  omni* 
vitri  elegantia  &  puk  hritudo  perit. 
Pr^terea,  quanto  durius  eft  marmor, 
t^anto  minus  periculi  fubeft.  Atque 
mc  procedendi  modus,  in  refrigeran¬ 
do  vitro,  &  humedando  marmore, 
lemper locum  habet,  quotiefcunque 
nova  vitri  particula  elaboranda  fufci- 
pitur.  Ufque  adeo  erim  tenerum 
hoc  vjtn  genus  eft,  ut  nifi  refrigefcat, 
&in  exigua  admodum  mole  attolla¬ 
tur,  elaborari  nulla  ratione,  nec  canr^ 

vitraria  eximi  e  fornace  poffit:  atque 

hanc  fuam  teneritudinem,  jufculo  fi- 
F  5  mil- 
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millimam,  plumbo  debet.  Ut  ergo 
commode  elaborari  poflit,  parum  vi¬ 
tri  attollatur  ,  fublatum  nonnihil  de- 
fervefeat ,  marmor  continue  hume- 
(Setur,  &  olla  moderate  calida  Iit. 


C  A  p.  L  X  V. 

Vitrum  plumbi  colore  Smaragdi 
admirando. 

REcipe  frittge  pulveris  cribrat*!? 

libras  viginti ,  calcis  plumbi  crw 
brat*  libras  fcdecim.  Mifceantun 
optime,  tranfeantque  per  cribrum,; 
&  mittantur  in  ollam  moderate  cali^ 
dam ,  &  odo  vel  decem  horarum 
fpatio  optime  omnia  liquefeent.  Pro¬ 
jiciantur  in  aquam,  &  quidquid  in 
fundo  ollae,  vel  aquae,  plumbi  eft, 
cum  cura  eximatur ,  ne  ollam  diflbl- 
vat.  Hocperado,  materia  in  ollam 
redeat »  &  fex  vel  odo ,  aut  circiter 
horis  optime  liquefeet.  Projiciatur 
denuo  in  aquam ,  &  plumbum  omne 
removeatur,  ut  antea,  &  vitrum  ab 
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omni  pinguedine  calcis  plumbi  &  fa¬ 
lis  pulverei  liberum  ,  fplendorem  ac¬ 
quiret  lucidiffimum  ,  &  paucis  horis 
liquefcet  ac  purgabitur  optim  e.  Ubi 
jam  liquefa^um  furgatumque  fue¬ 
rit  ,  addantur  uncia?  fex  fcoriae  aeris 
caldarii,  ter ,  ut  capte  vigefimo  o5lavo 
demonftratum  eft,  calcinatae,  &  cum 
granis  24  croci  Martis  aceto  fadi  per- 
miftae,  idque  per  intervalla,  quae  reci¬ 
tandis  fidei  articulis,  vel  ut  vulgo  vo¬ 
cant  Credo  fufficiant,  fcxtam  fin- 
gulis  vicibus  hujus  medicinae  partem 
adjiciendo,  &  vitrum  optime  mifcen- 
do.  Poftea  quiefcat  per  horam ,  mi- 
fceaturquc,  &  capiatur  fpecimen  ,  & 
fiquidem  color  voto  refponderit,  per 
alias  odto  horas  quiefcat ,  ut  omnia 
incorporentur  &  exadfis  illis ,  vitrum 
elaboretur ,  atque  ex  eodem  pocula 
fient  coloris  ufque  adeo  fplendidi  ful- 
gentifque  >  ut  ex  fmaragdo  de  rupe 
orientali  veteri  faiSa  videri  poffint. 
Hoc  vitrum ,  ubi  debito  modo  tin- 
ftum  fuerit,  tantifper  in  olla  detinea- 
F  6  tur. 
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tur ,  ufque  dum  feces  omnes  abfuns- 
tae  ,  vitrumque  fatis  purgatum  fir,  & 
colorem  habebis  fmaragdo  naturali 
adeofimilem,  ut  difcerni  ab  eodem 
vix  polTit. 


c  A  p.  Lxvr. 

Viride  fmaragdinum  aliud ,  fu^er  e- 
mnia  alia  admirandum. 

UT  viride  iftiufmodi  admiran¬ 
dum  fiat,  recipe  eandem  fritta?, 
calcifque  plumbi,  nec  non  croci  Mar¬ 
tis,  ut  antea  65,  quantitatem,  fub- 
fttuta  in  locum  fcoriae  aeris  eadem 
quantitate  capitis  mortui  vitrioli  Ve¬ 
neris,  ex  praefcripto  cafitfs  131 
praeparati:  atque  hoc  viride  tam  eft 
rarum,  quam  quod  fieri  alio  quali¬ 
cunque  modo  poteft  ,  id  quod  ego 
non  citra  delectationem  faepius  ex¬ 
pertus  fum. 


C  AP. 


c  A  p.  Lx  Vir. 

Color  Topafii  in  vitro  flumhi, 

T  Oco  frittae  pulveris  recipe  frittae 
J-^cryftalli  libras  quindecim,  &  cal¬ 
cis  plumbi  libras  duodecim.  Mi- 
Iceantur,  cribrentur  &  in  ollam  tran- 
moderate  calidam  ,  exadllque 
oeto  horis  projiciantur  in  aquam,  ab- 
iatoque  omni,  ut  antea,  plumbo,  in 
ollam ,  &  fuccelTu  temporis  denuo  in 
aquam  redeant,  fervatifque  fervandis 
addatur  vitri  aureo  colore,  ut  luo  lo¬ 
co  dictum  eft,  tindi,  pars  dimidia, 
incorporentur,  purgenturque,  &  ve- 
r^um  imitabitur  haec  materia  Topa- 
lium  orientalem. 


C  A  p.  Lxviir. 

Coeruleus  vel  aqua?  marinae  in  vitro 
' '  plumbi  color. 


REcipe  frittae  cryftalli  libras  fede- 
cim,  calcis  plumbi  libras  decem. 
Mifceantur,  cribrentur,  cribratae  in 
ollam 
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ollam  mittantur  moderate ,  ut  antea, 
calidam ,  &  exadis  duodecim  horis 
materia  optime  liquefa(5i:a  erit,  quam 
una  cum  olla  in  aquam  projicies ,  fe- 
paratoque  plumbo ,  ut  antea,  in  for¬ 
nacem  ,  atque  fub  finem  horarum  o- 
do  in  aquam  denuo  mittes ,  &  opti¬ 
me  purgabitur.  Hoc  fado  recipe  ae¬ 
ris  tremuli,  ut  fupra  cap,  20.  demon- 
ftratum  eft  ,  praeparati  uncias  qua- 
tuor,  nec  non  zafferae  praeparat^  par¬ 
tem  unci^  quartam.  Hi  pulveres  o- 
ptime  permifti  per  intervalla  quatuor 
dentur  vitro  plumbi ,  &  exa<5iis  dua¬ 
bus  horis  vitrum  denuo  bene  mifcca- 
lur,  captoque  fpecimine  videatur,  ani 
color  pro  ratione  operis  fatis  plenus 
fit,  nec  ne.  Deinde  quiefeat  per  ho¬ 
ras  decem  ,  &  incorporato  colore  vi¬ 
trum  operi  aptiflimum  erit,  &  ope¬ 
rando,  ut  fuo  loco  didum  eft,  vitrum 
habebis  coloris  fatis  pulchri. 


Cap. 
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C  A  P.  LXIX. 

Color  Granati  in  vitro  plumbi, 

Libras  viginti  frittg  cryftalli  per- 
mifceantur  cum  libris  fedecim 
calcis  plumbi ,  additifque  tribus  un¬ 
ciis  magnefi^  Pedemontanf,  nec  non 
uncia  zafferg  dimidia  praeparatis,  mit¬ 
tantur  in  ollam  folito  more  calidam, 
&  fub  finem  horarum  duodecim  pro¬ 
jiciantur  in  aquam,  (emotoque  omni 
plumbo  in  fornacem  redeant,  &  horis 
decem  purgabuntur.  Mifceatur  ma¬ 
teria  ,  videatur  an  color  refpondear, 
&  manus  operi  admoveatur,  habc- 
bifque  vitrum  pulcherrimum,  &  co¬ 
lorem  Granati  fatis  fpeciofura. 

C  A  p,  LXX. 

Color  Saphiri  in  vitro  plumbi, 

REcipefritt^  cryftalli  libras  quin¬ 
decim  ,  &  calcis  plumbi  libras 
duodecim.  Mifceantur  optime  & 
cribrentur  >  cribratiique  dentur  zaf* 
ferae 
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feras  praeparat^  uncif  du^  ,  nec  non 
grana  viginti  quatuor  magnefi^  Pe- 
demontansE  praeparatas ,  omniaque 
mifceanturj  &per  horas  duodecim  in 
olla  &  fornace  detineantur.  Poftea 
omnis  hasc  materia  projiciatur  ina- 
qiiam ,  feparatoque  cum  cura  omni 
plumbo ,  per  alias  duodecim  horas  in 
fornace  purgetur,  captoque  fpecimi- 
ne,  fi  color  refponderit,  elaboretur, 
&  vitrum  habebis  colore  Saphiri  o- 
ricntalis  oppido  formofi ,  qui  violae 
duplicis  colorem  admixtum  habe¬ 
bit,  &  afpedu  jucundilTimus  erit. 


C  A  p.  LXXI. 

Color  in  'vitro plumbi  aureus. 

REcipe  frittae  cryftalli ,  nec  non 
calcis  plumbi,  ana  libras  1(5.  Mi- 
fceantur  bene  ,  cribrentur  ,  addan- 
turque  fcori^  aeris  caldarii  tercalci- 
nat^  unci§  fex,  &  croci  Martis  ace¬ 
to  fadi  grana  48.  Omnia  bene  mifia 
mittantur  in  ollam  moderate  cali¬ 
dam. 
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dam ,  &  exadis  duodecim  horis  pro¬ 
jiciantur  in  aquam  ,  feparatoque 
plumbo  per  alias  duodecim  horas  in 
ollam  redeant ,  &  optime  purgabun¬ 
tur.  jyiifceatur  materia  ,  &  experi¬ 
mentum  capiatur ,  an  color  refpon- 
deat,  &  fi  virefcere  videbitur ,  adda¬ 
tur  parum  croci  Martis ,  &  ablata  vi¬ 
riditate  color  prodibit  auri  pulcher¬ 
rimus.  Elaboretur  ,&  colorem  ha¬ 
bebis,  pulchrum,  qualis  eft auri 5(1 
qualem  ego  faepius  feci. 


C  A  p.  LXXIL 
Color  lafidis  Lazuli. 

LAdeum  pulcherrimum ,  ex  pra^- 
fcripto  capitis  i^umt^uagejiwi  quin¬ 
ti,  &ciyfl:alIo  candidilTima  fadum 
in  olla  funde,  fufo  fenfim  addatur 
tantum  fmalti  pidorum  coerulei, 
quantum  tingendo  vitro  fat  erit,  Mi- 
fceatur  bene  vitrum  ,  videaturque  an 
color  refpondeat,  eoque  refponden- 
te  per  bihorium  ftet ,  ac  denuo  mi- 
fcea-. 


?34  Liber  Q^axtvs. 
fceatur,  &  coloris  experimentum  fiat, 
omnibufque  bene  fefe  habentibus, 
per  horas  decem  quiefcat.  Mifcca- 
tur  iterum,  &  omnibus  in  eodem  co¬ 
loris  gradu  permanentibus,  vafa  fiant, 
quae  verum  Lazuli  lapidem  referent. 
Quod  fi  materia  ,  dum  in  opere  vi¬ 
trarius  eft,  turgeat,  addantur  aliquot 
frufta  foliorum  auri ,  quae  per  vafa, 
dum  turgent,  diftributa,  naturalem 
lapidis  Lazuli  fpeciem  tanto  magis 
reddent. 


C  A  p.  LXXIII. 

tJfloJus  tingendi  cryflaUum  montanant  ^ 
colore  viperae. 

REcipe  fragmenta  cryftalli  irion- 
tanac  pellucida ,  &  fine  omni  ter- 
rcftri  materia,  undantis  aquf  fpeciemr 
repraefentantia ,  diverf§  magnitudi-f 
nis ,  antimonii  crudi  &  auripigmeiiti 
flavi  bene  pulveratorum  ana  uncias 
duas,  &  falis  armoniaci  unciam  unam. 
Pulverata  miftaquc  omnia  mittantur 
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in  fundum  crudbuli,  quod  ignem  fe¬ 
rat  ,  iifque  imponantur  fruftula  cry- 
ftalli  praedida.  Tegatur  crucibulum, 
crucibulo  alio  inverfo ,  ita ,  ut  orifi¬ 
cium  orificio  refpondeat,  luteturque 
optime  &  ficcatum  mittatur  in  me¬ 
dios  carbones ,  qui  adhibito  fenfim 
igne,  fponte  fua  incendantur,  &  cru¬ 
cibulum,  ubi  ignem  fenferit ,  fumare 
plurimum  incipiet.  Et  haec  quidem 
operatio  caminum  requirit  largum, 
&  ubi  exhalare  fumus  cccperit,  labo- 
ratorio  exivifle  tutius  erit.  Pernicio- 
fiflimiis  enim,  &  quafi  mortiferus 
cft  hic  fumus,  ut  cautione  opus  fit, 
ne  quoquo  modo  attrahatur.  Cef- 
fante  omni  fumo  ignis  per  fe  extin** 
guatur,  &  crucibulum.  fpente  fua  fe- 
frigefeat.  Deinde  eximantur  frufta 
cryftalli ,  &  quae  in  fummitate  vel  fa- 
ftigio  crucibuli  pofita  fuerunt  colore 
aureo ,  rubini ,  balallii ,  maculifque 
pulchris;  &  contra  quae  in  imo,  & 
prope  pulverem  pofita  fuerunt ,  ma¬ 
ximam  partem  colore  ierpentis  vipe- 
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rx  tinda  erunt,  &  gemmarum  inftar 
rota  poliuntur,  &  fulgorem  acqui¬ 
runt  fplendidum:  frufta  reliqua,  fub- 
ftratis  pro  ratione  colorum  foliis,  au¬ 
ro  inclufa,  jucundum  afpe(flum  prae¬ 
bent:  &  quia  exigu^  hoc  opus  im- 
penf^,  nec  faftidiofum  eft ,  nihil  pro¬ 
hibet  ,  cur  non  major  eorundem  i 
quantitas  tingatur :  femper  enim  ho-  • 
rum  fragmentorum  aliquot  fpeciofa 
&  pulchra  erunt. 


C  A  p.  LXXI  V. 

Color  Balaffii ,  Rubini,  TopaGi,  O-  ■ 
paii  &  A  fteriae,  in  cryJiaUo 
monta?ia. 

REcipe  auripigmenti  Gavo- crocei,  i 
nec  non  arfenici  cryftalHni  ana  5 
uncias  duas ,  antimonii  crudi  &  falis  ) 
armoniaci  ana  unciam  unam.  Pulve- 1 
rat^  &  bene  mift^  fpecies  mittantur 
in  crucibulum  fatis  capax,  fuperim-| 
poGtis  primo  fegmentis  ctyGalli  mi-' 
noribus ,  &  fucceffive  majoribus ,  o- 
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mni  vitio  carentibus ,  &  crucibulum 
totum  impleatur.  Applicetur  huic 
crucibulo  ,  crucibulum  aliud,  &  ori¬ 
ficium  orificio ,  lutenturque  opti¬ 
ce  ,  rellato  prius  in  fundo  fuperio- 
ns  crucibuli  foramento  magnitudine 
ciceris  i  atque  hoc  ideo  fit ,  quia  fu- 
tnus  materialium  reda  aicendens, 
quicquid  impofitum  eft  in  tranfitu 
:melius  tingit,  quam  fi  ad  latus  &  ob- 
hque  per  junduras  crucibulorum 
tranfiret.  Siccato  luto  crucibula  in 
imedios  carbones  ita  mittantur  ut  cru¬ 
cibulum  inferius  plane  totum  ,  &fu- 
i-jperioris  pars  dimidia  carbonibus  te¬ 
gatur.  Poftea  ignis  adhibeatur ,  fed 

enlimj&r  carbones  fufflanten ullo  per 

eaccendantur,  nifi  fi  plane  celTent 
']uo  cafu  incitandi  erunt,  ut  igne¬ 
scant.  Et  carbones  quidem  majores 
^  quercini  fint,  procedaturque  ut 
' ntea, ftudiofe vitando  fumum,  ceu 
nternecinum  &  vehementer  noxium, 
•^anda  tamen  eft  opera ,  ut  carbones 
wccenfi  exurantur  :  nifi  enim  id  fiat, 
opus 

I 

L 
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opus  minime  procedet.  Fumus  au¬ 
tem  materialium,  qui  diutius  ali¬ 
quanto  durat ,  per  fe  ceffet ,  nec  non 
ignis  fua  fponte  extinguatur ,  omnii 
aura  frigidiore  &  ventoexclufis:  fra¬ 
gmenta  enim  cryftalli  calida  diffrin¬ 
gerentur,  &  fragilia  minimeque  bona 

Ivaderent.  Refrigeratis  omnibus,  re- 

folutifque  crucibulis,  pars  cryftalli 
maior  verO  Topafii,  Balaffu,  Rubini, 
Chryfoliti ,  AfteriGB  &  Opali  colore 
tindaerit ,  afpedu  admirando.  Ex 
his  fragmentis ,  quae  melius  tm^a  & 
colorata  erunt  gemmariorum  rota 
poliantur,  &  fplendorem  acquirent, 
fplendori  gemmarum  naturalium  pa- 
rem ,  &  fortaffe  majorem  ,  line  ulle 
duritiei  detrimento ,  quam  fatis  con- 
ftatin  cryftallo  naturaliter  efle  ma-, 
enam.  Antverpia  non  mediocrerr 
eorundem  copiam  feci ,  &  erant  c. 
his  fragmentis  nonnulla  Opali  &  A 
fteriae  colore  elegantiflime  tinda.  hi 
lapides  varie  aptati,  &  fubftratis ,  u 
naturales »  foUis,  auro  inclufi ,  alpe 
dun 
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aum  prabebunt  extraordinarium. 

eligendum 

elt  frondens  &  aureum :  in  hoc  enim 
totum  rei  artificium  confiftit,  firignij 
In  principio  adhibendus  eft  lentus,  o- 

lervatis,  fi  prima  vice  nonfuccefle- 
nt,  repetatur  labor.  &  operando  fiet, 
ut  nunquam  fallat  experjentia. 


Auj 


AntonI  Netii 
Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

Liber  V. 

Quo  demonflratur 'uerus  modus  faciendi 
maffam  Smaragdi,  Topafii,  Chryfo 
liti,  Hyacinthi,  Granati,  Saphiri, 
BerillivelAqu^e  marina  ,  altorum¬ 
que  colorum:  idfjue  tanta  venuftate 
elegantia ,  ut  gemmas  naturales 
inomnihus ,  fold  duritie  exceptd  fu- 
perent. 

Cum  novo ,  haElenus  minus  ufitato 
modo  chymico  Ifaaci  HoUandi ,  fa¬ 
ciendi  majjam  fupradtUam ,  qua  o- 
mnes  altas ,  qua  nunc  quidem  in  ufu 
funt ,  venufiate  &  elegantia  coloris 
longiffime  fuperet. 

C  A  p.  LXXV. 

SMaragdos,  Topafios ,  Chryfoli- 
tos,Saphiros,  Granatos  &  onane 
quafi  gemmarum  genus  ufque  adeo 
perfedle  imitari  po{re,ut  colore, 
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dore,  elegantia  &  politura ,  fola  du¬ 
ritie  excepta,  veras  orientales  gemmas 
fuperent,  res  eft  ufque  adeo  fuavis  & 

I  pulchra ,  ut  paucos  elTe  credam ,  qui 
eandem  non  defiderent ,  atque  omni 
ftudio  quaerant.  Quare  hoc  praefenti 
libro  modum  ejus  rei  defcribo,  nec 
non  circumftantias  &  oblervationes 
ad  hoc  neceffarias,  ut  non  fi  miles  mo¬ 
do  fint  naturalibus,  fed  eafdem  etiam 
excepta  duritie  fuperent.  Et  vero 
dubium  nullum  eft,  quin  folertesin 
hoc  opere  &  induftrii  plus  effeduri 
fint,  quam  ego  feribo.  Coeterum  fu- 
pra  alios  omnes  admirandus  ille  mo¬ 
dus  eft,  quem  ex  Ifaaci  Hollandio^Q~ 
re  defumtum  »  experimento  dudus 
primus  comprobavi,  quo  paftae  gem- 
1  marum  ufque  adeo  elegantes ,  pul- 
chrae  &  perfe<2a2  fiunt ,  ut  fidem  fere 
i  fuperent.  Verum  quidem  eft,  labo- 
iris  &  moleftiae  plenum  hoc  opus  efte. 
:Ego  tamen,  qui  id  faspius  peregi ,  fa- 
icile  illud  atque  expeditum,  &,  quod 
icaput  rei  eft,  folidum  efte  pronuntio, 

G  ut 
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Ut  jam  levis  &  nullius  momenti  la¬ 
bor  &  fumtus  cenferi  debeat ,  qui  in 
iftiufmodi  negotia  impenditur. 


C  A  p.  LXXVI. 

Kjiioim  pa^arandi  cryft alium  mon¬ 
tanam. 

H  Abeas  cryftallum  montanam,, 
omnium  quam  id  fieri  poteft,  i 
maxime  pellucidam  &  pulchram,  fe- 
motis  Calcedonio ,  Tarfo ,  aliifquei,' 
lapidibus  duris;  vitrum  enim  quod  ex: 
his  talibus  fit ,  minus  perfpicuum  eft,"! 
minufque  fulget,  quam  quod  excry-' 
ftallo  montana  paratur :  &  lapides.:' 
femper  aliquid  terreni  &  obfcuri  ha-i 
bent ;  cum  econtra  cryftallus  aereiw 
quiddam  &  pellucidi  habeat ,  proxi-i 
meque  ad  naturam  &  qualitatemi 
gemmarum  accedat ;  orientalis  prae-  ■ 
fertim  »  quae  efiedum  multo  quami 
Italica  &  Germanica  praEfiantiorem:' 
praebet.  Adfint  ergo  vafa  vel  opera " 
cryftallo  fada,&  in  crucibulum  oper- ■ 
tumi 
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tum  indita,  mittantur  in  medios  car- 
^  bones  ardentes,  &  ignefcant,  optime- 
que  ignita  in  vas  majufculum  frigidi 
limpidiore  plenum  projiciantur ,  id- 
que  minimum  duodecies  repetatur, 
fubftitutafemper  recenti  frigida,  no- 
tandoque  crucibulum  femper  debere 
cfle  opertum ,  &  ab  omni  cinere  & 

>  carbonibus  immune :  munditia  enim 
hic  opus  eft  ,  &  induftria  fingulari* 
Cryftallus  ea  ratione  calcinata,  ficca- 
taque,  non  alio  quam  porphyrite  la- 
:  pide,  idque  ter ,  cum  cura  &  aflidui- 
tatefumma,  teratur,  itauttenuifli- 
farin^  inftar  fit,  &  tadum  omnem 
effugiar.  In  hoc  enim  totius  rei  car¬ 
do  verfatur.  Nam  fi  in  mortario  il- 
■lam  teras ,  aeris  &  ferreum  piftilli  co¬ 
lorem  affumet ,  nec  praeter  fmaragdi 
fpeciem  quidquam  referet.  Jam  nifi 
exquifite  admodum  fuper  Porphyri¬ 
te  teratur,  deforme  opus  erit,  &  nihil 
iminus  quam  naturales  gemmas  re- 
praefentabit.  Summa  ergo  hic  pa- 
itientia  opusjatque  exigua  femper  pul- 
G  z  veris 
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veris  quantitas ,  &  quae  dimidii  co¬ 
chlearis  modum  non  excedat ,  aflii- 
menda  ,  &  faspius  repetendus  ille  la¬ 
bor  eft ,  ut  pulvis  fiat  longe  omnium: 
tenuiflimus.  Et  quia  haec  prima  o- 
mnium  artificialium  gemmarum  ma¬ 
teria  eft,  in  hoc  incumbes ,  ut  tanto: 
majorem  hujus  bene  praeparati  pul-  ^ 
veris  copiam  habeas,  fingendis  cujuf- 
cunquc  generis  coloribus. 


C  A  p.  LXXVII. 

CHodus  faciendi  Smaragdum  orien-  • 
talem. 

REcipe  cryftalli  montanae  ut  fu-  • 
pra  praeparatae  uncias  duas ,  mi-  • 
nii  ordinarii  uncias  quatuor-  Mi-* 
fceantur  optime  hi  duo  pulveres ,  ut  I 
incorporentur ;  addanturque  aerugi-  * 
nisbene  tritae  &  coloratae  grana  48,  i 
nec  non  croci  Martis,  aceto,  ut  fupra  i 
capte  dectmo  feptimv  ,  faifti ,  &  cum  i 
aerugine  permifti  grana  od:o.  Mi- 5 
fceatur  diligentilTime  omnis  haec  ma-  * 
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teria ,  &  in  crucibulum  mittatur, 
quod  ferendo  igni  par,  atque  illius 
capacitatis  Iit,  ut  intromiisaomni  hac 
materia  digiti  unius  fpacium  fuperfit. 
Poftea  tegatur  crucibulum  operculo 
hi^ih  &  lutetur  optime,  mittaturque 
in  fornacem  figularem ,  ftetque  cali¬ 
diore  loco  per  totum  illud  tempus, 
quo  vafa  figulina  coquuntur  :  &  de¬ 
inde  frafto  eo  materiam  invenies  vi¬ 
tream  fmaragdi  colore  pulcherri¬ 
mam,  quae  fi  operibus  magnis  gem- 
..  marum  mftar  inferatur,  fmaragdu;» 
de  rupe  veteri  orientalem  fuperabit. 
■Quod  fi  pafta  hac  vice  fatis  excbda, 
purgata  non  fit,  denuo  mittatur  in 
pnacem  &  purgabitur.  Signum 
bon^  cocionis  eft  ,  fi  levato  non  ni¬ 
hil  operculo  materia  pura  &  pelluci- 
daappareat:  fin  minus,  luteturoper- 
culum  ,  omniaque  in  fornacem  re¬ 
deant.  Atque  adeo  notandum  elf 
'non  ante  diffringendum  effe  crucibu- 
^um ,  quam  confiet  pafiam  optime 
icottam  &  purgatam  effe.  Etenim  fi 
G  3  ruptQ 
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rupto  priore  crucibulo  in  aliud  tranf- 
mittatur,  utut  purgetur>  opus  tamen  ' 
deforme  &  bullis  puftulifque  pluri¬ 
mis  obnoxium  reddit.  Quod  (i  for¬ 
nax  figulina  ad  manum  non  lit ,  ex- 
ftrui  in  hunc  ufum  levioris  operis 
fornacula,  &  per  horas  24 adhiberf 
ignis  poterit,  appofitis  pluribus  colo-, 
ris  diverfi  crucibulis.  Ligna  autenr 
adhibeantur  dura ,  (quale  eft  querci¬ 
num  )  &  arida ;  ignis  fit  perennis  & 
non  interruptus:  opus  enim  redderet 
imperfedum. 

Ego  Antverfia  iftiufmodi  forna¬ 
culam  mihi  praeparavi,  quae  crucibula 
diverfi  coloris  viginti  capiebat ,  & 
horis  24  opus  totum  abfolvebatur. 
Majoris  tamen  fecuritatis  gratia  con¬ 
tinuari  ignis  per  alias  fex  horas ,  aut 
diutius  aliquanto  poterit ,  &  omnia 
optime  excod:a  erunt ,  minufque  li¬ 
gnorum  abfumetur;  danda  tamen  efi 
opera  ,  ut  iftiufmodi  adhibeantur 
crucibula ,  quae  ignem  ferant.  Hae 
pallae  gemmarum  inftar  naturalium 
po- 
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poliuntur ,  fplendorem  accipiunt,  & 
fubftratis  folito  more  foliis  auro  alli¬ 
gantur,  atque  haec  dolis  pallam  folito 
duriorem  reddit. 


C  A  p.  LXXVIir. 
Smaragdi  coloris  magis  pleni» 

REcipe cryllalli montanae,  ut  fu- 
pra  tritae,  unciam  unam  ,  minii 
vulgaris  uncias  fex  cum  dimidia.  Mi- 
fceantur  bene,  addanturque  aeruginis 
grana  7  f ,  nec  non  croci  Martis  aceto 
fadli  grana  decem.  Procedatur  porro 
ut  fupra  per  toium  .  &  colorem  ha¬ 
bebis  fmaragdi  orientalis  aliquanto 
magis  plenum  &  admirabilem,  qui  in 
parvis  operibus  auro  alligatus ,  fub- 
ftrato  folio,  fupra  quam  id  dici  poteft 
pulcher  evadet.  Magis  tamen  quam 
prior  illa  palla  excoquenda  eft,  uto- 
mnisconfumatur  imperfe(5lio ,  quam 
ordinarie  plumbum  producit.  Et 
haec  doljs  pallam  reddit  teneriorem, 
fed  color  elcgantillimus  erit. 

G4 


Ca  p. 


C  A  P.  LXXIX. 

Paftam  Smaragdi  elegantiorem  facere. 

REcipe  cryftalli  ut  fupra  praepa¬ 
ratae  uncias  duas,  minii  ordinarii 
tincias  feptem.  Mifceantur,  &  in  fin- 
gulas  hujus  mifturae  uncias  dentur 
aeruginis  grana  decem  ,  totidemque 
grana,  fed  femel  tantum ,  croci  Mar¬ 
tis  aceto  fadi,  ita  ut  lotum  hoc  com- 
jpofitum  efficiat  pondus  unciarum 
novem ,  nec  non  drachmae  unius ,  & 
fcrupulorum  duorum.  Omnibus  be¬ 
ne  miftis  procedatur  ut  fupra  cafite 
feptuageftmo  feptimo  ,  &  fmaragdum 
habebis  egregium  >  fatifque  fpecio- 
fum,  &  ob  plenitudinem  coloris  exi¬ 
guis  operibus  aptum ,  fed  propter 
plumbi  copiam  minus  durum :  ne- 
ceffiim  ergo  eft  ut  folito  diutius  ex¬ 
coquatur,  &  pallor  ille  ac  pinguedo, 
quam  plumbo  naturaliter  debet ,  ab  - 
fumatur-,  &  vitrum  erit  colore  fma- 
ragdi  orientalis  pulcherrimum. 


C  A  p. 
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c  A  P.  LXKX, 
Smaragdus  a/im  pulcherrimus. 
T>  Ecipe  cryftalli  montanse  ut  fu- 

•^Vpra  praeparatae  undas  duas,  mi¬ 
mi  ordmarii  uncias  fex.  JVlifceantur 
optime ,  &  in  fingulas  hujus  materiae 
uncias  dentur  sruginis  bene  trite  gra¬ 
na  decerni  Omnibus  bene  miftis  pro- 
cedatur  ut  fupra,  &  colorem  La- 
ragdi  pulcherrimum  habebis. 


c  A  P.  Lxxxr. 


Topajius  orientalis. 

"D  Ecipe cryftalli montanae,  utfu- 
Vpra  trits,  uncias  duas,  minii  or¬ 
dmarii  uncias  feptem.  Mifceantur 
omnia  optima,  &  in  crucibulum  mit¬ 
tantur,  Igni  ferendo  par,  &  in  quo 
vacuum  relidum  fit  tranfverfi  digiti 
latitudine.  Etenim  quia  has  paftae 
dum  coquuntur  turgent,  hinc  fit,  ut 
tepleto  crucibulo  materia  vel  adhae¬ 
reat  operculo ,  &  opus  deforme  red- 
G  y  dat, 
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dat,  vcl  fefe  proripiat  foras,  &  omnia 
imperfeda  relinquat.  Diligentia  er¬ 
go  &  fpatio  opus  eft.  In  reliquis  ea¬ 
dem  ut  fupra  ratione  procedatur ,  & 
colorem  habebis  topafii  orientalis  ad¬ 
mirandum  ,  quo  facere  quodcunquc 
voles  poteris. 

C  A  P.  LXXXII. 

Chryfolitus  orientalis. 

REcipe  cryftalli  montanae  ut  fu¬ 
pra  fadae  uncias  duas,  minii  or¬ 
dinarii  uncias  odo.  Omnibus  opti¬ 
me  miftis,  addantur  croci  Martis  ace¬ 
to  fadi  grana  duodecim :  poftea  mit¬ 
tantur  in  crucibulum  ,  &  procedatur 
more  folito  ,  nifi  quod  diutius  exco¬ 
quenda  eft  h^c  mada,  idque  ob  plum¬ 
bi  naturam  minus  perfedam ,  &  co¬ 
lorem  obtinebis  Chryfoliti  orientalis 
fumme  perfedum,  qui  fubftrato  folio 
clFedum  dabit  admirandum. 


Gap. 
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c  A  p.  Lxxxiir. 

Color  coelejlfs. 

Ecipe  cryftalli  montans  ut  fu- 


XV  pra  praeparatae  uncias  duas,  minii 
ordinarii  uncias  quinque.  Mifcean- 
tur  optime  ,  addanturque  ZafFcraK 
praeparatae  &  tritae  grana  21,  &  cum 
materia  permifceantur.  Poftea  mit¬ 
tantur  in  crucibulum,  fervatis  regulis 
&  obfervationibus  ut  fupra  >  &  colo¬ 
rem  habebis  caeleftem  formofilE- 
mum. 


C  A  P.  LXXXIV. 
Color  ex  violaceo  coeleftis. 


•n  Ecipe  cryftalli  montanae,  ut  fupra 
-^  tritae,  uncias  duas,  minii  ordinarii 
uncias  quatuor  cum  dimidia.  Mi- 
fceantur ,  addanturque  fmalti  pido-, 
rum  coerulei  grana  2  <5,  miftifqueo- 
mnibus,  fiat  ut  fupra,  &  colorem  ha¬ 
bebis  violaceum  pulcherrimum,  & 
coeruleum  fatis  elegans. 


G  6 


Cat. 
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c  A  p.  LXXXV. 

Saphirus  orientalis, 
ry  Ecipe  cryftalli  montanae  ut  fupra 
•^praeparatae  uncias  duas,  minii  or¬ 
dinarii  uncias  fex.  Miftis  his  pulveri¬ 
bus  ,  addantur  ZafFerae  praeparatae 
fcrupuli  duo ,  nec  non  magnefiae  Pe- 
demontanae  praeparatae ,  &  cum  Zaf- 
fera  permiftae  grana  fex.  Omnibus 
bene  unitis  pergatur  ut  fupra ,  &  fa- 
phirus  prodibit  orientalis  ,  coloris 
violacei  fpeciofiflimus. 


Gap  LXXXVI. 
Saphirus  orientalis  colore  faturo. 


T>  Ecipe  cryftalli  montanae  ut  fuo 
loco  diiftum  eft  trit^,  uncias  duas. 


minii  ordinarii  uncias  quinque.  Ad¬ 
dantur  Zafferae  praeparatae  grana  42, 
mifccanturque  cum  granis  o(5i:o  ma- 
gneftae  Pedemontanae  praeparat^.  O- 
mnia  bene  mifta  mittantur  in  forna¬ 
cem  ,  percoquantur  ut  fupra ,  &  fa^ 
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phirum  dabunt  orientalem  magis  fa¬ 
turum  ,  &  cum  infigni  pulchritudine 
violacei  quid  referentem. 


C  A  p.  LXXXVII. 

Granatus  orientalis, 

TD  Ecipe  cryftalli  montanae  ut  fupra 
tritae  uncias  duas,  minii  ordinarii 
uncias  fex.  Mifceantur  optime ,  ad- 
dariturque  grana  fedecim  magnefiae 
Pedemontanae  praeparatae,  &  cum 
granis  duobus  zalFerae  praeparatae  per- 
miftae.  Mittantur  omnia  in  forna¬ 
cem,  coquanturque  more  folito ,  & 
granatum  habebis  pulcherrimum  & 
Ipeciofum. 


Gap.  LXXXVIir. 

Granatus  orientalis  magis  fenus, 
Tj  Ecipe  cryftalli  montanae  praepa-' 
■Evratae  uncias  duas ,  minii  ordinarii 
uncias  quinque  cum  dimidia.  Mi¬ 
fceantur,  addanturque  magnefig  Pe- 
df- 


1^4  Liber  Quintus. 
demontanaepraBparatx  grana  quinde¬ 
cim  ,  &  cum  granis  quatuor  zafFerae 
praeparatf  permifceantur.  Omnibus 
bene  unitis  procedatur  ut  fupra ,  nifi 
quod  plus  vacui  in  crucibulo  relin¬ 
quendum  eft ,  cum  materia  magis  tur¬ 
geat  ,  &  colorem  habebis  granati  o- 
ricntalis  ex  violaceo  pulcherrimum. 


Gap.  LXXXIX. 
Alius  Granatus  pulcher. 


-n  Bcipe  cryftalli  montan?  praepa- 
-^rat^  uncias  duas,  minii  ordinarii 
uncias  quinque,  magnefi^  Pedemon-  ■ 
tanf  praeparat?  grana  35,  &zaf]fer?  : 
praeparat?  cum  magnefia  permiftae  : 
grana  quatuor.  Omnia  probe  mifta 
mittantur  in  crucibulum,  reliflo  ma¬ 
jore  quam  antea  vacuo,  cum  materia 
valde  turgeat.  Lutetur  crucibulum , 
ficcetur  &  in  fornacem  mittatur,  pro- 
cedaturque  ut  fupra,  &  colorem  ha¬ 
bebis  granati  orientalis  fupra  reliquos ! 
fpeciofum. 

C  A  P, 


c  A  p.  xc. 

tJMomta,  eammjut  colms 
cernentia, 

Notetur,  colores  in  his  paftis ma¬ 
gis  vel  minus  plenos  fieri,  prout 
cuique  placuerit,  vel  operis  ratio  exi¬ 
gere  videbitur.  Etenim  annuli  mi¬ 
nores  colorem  faturum,  majores  ma¬ 
gis  dilutum ,  inaures  &  monilia  ple¬ 
num  requirunt ,  totumque  hoc  ne¬ 
gotium  ab  ingenio  laborantis  depen¬ 
det,  neque  certis  regulis  circumfcribi 
poteftj  &  fi  quae  hic  regula  a  mc  prx- 
fcriptae  funt ,  e?  huc  tantum  faciunt, 
ut  curiofi  artificis  ingenio  viam  com- 
monftrent  inveniendi  meliora.  Et 
colorum  quidem  praeterquam  aeru¬ 
ginis  ,  xaffer^  &  magnefiae  hic  nulla 
mentio  fit.  Curiofus  tamen  &  inge- 
iiuus  quifque  cx  auro  colorem  ru¬ 
brum  admirandum,  ex  ferro  rubrum 
elegantem  alium,  ex  aere  viridem  pul¬ 
cherrimum,  cx  plumbo  aureum ,  ex 
argento  caeruleum,  ex  granato  Bohe- 
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mico  aereum  pulcherrimum  extrahe¬ 
re  poterit.  Hi  enim  granati,  quia  mi¬ 
nores  funt,  exiguo  veneunt ,  &tin- 
duram  praebent  maxime  infignem,  id 
quod  ego  in  Flandria  faepius  expertus 

fum.  Idemquederubino,  faphiroa* 

liilque gemmis  judicium cfto,  ut  fub- 
adi  in  operationibus  chymids  no¬ 
runt  :  quae  omnia  fi  hic  perfpicue,  ut 
antecedentia  defcribere  vellem,  difFu- 
fi  operis  materia  eflet  &  alioqui  prae- 
didi  colores  fufiiciunt  parandis  ope¬ 
ribus  jucundis.  Redeo  autem  ad  il¬ 
lud,  quod  in  hoc  negotio  elTentiale  & 
praecipuum  eft,  ne  videlicet  crucibu- 
la,  antea  quam  materia  probe  coda  & 
purgata  fit,  frangantur.  Etenim  fi  pa- 
ex  uno  in  aliud  crucibulum  tranf- 
mittantur ,  ob  reliquias  adhaerentis 
crucibuli  plenum  fpurcitiei ,  fcabro- 
fum  &  prorfus  inutile  opus  erit.  Qua¬ 
re  fi  paft?  fatis  cxcodae  non  fint,  neu- 
tiquara  diffringendum,  fed  luto  in¬ 
ducendum  ,  &  in  fornacem  denuo 
mittendum  eft  crucibulum»  &  paftae 
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ea  ratione  purgatge,  cuicunque  operi 
apts  erunt. 


C  A  P.  XCI. 

Admiranda  ^haBmtis  mmm  ujitata 
ratio  ,  faciendi  ^afias  fupradiBaSy 
titojue  imitandi  omne  genus  gemma¬ 
rum, 

TTic  modus  imitandi  gemmas, 
X  -1  quem  ab  Ifaaco  HoUando cum 
in  FJandria  efTera  mutuatus  fum, 
quod  ego  fciam ,  minime  ufitatus,  & 
paucis  fbrtafle  notus,  utut  laboriofus, 
eorum  tamen ,  qui  alibi  hafienus  in 
ufu  funt,  aut  certe  ad  notitiam  meam 
pervenerunt,  pulcherrimus  &  ele- 
gantiffimus  eft.  Quare  ufque  adeo 
perfpicue,  &  adjedis  tot  circumftan- 
tiis  monitifque  illum  demonftrabo, 
ut  exercitatus  quifque  in  arte  Chy- 
mica  eundem  facillime  capere,  &  per¬ 
ficere  opus  poffit. 

CeruflTam  tenuiter  tritam  in  am¬ 
pullam  capacem  vitream  mitte,  eique 
tan- 
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tantum  aceti  diftillati  affunde,  ut  pal¬ 
mi  altitudine  tegatur ;  notando  ace¬ 
tum  in  principio  vehementer  effer- 
vefcere ,  lente  ergo  &  fenCim  agen¬ 
dum  ,  &  fpatium  furori  dandum  eft. 
Deinde  ampulla  mittatur  in  cineres 
fornacis  calidae ,  ut  odava  pars  aceti 
evaporet ,  removeaturque  ignis  j  & 
refrigcfcente  ampulla  ,  quod  reli¬ 
quum  eft  aceti  leniter  decantetur.  Et 
acetum  quidem  illud  bene  colora¬ 
tum  &  fale  grave  erit  ideoquein  vafe 
vitreo  feponatur.  Affundatur  ceruf- 
fae  acetum  novum ,  evaporetque  & 
decantetur  ut  antea  >  idque  tam  diu 
repetatur ,  donec  acetum  coloris  & 
dulcedinis  nihil  fecum  ferat,  id  quod 
fexta  frequenter  vice  fuccedere  folet. 
Filtretur  tunc  omne  acetum  colora¬ 
tum  cum  cura  ,  filtratiimque  in  am¬ 
pulla  vitrea  plane  exhalet ,  &  in  fun¬ 
do  fal  plumbi  candidum  remanebit> 
quod  in  ampulla  lutata  &  arena  for¬ 
nacis  fatis  calidae  per  24  horas  ita  de¬ 
tineatur,  ut  ampulla  tota  ab  arena 
tega- 
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tegatur,  folo  eminente  collo ,  eoquc 
aperto.  Poftea  eximatur  ampulla,  & 
fal  teratur  ,  ac  fi  quidem  cinnabaris 
inftar  rubrum  fit,  bene  eft :  fin  flave- 
fcere  videbitur,  in  ampulla  vitrea  per 
alias  viginti  quatuor  horas  ignem  ex¬ 
periatur  fatis  calidum,  ita  tamen  ut 
non  liquefiat,  (  fruftraneus  enim  o- 
mnis  labor  efiet )  &  cinnabaris  inftar 
rubrum  evadet.  Hoc  ea  ratione  cal- 
cinatum  plumbum  rubrum  in  am¬ 
pullam  vitream  mittatur,  Sc  aftufo 
ut  antea  aceto  diftillato ,  procedatur 
ut  fupra ,  ufque  dum  fal  omne  extra- 
<ftum,  &  feces  vel  omnes  vel  maxi¬ 
mam  partem  feparatas  fint.  Acetum 
hoc  coloratum  omne  in  ollis  vitriatis 
per  fex  dies  aflerva ,  ut  particulae  ter- 
reftres ,  &  impura  quaeque  fidant, 
quo  tempore  exado  filtretur,  femo- 
tis  quae  in  fundo  funt  inutilibus  par¬ 
ticulis.  Deinde  acetum  hoc  bene  fil- 
tratum  &ab  omnibus  particulis  ter- 
reftribus  feparatum  in  ampulla  oper¬ 
ta  detineatur ,  &  in  fundo  ejufdem 
fal 
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fal  remanebit  Saturni  candidiffimum, 
&  facchari  inftar  dulce  ,  quod  bene 
ficcatum  aqua  communi  folvatur,  & 
folutum  per  fex  dies  in  ollis  afferve- 
tur,  ut  quicquid  fupereft  materi^  ter- 
reftris,  in  fundo  vafis  remaneat-  Fil- 
tretur  tunc  aqua  fale  gravis ,  &  a  reli¬ 
quiis  terreflribus  feparata,  in  ampulla 
vitrea  evaporer, remanebitque  in  fun¬ 
do  fal,  nivis  inftar  candidiffimum,  nec 
minus  quam  faccharum  dulce.  Re¬ 
petatur  haEc  folutio  per  aquam  com¬ 
munem  ,  nec  non  filtratio  &  evapo¬ 
ratio  ter ,  &  faccharum  habebis  Sa¬ 
turni ,  quod  in  ampulla  virrea&  are¬ 
na  fornacis  per  dies  plufculos  igne 
temperaro  calcinatum,  colorem  con¬ 
trahet,  magis  quam  cinnabaris  rubi¬ 
cundum  ,  8c  calcem  reddet  quavis  fa¬ 
rina  cribrata  teneriorem  ,  &  quae  ra¬ 
dium  effugiat.  Atque  hanc  calcem 
verum  Saturni,  &  ab  omni  forde,  ni¬ 
gredine  ,  &  materia  terreftri  purifi¬ 
catum  fulphur  vocant.  Quod  fi  jam 
Smaragdi,  Saphiri,  Granati,  Topafii, 


liiBER  Quintus.' 
Chryfoliti  paftas  3c  caeruleum  alium- 
ve  colorem  facere  animus  eft,  reci¬ 
piantur  easdem  ut  fupra  materiae,  co¬ 
lores  5:  dofes,  minio  tantum  excepto, 
CUJUS  vices  in  eadem  dofi  fupplebit 

&in  reliquis 
cxaaillime  procedatur  ut  fupra ,  & 
gemmas  habebis  diverfi  coloris  mire 
elegantes ,  &  quae  alias  omnes  me¬ 
diante  minio  fadas  longiffimafupen 

rabunt.  Etenim  hoc  verum  fulphur 

Saturni  aha  omnia  ,  pluribus  quam 
ego  fcribo  parafangis  antecedit,  id 
quodAntverpi^  fxpius  deprehendi. 

‘’°‘=^“'phure  faSe ,  pingue  il¬ 
lud  atque  flavum  non  habent,  quod 

rehqms  ordinarii  adhteret,  &  quo 
luccelTu  temporis  foedantur :  nec  hu¬ 
more  aut  hahtu  humano  maculas  ut 
ah^  contrahunt.  Quare  neminem 


Gap, 
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c  A  P.  XCII. 
fjitoiut  faeien^ifafias  cujufcmtqut  ct- 
loris  durijfimas . 

-O  Ecipe  cryftalli  montan?,  ut  fupra 
Jxcalcinatae,  &  tritae,  libras  decem, 
falis  pulveris  orientalis  ut  fupra  capte 
tertio  optime  purificati  libras  lex. 
Hoc  fal  probe  ficcatum ,  porphyrite 
tritum ,  &  bene  cribratum  admifcea- 
tur  cryftallo fupradidae.  Deinde  ad¬ 
dantur  fulphuris  faturni  chymicHa- 

ai  librae  duae ,  atque  hi  tres  pulveres 
in  ollafitriata  &  pura  optime  permi- 
fceantur,  &  adjeaa  modice  aqua 
communi  &  limpida  ita  impaftentur, 
ut  maffa  fiat  duriufcula ,  ex  qua  polt- 
caplacentulae  fiant  trium  unciarum 
pondere ,  &circa  medietatem  perfo¬ 
ratae,  ut  ficcari  in  fole  poflint.  Dein¬ 
de  mittantur  in  fornacem  figularern, 

&  ibidem  in  fummitate  fornacis  cal- 
cinats,  tundantur,  terantur  porphy¬ 
rite  &  cribrentur.  Quibus  peradisin 
ollam&fornacem  vitrariam  tranfeant, 
&  per  triduum  purgentur :  purgatae 
f  in 
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in  aquam  trajiciantur,  ficcataeini- 

gnem  redeant,  &  per  dies  quindecim 

optime  purgentur,  ut  bullis  &pu. 
Ituhs ,  omnique  fcabtitie  careant ,  Sc 

iTum  gemmarum  natura, 

bum  mftar  puriOima.  Et  hoc  qui- 
dem  vitri  purilTimi  genus  vario  colo¬ 
re  t.ngipoteft ,  videlicet  fcorii  ter 
ca  enata  fmaragdi,  nec  non  aquae 

Ziffera&magnefiS,  ut  vitrum  orV 
narium,  faphiri  colore,  adhibendo 
rit  '’'‘™m  purgatum  fue- 

tTro  &  '"r  t«- 

.  ™Soefia,  nec  non  color  era- 
adh' Vf ^  zafFera  per  intervalla 

etul‘p;““""'‘™°^diLriopror 

omnes  in  univerfum 
m?reT„’cW  ‘>'“dorem  obtinebunt 


Florentini 

de  arte  vitraria, 

Liber  VI. 

^0  demonfiratur  verus  modus  facien¬ 
di  omne  genus  encauji orum  ,  c^uo  au^ 

rificesauro  varios  colores  inurunt ;  u- 
na  cum  regults  &  ingredientibus^  e^ui^ 
hus  utuntur :  nec  non  modis  admini- 
ftrandi  ignem ,  ut  encaufia  illa ,  vel 
ut  vulgo  vocantur  fmalta  accuratif- 
fime  fiant,  additis  demonfiratiombus 

_ nA/sfiJv/i  f/itfs^^idcTitibuSm 


fime  fiant,  additis  demonfiratiomlpus 

pro  negotii  natura  fatis  evidentibus. 
Hoc  fexto  Ubro  demonftratur  modusfa- 

ciendi  encaufia  varii  colorts  ,  mulus 

aurificum,  quibus  aurum  aliaque  me¬ 
talla  inurunt:  res  jucunda  &  elegans, 
nec  minus  labonofa  quam  neccjjana, 
cjuandoquidem  metalla  tot  encaufio- 
rum  colonbtts  ornata  afie^um  pra- 
bent  jucundum  &  infignem,  aUmen- 
do  Cupra  modum  intuentium  oculos. 
Et  quia  hac  ars  una  ex  artis  vitra^ 
*  na 


na  praciffu^  T^rtibas  necejfaria 
(fijownibufquehoc  gratum  fore  pu¬ 
tavi,  in  eo  totm  fui ,  ut  pluns  modos 
Jaciendi  vana  encaujia,  vel  ut  vuho 

vocantur  Cm^\i2^,defcriberem,  cutm 
rei  notitia,  quemadmodum  per  vi' 
trariam  JJe^at ,  &  ab  iUa  tota  de¬ 
pendet,  ita  minime  vulgaris,  inter 
penitiora  illius  artis  fecreta  eji  §tuare 
ne  opus  hoc  tam  pulchrd,  utili  ^  ne- 
eejfarid  materid  dejiitueretur  ,  pra- 
fentemhunc  fextum  librum  omnium 
uftbus  &  commodis  dicatum  volui. 
c  A  p.  xciir. 


:  tJHateria  ex  jua  fmalta  omnia  fiunt. 
,  T)  Ecipe  exempli  gratia  plumbi  o- 
-■^Vptimi  libras  triginta,  &  ftanni 

optimi  libras  triginta  tres.  Haecme- 

:  t^la  ut  de  plumbo  fuo  loco  didum 
elt,  fimul  calcinentur,  &  calcinau 
i  cribrentur.  Calx  bulliat  in  aqua  lim¬ 
pida  &  vafc  vel  olla  pura.  Ubi  pa- 
irum  bullierit ,  auferatur  ab  igne ,  & 
inclinando  ollam  aqua  effundatur, 
H 
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que  calcem  fubtiliffimam  fecum  fe¬ 
ret.  Refiduo  calcis  affundatur  aqua 
recens ,  bulliatque  &  decantetur  ut 
fupra,  idque  tantifpcr  repetatur,  do¬ 
nec  aqua  nihil  calcis  fecum  ferat ,  & 
quicquid  crafTioris  metalli  in  fundo 
i^fidebit,  calcinare  denuo,  &  partem 
ejus  fubtiliffimam  ebullitione  in  aqua  . 
communi,  ut  antea,  extrahere  licebit. .  i 
Evaporet  jam  omnis  aqua,  quf  cal-  - 
cem  tulit  fubtiliffimam  ,  idque  ad  i- 
lentum  ignem  ,  in  finepraefertim,  nc  ^ 
calx  vitietur,  qu^  in  fundo  refidet,  &  v 
tenuitate  calcem  ordinariam  fuperat. , 
Poftea  recipe  hujus  calcis  fubtilifli- • 
mx,  nec  non  fritt^  tarfo  candido  prf-  • 
paratae,  atque  optime  tritae ,  &  pen 
cribrum  anguftum  tranfmifTaB  ana  li-i. 
bras  quinquaginta,  &  albi  falis  tartari,;t 
de  quo  fupra ,  uncias  oifto.  Omniai 
optime  trita,  mixta  cribrataque 
tantur  in  ollam,  ex  terra  coda  no-:i 
vam ,  admovendo  ignem  per  horasr. 
decem  ,  quibus  exadis  auferantur  abi 
igne,  &  btne  pulverata  loco  ficco  &  a 
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pulvere  immuni  ferventur:  hsBcenini 
illa  materia  eft,  ex  qua  varii  coloris 
I  fmalta fiunt. 


c  A  p,  XCIV. 
Encauftum  injiar  album. 

,  n  Ecipe  hujus  materiae,  exempli 
XV gratia,  libras  fex ,  magnefiae  Pe*- 
>  demontan?  praeparat^  grana  quadra- 
J  ginta  od:o ,  totumque  hoc  compofi- 
£  ^m  mitte  in  ollam  vitro  albo  obdu- 
^i,«am.  Deinde  liquefcat  &  purgetur 
in  fornace,  igne  lucido,  &  Lni, 

•  quernis,  fine  fumo,  id  quod  brevi 
;<abfolvitur.  Ubi  foluta  &  liquata fue- 
sflnt  h^c  materia ,  in  aquam  limpidam 

•  projiciatur,  ac  denuo  in  ollam  redeat, 
iolvatur,  purgetur  &  in  aquam  pro¬ 
jiciatur,  ut  antea,  idque  tertio  fiafj  ac 
■tum  demum,  ubi  quarto  foluta  &  be- 
-ne  purgata  fuerit  experimentum  ca- 
'pmur,  fitne,ut  ede foletalbiffima, 
ac  fi  virefcere  videbitur,  nonnihil 
^magneliaj,  ut  fupra,  addatur,  &  ladis 

^  2.  jnftar 
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inftar  alba,  nec  non  auro  metallifque 
pingendis  apciflima  erit. 


C  A  p.  cxv. 

Smaltum  quod  turcoidis  colorem  refert. 

REcipe materi?,  ex  quaencaufta, 
fiunt,  libras  fex,  mittantur im 
ollam  vitriatam  vitro  albo ,  fundan¬ 
tur,  purgentur,  &  in  aquam  proji¬ 
ciantur,  aedenuo  in  ollam  redeant,, 

&  cum  bene  purgat?  fuerint,  addan¬ 
tur  unci?  tres  fcori?  aeris ,  ter,  ut  fuoi 
loco  didum  efi ,  calcinat?  ,  nec  non 
zaffer?  praeparatae  grana  nonaginta' 
fex,  &  magnefiae  praeparatae  grana  48. 
Mifccantur  bene  bi  duo  pulveres ,  & 
in  quatuor  partes  divifi ,  quatuor  di¬ 
ffindis  vicibus  addantur  ,  optime 
omnia  mifcendo ,  ut  pulvis  bene  in- . 
corporetur.  Quod  fi  periculo  fade: 
color  fatis  plenus  videbitur ,  aurifici- 1. 
bus  eundem  exhibebis,  atque  id  ages.  - 
ut  ex  refegmine  maflae  de  quibufeun-n 
que  coloribus  oculo  judicium  ferrti 
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poffis,  id  quod  ego  femperfeci :  ne¬ 
que  enim  hic  certa-  dofis  praefcribi 
poteft,  cum  colores  modo  plus,  mo¬ 
do  minus  tingant.  Oculo  itaque  di¬ 
judicandi  Itint  colores,  &  fi  nimii 
fuerint,  plus  materis:,  unde  fmalta 
fiunt,  addendum  efi:  ftatim  enim  fol- 
vetur ,  &  color  reddetur  magis  dilu¬ 
tus ;  &  contra  fi  dilutiores  fuerint, 
plus  pulveris,  quo  tingantur,  adden¬ 
dum  eft,  atque  ita  colorem  vel  minus 
vel  magis  plenum  reddes,  prout  exi¬ 
gere  natura  negotii  videbitur,id quod 

ego  Pifis  femper  feci ,  &  oculi  judi¬ 
cium  fecutus  fum,  nullo  adhibito  cer¬ 
to  pondere  aut  menfura. 


C  A  P  CXVI. 
^/iWencaufium  coeruleum. 

REcipc  materiae  fmaltorura  libras 
quatuor ,  zafFerae  praeparatae  un¬ 
cias  duas,  fcoriae  aeris  ter  calcinatae 
grana  48.  Mifceantur  primo  optimi 
pulveres  inter  fe,  &  poftea  quamid 
H  5  fieri 
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fieri  maxime  poteft  cum  materia^, 
mittanturque  in  ollam  vitro  albo 
indudam  ,  &  confcquenter  in  forna¬ 
cem.  Ubi  jam  omnia  foluta  &  unita; 
fuerint,  projiciantur  in  aquam,  re- 
deantque  in  ollam  ,  coquantur,  &  u- 
niantur  optime,  eoque perado exi¬ 
mantur  ex  fornace,  &  fmaltum  da¬ 
bunt  pro  aurificibus  fatis  fpeciofum. 


c  A  p.  xevir. 

Smahum  viride. 

TN ollam  vitro  albo,  ut  moris  eftl 
J.indudam,  atque  in  fornacem  mdt-- 
tantur  materi^  finaltorum  fiipradid®  i 
quatuor  librae,  &  horis  decem  vel 
duodecim  optime  folventur  &  pur-  ■ 
gabuntur.  Projiciantur  in  aquam,; 
redeantque  in  ollam  ,  &  purgentur : 
optime.  Ubi  bene  purgata  fuerit  haec  - 
materia,  addantur  fcoris  aeris,  ter,  ut' 
fuo  loco  didum  eft,  calcinatae,  unciae  3 
duae,  nec  non  fcoriae  ferri  bene  tritae  a 
grana  48,  Addantur  autem  hi  pul  ve-  • 
res,,, 
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res,  antea  bene  mifti,  fenfim,  &  tribus 
vicibus,  bene  femper  mifeendomate- 
riam,  ut  colorem  imbibat,  obfervan- 
doque  an  color  refpondeat ;  &  fiqui- 
dem  ex  voto  fit ,  purgari  omnia  & 
bene  uniri  permittantur.  Deinde,  ut 
moris  eft  ,  eximantur  ex  fornace ,  & 
fmaltum  erit  viride ,  pro  aurificibus 
pulchrum. 


C  A  p.  XCVIII. 

Ahudencauflum  viride. 

■n  Ecipe  materi^  ex  qua  fmalta  fiunt 
-•-^libras  fex ,  eique  quam  id  fieri  ac- 
curatiilime  poteft  admifee  ferretti 
Hifpanici  optime  triti  uncias  duas, 
laec  non  croci  Martis  cum  ferretto 
permiflii  grana  48.  Omnia  bene  unita 
firpermirta  mittantur  in  ollam  vitro 
albo  induflam  ,  &  ubi  optime  pur¬ 
gata  fuerint ,  trajiciantur  in  aquam, 
redeantque  in  ollam  ut  purgentur,  vi- 
deaturque  an  color  ex  voto  fit ,  quo 
animadverfo ,  purgari  permittatur,. 

H  4  .  exr* 
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extrahaturque  more  folito.  Et  haec 
quidem  fmalta  omnia  quaiuor ,  vel 
fex ,  aut  circiter  unciarum  po'ndere 
parantur. 


C  A  p.  cxix. 

Smaltum  aliud  viride. 

MAteriae  fmaltorum  libras  qua- 
ruor  in  ollam  vitriatam  mitte, 
&  paucis  horis  purgabuntur.  Purga¬ 
tas  trajiciantur  in  aquam,  redeantque 
in  ollam  &  purgentur.  Deinde  per 
tria  intervalla  parsfequentis  permixti 
pulveris  tertia  addatur.  Recipe  fco- 
riae  aeris  ter  calcinatae  uncias  duas ,  & 
crociiVIartis aceto  pr^parati  grana  48* 
Pulverata  addantur  materiae,  ubi  jam 
foluta  &  purgata  fuerit ,  omnia  bene 
mifcendo  &  incorporando,  &  ubi 
color  placuerit ,  purgetur  &  exima¬ 
tur,  ut  mOris  eft. 


€ap. 
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c  A  P.  C. 

"Encaufium  nigrum, 
^Ecipe  materi®,  ex  qua  fmaJta 
-L^hunt,  Jibras  quatuor,  nec  non 
zafFer^  pr®parar^  &  magnefi^  Pede- 
montan®  ana  uncias  duas.  Hi  pul¬ 
veres  optime  mifti  uniantur  cum  fu- 
pradi(5ta  materia ,  mittanturque  in 
ollam  vitriatam  &  purgentur.  Et 
quia  flatulenta  admodum  eft  h®c 
materia,  olla  adhibeatur  aliquanto 
major,3d  prohibendam  ebullitionem. 
Ubi  purgata  fuerint  omnia,  trajician- 
tur  in  aquam  ,  redeantque  in  ollam, 
&  Itatim  purgabuntur.  Videatur  an 
color  fatisfaciat ,  &  prout  ex  ufu  vi¬ 
debitur,  fatur  magis  vel  magis  dilutus 
reddatur,  &  ubi  voto  refponderit,  in 
placentas  orbiculares,  ut  reliqua  en- 
eaufta  cogatur,  &  encauftum  erit  ho- 
Jolerico  nigrum  pro  aurificibus  fatis 
pulchrum. 


€  APi 
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iS4'. 

C  A  p.  CL 
Aliud  encaufium  nigrum* 

-p  Ecipe  materiae  fmaltorum  fupra- 
^  didae  libras  fex,  zafFerae  praepara¬ 
tae  ,  nec  non  croci  Martis  aceto  fadliy : 
&  ferretti  Hifpanici  ana  uncias  duas. 
Hi  pulveres  bene  fubadb  &  uniti  mi- 
fceantur  optime  cum  rupradi(9:a  ma¬ 
teria  ,  mittanturque  in  ollam  vitria-i 
tam  &  fornacem  more  folito.  Ubi 
Jam  omnia  bene  foluta  &  unita  fue¬ 
rint,  trajiciantur  in  aquam ,  redeant*, 
que  in  ollam  &  brevi  purgabuntur.. 
Videatur  an  color  rcfpondeat,  coga- 
turque  maffa  in  placentam  more  fo^ 
lito,  fi  tamen  antea  bene  purgata  fue  > 
rit,  &  colorem  imbiberit ,  &  nigrum 
erit  pulchrum  ,  quo  aurifices  metalli 
inurunt. 

e  A  P.  GII. 

Miud mcaufium  nigrum. 

Tj  Ecipe  materiae  fmaltorum  fupra' 
difis.  libras  quatuor  j  tar  tari  r  ubni 
imeisi: 
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uncias  quatuor,  magnefiae  Pedemon- 
tanae  praeparatae  uncias  duas.  Hi  pul¬ 
veres  bene  fubadi  miftique  permi- 
fceanturcum  fupradi(5i:a  materia,  mit- 
tanturque  in  ollam  vitriatam  aliquan¬ 
to  majorem  ,  ut  fpatium  vacuum  fu- 
perfit :  intumefcit  enim  valde  haec 
materia.  Deindefufa  unitaquc omnia 
trajiciantur  in  aquam  ,  mittanturque 
denuo  in  ollam  &  purgentur,  adver¬ 
tendo  utrum  color  placeat ,  quo  re- 
fpondente  in  placentas  ut  moris  eft 
cogantur ,  &  nigrum  erit  holoferici 
inftar  elegantiflimum. 


c  A  P.  c  I  r  I. 

Smaltum  purpureum. 

IN  libras  materis  fmaltorum  qua¬ 
tuor,  demur  magnefis  Pedemon- 
tans  optime  prsparats  uncis  dus, 
mittanturque  in  fornacem  in  olla 
morefolito  vitriata  grandiufcula  ,  ut 
vacuum  relinquatur :  bulliet  enim  8: 
intumefeet  valde  hsc  materia»  Ubi 
H  6  jam 
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jam  foluta  &  unita  fuerint  omnia, 
trajiciantur  in  aquam,  redcantque  in 
ollam  &  purgentur.  Deindfe  videa¬ 
tur  an  ex  voto  color  fit ,  &  fiquidem 
talis  fuerit  ,  cogatur  more  folito ,  & 
color  purpureus  erit  fatis  elegans ,  ita 
tamen  ut  dum  in  olla  eft,  pro  negotii 
natura  vel  faturetur  magis ,  vel  magis 
diluatur. 

C  A  P.  C I  V. 

Smaltum  aliud  purpureum. 

H  Abeas  materiae  ex  qua  encaufla 
fiunt  libras  fex  :  magnefiae  Pe- 
demontanae  praeparatae  uncias  tres  & 
fcoriae  aeris  caldarii ,  ter  calcinatae  un¬ 
das  fex.  Hi  pulveres  bene  uniti  per- 
rnifeeantur  cum  materia  fupradi6ia, 
roittanturque  in  fornacem  more  fo¬ 
lito  &  purgentur  optime.  Poftea  tra¬ 
jiciantur  in  aquam,  redeantque  in  ol¬ 
lam  &  purgentur,  videaturque  an  co¬ 
lor  refpondeat,  ut  faturare  vel  dilue¬ 
re  eundem  poffis,  &  fiquidem  debite 
praa- 
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praeparatus  fuerit,  eximatur  &  proce* 
datur  more  folito. 


C  A  p.  cv. 

Encaufium  flavum. 
J>Ecipe  materiae  fmaltorum  libras 
fex,  tartari  uncias  tres ,  &magne- 
fiae  praeparatae  grana  72.  Pulveres  be- 
ne  fubadi  unitique  mifceantur  cum 
fupradiaa  materia,  quam  id  fieri  po- 
teft  optime  ,  miftaque  omnia  in  for¬ 
nacem,  &  ollam  vitro  albo  indddam, 
&  aliquanto  majorem  mittantur:  val¬ 
de  enim  intumefcere  folent.  Ubi 
omnia  bene  purgata  fuerint,  trajician¬ 
tur  in  aquam,  redeantque  in  ollam 
&  purgentur,  obfervando  utrum  co- 
lorplaceat,  necne,  ut  intendere  il¬ 
lum  vel  diluere  fi  opus  fit  poflis,  & 
encauftum  erit  flavum,  pingendis 
metallis  aptiffimum ,  excepto  auro, 
quofplendor  illius  obfcuratur,  nifi: 
fuperindudis  coloribus  aliis,  quod 
aurificibus  in  ufu  eft,, adjuvetur. 

Gap, 
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C  A  P.  CVI. 

Smaltttm  Coeruleum. 

UT  coeruleum  &  picf  marinf  co¬ 
lorem  efficias,  in  promptu  fint 
unci?  clu9  bracteolarum  aeris ,  ut  fu- 
pradictum  eft,  calcinatarum,  &  zaffe- 
prgeparat^  grana  quadraginta  octo. 
Hi  pulveres  bene  mifti  redigantur  in 
unum  corpus ,  cum  libris  quatuor 
materif ,  ex  qua  encaufta  fiunt ,  &  u- 
niti  trajiciantur  in  aquammorefoli- 
to,  redeantqueirt  ollam  &  purgentur. 
Unitis  &  purgatis  bene  omnibus  vi¬ 
deatur  an  color  refpondeat,  ut ,  ficiit 
alias  dictum  eft ,  vel  intendere  illum 
vel  diluere,  fi  ex  ufu  fit,  poffis ,  &  fi- 
quidem  probus  fuerit,  procedatur  ut 
artis  eft. 


G  . 
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c  A  p.  CVII. 

EncauJ^umviohceum. 

UT  fmaltum  facias  violaceum  o- 
mnibus  numeris  abfolutum,ad- 
fint  librae  lex  illius  materiae ,  ex  qua 
encaufta  omnia  fiunt ,  nec  non  ma- 
gnefiae  Pedemtntanae  praeparatae  un¬ 
ciae  duae ,  &  fcoriae  aeris  ter  calcinatae 
grana  48.  Pulveres  bene  miftiper- 
mifceantur  cum  fupradida  materia,. 
&  more  folito  mittantur  in  forna¬ 
cem  ,  projiciantur  in  aquam ,  &  dc- 
nuo  purgentur ,  vocatoque  in  exa¬ 
men  colore ,  fi  neque  minuere  illura 
nec  augere  necelTe  fit,  procedatur- 
more  folito ,  &  encauftum  erit  pul» 
cbrum  &  aurificibus  utile. 


A'.Nf 


A  NT  O  N  I  N£  R 1 
Florentini 

DE  ARTE  VITRARIA, 

LIBER  VII. 

^0  modm  demonjiratur  extrahendi 
laccam  flavam  ex  floribus  genifia 
in  ufus  fiBorum:  nec  non  modus  alius 
extrahendi  laccam  rubram^  viridemy 
coeruleam ,  purpuream  •  omnemque 
alium  colorem  ex  quibufcunque  flori¬ 
bus  herbis» 

tJHodus  item  faciendi  coeruleum  Ger  - 
manicum  ultramarinum:  nec  non 
modus  extrahendi  laccam  ex  cocco, 
ligno  Brafllienfi,  &  rubiatinBorum, 
eum  modo  colorandi  turcoidem  deco 
lorem.  Altus  item  modus  faciendi 
colorem  rubrum  tranflarentem ,  nec 
non  fmaltumrofeum  pro  auro  alii fque 
metallis:  res  non  vulgares  minimeque 
communes. 

Hoc  prafenti  d^  ultimo  libro  demon fro^ 
modum  extrahendi  omne  genus  colo- 
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rum  ex  floribus  ^  herbis  in  ufus  pi- 
Borum,  cjui  quidem  colores  etiam  tin¬ 
gendis  vitris  infervire  poterunt.  Mo¬ 
dum  item  extrahendi  laccam  ex  mul¬ 
tis  coloribus ,  nec  non  modum  extra¬ 
hendi  colorem  ultramarinum  ex  lapi¬ 
de  lazAili ,  qua  omnia  qitidem  in  ufus 
piilorum  cedunt  ^fed  it  a  ut  etiam  arti 
vitraria  infervire  pofllnt;  idque  tam 
in  faperfleie  quam  in  igne  fornacis. 
Praterea  demonflro  modum  faciendi 
colorem  rubrum  tranflarentem  in  vi¬ 
tro,  qui  hodie  ceu  res  minus  utilis  in 
oblivionem  venifle  videtur  :  modum 
it  em  faciendi  encaufium  rubrum  colo- 
rando^pingendo  auro, qua  omnia  ad 
artem  vitrariam  pertinent ,  hodi$ 

m  occulto  latent  ac  paucis  nota  funt; 
pr at  er  multas  alias  res,  quas  huic 
operi  deberi ,  &  curio  fis  nobilibufque 
ingeniis  grata  fore  putavi- 


Cap. 
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C  A  p.  CVIII. 

Lacca  flava  ex  fldribus  genijia  pro  pi-  • 
Boribus. 

EX  foda  vitrariorum  &  calce  lixi¬ 
vium  facies  mediocriter  potens,  & 
in  hoc  lixivio  ad  lentum  ignem  recen-  - 
tes geniftae  flores  ita  coque,  utlixi-  - 
vium  omnem  florum  tincturam  at- 
trahat,  id  quod  cognofces  fi  floresex-  • 
tra<^i albicantes  &  decolores,  &  e- 
contra  lixivium  inftar  elegantis  Tre-  *. 
biani  flavum  flt.  Exemtis  tunc  flori— 
bus  lixivium  invafis  fidilibus  vitria-?: 
tis  focoad  bulliendum  admove ,  ei-‘ 
que  tantum  aluminis  roccae  fuperad-; 
dito,  quantum  dilTolvi  ab  igne  pote-; 
rit.  Deinde  ablatum  ab  igne  lixivium 
in  vas  aqua  limpida  inftrudum  effun-i 
dc,  &  color  flavus  fundum  peter;  quo 
fafto ,  quiefcat  aqua,  decanteturque,; 
atque  alia  recens  affundatur,  &ub:: 
tindura  refcderit,  decantetur,  idquu 
tantifper  fiat ,  donec  fal  lixivii  &  alu-J 
men  omne  a  tin(^ura  ablatum  fit:  noc 
tandd 

j 
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tando  tanto  magis  pulchrum  &  ele¬ 
gantem  fore  colorem,  quanto  tindu- 
ram  a  fale  lixivii  &  alumine  aqua  ma¬ 
gis  purgaveris.  Aquam  autem  intel- 
ligo  communem  ,  cujus  beneficio  fal 
lixivii  &  alumen  aufertur :  fubinde 
autem,  antea  quam  decantetur  aqua, 
fubfidere  tindura  permittatur,  idque 
tam  diu  repetatur ,  donec  aqua  fine 
omni  falfedine  &  non  mutata  exeat; 
id  enim  ablati  falis  &  aluminis  fignum 
eft ,  &  lacca  in  fundo  remanebit  ele- 
gansatquepura,  quam  aquS  bene  de¬ 
cantata  fuper  fegmentis  lini  candidi 
extendes,  &  lateribus  recens  codis  in 
umbra  ficcabis,  &  laccam  habebis  fla¬ 
vam,  quas  pidoribusfimulfii  vitrariis 
infcrvire  poterit. 

c  A  P.  cix. 

Extrahere  lacearn  ex  papavere ,  itidey 
rofis  ^  violis  rubris^  omni(jue  genere 
herbarum  virentium. 


Ecipe  florum  vel  herbarum  iji- 
.nius  ejufdemque  coloris  quam 


vo- 
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volueris  quantitatem  ,  &  eadem  ,  ut 
tapite  centejimo  oQavo  didtum  cft  ra¬ 
tione  procede,  &  laccam  vel  colorem 
habebis  &  tindturam  cujufcunque 
floris  vel  herbae  pro  piftoribus  pul¬ 
chram,  &  jure  magni  faciendam. 


C  A  p.  cx. 


Extrahere  laccam  colorem  ad  pin¬ 
gendum  ex  floribus  aur  antiis ,  papa- 
•vere  erratico,  iride,  violis  ordinariis, 
violis  rubris,  rofis  incarnatis,  e^fu- 
bris ,  floribus  borr aginis ,  brajflca, 
gladioli ,  cjuibufcunque  aliis  :  nec 
non  colorem  viridem  ex  malva,  pim- 
pinella,  omnibufl^ue  aliis  herbis. 


REcipe  cujufcunque  generis  & 
coloris  florem  vel  herbam  ,  qu^ 


recens  trita  chartam  colore  fuo  infi¬ 
ciat  :  fi  qua  enim  hunc  effedhim  non 
praeflat,  huic  operi  apta  non  eft.  Mit¬ 
tatur  in  ampullam  vitream  aqu?  vit^ 
ordinari^,  &  in  protuberantiam  capi¬ 
telli  ,  quae  latiflima  effe  debet ,  mit¬ 


tam- 
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tantiir  folia  florum  vel  herbamm> 
ex  quibus  elicere  tinduram  &  extra¬ 
here  colorem  cupis.  Aptato  poftei 
recipiente  &  capitello ,  lutentur  jun- 
flur^ ,  ignifque  adhibeatur  tempera¬ 
tus,  &  pars  aqu^  vitf  maxirne  fubtilis 
afcendens  in  capitellum ,  primo  in 
protuberandam  ejufdem  fuper  flo¬ 
rum  &  herbarum  folia ,  &  porro  ex- 
trada  eorundem  tindura  in  recipiens 
decidet.  Haec  pars  aqu§  vit^  tenuior 
in  vafe  vitreo  denuo  diftillara ,  pere¬ 
grini  coloris  expers  tranfibit,  iifdem- 
que  ut  antea  ufibus  in fcrvire  poterit, 
remanente  in  fundo  tindura ,  quam 
modice  ficcabis ,  &  laccam  habebis 
ex  omni  genere  florum  &  herbarum 
pro  pi^oribus  optimam . 


c  A  p.  c  xr. 

Cceruleum  injlar  Germanici, 


REcipe  argenti  vivi  partes  duas, 
florum  fulphuris  partes  tres ,  & 
falis  armoniad  odo.  Omnia  fuper 
por- 
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porphyrite trita,  cum  argento  vivo 
in  ampullam  vitream  longioris  colli 
&  in  fundo  lutatam  mitte ,  iifque  i- 
gnem  aren^  lentum  admove ,  ufque 
dum  omnis  abfceflerit  humiditas,  quo 
fedo  claudatur  orificium  vitri ,  au- 
geaturque  ignis ,  ut  in  fublimationi- 
bus  fieri  folet ,  continueturque  ad  fi¬ 
nem  ufque,  &  coeruleum  habebis  fatis 
elegans  &  pulchrum. 


C  A  P.  CXII. 

Modus  quo  turcoidi  naturali  nativus 
fuus  color  deperditus  refii- 
tuitur. 

TUrcoides  fubalbi  &  decolores 
mittantur  in  ampullam  vitream, 
ad) edo  oleo  amygdalarum  dulcium, 
detineanturque  in  cinere  temperato 
&  tepido,  &  bidui  fpatio  colorem  ac¬ 
quirent  pulcherrimum. 


C  A  p. 


Liber  Sepi 


C  A  P.  CXIIL 
(J^ifiurapro  feculis. 
J^Ecipe  ftanni  bene  purgati  libras 

yes,  aeris  purgati  Jibram  unam; 
fundatur  pnmo  as,  &  poftea  ftan- 
num,  optimeque  fufis  &  Jiquatis  illis, 
addantur  tartar.  rubri  tantummodo 

cum  dtmidia  aluminis  drachm^  due, 
nec  non  Arfenid  uncis  dus.  Sine 
omma  evaporare,  &  in  typos  fpecu- 
loium  mitte,  &  materiam  habebis 
|peculorum  optimam  ,  quj  ubi  poli- 
turam  recepit  figuras  exade  reddet- 


l»pidesfretMfis  naturah  referant- 

Pvitm  .  vel  aliud  ex 

vitro  albo  &  candido  vas  conea- 

vum. 
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vum,  vario  genere  colorum  induftu- 
rus  j  recipe  glutinis  pifciuni  y  bidui 
fpatio  in  aqua  communi  macerati ,  & 
tenuiflimi  quantitatem  debitam, eain- 
que  in  ollula  &  aqua  limpida  tanti- 
fper  coque,  dum  optime  diffolvatur. 
Hoc  decodum  ablatum  ab  igne  & 
jam  tepidum  in  Iphaeram  vel  vas  vi¬ 
treum  aliud  infunde ,  &  circumado 
vafe  cura,  ut  tota  vitri  interior  fuper- 
ficies  a  glutine  humedetur  &  made¬ 
fiat,  quofado  quicquid  fupereft  hu¬ 
moris  effundatur.  Inde  ad  manum 
fint  colores  pulverati ,  &  primo  qui¬ 
dem  minium,  quod  flatu  per  tubu¬ 
lum  ex  arundine  ita  injicies ,  ut  nu¬ 
dus  repraefentet ,  &  ubi  vitrum  hinc 
inde  minio  tindum  fuerit ,  beneficio 
illius  tubuh  idem  fmalto  coeruleo,  & 
poftea  aerugine,  nec  non  auripigmen¬ 
to,  &  tandem  lacca  ,  omnibus  probe 
tritis  undulatim  &  diverfis  in  locis  ita 

facies,  ut  mediante  glutine,  quo  vi¬ 
trum  humedatum  eft ,  hi  pulveres 
vitro  adhaereant.  Atque  eadem  plane 
ratio- 
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ratione  cum  reliquis  in  univerfum 
coloribus  procedes.  Pofteapypfum 

recipe  bene  pulveratum,  idquein  fuf. 

ficiente  copia  in  fphaeram  vel  vitrum 

mitte,  confeftim  circumagendo,  & 

^gluten  id feceris,  gypfum  ubique 
&  per  totum  adhterebitj  quofaflo, 
quicquid  ejufdem  fuperaverit,  aufer, 

&  exterior  vitri  fuperficies  jucundif’ 
bmo  aPpeSu  variis  coloribus  tinda, 

:  ?  'uaentis  m  duro  lapide  natura 

bene  glutine  colores  illi  vitro  ufque 
adeo  firmiter  adharebunt,  utrefolvi 
poftea  nunquam  poffint,  &  femper 
pulcherrimi  appareant.  Ha  fphara 

Si-?''  '""'"  vel  ex  alia 

quacunque  materia,  p.ao,  &  deco- 
ns  atque  ornamenti  caula  in  tablina 
vel  pluteos  jucundoadmodumafpe- 
«u  reponuntur,  ^ 


I 
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c  A  p.  cxv. 

Color  Cyanem  'vel  ultramarinus. 

REcipe  fragmenta  lapidis  lazuli, 
bene ,  &  coeruleo  colore  tinda, 
quae  Venetiis  copiose  &  exiguo  pretio 
veneunt,  eaque  in  crucibulo  &  igne 
carbonum  calcinata ,  ignitaque  in  fri¬ 
gidam,  bis  repetito  opere  projice ,  & 
fuper  porphyrite  lapide  in  pulverem, . 
farinae  cribratae  inftar  tenuiffimum  & 
impalpabilem  tere.  Poftea  recipe  re-  • 
finae  pini,  picis  nigrae,  maftichis,  cerae 
novae,  terebinthinae  ana  uncias  tres,, 
olei  lini ,  thuris  ana  unciam  unam. . 
DifTolvantur  omnia  ad  lentum  ignem  ■ 
in  vafe  terreo ,  agitenturque  bacillo, 
ut  optime  coeant ,  &  bene  incorpo-  * 
rata  in  frigidam  projiciantur,  ferven- 
turque  in  ufum.  His  peradis  in  fin- 
gulas  lapidis  lazuli,  ut  fupra  triti ,  li- 
brasrecipe  uncias  decem  maffae,  ex, 
fupradid.sfpeciebuscompofitae ,  iif-l 

demque  in  ollula  ad  lentum  ignem' 
refolutis  fenfim  pulverem  lapidis  la-  ^ 
zuli! 
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tuliafperge,  &  virgula  ut  incorpore¬ 
tur  bene  fubige.  Incorporatis  bene 
omnibus  quicquid  eft  materiae  fubito 
in  vas  frigidi  plenum  projicies,  un- 
difque  oleo  lini  manibus ,  paftillos 
unum  vel  plures  pro  ratione  materiae 
oblongos »  &  rotundos  forma ,  for- 
matofque  in  frigida  per  dies  quinde¬ 
cim  detine,  mutando  aquam  de  bi¬ 
duo  in  biduum.  His  paftillis ,  in  ca¬ 
tillo  terreo  ,  bene  vitriato  &  puro, 
fepofitis,  affundatur  calida ,  in  calda¬ 
rio  feorfim  coda  &  limpida ,  eaque 
refrigefcente  fubftituatur  in  locum 
ejus  calida  recens  alia,  idque  tantifper 
continuetur ,  dum  paftilli  aquae  ca¬ 
lore  diffolvantur ,  quo  animadverfo 
addatur  recens  calida ,  &  videbis  a- 
quam  infici  colore  cyaneo.  Decan¬ 
tetur  aqua  in  ollam  vitriatam  &  pu¬ 
ram  ,  &  paftillis  affundatur  calida  re¬ 
cens,  eaque  colore  infeda  decante¬ 
tur  ut  antea,  tranfeatque  per  cribrum 
anguftum  ,  idque  tandiu  repetatur, 
donec  aqua  colore  nullo  inficiatur. 

I  i  Ad- 
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Advertendum  tamen  eft,  ne  aqua  ni¬ 
mis  calida,  fed  tepida  tantum  fit:  ni¬ 
mio  enim  calore  nigredinem  contra¬ 
hit  hic  color  :  probe  ergo  hoc  obfer- 
vandum  eft ,  plurimum  enim  refert. 
Hae  aquae  coloratae  &  per  cribrum  in 
ollam  trafmiflae,  pinguedinem  quan* 
dam  in  fuperficie  habent ,  quare  per 
horas  24  quiefcant ,  &  color  omnis 
fundum  petet.  Decantetur  tunc  a- 
qua,  &  pinguedo  lente,  alFus^ue  re¬ 
centi  limpida  color  per  cribrum  an- 
guftum  in  ollam  vitriatam  &  puram 
tranfeat,  agiteturque  frequenter ,  & 
magna  pars  fpurcitiei  &  pinguedinis 
in  cribrello  permanebit ,  idque  ter» 
adjedafemper  recenti  aqua,  repeta¬ 
tur  ,  Si  cribrum  toties  ab  omni  im¬ 
munditia  purgetur.  Color  in  ollis 
fervetur  vitriatis ,  fenfim  decantando 
aquam  :  per  fe  enim  ficcefcit ,  &  ul- 
tramarinum  habebis  pulcherrimum, 
quale  ego  Antverpia  faepius  feci. 
Caeterum  major  vel  minor  malfas  fii- 
pradicftae  quantitas  in  fingulas  lapidis 
libras 
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libras  danda  efl: ,  prout  lapis  plus  mi- 
nulye  coloris  continet,  &  color  pul¬ 
chrior  fuerit.  Optime  autem  atque 
ita  terendus  eft  lapis ,  ut  tadum  effu¬ 
giat,  &  color  optimus  erit.  Si  fmal- 
tum  cgeruleum  ordinarium  eadem  ra¬ 
tione  triveris,  &  maffaegumminas  in¬ 
corporaveris,  nec  non  per  dies  quin¬ 
decim  cum  lapide  lazuli  in  digeftione 
detinueris,  &  porro  ut  de  lapide lazii- 
lididum  eft  operatus  fueris,  mate¬ 
riam  habebis  elegantem  fatis  &  fpe- 
ciofam  ,  quae  ultramarinum  mentie¬ 
tur,  Atque  hic  color  non  pidoribus 
modo ,  fed  tingendis  etiam  vitris  in- 
fervit. 


C  A  P.  CXVI. 

Lacca  coccinea  pro  piBorihm, 

T>  Ecipe libram  unam  tomenti  albi 
-■-V  tenuioris ,  eamque  per  diem  in¬ 
tegrum  infrigida  detine,  exemtam- 
que  bene  exprime,  ut unguinofum 
Illud  quod  tondendo  recipit  dema- 
^  S  tur. 
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tur,  &  poftea  alumine  illam  infice,  eo 
qui  fequitur  modo.  Recipe  aluminis 
roccae  uncias  quatuor ,  tartari  crudi 
pulverati  &  in  cacabum  parvum  cum 
quatuor  mcnfuris  aquae  mifii  uncias 
duas;  ubi  bullire  aqua  coeperit,  to¬ 
mentum  injice,  idque  per  dimidium 
horae  fpatium  ad  lentum  ignem  co¬ 
que  ,  &  ablatum  poftea  ab  igne  per 
horas  fex  refrigerare  permitte.  Exem- 
tum  deinde  tomentum  aqua  limpida 
lavabis,  &  ubi  per  bihorium  fteterit 
exprimes  &  ficcari  permittes. 


c  A  p.  CXVII. 


(JHagiJierium  <^tio  cocci  color  cac- 
trahitur. 


REcipe  roenfuras  frigid^  quatuor, 
furfurum  frumenti  libras  qua¬ 
tuor,  pyrethri  orientalis  &  fceni  Grae¬ 
ci  ana  drachmas  duas»  omnibus  in  ca¬ 
cabum  miftis  admoveatur  ignis ,  do¬ 
nec  aqua  tepefiat ,  &  manus  ferre  ca¬ 
lorem  ejufdem  poflit.  Inde  aqua  au- 
fera- 
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feratur  ab  igne  dc  cacabus  panno  te¬ 
gatur  ,  ut  calorem  quam  diutiffime 
fervet,  quiefcendo  per  horas  24»  qui¬ 
bus  exadis  lixivium  decantetur  in  u- 
fus  infrafcriptos. 

Recipe  ollulam  puram  ,  in  ean- 
demque  mitte  menfuras  tres  frigidae, 

&  unam  magifterii,  &  ubi  jam  bullire 
coeperit,  adde  grana  Kermes,  hac  ra¬ 
tione  contufa.  In  Mortario  aeneo, 
contunde  unciam  unam  granorum 
Kermes,  eamque  bene  contufam  per 
cribrum  toties  tranfmitte ,  ut  tota 
tranfeat.  Poftremo  recipe  aliquan¬ 
tum  tartari  crudi ,  idque  in  mortario 
illo  tunde ,  &  tartarum  omnem  fun¬ 
do  mortarii  &  piftillo  adhaerentem 
tinduram  in  fe  recipiet.  Hoc  tarta¬ 
rum  cum  cribratis  granis  Kermes  per- 
miftum,  in  aquam,  ubi  bullire  coepe¬ 
rit,  mitte,  ibidemque  ut  aqua  tinga¬ 
tur  ,  per  tantum  temporis Tpatium, 
quantum  recitando  Miferere  md  &c. 
fufficit,  relinque.  Poftea  recipe  alu¬ 
mine,  ut  fupra,  infedum  tomentum, 
I  4  ubi 
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ubi  per  dimidiam  horam  in  frigida 
fteterit ,  &  aqua  in  ollula  bene  tinda 
fuerit,  idque  exprefsa  bene  aqua  mit¬ 
tatur  in  ollulam  ,  &  bacillo  bene  ver- 
fetur ,  ut  prompte  tinduram  fufci- 
piat.  Per  dimidiam  horam  in  eo  ftatu 
permaneat,  ira  tamen  ut  leniter  bul¬ 
liat.  Poftea  auferatur  ab  igne  ollula, 
exemtumque  dum  ligno  puro  verfa- 
tur  tomentum,  in  vas  frigida  plenum 
projiciatur,  &  fub  finem  dimidiae  ho¬ 
rae  aqua  omnis  derivetur,  fubmitten- 
do  recentem  frigidam :  qua  iterum 
derivati  tomentum  exprimitur,  &  in 
loco  a  pulvere  immuni  ad  ficcandum 
feponitur,  fed  extenfum,ne  vel  fitum 
contrahat ,  aut  alias  incalefcat.  Ad¬ 
vertatur  ut  ignis  femper  oppido  len¬ 
tus  fit :  fortior  enim  ignis  tinduram 
reddit  nigram.  Poftea  lixivium  facies 
hoc  modo:  Cineres  farmentorum  vel 
falicis,  aut  cujufcunque  alterius  mol¬ 
lioris  ligni  telae  cannabinae  duplici 
impone,  affufamquefenfim  frigidam 
percolare  in  fubjedum  vas  permitte, 
& 
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&quicquid  percolatum  fuer/t,  dc- 
nuo  cineri  ad  percolandum  affunde. 
Poftea  quiefcat  lixivium  per  horas 
viginti  quatuor ,  ut  cineres  fundum 
petant,  &  lixivium  purum  atque  lim¬ 
pidum  reddatur ,  quibus  exadtis  de¬ 
cantetur  in  vas  aliud ,  removendo 
quicquid  eft  terreftre ,  quia  bonum 
non  eft. 

In  hoc  lixivium,  dum  friget,  mitte 
tomentum  illud  cocco  tindlum ,  & 
cura  ut  ad  ignem  bulliat  maxime  mo¬ 
deratum  :  ea  enim  ratione  lixivium 
rubro  colore  tingetur ,  &  tomenti 
tini^uram  aflumet.  Primo  ergo  non¬ 
nihil  tomenti  recipe ,  atque  bene  ex¬ 
prime,  &  fiquidem  coloris  expers 
fuerit ,  aufer  lebetem  ab  igne.  Hoc 
enim  eft  fignum  lixivium  affumfilTe 
tincfturam  tomenti  coccineam. 

Poftea  tibiale  lineum,  vel  ut  vulgo 
manicam  Hippocratis  fuper  capaci 
lebete  vel  cacabo  fufpendes ,  &  per 
hoc  tibiale  tin(5l:uram  omnem  perco¬ 
labis,  ipfo  etiam  immiffo  tomento:  & 

I  S  ubi 
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ubi  lixivium  omne  percolatum  fuerit 
exprime  tibiale  fimul  &  tomentum, 
ut  omnem  tinduram  habeas ,  &  in¬ 
vertendo  illud  a  pilis  lava,  ut  purum 
evadat  nitidumque. 

Peradis  his  recipe  aluminis  roccae 
pulverati  uncias  duodecim,  eafque  in 
vitrum  grande  frigida  plenum  mitte, 
ibique  tandiu  detine,  donec  alumen 
omne  folutum  fuerit ,  &  ubi  jam  il¬ 
lud  in  aquam  abierit,  manicam  a  pilis 
optime  mundatam  fuper  duobus  ba¬ 
culis  ita  extende ,  ut  qua  parte  orifi¬ 
cium  ejus  patet,  fuperiora,  qua  in  py- 
ramidem  exit  inferiora  &  fubje(fi:um 
vas  rpedet.  Poftea  aquam  omnem 
alumine  infed:am  in  lebetem  vel  ol¬ 
lam,  qua  cocci  tindura  continetur 
effunde ,  &  ftatim  tindura  beneficio 
hujus  aquae,  quodam  quafi  coagulo, 
^lixivio feparabiiur.  Ergo  lixivium 
fimul  &tinduram  omnem  ex  ollul4 
pura  in  manicam  eflfunde,  &  lixivum 
tranfibit  purum  &  limpidum,  rema¬ 
nente  in  manica  cocci  tindura ;  vel  fi 
omni- 
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omnino  aliquid  coloris  fecum  traxe¬ 
rit  lixivium  ,  denuo  in  manicam  re¬ 
deat,  &  confecflum  erit  negotium. 
Deinde  globulos  tindurae ,  manicae 
adhaerentes ,  ligula  lignea  pura  mo¬ 
vendo  mifce,  pofitifque  ordine  late¬ 
ribus  recens  codis ,  laccam  a  manica 
folutam  >  &  Tegmentis  lini  exceptam, 
&  latius  aliquanto  extenfam  illis  im¬ 
pone,  ut  cito  &  bene  ficcefcat:  etenim 
diuturno  humore  fitum contrahit,  & 
colorem  reddit  illepidum.  Quare  fi 
lateres  plus  humoris  imbiberint,  fub- 
ftituendi  erunt  recentes  alii,  tanto 
enim  citius  ficcefcit,  ficcata  jam  lacca 
auferatur  a  Tegmentis  lini,  &  color 
erit  pro  pidoribus  optimus ,  qualem 
ego  Pi/is  faepius  paravi.  Notandum 
autem  eft ,  h  color  magis  quam  decet 
plenus  &  fatur  fit,  plus  aluminis  roc- 
.C33,  fi  dilutior,  aluminis  minus  ad¬ 
dendum  efie ,  &  colores  efficies  ad 
guftum&  voluntatem  tuam. 
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C  A  1>.  CXVIII. 

Lacca  ex  ligno  Brafilienft  rubiay  val~ 

de  pulchra» 

SI  ex  his  fpeciebus  f^orfim  &  una¬ 
quaque  earum  per  fe  laccam  ex¬ 
trahere  volueris,  eadem  plane,  utfu- 
pra  de  granis  Kermes  didum  eft ,  ra¬ 
tione  procedes,  tingendo  aquam  hac 
vel  illa  fpecie ,  ita  tamen  ut  minus  a- 
luminis  in  fingulas  ligni,  &  rubi^  un¬ 
cias  quam  granorum  des.  Etenim 
tindura  granorum  altius  latet,  quam 
quae  ex  ligno  Brafilienfi  &  rubia  ex¬ 
trahitur.  Cum  ratione  ergo  dandum 
eft  alumen,  id  quod  praxis  docebit. 
Praeterea  in  fingulas  tomenti  libras 
plus  ligni  Brafilienfis  &  rubiae  dabis, 
sainus  enim  quam  grana  Kermes  tin- 
durae  habent ,  &  hac  ratione  laccam 
pro  pidoribus  fatis  pulchram,  &  mi¬ 
nore  quam  ex  granis  impenfa  habe¬ 
bis;  ex  rubia  priefertim ,  quae  laccam 
praebet  pulcherrimam  &  coloris  fpe- 
ciofi. 


C  A  P. 
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iif 

c  A  p.  CXIX. 

Lacca  ex  granis  Kermes :  modus  alifft 
magis  expeditus, 

IN  hoc  modo  a  me  Pifis  invento,’ 
non  tomentum  occurrit,  non  ma- 
gifterium,  non  lixivium,  non  tindura 
lanae ,  nec  tot  alia ,  quot  in  fupra  di- 
<9:o,  utut  veriflimo,  revera  tamen  la- 
boriofiiTimomodo.  Expeditiffimus 
ergo  hic  modus  eft ,  &  eundem  efFe- 
dum  producit,  atque  hac  ratione 
peragitur.  Recipe  aquam  vitae,  quae 
primo  deftillaverit ,  &  in  lagenam  e- 
jufdem  mitte  libram  unam  aluminis 
bene  pulverati,  ut  diflblvatur.  Poft- 
ea  addatur  uncia  una  granorum  Ker¬ 
mes  pulveratorum,  cribratorumque, 
ut  fupra.  Omnis  haec  materia  lerve^ 
tur  yafe  vitreo ,  quod  collum  habeat 
minime  anguftum ,  agiteturque  be¬ 
ne  ,  &  aqua  vitae  mirum  in  modum 
tingetur.  Hoc  perado  ftet  per  qua¬ 
triduum  ,  &  effundatur  in  vas  ter¬ 
reum  vitro  obduaum.  Deinde  re- 
cipe 
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cipe  aluminis  roccae  uncias  quatuor, 
cafque  in  aqua  communi  diflblve,  at¬ 
que  hanc  aquam  folutionis  effunde  in 
vas  illud  ,  quo  aqua  vita  granis  Ker- 
mes tin^a  fervatur,  &  fuper  vafe  ter¬ 
reo  per  manicam  extenfam,  ut  de  lac¬ 
ca  &  tomento  didum  eft,  cola ,  &  a- 
quavitx  tranfibit  coloris  omnis  ex¬ 
pers  ,  relinquendo  tinduram  in  ma¬ 
nica.  Quod  fi  coloratior  aliquanto 
tranfiverit ,  coletur  denuo ,  &  clara 
evadet  H gec  lacca  cochlearibus  par¬ 
vis  ligneis  &  puris  excipitur,  &  ea¬ 
dem  prorfus,  ut  antea  didum  eft,  ra¬ 
tione,  ficcatur.Sc  exiguo  labore  quan¬ 
titatem  lacc^  granorum  Kermes  mul¬ 
to  majorem  &  nobiliffimam  habebis, 
uti  Pifis  probatum  eft. 


Gap.  CXX. 

Rubrum  in  vitro  pellucidum. 

REcipe  magnefiam  fubtiliflime 
tritam ,  eamque  cum  altero  tan¬ 
to  falis  nitri  purificati  permifee ,  &  in 
vafe 
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Yafe  terreo  ad  reverberandum  &  cal^ 
cinandum  per  horas  24  in  igne  deti¬ 
ne  1  extra(aamque  poftea  &  aqua 
communi  calida  lotam  ,  atque  afale 
leparatam  ficca ,  &  colorem  referet 
rubicundum.  Addatur  aequale  pon¬ 
dus  falis  armoniaci  y  omniaque  fuper 
porphyrite  trita  aceto  deftillato  im¬ 
buantur.  ficcenturque.  Poftea  mit¬ 
tantur  in  retortam,  quae  ventrem  ha¬ 
beat  largum,  &  oblongius  collum,  at¬ 
que  per  12  horas  ignis  arens  fubli- 
matorius  adhibeatur.  Poftea  confra¬ 
cto  vitro,  permiftifque  omnibus,  que 
fublimata  erunt,  vel  in  fundo  refide- 
bunt ,  pondus  materis  exquiratur, 
tantumque  falis  armoniaci  addatur» 
quantum  fublimatione  deceffii ,  o- 
mniaque  trita ,  &  aceto  ut  antea’im- 
buta  ,  in  ejufdem  forms  retorta  ad 
fublimandum  feponantur,  idque  tan- 
diu  repetatur  ,  ufque  dum  magnefia 
in  fundo  fufilis  remaneat.' 

Hsc  illa  medicina  eft ,  qu®  cry- 
ftallum  &  paftas  colore  rubro  dia- 
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phano,  inftar  rubini  tingit,  atque  hu¬ 
jus  medicina:  viginti  unciae  in  fingu- 
lascryftalli  vel  vitri  uncias  dantur. 
Plus  tamen  vel  minus  dari  poterit, 
prout  exigere  coloris  ratio  videbitur. 
Magnefiam  autem  oportet  efle  Pe- 
demontanam  &  bonam ,  haec  enim 
vitrum  pulchro  rubini  &  mirum  in 
modum  fpeciofo  colore  tingit. 


c  A  p.  cxxr. 


Rubrum  infiar  [anguinis, 

Yltri  plumbi  libras  fex ,  nec  non 
vitri  communis  libras  decem  in 
ollam  vitro  albo  obdudam  mitte, & 
ubi  vitrum  codum  purgatum  que 
fuerit,  adde,  fed  moderate  &  cum  ju- 
diciojfcoriam  rubram.  Incorporetur, 
mifceaturque  vitrum  optime.  Poftea 
addatur  tartarum  rubrum  pulvera- 
tum ,  &  vitrum  fanguinis  inftar  rubi¬ 
cundum  evadet.  Quod  fi  color  ni¬ 


mis  dilutus  fuerit,  addatur  plus  fco- 
riae  &  tartari ,  &  vafe  beue  ignito ,  vi¬ 
trum  dubio  procul  bene  tingetur. 

Cap. 
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c  A  P.  CXXIL 


Color  BalaJJii. 

FRittam  cryftalli  olJa  exceptam 
in  fornacem  mitte,  &  in  aquam 
ter  projice  ,  pofteaque  magnefia  Pe- 
demontana  praeparata  tinge  ,  &  pur- 
purafcef.  Adde  aluminis  catini  per 
incerniculum  trajedi  quantum  fat 
eft,  ut  purpureum  evadat  vitrum:  id- 
que  odies  facies,  notando,  vitrum 
addito  al  umine  non  nigricare ,  fed  fla- 
vefcere,  &  in  rubrum  colorem  verge¬ 
re ,  abfcedente  magnefia.  Poftreraa 
vice  magnefiam  foIam,&  nihil  alumi¬ 
nis,  nifi  intenfus  nimis  color  fit  adde, 
&  colorem  habebis  balaflii  pulcher¬ 
rimum. 


C  A  P.  C XXI  II. 
Extrahere  animam  Saturni,  (jua  inm» 
gotio  fmaltorum  vitri  plurimis 
rebus  infervit, 

L lithargyri um  bene  tritum  in  vas 
fidile  vitriatum  mitte ,  aflFunden- 
do 
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do  tantum  aceti ,  ut  quatuor  digito¬ 
rum  altitudine  exundet.  Sine  ftare, 
donec  acetum  ladis  colorem  attra¬ 
hat, id  quod  confeftim  fieri  folet.De- 
cantetur  acetum  coloratum  ,  afFufo, 
ut  antea  recenti  alio,&  ubi  coloratum 
fuerit ,  decantetur  ut  fupra  ,  idque 
tandiu  fiat, dum  acetum  colorem  nul¬ 
lum  alTumat.  Mittatur  acetum  omne 
coloratum  in  vas  terreum  vitriatum, 
&  quiefcat ,  donec  materia  laiSlea  re- 
federit ,  &  acetum  liuipidum  decan- 
t  etur.  Ladea  enim  illa  materia  anima 
&  pars  Saturni  nobiliilima  eft,  quae  in 
negotio  encauftorum  &  vitri  pluri¬ 
mis  rebus  infervit.  Quod  fi  ladea  illa 
materia  non  bene  refederit ,  frigidam 
affunde :  ea  enim  hoc  prasftare  foleti 
ut  fundum  petat ,  fi  vero  ne  fic  qui¬ 
dem  refederit,  acetum  &  aqua  evapo¬ 
ret:  pars  enim  aceti  maxime  fubtilis,, 
&  multi  in  re  vitaria  ufus  in  fundo 
refid  er. 


Cap, 
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C  A  p.  CXXIV. 

Smaltum  rofeum  ,  Italis  Rofichicro 
di^um^  qao  aurum  pingitur, 

H  Abeas  frittam  cryftalli  bac  ra¬ 
tione  factam  ;  Recipe  falis  pul¬ 
verei  libras  decem  ,  tarfi  candidi  te- 
nuiffime  triti  libras  odo.  Hanc  ma¬ 
teriam  aqua  fubige ,  ut  malTa  folidior 
fiat, ex  qua  placentulas  formabis  exi¬ 
guas, &  tenues.  Has  placentulae  in  vaft 
fidilia  &  fornaculam  mittantur ,  ad 
exemplum  calcariae  fornacis  fadam, 
&  pci  horas  decem  calcinentur:  vel  fi 
iftjufmodi  fornax  ad  manum  non  fit, 
mittantur  in  cameram  fornacis  prope 
fpiraculum  vel  aperturam  ,  per  tres 
quatuorve  dies, donec  bene  calcinatas 
fuerint.  Adde  calcis  plumbi  ftanni- 
que  ex  praefcripto  capitis  95.  praepa¬ 
ratae, nec  non  tartari  albi  calcinati  ana 
libras  duas ,  mixtaque  omnia  in  vas 
vitro  candido  obdudum  mitte, &ubi 
jam  benefufa  purgataque  fuerint  in 
aquam  projice ,  idqucbis  fiat,  coque 
fado 
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fa<5to  in  fornacem  denuo  redeant ,  & 
ubi  bene  purgata  fuerint,  addantur 
unci^  decem  fcoriae  rubrae,  &  incor¬ 
porentur.  Poftea  crocus  Martis  aqua 
forti  faiJ^us,  haud  aliter  acmagnefia 
folet,fenfim  addatur,  &  per  fex  horas 
quiefcat ,  &  fi  color  nondum  refpon- 
derit ,  addatur  ut  antea  fenfim  non*» 
nihil  croci  Martis, ufque  dum  difide- 
ratum  colorem  obtineas. 


Cap.  CXXV. 

Smaltum  rofeum  /mi  Aura  altui 

REcipe  frittae  cryftalli  i  ut  capite 
procedente  124.  didum  eft  pr^- 
paratae,  libras  quatuor ,  eafquein  vafe 
vitriato  puro  liquatas  purgatafquc  in 
aquam  ^ffunde ,  iterumque  in  forna¬ 
cem  mitte ,  &  ubi  bene  purgatae  fue¬ 
rint, addatur  fenfim ,,  &  fingulis  vici¬ 
bus  uncia  femis  calcis  plumbi  &  ftan- 
ni,utfupra  capite  91.  praeparatae ,  & 
incorporetur ,  videaturque  an  color 
cinereus  appareat,  quo  animadverfo 
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fubfiftendum  *  ne<][ue  plus  pulveris 
addendum  eft,  ne  color  cinereus  in 
album  degeneret :  id  enim  bonum 
non  eft.  Calci  &  vitro  purgatis,  den¬ 
tur  mimi  optimi  uncise  duae ,  &  ubi 
omnia  incorporata  purgataque  fue¬ 
rint,  projiciantur  in  aquam,  &  in  for¬ 
nacem  redeant,  ibidemque  per  horas 
odbo  detineantur.  Poftea  addatur  ae¬ 
ris  calcinati  vel  feoriae  rubrae,  nec 
non  tartari  albi  crudi  ana  uncia  femis 
&  bene  permifeeatur,  ac  tandem  adji¬ 
ciatur  hsmatitis,  quo  machaeropaei  in 
poliendis  gladiis  utuntur,  nec  non 
i^ulphuris  fixi  ana  drachma  una.  Mi- 
fceantur,  &  incorporentur,  videatur- 
que  an  color  refpondeat,  &  fi  nimis 
latur  fit  magnefiae  nonnihil  addatur, 

&  diluetur,  &  contra  fi  nimis  dilutus 
Lt,  addatur  parum  fulphuris  fixi,  nec 
non  Iapidis  h^matitis,  cum  modico 
feon^  rubrae,  &  tartari  albi ,  idque 
tantifper  donec  color  ex  voto  fit. 


Cap, 
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c  A  P.  CXXVI. 

Quomodo  fuJphur  in  ufus  frpradiBos  fi¬ 
gatur. 

FLores  fulphuris  per  horae  unius 
fpatium  in  oleo  communi  coque. 
Deinde  removeantur  ab  igne ,  ace¬ 
tumque  affundatur  fortiffimum  $  & 
fulphur  ftatim  fundum  petet,  innata- 
bitque  oleum  aceto.  Evacuetur  u- 
trumque  &  fulphuri  affundatur  o- 
leum  recens, procedaturque  utfupra, 
idqueter,  &  fulphur  habebis  fixum 
ad  ufus  fupradidos. 


C  A  p.  CXXVII. 

vitrum  infiar  fanguinis  rubrum, 
quod  fmalti  rofii  loco  infer- 
vire  poterit. 

Vitri  plumbi  librae  fex  &  frittae 
cryftalli  librae  decem  in  olla  li- 
quefcant,  purgentur ,  in  aquam  pro¬ 
jiciantur,  ac  denuoin  ollam  redeant, 
&  bene  purgentur.  Ubi  bene  purga- 
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tx  fuerint,  addantur  fcorig  rubre  cal- 
cinatg  quatuorvelfex  unciae,  &  bene 
percoquantur  ac  purgentur.  Poftea 
addatur  tartarum  rubrum  pulvera- 
tum  ,  &  incorporetur,  purgeturquc 
&  videatur  an  color  placeat :  &  fi, 
quidem  fatis  plenus  non  fit  ,  adda¬ 
tur  tantum  fcoriac  rubrae  &  tartari 
quantum  fatis  efle  videbitur ,  capia- 
turquefpecimen,  idquedenuoinca- 
ieicat,  donec  fatis  rubrum  fit,  ide- 
nim  intendendi  coloris  gratia  fit. 

C  A  P.  CXXVIIL 
Modus  faciendi  fmaltum  rofeum ,  ex- 
forimento  comfrohatus. 

ut  fupra  cafite  1 24 
^  prspararae,  exempli  gratia ,  Jibr® 
in  ollam  vitriatam,  & 
ubtbenepurgataa  fuerint,  addant^ 
quatuor  diftindis  temporibus,  &  per 
tervalla,quatuor  uncif  calcis  pIuL 

b.&ftann.,exprarrcriptoc.^4™, 

*®’i"corporenturquebenl  Ubi 

omnia 


omnia  incorporata  &  bene  purgata 
fuerint,  projiciantur  in  aquam,  ac  de- 
nuo  in  ollam  redeant ,  fundantur  & 
purgentur  optime ,  eoque  fado  ad¬ 
datur  fcoriae  rubrae,  malTam  pleno  co¬ 
lore  inficientis,  uncia  una  femis ,  id- 
que  tribus  diflindis  temporibus ,  be¬ 
ne  mifcendo  vitrum.  Incorporetur, 
purgetur ,  &  poft  bihorium  addatur 
croci  Martis,  ut  fupra  cadite  i6  prae¬ 
parati,  uncia  una  femis ,  idque  tribus 
diftindis temporibus.  Mifceatur  be¬ 
ne,  incorporetur ,  &  purgetur  trium 
horarum  fpatio.  Poftea  addantur  un¬ 
ciae  fex  tartari  ufti ,  &  fuliginis  cami¬ 
ni  bene  vitrificatae  uncia  una.  Tar¬ 
tarum  ,  ut  in  Calcedonio  didum  eft, 
uratur,  admifceaturque  croci  Martis, 
fulphure  ut  fupra  fadi,  uncia  femis. 
Atque  hi  pulveres  bene  triti,  quatuor 
diftindis  vicibus  vitro  dentur ,  mi- 
fceanturque  omnia  bene,  fed  ita  ut 
femper  temporis  aliquod  fpatium  in¬ 
tercurrat.  Etenim  intumefcunt,  at¬ 
que  hoc  efficiunt,  ut  vitrum  mirabi- 


Liber  Septimus.  225 
'liter  eflFervefcat.  Addito  omni  pul¬ 
vere  vitrum  per  horas  tres  quiefcat  & 
purgetur.  Poftea  mifceatur  denuo, 
&  experimento  fado ,  fi  vitrum  fan- 
guinis  inftar  rubicundum  &  tranflu- 
cidum  appareat,  bene  habet;  fin,  ad¬ 
datur  denuo  tartarum  uftum ,  cum 
fuligine,  &  croco  Martis ,  utfupra, 
idquelenfim  ,  donec  defideratus  co¬ 
lor  exeat,  permittendo,  ut  vitrum 
addito  pulvere  per  horae  fpatium 
quiefcat,  quo  exado,  &  exemto  fru- 
itulo  vitri,  eoque  candefado ,  fi  fan- 
guininis  inftar  rubicundum  &  pellu- 
eidum  fit,  bonum  eft,  &  pingendo 
auro  infervit ,  ut  Vifis  faepius  proba¬ 
tum  eft. 


c  A  P.  CXXIX. 


Rubrum  tranjlucidum. 


Alcinetur  aurum  aqua  regia,  id- 
^  que  faspius,  affusa  quinquies  vel 
exies  eadem  aqua.  Hic  auri  pulvis 
ollam  fi^cilem,  &  fornaculam  mit- 
K  tatur. 
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tatur,  tantifper,  ufque  dum  in  pulve¬ 
rem  abeat  rubrum ,  id  quod  plurium 
dierum  fpatio  eveniet.  Atque  hic 
pulvis  ruber  fi  cryftallo  purgatae ,  & 
in  aquam  faepiusprojedae ,  pedeten- 
tim,  &  cum  judicio  addatur ,  verum 
tranfparentis  carbunculi  ruborem  ex¬ 
hibebit,  ut  experimento  compertum 
cft. 


C  A  P.  cxxx. 

{Jiiodm  figendi  fulphur,  ut  fmalto  rofei 
coloris  inferviat, 

Flat  lixivium  ex  calce  &  acri  cinere» 
qualis  eft  quercinus,  in  eoque  ful¬ 
phur  optime  coquatur.  Hoc  enim  li¬ 
xivium  fulphuri  unguinofum  &  com- 
buftibile  illud  adimit,  quod  naturali¬ 
ter  habet ,  mutatoque  lixivio  fulphur 
candidum  evadit ,  nec  non  incombu- 
ftibile  &  fixum,  atque  aurificibus  in- 
fervit,  ut  aurum  pingant. 


Cap. 
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c  A  p.  cxxxr. 

■  Vitriolum  Veneris,  Je  fnpra  in  fim 

caditis  3 1  diElum  ejf. 

j  Rucibula  lutata  mittantur  in 
medios  carbones  ardentes  for¬ 
nacis  anemi$,  &  carbonibus  bene  o- 
perta  ftent  per  bihorium,  quo  exado 
fornax  per  fe  refrigefeat,  exemtifque 
crucibulis  aes  calcinatum  coloris  erit 
nigricantis  ,  qui  purpurei  obfcurioris 
aliquid  admixtum  habeat.  Hoc  xs 
ea  ratione  calcinatum  ,  teratur  opti¬ 
me,  &  cribretur.  Adfit  poftea  vas  fi- 
ftile  rotundum,  &  in  fundo  planum. 
,in  rhufaa  tegams  diftum ,  quod  ie- 

vPl^f  Tummitate 

veltaltigio  ferrum  tranfverfum  ha¬ 
beat,  cui  vas  carbonibus  plenum  im- 
'Ponatur,  fuccenfifque  illis ,  immitta¬ 
tur  Oipradidum  ^s  calcinatum,  adje- 
ttis  prius  in  fingulas  aeris  libras  unciit 
lexiulphuris  communis  pulverati  & 
curnaerepermiftis.  Ubi  jamvasH- 
^calefcere,  &  fulphur  inflammari  at- 

K  2  q^g 
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que  comburi  coeperit ,  unco  longiore 
ferreo  vertatur ,  agiteturque  conti¬ 
nue,  ne  vafi  adhaereat,  velinmaflam 
coeat,  idque  continuetur ,  donec  ful- 
phur  omne  abfumtum  fit ,  &  fumum 
nullum  emittat.  Tunc  vas,  ita  ut  eft 
calidum  ,  ab  igne  auferatur ,  exem- 
tumque  aes  cochleari  vel  quo  fimili, 
inftrumento ferreo,  optime  in  mor¬ 
tario  aeneo  tundatur,  tranfeatcjue  per 
cribrum ,  &  pulverem  dabit  nigrum. ; 
Procedatur  eadem  plane  ratione  ter, 
hac  adhibita  cautela,  ut  vas  tertii, 
calcinatione finita  tamdiu in ignede- 
tineatur,  donec  aes  quod  eidem  ineft,* 
colorem  afTumat  rubefeentem  fui-, 
vum,  quo  fufeepto  auferatur  ab  igne, 
tundaturque  in  mortario  aeneo  ut 
antea,  &  colorem  habebis  pr^di(5lum,f 
nec  non  calcem, parando  vitriolo ,  de 
quo  infra  dicetur,  aptam. 
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c  A  p.  cxxxri. 

Vitriolum  aeris, 'i/f/  ut  vulgo  Veneris, 
Jine  corrojivts ,  ex  quo  verus  ^  in- 
tenfus  color  caeruleus  extrahitur: 
res  mirabilis. 

UT  jam  ex  fupradiiflo  aere  calci- 
nato  vitriolum  extrahatur ,  ha¬ 
beas  pro  ratione  ^ris  calcinati  unam 
vel  plures  ampullas ,  debitse  capacita¬ 
tis,  vitreas,  &  exempli  gratia  libra  tina 
Illius  xris  mutatur  in  ampullam  fex 
librarum  aqus  capacem.  Aqua  fit 
communis  &  limpida,  &  una  cum 

sre  calcinato  arens  fornacis  impona- 
tur,  adhibeaturqueignis temperatus 
per  horas  quatuor,  donec  librscir- 
citer  du»  ilhus  aqu®  evaporaverint, 
id  quod  oculo  dircernere  licet.  Poftea 
refrigelcat  fornax  .  &  aqua  leniter 

on?d j  vitriataj  $s  autem 
quod  in  fundo  reliquum  eft ,  redeat 
m  fornacem ,  ut  omnis  evanefcat  hu- 

miditas.  auicquidaqu^decantatum 
>  colorem  habebit  csruleum 
Kj  plc- 
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plenum  ,  admirandge  pulchritudinis. 

Quiefcat  aqua  per  biduum  i  &  pars 
quaedam  sris,  ruffum  quid  referens, 
fundum  petet.  Filtretur  aqua  more 
folito,  fubjtclisvafis  vitreis,  &  pars 
aeris,  quae  in  fundo  relidet ,  mittatur 
in  vas  fiaile  ,  ut  omnis  abfcedat  hu- 
miditas,  &  cum  lingulis  aeris  libris 
permifceantur  unciae  lex  calcinati  lul- 
phuris,calcinenturque  denuo,  ut  fu- 
pra,  &  dum  fulphur  fumat ,  ferro  ut  i 
antea  agitetur ,  ne  vafi  adhaereat ,  &  :■ 
ut  bene  calcinetur.  Calcinatione  o- - 
ptime  fada ,  eximatur  ex  olla ,  ita  ut  t 
eft  calidum,  tundaturque  bene ,  &  ; 
pulverem  dabit  nigrum,  qui  cum  un-  ■ 
ciis  fex  triti  pulveris  ut  antea  permi- 
flus,  agitetur ,  calcinetur ,  &c  ferro  , 
continue  ut  fupra  agitetur  ,  id  enim  : 
neceffum  eft,  atque  tantifper  in  igne 
detineatur,  donec  aes  colorem  acqui¬ 
rat  ex  ruffo  fulvum.  Auferatur  ab 
igne,  atque  ita  ut  eft  calidum  j  in; 
mortario  aeneo  optime  tundatur,  cri- 
breturque  cnbro  anguftiore ,  &  ea-  • 
demi 


dem  ut  antea  ratione,  adje<5i:-s  fexa- 
quae  libris  in  a-ena  fornacis  ad  ignem 
lentum  per  qua*uof  horas ,  ufque  ad 
confumtionem  tertif  detineatur.  De¬ 
cantetur,  filtfetur  ,  &  quiefcat  aqua, 
&  reliquiae  aeris  in  fornacem  redeant, 
adjedisad  fingulas  aeris  libras  unciis 
fex  triti  fulphuris,  ut  fupra.  Et  quia 
in  hac  operatione  non  unum  plerum¬ 
que  vas  dirumpitur,  in  locum  eorum 
qu$  vel  dirupta  funt ,  vel  rimas  ege¬ 
runt,  fubftituenda  funt  alia  ,  ne  aere 
in  cineres  &  carbones  delapfo  totum 
opus  pereat.  Repetatur  hic  proceiTus 
quinquies,  vel  fexies,  &  aes  terrae  mol¬ 
lioris  inftar  erit ,  tindruramque  fuam 
caeruleam  in  aquis  filrratis  relinquet, 
quae  coi! e<a-$  denuo  folito  morefil- 
trentur  ,  abjeftis  fecibus ,  &  aquam 
habebis  limpidiflimam,  coloris  caeru¬ 
lei,  &  admirandae  pulchritudinis. 
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C  A  p.  CXXXIII. 
{Jiioiui  extrahendi  vitriolum  ex  his 
aquis  coloratis* 

AMpullam  vitream  ,  qu?  tresa- 
qu^  libras  recipiat, hac  aqua  co¬ 
lorata  repletam ,  in  cinere  vel  arena 
fornacis  ad  ignem  lentum  ut  evaporet 
detine ,  pofitis  prope  fornacem  pluri¬ 
bus  ampullis,  colorata  illa  aqua  reple¬ 
tis  ,  ut incalefcant,  unde  poftea  quic- 
quid  humoris  ampullas  majori  evapo¬ 
rando  decedit  fenCim  cochlearibus  vi¬ 
treis  calide  reftituitur,  idque  ne  affusa 
frigida  rumpatur ,  &  omnia  pefTum 
eant.  Hujus  aquae  colorat^  librae  de¬ 
cem,  evaporando  ad  duas  cum  dimi¬ 
dia  ,  vel  tres  libras  redadae ,  tin(5l:ur^ 
plurimum  continebunt.  Mittantur  in 
vafa  fifiilia  vitriata ,  &  per  nodem  in 
loco  humido  &  frigido  quiefcant,  & 
vitriolum  invenies  aeris  lapillatum,  & 
cryftalli  inftar  acuminatum  ,  quod 
Smaragdi  orientalis  fpecicm  referet. 
Decantetur  omnis  aqua  ,  ficcetur  vi- 
triolunijUt  non  cohaereat,  &  quod  re¬ 
liquum 
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liquum  eft  aqu^  ufque  ad  confumtio- 
nem  dimidiae  evaporet ,  colledoque 
denuo  vitriolo,  eadem  ratione  proce¬ 
datur,  donec  aqu?  nihil  fuperfit.  Hu¬ 
jus  vitrioli  libra  una  mittatur  in  retor¬ 
tam  ,  luto  forti  optime  lutatam,  non 
admodum  magnamjfed  qug  recipiens 
habeat  amplum  &  capax,  &  per  qua- 
tuor  horas  continuas  ignis  adhibeatur 
maxime moderatus.Etenim  11  in  prin¬ 
cipio  ignem  vel  tantillum'  adaugeas, 
humidi  illi  &  flatulenti  fpiritus  vitrio¬ 
li  tanta  violentileiumpunt,  ut  reci¬ 
piens  nullum  fit ,  quod  fuftinere  im¬ 
petum  eorundem  poffit.  Hoc  ergo 
maxime  obfervandum  eft,  ut  ignis  m 
principio,  &  per  quatuor horas  ben^ 
temperatus,  &  jundurae  Optime  lu¬ 
tatae  ftnt.  Poftremo  ubi  ficciores  fpi¬ 
ritus  fub candida  Tpecie  afcendere  in^ 
cipient,  ignem  adhibe  potentem,con- 
tinuando,  ufque  dum  recipiens  in- 
clarefcere  &  plane  frigere  coeperit* 
GefTetiam  ignis,  exadifqne  24  horis 
jundur^  diftolvantur,  &  quicquidin 
K  5  reci- 
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recipiente  liquoris  eft,  vafis  vitreis  o- 
ptime  figillatis  alTervetur.  Hoc  enim 
verum  illud  &  intenfum  casruleum; 
eft,  quoadmiranda  plurima  peragun¬ 
tur  ,  quod  ex  odore  illius  haud  diffi¬ 
culter  percipitur ,  qui  rerum  natura¬ 
lium  omnium  potentiffimus  &  acu- 
tiffimus  eft.  Plurima  hic  dicenda re- 
ftant,  fed  qus  tanquam  aliena  ab  arte 
vitraria  filentio  tranfmittimus,  &  da¬ 
ta  meliore  occafionefortaffis  explica¬ 
buntur.  Feces  in  retorta  nigri  coloris 
reliquae,  h  per  dies  aliquot  aeri  expo¬ 
nantur  ,  per  fe  colorem  alTument  cae¬ 
ruleum,  fed  pallidum,  &  pulveratae, 
atque  cum  zaffera  utfuprapermiftae, 
11  cryftalloin  debita  dofi  dentur ,  a- 
quam  efficient  marinam  admiran¬ 
dam,  qua  de  caufa  modum  pr^paran- 
di  hunc  pulverem  tanta  perfpicuitate 
defcripfi,  hac  opinione  fetus ,  mini¬ 
me  vulgarem ,  fed  ex  reconditioribus 
naturae  elfe,  quam  indicavi  proce¬ 
dendi  rationem :  atque  haec  omnia  in 
gratiam  eorum ,  qui  ingenio  funt  no¬ 
bili  &  curiofo. 
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Not*  in  Epiftolam 
ad  Lcdiorem. 

Uthorem  no({rum,  atque 
'hoc  opus  quod  attinet, 
nemo  ejufdem  meminit, 
J^/a^  pr®ter  Garfonem  in  fuo 
umverfali,  &  Bornetiutn 
de  14,.  idque  nomi- 

netenus  nec  ultra :  ac  ne  curiofB  qui- 
<lem  inquirendo  invenire  unquam 
potui,  alterum  illud ,  in  efiflola  dedi- 
■eatona  ^frafatune  promilTum ,  & 
res  Chymicas  concernens  opus  pu. 
hlici  Juris  fafium  elTe  :  nec  a  quo - 
quam  Spagiricorum  illud  allegatum 
vidi:  ex  quo  facile  eft  concludere, 
nunquam  illud  m  publicum  prodiiffe. 
Neque id  mirum:  nullum  enim  hic 
ber  *i  flimulum  addebat, ut  alterum 
dium  ederet,  ex  quo  hoc  genus  do- 
armsE  hommi  utiliffimum  inter  for- 
Ida,  atque  infra  fpeculationem  viro- 
rum  hujus  avi  numerari  carpit,  quo^ 

^  *  rum 
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rum  fubtile  ingenium  unice  verfatur 
circa  contemplationes  inutiles  vel  in¬ 
determinatas  ,  quarum  nationes  ma¬ 
ximam  partem  merae  logoraachiae 
funt.  Caeterum  dodiflimus  noftcr 
^^rcojfublimioris  &  perfpicacioris  in¬ 
genii  vir ,  in  incomparabili  fuo  Novo 
organo  vanitatem  atque  Impotentiam 
ilHus  \'ix  folide  refutavit,  &  majore 
fapientia  aliam  (ubftituit ,  magis  effi¬ 
cacem  &  adiivam,  promovendis  arti  - 
bus  &  fcientiis.  Atque  h^c  fruduofa 
dodrin^  via  captis  pluribus  experi¬ 
mentis,  a  nonnullis  privatim,non  ve¬ 
ro  publice  ab  omnibus  trita  ell.  Cae¬ 
terum  in  eo  jam  eft,  ut  maximos  pro- 
greffus  fadura  videatur,  ex  quo  ean¬ 
dem  fibi  defignavit  nobiliffima  & 
maxime  venerabilis  Regia  Greshamen  - 
fis  CoUegij  fiocietas  ,  qu?  facr^  Regiae 
apud  populum  fuum  reftauratae  Ma- 
jeftatis  indulgentia,  promovendis 
omnium  virtuoforum  conatibus,  hu¬ 
jus  veri  finis  &  propofiti  ergo  fingulis 
feptimanis  congregatur,  &  quotidie 
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materiam  fuppeditat  huic  pulchro 
sdificio  infervientem. 

Partem  hujus  propofiti  alteram 
pr^fens  hic  liber  continet ,  in  quo 
plene  &  fideliter  expofita  eft  omnis 
vitrum  faciendi  &  colorandi  ratio, 
quam  author  nofter  inde  a  juventute 
fiia  ab  ingeniolis  &  induftriis  homini¬ 
bus  didicerat,  vel  ab  igne  &  experien- 
tia  hauOam  perceperat:  ac  in  plurimis 
tempus  tibi,  locumque  operis  &  in¬ 
ventionis  fui  dinumerat,,  idque  cum 
omnibus  circumftantiis  huc  fipedan  • 
tibus  ^ 


,  ptrum  Anglica  noftra  vox  Glaff 
eadem  eft  cum  Germanica,derivatur- 
que  a  Latino  ex  quo  demta 

fyjlaba  ^ah  Giafs  fit.  Atque  hoc 
Glalium  C^fari  commentar,  quinto 
vocatur,  cum  ait:  Omnes  Bri- 
tanm  [e  vttro  inficiunt  .-  qua  de  re  Mela 
11^3  cap.  6.  Britanni  vitro  corpora 
infe6ft  :  &  Vttrttvim,  Lana  vitro  tnfe- 
Ita  enim  eruditus  Turnebushunc 
meum  reftituit  cum  antiquitus  pro 
L  5  vitrum 
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•vitrum  legeretur  ultrum.  Vitrum  au¬ 
tem  illud  Tjatis  eft,  id  quod  ex  his 
Vitruvii  verbis  liquet :  dtftBu  Indici 
coloris  vitro  inficiunt^  t^uod  Graci  Ifa- 
tin  vocant.  Nec  aliter  Afulcjm  tra- 
Hatu  de  herbis  ncwidum  edito,  fed  qui 
in  Emerici  Cafauboni  manibus,  & 
mullo  quam  qui  hadenus  prodiit  au¬ 
dior,  magifque  emendatus  eft,  ubi  fic 
legitur;  Herbam  Jfatin  alii  HogignimCy 
Propheta  Apefionjtali  alutam, alii  her  - 
bam  vitrum.  Sed  feribendum :  ; 

alii  angionem  f  Propheta  arofion ,  Itali 
rutam^alii  herbam  vitrum.  Salmaftus  ; 
tamen  conftanter  pro  Glaftum  ponit 
G«^7?«W)quod  Britannis  Guadum  cft, 
caruleus  color  Glafs  vocatur. 
Idem  Plinius  lib.  11.  cap.  i.  teftatur 
his  verbis :  Simile  plantagini  Glajium 
in  Gallia  vocatur ,  e^uo  Britannorum 
conjuges  nurufque  toto  corpore  oblita 
tjutbufdam  m  [acris  nuda  incedunt-  Et 
Cambdenus  in  fua  Britannia :  Hac  illa 
herba  e(l ,  e^uam  Glafium  vocamus 
s^ua  nonnihil  caruki  coloris  reddit,  quem 
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Britanni  in  hodiernum  ufque  diem  Glafs 
vocant.  Ratio ,  cur  Glafium  acquiii- 
fiverit  nomen  Fitri  vel  Glafs  forte 
haeceft,  quod  vitrum  ,  quemadmo¬ 
dum  nofter  author  &  experientia  do¬ 
cet ,  naturaliter  aliquid  coerulei  in  fe 
habet.  Vitrum  defcendit  d  vifumt 
haud  aliter  atque  aratrum  &  rutrum 
aratum  di  rutum  ^  ultima  fyllabS 
mutati  in  Jrum  ^  quod  juxta  ifido- 
rum  lib.  16.  cap.  i^.  vilfui  ^erlficui*‘ 
tate  tranjluceat.  Etenim  quicquid 
metalla  reliqua  continent ,  in  obfcu- 
roiatetj  eum  eeontra  liquotes  omnes, 
&  quaecunque  vitro  continentur,  ap¬ 
pareant,  ac  fi  extra  vitrum  effent ;  at¬ 
que  inde  eft,  quod  plurima  corpora 
tranflucida  vitrea  vocantur ,  qualia 
apud  Phyficos,  Horatium,  Ovidium, 
Boethium  &  Apulejum  de  fonte  funt 
albumen  ovi,  mare,  flumina,  aquae. 

Inter  veros  fyrotechnia  fru^m  ignis 
efl :  id  quod  veriflimum  eft:  totum 
enim  artis,  non  naturae  opus  eft ,  nec 
fine  vehementi  igne  produci  poteft. 

L  4  Egre- 
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Egregium  artificem  audivi  facete  di¬ 
centem,  artem  vitrariam  artium  o- 
mnium  toto  orbe  poftremam  fore; 
quandoquidem  Deo  hoc  univerfuin 
ignis  violentia  confumente ,  omnia 
in  vitrum  abitura  elTent:  id  quod  fup- 
pofita  rationabili  miftura  falis  &  are¬ 
nae  vel  lapidum  omnino  eventurum 
efiet. 

Proxime  accedit  ad  omne  genus  mir 
neralium  &c,  A  uthores  in  referendo 
vitro  ad  fuam  fpeciem  plurimum  in¬ 
ter  fe  differre  video.  Agricola  lih.  2. 
de  re  metallica  fuccum  ftatuit  effe  con¬ 
cretum.  l^incentio  Bellovacenfi  lih>  1 1 . 
lapis  eft.  Fallofm  illud  inter  media 
mineralia  numerat.  Vitrarius,  ubi 
fluere  vitrum  coepit)  metallum  illud 
vocat.  Mihi  nullum  horum  efle  vi¬ 
detur,  id  quod  generale  hoc  argu¬ 
mentum  fatis  evincit ,  quod  fupradi- 
aa  omnia  naturaliter  concreta  funr, 
cum  vitrum  arte  compofitum  ,  &  ab 
igne  produaum  fit,  nec  ullibi,  ut  re¬ 
liqua  omnia ,  in  cavernis  terrae  inyc- 
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niatur.  Quare  ,  quemadmodum  fa- 
^itia  artium  nomina  a  praedicamen¬ 
tis  Logicis  excluduntur,  ira  vitrum  k 
praediolis  ipeciebusfecludendum,  nec 
magis  merallum  dicendum  efl",  quam 
cerevifia  ,  byne ,  gluten,  lateres  &c. 
Sed  regerit  Fallopius  ,  quaerendo, 
quale  illud  vitrum  fit,  de  quo  loqua¬ 
mur:  idne,  quod  in  propriis  fuis  ve¬ 
nis,  &  proprie  lapis  efi;  an  vero  illud, 
quod  ex  lapide  illo  extraOlum  &  de¬ 
puratum  eft ,  nec  magis  artificiale  vo¬ 
cari  poteft,  quam  metallum  extra» 
Olum  ex  Tua  minera  &  jam  purifica¬ 
tum  ?  Si  enim  id,  quod  in  primo  illo 
lapide  eft  intelligamus,  vitrum  quod 
in  illo  lapide  exiftit ,  ubi  jam  edu- 
Olum  eft  ,  non  minus  naturale  efte, 
quam  metallum  quod  ex  venis  fuis 
&  proprio  lapide  eduOlum  eft.  Ad 
quod  refpondeo,  vitrum  nullibi  ea 
ratione  inveniri ,  fed  arenam  &  lapi¬ 
des  tantum  >  quae  vitri  materia  funt. 
At  vero  alia  metallorum  ratio  eft, 
quorum  certam  fpeciem  natura  in 
L  5  fuis 


fuis  venis  formavit ,  utut  ncnnun- 
quam  ignis  violentia  educantur  ex 
venis  &  terra  vel  lapidibus,  in  quibus 
minimae  earundem  particulae  & 
mi  latent  :  hac  tamen  different-a, 
quod  ignis  innata  fua  efficacia  fepa-- 
rando  heterogenea ,  &  congregando 
homogenea  tantum  producit ,  aut 
potius  detegit  metallum,  cum  in  vitro 
longealiter  fefe  reshabeat,  ut  quod 
uniendo  &  mifcendo  diverfas  falis  & 
arenae  particulas  perficitur ,  Hoc  Fal- 
lopius,  quod  mirum  eft,  negat,  di¬ 
cens,  vitrum  ex  cinere  non  fieri :  fub- 
jiciendo  vitrarios  c^uid-em  cineres  ab 
Alexandria  vel  aliis  locis  allatos  ad* 
dere,  fed  hoc  fieri  loco  nitri,  quod  in 
ufu  antiquitus  fuit ,  idque  hunc  in 
finem,  ut  vitrum  ex  lapidibus  metal  - 
licis  tanto  melius  educaturmec  tamen 
ideo  dicendum  efle ,  cineres  metallo 
admifios  elTe,  ut  vitrum  fiat ,  fed  ut 
vitrum  tanto  facilius  e  minimis  lapi¬ 
dis  particulis ,  id  eft  ex  proprio  fuo : 
metallo  extrahatur*  Sed abfur da  haec ; 

oph' 


opinio  facile  refutatur:  etenim  fi  vi¬ 
trum  ex  folo  lapide  extraheretur, 
pondus  metalli  neceffario  multo  mi¬ 
nus  futurum  efiet  pondere  folius  la¬ 
pidis.  Jam  vero  pondus  lapidis  lon¬ 
ge  fuperatur  a  pondere  metalli ;  ete¬ 
nim  librsE  centum  arenae  fupra  cen¬ 
tum  quinquaginta  libras  metalli  red¬ 
dunt.  Praeterea  fal ,  ex  quo  vitrum 
componitur,  magis  fixum  eft,  quam 
ut  igne  vehementiiTimo  difiblvipof- 
fit.  Jam  in  antiquis  feneftris ,  ex  vi¬ 
tro  Gallico  fadis  ,  qua  parte  aerem  s 
refpiciunt,  manifefi^,  non  dicam  di- 
fcernere ,  fed  prehendere  licet  parti¬ 
culas  falis,  guftu  naturam  fuam  liqui¬ 
do  demonftrantcs.  Porro  nitidiifi- 
mum  vitrum  ,  quod  fale  magis  defe- 
cato  conflat ,  &  majus  quam  pro  ra¬ 
bone  arenae  falis  pondus  habet,  fi 
dmtius  fub^terra ,  aut  locis  humidis 
aflervetiir,  in  fruftadifTolvi  invenies, , 
foluta  unione  falis  &  arenae.  Atque 
hsc  ratio  efl,  cur  vitrum  Venetum 
veneno  diflol vi  dicatur :  id  enim  ve— - 
I*  6  rum  1 


rum  efl  de  nonnullis  mineralibus, 
non  vero  vegetabilibus ,  aut  aliis  ve¬ 
nenis  ;  quo  ipfo  manifefte  evincitur 
lal  in  vitro  permanere.  Atque  huc 
facit  experimentum  Helmontii ,  cap. 
de  terra.,  ubi  haec  habet :  Si  vitri  polli- 
nem  plttri  alkali  ejuts  coJliquaverit ,  ac 
hurnido  loco  exposuerit ,  referiet  mox  to¬ 
tum  vitrum  refolvim  aquam,  cui  ft  af¬ 
fundatur  chry  fulca,  addito  quantum  fa¬ 
tur  ando  alkali  fuffecerit .  inveniet  fa¬ 
tim  in  fundo  arenam  [edere,  eodem  pon~ 
dere,  quo  prius  faciendo  vitro  aptabatur» 
Et  in  hoc  experimento  fal  ab  alkali  & 
aqua  regia  alTumitur,  atque  e^  ratione 
partes  componentes,  quas  in  compo- 
hio  antea  confufas  erant  >  in  fua  pri¬ 
ma  principia  refolvuntur. 

Alterum  generale  argumentum 
hoc  eft,  quod  utut  concreti  illi  fucci, 
de  quibus  fupra ,  nec  non  lapides  & 
vitrum  igne  fundantur,  non  omnes 
tamen  lapides,  nec  omnes  fucci  con¬ 
creti  &  metalla  vel  feroiraetalla  fufio- 
nem  recipiunt :  non  talcum  ,  nec  fal 
armo- 


armoniacum  multaque  alia  que  inter 
luccos  concretos  numerantur  :  fed 
neque  adamas,  necachates,  oculus 
relis,  jafpis ,  nec  lapides  pretiofi  com¬ 
plures  alii  ,  nee  marmor  aliique  plu- 
res  lapides ,  quibus  interior  fornacum 
facies  conftat :  uti  nec  Mercurius  in- 
ter  metalla  ,  nec  auripigmentum  ini¬ 
ter  medii  generis  mineralia  liquefcit: 
atque  utut  maxima  pars  eorundem 
fundatur ,  fola  tamen  metalla  duarilia 
funt,  idque  tum  demum  ,  ubi  ad  ma¬ 
gnum  frigoris  gradum  pervenerunt: 
etenim  ubi  admodum  incaluerunt, 
particula  eorundem  non  cohgerent 
nec  vitri  inftar  tenacia  funt,  quod 
ubi  probe  incaluit ,  exiguo  fpiritu  & 
lumando  per  cavitatem  in  quamcun¬ 
que  figuram  mutatur,  quod  nulli 
prsdiaorum  corporum  accidit.  Prae¬ 
terea  metalla  liquefaaa  diffluunt ,  & 

m  plures  globulos  &  frufta  abeunt: 

Vitium  aurem  coit  in  cumulum ,  et- 

Jam  tum  ubi  fradae  in  fornacibus  ol- 
iae  funt  ^  &  hafc  vitri  dudilis  &  tenax. 
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natura ,  tnihi  iftiufmodi  qualitas  elTc 
videtur ,  qua  ab  omnibus  aliis  corpo¬ 
ribus  effentialiter  dilFert,  etiam  illis 
quibus  vitri  nomen  obtigit,  qualia 
funt  vitrum  antimonii ,  vitrum  Mo- 
fcoviticura,  lateres  aliique  lapides  vi- 
trificati,  quae  omnia  iftiufmodi  exa¬ 
men  non  fuftinent ,  &  denominatio¬ 
nem  fuam  ,  non  tam  ab  intrinfeca  fua 
proprietate  &  natura ,  quam  ab  eo  re¬ 
ceperunt,  quod  tranflucent.  (lic  'ui- 
tnolum  a  •vitro  )  Coeterum  ut  huic 
comparationi  finem  imponamus, pro¬ 
prietates  vitri  hic  fubjiciemus ,  qui¬ 
bus  a  corporibus  reliquis  omnibus  fa-- 
cile  difccrni  poteft. 

T.  Concretum  eft  ex  fale  &  arena 
vel  lapidibus. 

2.  Artificiale  eft. 

3.  Igne  vehementi  funditur. 

4.  Fufum  tenax  eft  &  cohaeret.  - 

j.  Igne  non  abfumitur. 

Ultimus  ignis  effedus  eft. 

7;  Fufum  ferro  adhaeret.- 

Ubi  beneincaluitj  dudilc  eft. 
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Bc  quamcunque  figuram  afTumits 
malleabile  non  eft ,  fed  flatu  in  con¬ 
cavitatem  formatur. 

9-  Cum  tenuius  eft,  citra  annihi- 
lationem  frangitur. 

I  o.  Ubi  friget  friabile  eft  ;  nnde  ■ 
noftrum  proveibium  :  aeque  ut  vi¬ 
trum  fragile. 

1 1 .  Sive  frigidum  fit,  five  calidum, . 
tranflucet. 

1 2 .  Flexibile  eft.  &  in  fila  dueftum 
habet  motum  reditudinis. 

15.  Frigido  &kimidodHrolvitur5, 

praefertim  fi  liquor  falfus  fit,  &  vi¬ 
trum  derepente  calefiat. 

14.  Solo  adamante  &  fmiridefcub- 

pitur. 

1 5.  ^que  ut  pretiofi  lapides  dia- 
phanum  eft  &  coloratum. 

16.  Aqua forti,Regia&  Mercurii 
non  diffolvitur. 

17.  Succi  acidi,  &  res  aliae  quavis, 
colorem, guftum  vel  qualitatem  aliam, 
ab  eo  non  recipiunt. 

i  Polituram  recipit.^ 

195^ 
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19.  Ponderi  ejufdem  a  frcquen- 
tiffimo  ufu  nihil  decedit. 

20.  Fufionem  aliorum  metallo¬ 
rum  promovet ,  eademque  teneriora 
facit. 

21.  Quemcunque  colorem  me¬ 
tallicum  interne  fimul  &  extern^fu- 
fcipit,  ideoque  pi(3uris  magis  aptum 
eft,  quam  res  alia  quaevis. 

22.  Omnium  quae  in  toto  orbe 
funt  maxime  flexibile  eft  >  &  quam- 
cunque  formam  fufcipit,  &  fufceptam 
fervat. 

25.  Liquefcit,  non  calcinatur. 

24.  Vitrum  patens  fi  aeftatis  tem¬ 
pore  aqua  repleatur,  in  externo  late¬ 
re  guttas  aquae  colligit,  idque  ad  eam 
altitudinem,  ad  quam  aqua  afcendir, . 
&  ab  anima  hominis  manifefte  hume- 
(Tratur. 

2y.  Globuli  vitrei ,  nucis  magnb 
tudine,  fi  Mercurio  adimpleantur,  & 
in  ignem  conjiciantur,  haud  fecus  ac 
gutta  vitri  viridisquaquaverrum,non 
fine  fonoro  &  acuto  ftrepitu  difli- 
liunt.  2(5.  Vi- 


21?.  Vini,  cerevifiae,  vel  cujufcun- 
que  alterius  liquoris  faporem  non  re¬ 
cipit,  neque  colorem  mutat ,  aut  ru- 
biginem  contrahit. 

27.  Lapidum  &  metallorum  inftar 
csementari  poteft. 

28-^  Vitrum  potorium, affusa  aqua, 
fi  digito  circa  marginem  dextre  fri- 
cetur  ,  tonum  muficum  reddit,  acu¬ 
tum ,  vel  gravem ,  pro  aquae  majore 
vel  minore  copia,  ipfumque  liquorem 
(ubfilire  facit.. 

Vttri 

ANtiquitatem  vitri  quod  attinet, 
author  nofter  illam  deducit  ex 
J^obi  capite  28.  17,  ubi  lapientia  a 

verfu  15. ad  2a.cum  rebus  feleaiOimis 
comparatur  ,  &  hoc  verfu  17.  dicitur: 
Aurum  ^  vitrum  non  aquabitur  eu 
Ita  author  nofter  lecutus  vulgarem 
latinam  tranllationcm :  ita  feptuagin- 
ta,  nec  non  Hieronymus,  Elias  in 
Nomenclatore,  Pineda,  BibliaTigu- 
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rina  &  Syriaca:  fed  Arabica  tranflatio 
habet  Hyacinthus.  Cryflallus ,  ut  ha¬ 
bet  Chaldaica  tranflatio,  nec  non 
Xantes,  Arias  Montanus,  Forfterus, 

&  Hebraei,  quos  fequitur  Nicetas, 
nec  non  Regia  Hifpanorum  &  An- 
glica  tranflatio.  Lafis  pretio/ior  auroy 
ut  Pagninus  ex  Rabino  Levi  Kimhi. 
Speculum^  ut  Thargum  ;  forte  quia 
tum  temporis  noviter  inventa  &  in 
pretio  erant  fpecula  ,  ut  quae  materia 
conflarent  pretiofa :  atque  ita  Mun- 
zerus  vertit.  Vitrum  cryJiaUinum,  ut 
Complutenfis.  Bery^us^ui  Varabiusi 
Adamas,  ut  Rabbi  Abraham,  Rabbi 
Mardocai,  Pagninus,  Cajetanus,  ver- 
fio  Italica,  Hifpanica,  Gallica,  Ger-  • 
manica  &  Belgica.  Pyropus,  vel  Car- 
bunculus,  vel  qua  [imtlts, elegans  pre 

tiofa gemma,  ut  Pineda.  Sed  haec  qui¬ 
dem  nomina  funt  unius  ejufdemque 
gemmae,  quam  no<9:u  relucere  credi¬ 
dit  antiquitas,  fed  quam  in  rerum  na¬ 
tura  fruflra  quaeras.  Recentiores 
sHius  loco  fubftituerunt  Rubinum. 


Ratio  diflPereniiac  inter  Interpretes 
haBceft,  quod  vox  primitiva  Zechu- 
chih  defcendit  a  radice  Zacac  quod 
ert  purificare,  emundare,  lucere,  aibum 
tranfiucidum  ejfie.  Eadem  vex  In 
cenfo  applicatur,  Exod  30.  24.  &  k 
feptuaginta  interpretibus  reddita  eft 
Pellucidum:  ut  jam  manifefta  fit  ratio 
varietatis  in  transferendo  textu :  quia 
enim  vox  illa  in  genere  fignificat, 
q^ukquid  pellucidi  m  eft  &  fpeci©- 
fum ,  hinc  Interpretibus  licuit  illam 
applicare  iftiufmodi  rebus ,  quse  in 
aeftirt  atione  &  pretio  erant,  ita  requi  • 
rente  textu  j  nec  non  pellucidis,  ita 
requirente  vi  vocis.  Caeterum  mihi, 
non  Adamas ,  nec  Carbunculus,  ne¬ 
que  Hyacinthus  denotari  videtur». 
Horum  enim  lapidum  mentio  fit  in 
peftorali  Aaronis^  Exod.  28.  quo  ta¬ 
men  capite  vocem  illam  non  reperias. 
Sed  nec  vitrum,  neque  cryftallus :  in- 
congruum  enim  efiet,  res  ufque  adeo 
exigui  valoris  in  comparationem  ve¬ 
nire, cum  illud  materiaconftaret  vere 
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communi ;  hoc  vero  non  effe  vulgare. 
PfjEterea  probabile  eft,  vocem  hanc 
auro  additam  ede  amplificandi  gratia. 
Adde  vitri  in  Vet  Teftamento  nul- 
lamjin  Novo  apud  Paulum, facobum 
&  in  Apocalypfi  frequentem  fieri 
mentionem.  Et  quis  credat,  retn  tot 
modis  illuftrationi  &  fimilitudini  ap¬ 
tam  filentiopraeteriri  a  fcriptura,  ele¬ 
gantiarum  in  hoc  dicendi  genere  ple¬ 
na,  fi  in  ufu  tum  communi  fuiffet? 
Quare  in  ea  fum  fententia,  ut  putem 
vocem  illam  generaliter  Tumendam, 
neque  reftringendam  elTe  ad  hanc  vel 
illam  pretiofam  &  pellucidam  rem 
vel  gemmam,  fcd  extendendam  efie 
ad  omne  illud,  quod  utramque  illam 
proprietatem  habet.  Sed  nimismulta 
in -aliena  meflTe. 

Arifio^hanes  primus  eorum  eife 
videtur  ,  qui  meminerint  vocis 
quam  nunc  interpre¬ 

tamur.  Etenim  in  nubibus  abi,  i. 
fcen.i.  Sthrepfiadem  introducit  il¬ 
ludentem  Socrati ,  &  docentem  no¬ 
vam 


vam  methodum  folvendi  debita  an¬ 
tiqua,  nimirum  interfolem  &fcri- 

ptam  dicam  interponendo  lapidem 
pulchrum  &  pellucidum,  quem  un- 
.  guentam  vendebant  &  quo  ignis  ac¬ 
cendebatur.  Sol  enim  deleturus  erat 
htems  mcents  dicae,  qui  Iapis  Socrati 
efcad  qu?  SchoiiaftestUBMr». 
tam  fretmfis  ac  mfdica. 

■  Et  veteribus  «fv'©.ide 

i  fuMe  «notum 

.  ™'"«noc  nomen,  eidemquefimulfe 
^  Schohaftes  ibidem  teftatur,dum  per- 

:  «'^evttrum  noftrum  his  verbis  de- 

febit :  mfrcprii  ^itmm  iUudvcca- 
>»m,  Comdex  hcba  uflatgnc  Ihuatw, 

extat,  fed  hyale,  hyaloeis,  pellucidus 

hiftT'  eadem  in 

deducit  ah"" ^'ynion 
neducit  ab  v«,,  quod  eft  pluere .  id- 

confft  “IW”  qnoad 

«onfillentam&pelluciditatemcum 

glacie 


aqua  eft :  atque  hoc  (enfu  nonnulli « 
rlacieflalfdGd^cunz.  Ariftotclesduo 
de  vitro  problemata  habet;  primo: 
Cur  per  'vitrum  'vidtamui  ?  Secundo: 
Cur  fle^i  vitrum  ne<^ueat?  Haec  pro¬ 
blemata,  G  Ariftotelisfint,  de  quo 
eruditi  dubitant ,  inter  vetuftifGma 
antiquitatis  de  vitro  monuinenta 
funt  :  nullibi  enim  apud  antiquos 
<jraBCorum  Poetas  vel  Oratores  vitri, 
utut  cum  propoGto  eorum ,  ut  fupra 
didum  eft,  convenientiflimi ,  men¬ 
tionem  fadam  invenies.  Et  nota  am¬ 
biguitatem  vocis  hyalos :  cryftallus 
cnim,ut  fupra  Scholiajies  &  Hugo  Gro- 
tius,  eo  nomine  veniebat,  permutatis 
ob  fimilitudinem  rei  noniinibus  :  & 
Gorraus  ait ,  certam  fuccini  flavi,  & 
vitri  inftar  pellucidam  rpeciem,a  non¬ 
nullis  hyalum  didam  efle.  Primus 
ergo  Graecorum,  qui  citra  omne  du¬ 
bium  vitri  mentionem  fecit  Alexand. 
Aphrodifteus  (uh  f  qui  hunc  in  mo¬ 
dum;  Vtgor  oeloris  fi  per  vitrum  con¬ 
ticia’ 


pciatuf.  Et  magis  clare :  lib.  i.  V,tra, 
fi  tempore  hyemii  derepente  calefiant, 
fianguntur.  Et  rurfus  :  Corpus\„tH 
frangere,  Luctanas  prolixe  adiriodum 
meminit  vitreoram  pocahram.  £t 
Plutarchusin  Sympollacis,  ,gnem  ta- 
tmrtcu  ttttro  formando  apnjjimamejfe 

e* 

tt».  Donato,  bis  verbis:  Ahxandria 
twttatopalenta,  &  fiagam  plZ^I;, 
^adnemo  otiofia,  vivit:  mnnalU  vitrZ 
conflant ;  aln  papyrum  conficiunt.  Kir- 

^erus  tamen,  in  Oedipo  fuo,  ubi  de 
^gyptiorum  artibus  agit,  men  io 
ne<n  e,  us  rei  nullam  facit. 

primus  vitri  mentionem  fidt  ,^°uTu! 

NI"» 

.swJSfiSt^/rs., 

Ar- 
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Argentoi^ue  foras  ,  aliud  vitroqut 
meare.  1.6  ^  ■  990.  &  pofteriorcs 

Poetae  omnes. 

Americae  ignota  erat  haec  ars,  nec 
non  univerfae  Afi^,  excepta  Sidone  & 
China ,  quibus  fero  admodum  inno¬ 
tuit  ars -faciendi  vitrum,  ex  oryza  pla¬ 
ne  perfpicuum  ,  fed  prorfus  fragile, 
ideoque  nullo  modo  comparandum 
cum  noftro :  prope  tamen  ad  illud  ac¬ 
cedit.  Atlas  Sinicusypag.  6» 

Caeterum  ut  hanc  contraverfiam 
decidamus ,  rnanifeftum  eft  >  vitrum  r 
antiquitati  non  ignotum ,  nec  minus ; 
antiquam  vitri  quam  £glin'aB  &  artis ; 
formandi  lateres  cognitionem  efTe-. 
vix  enim  eft,  ut  fornacem  laterariam  r 
exuras,  aut  figularem  percoquas, quin  t 
lateres  nonnulli,  &  aliqua  illius  mer-- 
cimonii  pars  in  vitrum  abeat.  Quare  ) 
vitrum  fine  omni  dubio  tunc  tempo-  * 
ris ,  cum  turris  Babylonica  exft ruere-  • 
tur,  &  ex  quo  ars  illa  formandi  lateres  i 
innotuit,  fi mul notum  fuit.  Etenim" 
dum  filii  Ifrael  captivi  detinebantur,  ■ 
magna  1 


magira  pars  fervitutis  erat  formare  la¬ 
teres.  Et  hujus  natura  foffile  illud 
vitrum  fuerit  necelTe  eft,de  quoFerr. 
Imperatus  1*25.  c.  7.  hunc  in  mo¬ 
dum:  Vitrum  artificiali fmile  iHvmtum 
efiy  iis  in  locis ,  ubi  magni  ignes  excitati 
fuerant^  quod percujfium  ignem  non  red’- 
debat.  Inventa  funt  alia  vitri  fegmenta, 
forrnd  orbiculari,  & pyriti  fimilia ,  quse 
confiaUa  filendebant ,  &  cum  virore 
quodam  pellucida  erant,  colophonia  /he~ 
ciem  referentia:  atque  heec  percujfa  knem 
reddebant ,  haud  aliter  atque  pyrites ,  d 
qmtamen  differunt ,  tamrationevege- 
tatffn^yqua pyriti  peculiaris  efi,  quam 
rej^eSiu  filendoris,  ^  quia ,  quod  vitro 
proprtum  efi,  facilime  liquantur.  Horum 
fegmentorum  alia  fragilia ,  alia  folida 
erant.  Fragtka  vel  friabilia  in  ignem 
tmjjaintumefcendoalbi  pumicis  fieciem 
&  pofiea  fulgorem  vitri  artificialis  aC- 
jumebant.  Sed  qu^  continua  foUda 
^rant ,  pofi  exiguam  in  igne  mutationem 
a  nigredine  m  vitrum  album  artificiale 
tranfibant.  Hoc  foffile  vitrum  ab  Ame^ 
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ncanis  faSium  efi ,  (]uo  ferri  loco  fcin- 
dunt,  ^  foramina  cavant :  Hadenus 
ille.  Et  forte  ex  hoc  vitri  genere  ,  fe- 
gmentum  illud  fuit ,  quod  ad  S.  Al¬ 
bani  ,  ubi  vetus  Rom.  ftatio  fuit ,  a 
Romano  latere  abrumpebam,  ejuf- 
demque  cum  hodierno  noftrate  colo¬ 
ris  &  fubftantixeft. 

Nec  vero  dubium  ullum  efl:,  quin 
hoc  vitri  genus  frequentius  in  illorum 
quam  noftris  lateribus  inventum  fue¬ 
rit ;  terram  enim  fuam  per  biennium 
cogendo  temperabant,  quo  ipfo  opus 
reddebatur  magis  firmum  folidum- 
que;  praeterquam  quod  lateres  fuos 
magis  exurebant.  Atque  haec  vitrifi- 
catio  terrae  lateribus  accidit ,  non  a 
prima  tantum  eorundem  codura,fed 
uti  Imperatus  obfervavit ,  a  quovis 
magno  igne,  iftiufmodi  fcilicet,  qua¬ 
lis  in  calcaria  &  figulari  fornace  ad¬ 
hibetur,  &  cujus  ufusin  Afia  Afri- 
caque antiquiffimus  efl:,  ubi  lapides 
utplurimum  vitrificant.  Nunquam 
tamen  vel  vidi ,  vel  audivi }  in  domo 
late- 


lateritia,  ab  igne  domeftico  vitrificai^ 
‘  fe  lateres.  Mihi  enim  ita  videtur  k 

■  folo  igne, quo  ftriies  crudorum  &ex- 

ficcatorum  Jaterum  excoquitur,  hunc 
efFedum  produci,  nifi  per  viam  re- 
verberationis  id  hat,  in  fornacibus, 

ubi  vehemens,  caecus,  &  continuus  i- 

gnis  alitur. 

Hoc  vitrum  diu  fub  terra  durabar, 
utut  Helmontius  affirmet ,  vitrurn 
'  exiguo  aliquot  annorum  fpacio  fub 
'  terra  diflblvi ,  putrefcere  (k  in  aquam 
'  abire,  id  quod  decryftallino  noftrate 
verum,  nec  tamen'omni  generaliter 
'  vitro  commune  eft. 

Methodum  ab  authore  noftro  ad¬ 
ducam,  &  a  mercaroribus inventam 
quod  attinet ,  illa  mihi  fide  non  ad< 
modum  digna  videtur ,  quando  non 
laliiduaexuftioherbs  kali  apud  Hi- 
Ipanos  &  .Egyptios,  nec  alterius  ma- 
terix  apud  nos,  in  copia  quam  a  mer¬ 
catoribus  majore ,  atque  adeo  confe- 
quenter  calore  magis  inrenfo  dura¬ 
bili  fada,  ullo  unquam  tempore  pro- 
M  2  duce- 


N  O  T  M. 

ducere  vitrum  potuit  ,  ac  ne  ingens 
quidem  &  ccecus  calcariae  ignis  pro¬ 
ducere  illud  poffit.  Forte  metallo¬ 
rum  excodores ,  quam  artem  Tubal- 
-cain  primus  invenit,  vel  veteres  Chy- 
mici,  dum  metalla  fervidis  fornacibus 
&  igne  diutius  urgent  obfervare  vi¬ 
trum  ea  rationenon  potuere  ? 

Horum  Chymicorum  antiquifli- 
mi  i^l.gyptiorum  Principes  fuiffe  vi¬ 
dentur  ,  qui  inde  ab  Hermete  Trif-  ■ 
mcgifto  omnes  hanc  artem  profite¬ 
bantur ,  univerfalem  medicinam  mo¬ 
lientes,  non  vero  fuppofitam  illam 
tranfmutaiionem  metallorum  ,  ut 
Kircherus  in  Oedipo  fuo  affirmat. 
Atqui  irritus  fuiflet  ille  conatus ,  ci¬ 
tra  magnum  ignem  &  fornaces ,  quos 
seque  ac  materialia  eorundem  quan¬ 
doque  in  vitrum  abire  necefle  erat: 
ut  jam  ex  his  quae  dida  funt  evidenter 
appareat,  ipfam  vitri  cognitionem  an- 
tiquiffimam »  fed  artem  elaborandi 
vitrum  inter  recontiorum  inventa  ef- 
ih,  primumque  hoc  artificio  &  forna- 
^  ce  vi- 


ce  vitraria  nobilem  locum  Sidonem 
fuifTe  teftantc  Plinio  Ub.^6,  cap. 
quemadmodum  primus  inter  Roma¬ 
nos  Tiberius  fuit,  cujus  aetate,  fecun¬ 
dum  ea  quae  legimus,  vitrum  confla¬ 
tum  fit ,  uti  ex  hiftoria  viri  illius  ap- 
paret,  quem  ob  id  caefum  Plinius  re¬ 
fert,  quod  vitrum  malleabile  fecerat, 
de  quopoftea. 


De  ujti  Vitri, 

T  N  domefticis  negotiis  vala  ex  vitro 
-I  nunt  infiniti  generis, coloris  &  ma¬ 
gnitudinis:  calices  plani ,  efiigiati,  & 
vel  per  totum,  vel  pro  parte  colorati 
pro  vino  Rhenano,  Hifpanico,  clare- 
to,  cerevifia :  lagenae  aliaque  vafa,  ex¬ 
cipiendo  vino,  cerevifia,  fpiritu,  oleo, 
pulvere ;  in  quibus  videre  licet  liquo- 

rumperfpicuitatem,bonitatem,  nec 
non  fermentationem ,  feparationem, 
omnemque  aliam  mutationem,  quam 
natura  in  iifdcm  cum  tempore  opera¬ 
tur.  Prsterea  patellae  excipiendis  fer- 
M  5  van- 
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vandirque  cibis  calidis :  vitra  quibus 
horas  &  tempora  dimetimur ,  quibus 
lineas  veftes  complanamus:  ornamen¬ 
ta  item  pro  mufaeis  &  pluteis ;  nec 
nonfeneftrae  ad  arcendum  frigus  & 
humorem ,  admittendumque  lumen 
in  aedes  noftras ,  quod  per  coloratum 
vitrum  tranfiens  >  oppofita  folicor-^ 
pora  proprio  vitri  colore  tingit :  & 
tandem  vitra  fpecularia  ,  deliciae  at¬ 
que  opus  Narciffi  &  fequacium. 

In  Phyficis  perfpicilla  convexa  pro 
fenibus,  concava  pro  myopibus ,  qui 
contraria  quam  fenes  ratione  nifi  pro¬ 
pe  oculos  pofita  non  vident :  praeter 
cucurbitulas  &  vitra  ,  quibus  urinam 
excipimus ,  quibus  ubera  mulierum 
fugimus ,  &  quibus  coelatores  atque 
gemmarii ,  dum  res  minimas  &  accu¬ 
ratas  perficiunt,  oculos praefervant; 
praeter  oculos  etiam  illos  artificiales, 
quibus  deledationis  vel  ornamenti 
caufaobjeda  minuimus,  dilatamus, 
prolongamus,  multiplicamus,  figuras 
eorundem  &  fitum  diverfimode  mu¬ 
ta- 
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tamus ,  &  varia  eorum  collocatione 
invulgo  rpedatorum  merum  excita¬ 
mus  atque  confternationem  ,  prout 
videre  eft  in  opticis, catoptricis,  cato- 
ptrocaufticis,  catoptrographicis,  dio- 
ptricis  &  telefcopicis,  quorum  par¬ 
tem  maxime  raram  &  admirabilem 
Scottus  ex  Kirchero,  Porta  aliifque 
collegit.  In  Aftronomicis  quam  ra¬ 
ra  &  admiranda  detefta  funtbeneb- 
ao  telefcopiorum  ,  qiis  Galilaeus  de 
Gallia, s,  vel  Scheinerus  (de  eo  enim 
mterfe  contendunt)  invenit,  &  quae 
Paulus  Nealius  A nglicanae  gentis  de¬ 
cus,  nec  non  doaiffimus  Hugenius, 

incomparabilic  Hevelius  &  Euftachius 

iviniiiomjE  vehementer  promove¬ 
runt  ,•  quorum  ufusdoc^rinam  aftro- 
rum  vere  illullravit,  detedis  indies 
novis  fle  Iis ,  novifqoe  orbibus,  anti¬ 
quitati  plane  incognitis-  procer  ufum 
quem  terra  marique  nautis,  militi¬ 
bus  ,  aliifque  perfonis  exhibent ,  in 
difcernendis  ,  diftinguendifque  re¬ 
bus  procul  diftantibus.  His  adde  in- 
^  ^  fi- 
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fignem  illam  fphaeram  vitream ,  de 
quaClaudiamis  ingeniofum  hoc  epi¬ 
gramma  fcripfit  : 

Jupiter  in  parvo  cum  cerneret  athera 
vitro, 

'Rifit  ^  ad  fuperos  talia  di5ta  dedit: 
Huccine  mortalis  progreffa  potentia  cu* 
rai^ 

Jam  meus  in  fragili  luditur  orhe  la¬ 
bor. 

Jura  poli,  r er um^ue.  fidem,  legemque  vi¬ 
rorum  s 

Ecce  Syracufius  tranfiuUt  arte  fenex. 
Jttclufus  variis  famulatur  Spiritus  a- 
ftris. 

Et  vivum  certis  motibus  urget  opus. 
Percurrit  proprium  mentitus  fignifer 
annum, 

Et  fimulata  novo  Cynthia  menfe  re¬ 
dit. 

Jamqut  fuum  volvens  audax. indufiria 
mundum. 

Gaudet,  efr  humana  fydera  mente  re- 
git,  ’ 

§luid  falfo  infantem  tonitru  Salmonea^ 
miror\  i^mu- 


<~/£mula  natura  farva  reperta  ma- 

Rationem  cur  hanc  fph*ram  vi- 
tream  fuilTe  ftatuamus,  Cardanus  in 
luo  de  fubtihtate  libro  prolixe  tradit. 

la  Pbilofophia  doQrina  reflefiio- 
nuni  &  refrafiionum  ad  detegendos 
effeaus  &  affeaiones  aeris  &aqus, 
ahorumque  liquorum  ,  &  varios  eo- 
rundem  motus  in  tubis  &  fyphoni- 
Experimenta  vacui  mediante 
Mercurioj  nec  non  infinita  experi¬ 
menta  rarefaaionis  &  condenfatio- 
msinthermofcopiis,  hydraulicis,  & 

pnwmaticis,  in  Florentino,  Romano 

«  Magdeburgico  experimento,  quod 
Da.  Roberto  Boylio  occafionem  de¬ 
dit  rari  ilhus  luventi,  quo  mediante 
tot  infigncs  conclufiones  demonftra. 
Vit,  atque  tot  fingularia  experimenta 
myenit,  quibus  illuftris  faaus  eft, 
apud  omnes fuat gentis,  nec  non  a- 
pud  exterorumLegatos,  &  doaorum 
in  vicinia  quemque. 

Nec  omittenda  funt vitra  uftoria, 

^  S  vel 


vel  illa,  perquas  lux  in  locum  obfcu- 
rum  admittitur ,  quibus  Plempius  & 
Scheinerus  veram  vifionis  naturam 
demonftrarunt ,  haud  fecus  atque 
Renatus  Cartefius  vitris  aliis  genera¬ 
tionem  Iridis. 

Nec  oblivioni  danda  funt  rofaria,  f 
monilia,  inauria,  aliaque  ornamenta,  , 
qua2  magnum  nobis  auriexGuinea  j 
cumulum  procurarunt,  dum  illius lo-  ■ 
ci  incolae  nafum,  aures,  labia  &  crura  • 
iftiufmodi  rebus  vitreis  exornant. 

Ita  vitrum  aedibus,  templifque  no-  • 
ftris  ornamenta  fuppeditat,  in  quibus  s 
res  naturales  fimul  &  artificiales  co  -  • 
loribus  gloriofi (limis  &  orientalibus: 
ad  vivum  dcpidae  funt. 

Concludemus  triangulari  illo  vi¬ 
tro  ,  quod  Paradifus  ftultorum  voca¬ 
tur,  &  dignum  eft,  cognitione  fapien- 
tum ,  quodque  colorem  rubrunii  i. 
caeruleum ,  &  viridem  ufque  adeo  vi-  > 
ve  reprxfentat ,  ut  nulli  colores  cum 
iis  conferri  poflint..  Referam  ex  Tri- 
gaultio  5  quanti  illud  fecerit  fagaciffi- 
SBSU 


ma gens Sinenfiuin.  In  urbe Sinenfi 
anian  graviter  &  periculofe  decum* 
bebat  Jefuita  Riccius.  Coeteruma- 
micus  ejufdem  Chiutaifo  illis  erga 
grotantern  defungebatur  officiis ,  ut 
mcnlis  unius  quo  ibidem  morabatur 
Ipacio ,  ita  vires  fuas  recolligeret,  uc 
melius  quam  unquam  antea  valere 
lele  arbitraretur, 

^  Riccius  hanc  amici  fui  urbanitatem 
mter  a  la  remunerabatur  iftiufmodi 
triangulari  vitro,  quo  ille  plurimum 
delegabatur,  &  ut  vitro  dignita¬ 
tem  adderet,  religatis  aurea  caten^ 
extremitatibus,  thecae  illud  include¬ 
bat  argentea ,  adje^io  eleganti  enco- 
mio,  quo  probare  conabatur,  hanc 
gemmam  fragmentum  elTe  illius  ma¬ 
teriae  ,  ex  qua  coelum  conftat.  Haec 
ornamenta  alliciebant  plurimos ,  nec 
ut  fertur  defuit,  qui  vitrum  illud 
paulo  polt  quingentis  coronatis  lici¬ 
taretur,  abnuente  pretium  Chiuiai- 
jo ,  ob  hanc  maxime  caufam ,  quod 
Iciret  Regi  ifthoc  vitrum  muneris  lo- 

M  6  cn, 
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co  deberi,  metueretque,  ne  emtor  il¬ 
lud  ad  eundem,  pra&veniendo  Ricr 
cium  ,  mitteret,  Sedcum  refciviflet,, 
oblatum  jam  tum  iftiufmodi  munus 
Regi,  au6to  nonnihil  pretio  illud 
vendidit,  exfolutifque  ea  ratione  plu¬ 
ribus,  debitis  focietatem  fibiobliga-f 
ViC. 

Malleabilitatem  vitri  quod  atti¬ 
net  ,  cui  Chymiftae  poflibilitatem  fui 
Elixirisfuperftruunt,  illa  pro  funda¬ 
mento  ,  fed  debili  habet  locum  Plinii 
lib.  5 5.  cap.  2(5.  ubi ,  Ferunt^  inquit, 
Tiberio  principe  excogitatum  'vitri  tem¬ 
peramentum,  ut  flexibile  e jfet,  ^  totam 
officinam  artiflc^s  ejus  abolitam ,  ne  <e- 
ris,  argenti ,  auri  metallis  pretia  detra¬ 
herent  ur^  eaepue  fama  crebrior  diu  quam 
tertior  fuit.  Plinius  vixit  tempore 
Imperatoris  Vefpafiani ,  qui  tertius  a 
Tiberio  fuit ,  ut  diutius  tenuilfe  haec 
fama  videatur.  Idque  plures  poft  Pli¬ 
nium  referunt,  fed  ita,  ut  nonnihil  ab 
co  differant.  Dion  Caffius  lib.  57. 
inquit;  Eo  tempore,  cum  ingens  porticus 
inclh 


tncknaret  in  latus ,  archite6lus  quidaw, 
(cujus  nomen  ignoratur ,  <juia  Gafar 

tnvidtd  motusid prohibuerat  in  libros  re* 
ferri)  mird  illam  ratione  erexit  ,  fir» 

fundamentis ,  ut  immo* 
btlis  flaret.  Tiberius  folutd  mer cede  ur¬ 
be  illum  ejecit.  At  lUe  rediens,  cum  fbe* 

ctefupphcantts  Trmcipemadiijfet .pocu¬ 
lum  mtreum  confulto  prolabi  paffused 
&~  confragum  manibus  fuu  rejiituit 
'veniam  per  hoc  fefe  obtenturum  jperans: 
Jed  mon  ob  id  ju^us  efi,  1  fidorus  affir- 

indignantem  il¬ 
lud  dlififfe  pavimento,  quod  artifex 
quaflatum ,  &  asris  inftar  complica¬ 
tum  ,  produco  e  finu  malleo  recon- 
cinnaverit ,  eoque  fa^o  quaefivilTe 
Imperatorem ,  an  quis  alius  hujus 
artis  gnarus  elTet,  &  cum  id  mediante 
juramento  negalTet artifex,  julTu  Im¬ 
peratoris  eidem  pr*cifum  elfe  caput, 
ned.vulgata  hacarte aurum  proluto 
^beretur,  &  pretia  metallorum  de- 
waherentur.  Etcerte.  nifi  euptur® 
obnoxu  eflent  vafa  vitrea ,  auro  ar- 
gen- 


gentoque  meliora  elTent.  Gravem 
horum  trium  authoriiatem  fequitur 
Pancirollus ,  aliique ,  ex  auditu  tan¬ 
tum  id  referentes ;  At  Mathefius, 
Goclenius,  Valenfis,  Libavius ,  &  u- 
niverfa  Chymicorum  cohors,  magna 
confidentia  illud  afferic,  virtute  Eli- 
xiris  id  fadum  elTe  contendens.  Sed 
ftatuantilli  fidenter  quicquid  volent: 
Plinius  referendo  hanc  hiftoriam,  ad¬ 
dit,  Ferunt ,  &  Fama^  ac  tertio  cre¬ 
brior  ojuam  certior  efi.  Quod  ter  repe¬ 
titae  didionis  genus  fatis  arguit,  exi¬ 
guam  illam,  quam  huic  hiftoriae  tri¬ 
buebat  fidem.  Suffecilfet  in  narranda 
re  non  admodum  probabili ,  addidif- 
fe,  ad  alferendam  authoritatem  fuam, 
vulgatum  illud,  Ferunt ,  fed  addit  de 
fuo ,  Fama  crebrior  &c.  quo  ipfo  ,  fi 
externam  fpeciem  fequaris,  aliquid 
fidei  huic  hiftoriae  ab  aliquibus ;  fi^ 
vim  verborum,  nihil  a  fapientioribus 
tributum  efte  evidenter  probatur,- 
Quid  enim  verba  illa  Ferunt,  fedincer^ 
mfama  dcc*  inferre  aliud  poffunt, 
quam 
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quam  diffidentiam  narrantis  ?  Et  fa¬ 
ma  tantum  erat :  nemo  Phyficorum, 
Poetarum,  vel  Hiftoricorum  illud  re¬ 
fert ;  nemo  perfonas  ,  nemo,  quod 
mirum  eft  poenae  meminit  infolitae, 
cum  tamen  libri  eorum  fcateant  ob  • 
fervationibus  raro  contingentium.  Et 
an  cuiquam  probabile  videri  poterit,. 
Imperatorem  non  incubuilTe  huic  ar¬ 
ti,  eandemque  inter  penitiora  tabu¬ 
larii  non  tranfmifiire  ad  fuccelTores, 
ceu  rem  notatu  dignam,  cujus  in  re¬ 
rum  natura  exemplum  non  exftarer,. 
nec  forte  exftiturum  effiet  unquam, 
artifice  caefo  ?  Et  totum  hoc,  quan- 
quam  rariffimum  inventum,  &  infue- 
t^um  pcEnae  genus,  intra  paucos  annos 
fub  unius  vocis  Ferunt  praeconio  eva¬ 
nuerit.  Vox  ergo  populi  fuit,  &  qui- 
dem  Romani ;  imo  vero  crudelitatis 
Neronianae,  qux  tueri  hanc  fabulam 
haud  difficulter  potuit. 

Sed  quam  ob  caufam  Plinius  hoc 
retuht Non  oh  aliam  certe  ,  quam> 
wtobfequeretur  genio  fuo,  quihuc 
fere- 


ferebatur,  (nepote  e jufdem  in  epifto» 
lis,  &  hoc  praefentt  opere  reftibus)  ut 
literis  confignaret,  quicquid  in  arte 
vel  natura  rarum  erar :  Forte  etiam 
narrando  rem  fuo  judicio  non  impof- 
jfibilem  ,  &  quae  efFtdum  aliquando 
fortitura  eflet,  id  egit,  ut  Tuae  nationi 
alTcriberet  laudem  inventionis  alienae. 
Praeterea  non  aliud  hoc  temperamen¬ 
tum  fuit,  quam  ut  vitrum  redderetur 
flexibile.  Et  quis  credat  poftentati 
defuiffe  attentionem  ,  in  re  vulgatif- 
flmi  ufus,  &  ad  quam  praeter  duo  ma¬ 
terialia  nihil  requiritur  ?  Et  quid  fi- 
bi  vult  fama ,  cum  de  diminutione 
pretii  auri  &  argenti  loquitur?  Fateor 
menihil  hic  videre,  quod  vel  Impe¬ 
ratorem  non  deceat ,  vel  auri  argen* 
tique  obftiturum  fit  pretio,  fed  com¬ 
moda  longe  plura ,  &  in  verbis  Cae fa¬ 
ris,  vim  confequentif  nullam.  Ac  tan¬ 
tum  de  Plinii  teftimonio*  Sed  quid 
cft,  quod  illi ,  qui  haec  a  Plinio  fum- 
ferunt,  addere  huic  negotio ,  praeter 
authoritatera  primi  referentis  poffint.? 

Pro- 
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Profe(3:o  nihil :  fpecialiter,  exquoea 
in  textum  Plinii  commentati  funt, 
qu2  verba  ejufdem  non  ferunt,.o^ 
mnia  fuis  additionibus  transforman-*- 
do  in  formalem  relationem.  Plinius 
ait:  ut  flexibile  efjet :  Dionis  commen¬ 
tum  eft :  artificem  refiituijje  'vitrum 
confraUum :  qui  primus  ad  malleabi- 
litatem  gradus  eft.  Sed  complemen¬ 
tum  Ifidorus addit,  dicens,  malleo, id 
refe^um  ejfie»  Hinc  videre  licet,  per 
quos  gradus  ad  nos  pervenerit  haec 
opinio,  &  quam  mira  variatione  & 
interpretatione  id  adum  ftt,  ut  po- 
fteritati  verifimilis  videretur  ;  Id 
quod  Plinius  ex.  vulgari  traditione 
refert ,  addendo  cenfuram  incertitu- 
dmis,  Chymici ,  ut  fuam  de  omnipo^ 
tente  Philofophico  lapide  fenten- 
tiam  tueantur,  omittunt,  &  flexibi¬ 
litatem  Plinii  in  malleabilitatem  coa- 
vertunt,  aefl  nulla  inter  flexibilita¬ 
tem  &  malleabilitatem  difoentia  ef- 
let;  cum  tamen  omnia  corpora  aliqua 
ratione  flexibilia,  fed nulla  malleabi- 
lia 
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lia  fint,  praeter  metalla.  Segmentum 
vitri  vulgaris  iMufcovitici,  &’  infinita 
alia  plurimum  fleduntur,  quae  tamen 
malleum  non  ferunt ,  &  in  tenues  la 
minas,  ut  malleabilia,  non  dilatantur. 
Quin  vitrum  ipfum,  ut  apparet ,  ali¬ 
quo  gradu  naturaliter  flexibile  efl: 
Vitra  enim  cryflallina ,  oppido  te¬ 
nuia,  fl  debite  incalefcant ,  parum, 
fed  vifibiliter  fleduntur:  &  tubos  ha¬ 
bui  duodecim  vel  amplius  pedum,  ex¬ 
perimento  Mercuriali  dicatos,  qui 
Mercurio  repleti  infigniter  fledeban- 
tur:  ut  jam  in  ea  fi  m  fententia,  fi  quid¬ 
quam  omnino  veri  his  Plinii  narratis 
ineft,  id  huc  redire,  ut  cum  vitrum 
aetate  Plinii  maxime  fragile  •  &  ciijuf- 
cunque  vel  minimae  injuriae  incapax 
cflet ,  ceu  fale  nitro  conflans,  ignota 
adhuc  arte  calefaciendi ,  de  qua  nihil 
Plinius,  prodierit  hic  artifex,  qui  me¬ 
diante  Kali,  &  via  calefadionis ,  vi¬ 
trum  invenerit  alio  priore  firmius  & 
quod  ferre  aliqua  ratione  cafum  & 
vim  majorem  poflet ,  id  quod  famae 
occar 


occafionem  dedit,  (de  qua  Virgilius: 
parva,  motu  primo  ,  mox  fefe  attollit  in 
auras)  ut  additis,  ut  fit,  nonnullis  cir- 
cumftantiis ,  formaret  illam  hifto- 
riam .  quam  Plinius  refert. 

Poffibilitatem  autem  faciendi  vi¬ 
trum  malleabile  quod  attinet ,  nihil 
rationis  •  praeter  hanc  Chymicorum 
relationem  invenio,  qui  ratiocinando 
per  circulum  ab  Elixiread  vitrum,  & 
a  vitro  ad  Elixir  argumentantur.  Et 
multo  certe'  alterum  altero  fadu  fa¬ 
cilius  elTet.  Etenim  ut  Elixir  produ- 
catur,  neceflum  efl,  ut  ex  ente  non  tali 
fiat  ens  tale,  non  repugnante ,  nec  in¬ 
habili  exiftente  materid  ex  qua.  Sed 
in  vitro  aliter  fefe  res  habet :  etenim 
res  omnium  naturi  fui  maxime  fra- 
gihsvitrumeft,  &  ut  malleabile  fiat, 
necelTum  eft  introducere  qualitatem 
naturx  fuas  contrariam.  Praeterea 
nullum  malleabile  diaphanum  eft  • 
quis  vitrum  vocaret ,  quod  diapha¬ 
num  non  eft?  Eodem  fane  jure  quis 
aurum  vocaret,  id  quod  ponderofum 
& 


276  N  O  T  iE. 

&  malleabile  non  eft,.quo  vitrum ,  id 
quod  malleabile,  feddiaphanum  non 
efir.  Adde  naturam  malleabilitatis 
confiftere  in  ar6la  &  perpetua  cohae- 
fione  partium,  nec  non  capacitate  re¬ 
cipiendi  quamcunq;  figuram ,  quoad 
minutas  partes ,  id  quod  cum  natura 
vitri  non  convenit.  Materialia  enim 
vitri,  falfcilicet-&  arena,  iftiufrnodi 
figuram  habent ,  quae  cohaefionis  ik 
lius  incapax  videtur.  Sal  prae  aliis  o- 
mnibus  determinatam  fuam  figuram 
habet,  quam  etiam  cum  maxime  foK 
vitur,  &  igne  urgetur,  fervat,  nifi  to¬ 
talis  ejufdem  deftrudio  accedat ,  id 
quod  pluribus  argumentis  evincere 
iicet.  Et  haec  figura  pro  ratione  cu- 
jufque  falis  varia  eft.  Sal  nitrum,  & 
quodvis  alcolifatum  fal  acuminatum 
eft,  &  quia  acuminatum  8t  caufticum 
eft,  ex  infinitis  acutiflimis  acubus 
conftare  videtur.  Arenae  autem  figura 
varia,  imo,  ut  in  microfeopiis  videre 
licet,  infinita  eft.  Jam  quis  fibi  per- 
fuadeat,  hanc  tantam  figurae  in  arena 
va- 
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varietatem  ita  quadrare  ad  determi¬ 
natam  figuram  falis,  ut  cohsereant  in 
m.n,n,^  id  quod  ad  efBciendan, 
malleabihtatem  neceffe  eft  ^  eum 
econtra  ut  vitrum  fiat,  fatis  fit,  ut 
partes  in  hoc  vel  illo  puniSo  fefe  mu- 
Wo  tangant ,  ex  quo  contaftu  iffiuf. 
modi  unio  oritur,  quae  formam  vitri 
bfolvit ,  &  malleabilitatis  omnis  in- 
capaxeft.  Atque  ab  hac  unione  in 
vitro  porifunt,  quibus  mediantibus, 

utiexLucretiodidicimus,diaphanum 

e  t  .  pr*terea,  quod  jam  diidum  eft 
upra,  utrumque  in  compofito  id  eft 
«manet,  quod  erat  antea.  Conclu¬ 
dam  hoc  argumentum,  dicendo ,  me 

Elkirr|emn£“;&rhun’cYffi! 


De  fornacibus. 

A  artem  ipfam  ager-e- 

■i-  \ diamur,  neceflum  eft,  fubmtni- 

ftrare 
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ftrare  formas  fornacum  ,  earumque, 
praecipua  inftrumenta,  nec  non  mo¬ 
dum  elaborandi  metalla,  ubi  jam  ex- 
coda  funt,  id  quod  ab  authore  noftro 
praetermiflum ,  nec  tamen  eo  minus 
fcitu  neceflarium  eft.  Ac  tres  quidem 
fornacum  fpeciesfunt,  ita  diftinguen* 
te  Agricola  de  re  metallica.  Prior  Cal  - 
caria  vocatur ,  &  ad  modum  furni 
fabricata  eft,  longitudine  decem,  la¬ 
titudine,  ubi  quam  maxime  patet, 
feptem  ,  &  profunditate  duorum  pe¬ 
dum.  In  uno  ejufdem  latere  foftam 
habet  fex  circiter  pollicum ,  quadra¬ 
tam,  cujus  fuperior  facies  cum  fuper- 
ficie  fornacis  in  eodem  plano  jacet, & 
ab  eadem  prope  orificium  lateribus, 
novem  circiter  pollicum  latitudine, 
fecernitur.  In  hanc  folTam  carbones 
fuos  conjiciunt ,  quorum  flamma  o- 
mnem  quaquaverfum  fornacem  per- 
tranlic  &  a  fornice  in  frittara  refledi- 
tur  ,  cujus  fuperficiem  fumus  ater 
fupervolitans,  per  orificium  calcariae 
egreditur.  Et  vitrarius  quidem  frit- 
tam 
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tam  antea  non  commovet,  quam  fu¬ 
mus  omnis  abierit.  Carbones,  ut  in 
allii  fornacibus,  fuper  ferreis  cratibus 
recumbunt ,  unde  cineres  in  cinera¬ 
rium,  quod  in  eodem  cum  pavimen- 
to  vel  area  plano  jacet  prolabantur. 
Vitrarius,  quem  in  ofBcinis  vitri  vul- 
;  gans  Fuforem  vocant,  ille  eft,  quide- 
biturn  fah  ,  cineribus  &  arenae  pon- 
dus  affignat ,  atque  vehementi  igne 

IU  j  coeant ,  & 

'  albedinem  acquirant:  quodfimetal- 
-  Ium  jufto  durius,  atque  adeo  fragile 
ir,  fal  vel  cineres^  fi  tenerius  vel  mol- 
Hius,  arenam  addit,  mifeendo,  ufque 
1  dum  illud  temperamentum  aflequa- 
J  tur,  quod  non  aliter  quam  operando 
>  dignolcitur.  Ubi  fritta  jampraepa- 
1  rata  elt,  e  calcaria  illam  eximit,  &re- 
rrigeratara  ad  ufum  feponit.  Apud 
I  nos  frittam  aquS  non  perfundit ,  nec 
dixivio,  utauthornofter  vult,  made- 
_  acit,  ed  exa(5iis  aliquot  diebus  operi 
accingit,  ut  ex  fritta  metallum  4t, 
>mque  ubi  jam  liquatum  eft,  raftro 
fcar- 


fcarrit,  commovet,  mifcetque,  '&  ubi 
raftrum  incaluit,  in  fitulam  aqua  ple¬ 
nam  illud  immergit,  ne  vitrum  ei 
adhaereat.  Tudicula  lal  Alkali  exi* 
m\t ,  vel  metallum  ex  olla  in  ollam 

transfert,  atque  cum  fuo  vi¬ 

trum  defpumat ,  &  exemta  cum  fuo 
Spiei  (ferro,  quod  in  extremitate  un* 
cum  habet  >  atque  acuminatum  eft) 
aliqua  metalli  particula,  difpicit ,  an  ^ 
color  refpondeat ,  &  metallum  operi  i 
aptum  fit.  Nonnulli  ollas  in  hac  for'  ■ 
nLe  fuas  calefaciunt,  ut  Agricola. 

Secunda  vel  operaria  fornax  iHa  j 
eft,  in  quam  ollae  reponuntur,  &  quae 
focum  adjuntftum  habet  atque  cine¬ 
rarium.  Haec  fornax  rotunda,  trium  i 
in  diametro  ulnarum  latitudine ,  & 
duarum  profunditate ,  nec  non  circa 
faftigium  fornicata  eft ,  ad  cujus  in¬ 
ternum  latus  o(fto  vel  plures  ollae ,  & 
inter  has  operariae  collocatae  funt. 
Numerus  ollarum  pro  rationeS^?^^^- 
rum  vel  orificiorum  ad  opus  defi- 
gnatorum  femper  duplex  eft,  fcilicet 


N  O  T  aSi 

•Ut  operarius  quifque  ollam  unam  ha- 
l)eat ,  metallo  repurgato  &  operi  apto 
plenam, itemque  alteram  ,  purgando 
metallo  ,  dum  in  opere  eft ,  dicatam. 

,  In  duas  haec  fornax  divifa  eft  partes, 
quarum  inferior  ollas  a  foco  .dividit, 
&  in  centro  fuae  fuperficiei  foramen 
1  habet  rotundum, ferreis  cratibus  mu¬ 
nitum  j  quatuordecim  in  diametro 
vel  plurium  digitorum  ,  per  quod 
I  Hamma  tranliens  k  fornicatis  lateribus 
I  &  faftigio  in  ollas  refleftitur.  Altera 
'  &  luperior  pars  fornacem  a  Leera  di- 
'  vidit. 

Foramina  iftiufmodi  fornacis  haec 
'  funt :  I,  Bocca  ,  oj  vel  orificium  erga - 
'  fierii ,  per  quod  metallum  ex  olJis  ma¬ 
joribus  eximitur,  &  ollae  in  fornacem 
mittuntur.  Hoc  orificium  operculo 
obturatum  eff,  quod  ex  luto  &  late¬ 
ribus  confiat,  &  removeri ,  ubi  ira  vi- 
fum  efi,  potefi,  atque  huic  ufui  in 
fervit,  ut  oculi  operariorumpraefer- 
vari  ab  ^fiu  foci  poifint.  In  medio 
hujus  operculi  palmo  majus  foramen 
N  tfi. 


N  O  T  M. 

cft,  calefaciendis ,  ubi  id  opus  requi¬ 
rit,  utenfilibus.  Ad  hanc  Boccam  per¬ 
tinent  Hal/inell^,  quas  nihil  aliud 
funt,  quam  unci  quidam  in  latere  for¬ 
nacis  firmati,  in  quibus  utenfilia,  dum 
calefiunt  ,  vertuntur  &  quiefcunt. 

■  z.  BoccareU^e  vel  orificia  minora  ^  ad 
utrumque  Boccae  latas  unum,  eidem- 
que  utplurimum  horizontale,  quo 
mediante  miniftri  metallum  tindum 
vel  magis  repurgatum  ex  ollis ,  quas 
vocant,  eximunt,  For¬ 
naces  vel  foramina  proxime  Leeram  duOy^ 
quae  in  eodem  cum  Bocca  plano  ja- 
,cent,  in  quibus  tartarum,  ferrum &c. 
calcinatur.  Atque  huc  focus  pertinet, 
qui  Tiz^zonafis  vel  prafurnia  duo , 
in  unoquoque  fornacis  latere  unum 
habet,  per  quae  minifler  node  die¬ 
que  carbones  injicit ,  ut  hunc  Vefta- 
lem  ignem  confervet,!  &  hsc  quidem, 
prsfurnia  lateritia  funt. 

Hi  fornaces  alibi  aliter  fiunt ,  ma- 

;jorifque  munimenti  caufa  quinque 
plures  ejuandoque  arcus  habent; 


tres  tamen  ad  inftruendam  cryflalli 
officinam  neceffario  requiruntur.  Va¬ 
rias  earundera  formas  apud  Agrico* 
lam  de  re  metall.  lib.  lo.  Libavium 
Comment.  Alchem,  part.  i.  cap.  20« 
Ferrant,  Imperatum  1.  12.  c.  14,  15. 
&  Portam  J.  6.  c.  3.  vide. 

Fornaces  vitri  viridis  quadratae 
funt,  (cum  priores  lint  rotundae ,  fed 
quarum  unum  arcum  Leera  occu- 
]  pat)  &  in  unoquoque  angulo  arcum 
1  habent,  in  quo  vafa  calefiant. 

Leera  (quae  apud  Agricolam  ter- 
1  tis  fornacis  loco  eft,  in  qua  vafa  cale- 
!  fiant  &  refrigerentur ,  quaeque  ean- 
■  dem  cum  fecunda  formam  obtinet, 
i  in  qua  metallum  funditur,  8^  in  fluxu 
I  confervatur)  duas  partes  comprehen- 
idit,  quas  Angli  vulgo  the  toiver  & 
Leer  vocant.  The  tower^  vel  turris  illa 
pars  eft ,  quae  directe  fupra  fornacem 
lufqriam  pofita  ,  fepto  tranfverfo, 
pedis  unius  craffitie  ,  ab  eadem  fecer^ 
mitur ,  in  cujus  fepti  medio ,  &  in  ea- 
tiem  cum  fbramento  inferiore  per- 
N  4  pen- 
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pendiculari  foramen  eft  rotundum 
(Imperatus  &  Agricola  quadratum 
illud  &  anguftum  faciunt)  per  quod  ; 
flamma  calorque  in  fornacem  tranfit. 
Hoc  foramen  Occhto  vel  humellavo-  • 
catur  ,  &  annulo  cingitur  ferreo,  ; 
quem  vulgo  Cavakt  vel  Coronamvo-  > 
eant;  atque  in  hujus  turris  area  veli 
pavimento  vala,  ubi  jam  formata  i 
funt ,  a  vitrario  ut  calefiant  feponun-  - 
tur.  Boccas  vel  orificia  ex  adverfo  ] 
duo  habet ,  per  quae  vitra ,  ftatim  ac  : 
parata  funt,  ^  miniftris  furta  in  pavi-  ■ 
mentum  turris ,  &  paulo  poftin  pa-  ; 
tellas,  quas  Agricola  argillaceas  facit, ; 
&  apud  nos  ferreas  funt ,  &  vulgo  ; 

vocantur, ac  tandem  ab  horni-  > 
ne  huic  operi  dicato,  quem  Sarole-  | 
wan  vocant ,  gradatim  &  fucceflive  | 
per  univerlam  Leeram  ,  quinque  vel 
fex  cubitos  longam  ,  deferuntur ,  ut 
fenfim  refrigefeant ,  id  quod  in  fine 
demum  Leer^s  fit.  Orificium  Leera 
in  locum  quendam  definit ,  in  quo 
i/itra ,  ubi  refrixerunt ,  deponuntur. 
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'  Hic  locus  Sarofel,  &  ab  eodem  Sarole- 
man  is  vocatur,  qui  patellas  ferreas, 
fraches  vulgo  didas ,  per  Leeram  de¬ 
ducendo  refert. 

In  fornacibus  vitri  communis  duo 
.  Irbi  invicem  oppofira  larera  elabo¬ 
rando  metallo  inlerviunt  :  reliqua 
duo  calcarias  adjundas  habent,  in 
:  quas  ignis  a  fornacibus  afcendens  per 
i  foramina  admittitur,  coquendae  li- 
mul  prsparand^que  frictae,  &  evitan- 
,  difumi  gratia.  Et  ignem  quidem  in- 
:tra  arcus  fornacis  fufcitant,  calefa- 
:  ciendis  vafis ,  torumque  opus  fuum 
i  in  hac  una  fornace  abfolvunr. 

Interior  harum  fornacum  facies, 
non  lateribus  (ftatim  enim,  ut  lapides 
molliores  reliqui  ,  in  vitrum  abirent) 
fed  lapide  conftat  arenaceo  duriore, 
quod  genus  lapidis  Imperatus  Pyro- 
michium  vocat ,  ^  Novo  Cafttllo  af¬ 
fertur ,  albicans,  percullu  mutuo 
ignem  reddens.  Et  hic  tamen  prae- 
durus  lapis  trimeftri  utplurimum  fpa- 
tio  abfumitur,  aut  certe  fulcos  ducit. 

N  3  Exte- 
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Exterior  vero  fornacum  facies  late¬ 
ritia  eft.  Calor  iftiufmodi  fornacum 
longe  omnium  intenfiffimus ,  obfer- 
vatumque  ^  me  eft,  conjedas  in  hanc 
fornacem  tertio  poft  ignis  reftindio- 
nem  die  ftipulas  ftatim  ignem  con- 
cepifle  :  retulirque  mihi  operarius, 
ignem  hujus  fornacis  altero  tanto 
quam  in  reliquis  fornacibus  vehe- 
mentioifem  efte. 

Proximum  eft,  utdeo^^  fuforlis 
agamus ,  quas  argilla  conftant  >  Virr- 
becko  Vedis  infulae  loco  allata,  ex  qua 
pro  peto  fiftulas  concinnant.  Haec 
argilla  optime  lota  in  fornacibus  ad 
hoc  opus  deftinatis  calcinatur  ,  & 
mola  in  pulverem  tenuem  redigitur, 
qui  pulvis  aqua  miftus  nudis  pedibus 
calcando  in  debitam  confiftentiam 
cogitur,  manibus  in  certam  formam 
deducitur,  formatus  convenienti  loco 
ftccatur,  &  poftea  in  vel  fuper  forna¬ 
ce  incalefcit.  Sed  quae  vitro  commu¬ 
ni  inferviunt  ollae  ex  argilla  Nonfucho 
allata  fiunt  ,  fed  cui  admifta  fit  ex 
mr- 
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Wbrcejiri^e  Comitatu  alia  ,  ut  quae 
ignem  quam  ({m^hxNonfuchana  me¬ 
lius  fert.  Hae  ollae  merallo  adimplen¬ 
tur,  &  in  eodem  cum  Boc^a ,  vel  ori¬ 
ficio  plano  confifiunt. 

In  cryftalli  fornacibus  duo  olla¬ 
rum  genera  in  ufu  funt:  unum  majus, 
trecentas  vel  quadringentas  metalli 
libras  continens ,  craffirie pollicis,  & 
in  fundo  pedes  prope  duos  latum, 
totidemque  profundum  ,  fed  quod 
circa  apicem  in  latitudine  pollices  vi- 
ginti  obtinet.  Alterum  minus,  quod 
vulgo  Biling-fots  vocant ,  quia  ollis 
majoribus  incumbit,  quae  metallum 
exco(5lum  &  tindlum  continent. 

PoOremum  operis  erit  videre  mo¬ 
dum  elaborandi  vitrum  ,  quem  addi¬ 
tis  nonnullis  ab  Agricola  lib.fi.  de  re 
metall.  mutuabimur.  Minifter,  ubi 
metallum  fatis  excodum  eft ,  ferrum 
cavum  in  ollam  demittens,  idque 
nonnihil  verfans  ,  quantum  operi, 
quod  intendit ,  fat eft ,  recipit;  me¬ 
tallum  ferro  glutinofi  atque  tenacis 
N  4-;  fucci 
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iacci  inftar,  &  haud  aliter,  quanquam 
firmius,  ac  terebinthina  vel  theriaca, 
ubi  a  mercatore  ex  olla  depromitur, 
adhaeret.  Figura  quam  ferro  adhae¬ 
rens  obtinet,  orbicularis  efi: ,  &  mi- 
niftcrillud,  dum  fervet,  hinc  inde 
fuper  marmore  verfat  ,  ut  partes 
tanto  firmius  adunentur  :  quo  fa¬ 
cto  ferrum  cavum  leniter  inflat, 
&  metallum  ab  apima  haud  aliter  at¬ 
que  vefica  intum.efcit ,  Quoties  fer¬ 
rum  inflat,  id  quod  faepiffime  fieri 
necefle  efl, toties  remotum  derepente 
ab  ore  ferrum  maxfllae  admovet,  ne 
flammam-  fpiritu  redudlo  attrahat: 
mox  fiflulam  Tublatam  circum  caput 
aliquamdiu  rotans,  vitrum  proh  n- 
gat,  ref  (gerat  &  fi  opus  fit  modulis 
&  marmori  fundum  ejufdem  impri¬ 
mit,  eoque  perago  vitrario  illud  of¬ 
fert,  qui  leni  vi  collum  ejufdem  ,  vel 
partem  illam,  qua  ferro  adhaeret,  ab¬ 
rumpens, eandemque  vitro  communi 
addicens,  cum  fuo  vitrum  fi¬ 

gendo  glabrum  reddit,,  &  cum  pajja- 
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^ofuo  globum  formar,  atque  cum 
procello  capacitatem  ejus  cancavita- 
temque  adaugens,  &  cuncta  compla¬ 
nans,  forfice  quicquid  redundat  am- 
■  putat,  atque  ea  ratione  inflando, pre> 

1  mendo,  fubinde calefaciendo ,  am- 
f  plificando ,  refecando  illam  ,  quam 
:  mente  concepit,  figuram  formar,  &, 
fi  ufus  requirat  ,  pedes  affingit,  & 
cum  fuo  Spiei  marmor  &  undas  re- 
pra?fentat  :  quibus  peradis  minifter 
opus  ferrea  furca  prehenfum  dere¬ 
pente  in-turrim,  ut  calefiat,  defert,  & 
per  gradus  afcendens  in  loco  conve- 
nienre  collocat ,  ne  temere  vagando 
offendens,hoc  mercimonii  genus  fra¬ 
gile  &  tenerum ,  ac  nifi  calefiat  per  fe 
ruiturum,  corrumpat.  Quot  vitrarii, 
tot  ollae  ,  totidemque  foramina  vel 
Boccae  adfint,  neceOe  efl  :  qirTque 
enim  propriam  fuam  ftationem  ha¬ 
bet,  ubi  fervidum  illum  cal  )rem  ex- 
cipir,  qui  red^  in  faciem ,  os  &  pul  - 
mones  eorum  delatus,  in  caufa  efi, 
cur  veluti  Cjfclopes  8c  nudi  membra 
N  5  Pjr- 
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Tyracmnes  fubucul^  veftiti  opus  Tuum 
peragere  necefle  habeant,  caput,  ad 
arcendum  nimium  calorem  &  lumen, 
late  fimbriato  ftramineo  pileo  tegen¬ 
tes.  In  largis  &  latis  ligneis  fellis  re¬ 
lident,  quae  longos  cubitos  habent,  ^ 
quibus  inftrumenta  artis  dependent, 
ea  ratione  firmata ,  ut  moveri  non 
poffint.  Sex  horis  operantes ,  unico 
vitro  tempus  dimetiuntur,  exadfoque 
illo  fpatio  alii  fuccedunt ,  qui  ubi  di- 
menfum  fuum  abfolverunt ,  locum 
denuo  dant  prioribusj  ita  fit,  ut  nun¬ 
quam,  dum  in  ftaiu  eft,  vacua  fit  for¬ 
nax,  nifi  vel  vitium  ollae  fecerint,  vel 
metallum  fluere  definat.  Libavius 
obfervat,  illos  maximam  partem  effe 
pallidos ,  fiticulofos  &  brevis  svi,  id^ 
que  ob  colliquationem,  &  vitia  capi¬ 
tis  &  pedoris ;  &  quia  corpus  habent 
infirmum  &  debile,  facilime  vino  in  - 
ebriari  &  cerevifia,  qui  verus  eorun¬ 
dem  charader  eft. 
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Librum  trimum  de 

Arte  Vitraria. 

Gap.  I, 

ABfolutis  illis ,  quae  necefiTario 
praemittenda  erant ,  ad  textum 
ipfum  accedimus. 

Tulvifculus  vel  Rochetta  unum 
idemque  denotant ,  nec  quicquam 
aliud  funt ,  quam  cineres  unius  ejuf- 
demque  plantae ,  fed  bonitate  diffe¬ 
rentes,  quemadmodum  apud  auto- 
rem  noftrum  diverfisin  locis  apparet. 
Pofterius  nomen  noftris officinis  pla¬ 
ne  ignotum  eft,  ac  ne  Morani  quidem 
diftindionem  ullam  recipit.  JPulvif- 
cuU  nomen  ufu  receptum  ,  omnique 
cineri  commune  eft,  qui  ex  Oriente 
inufus  vitrariorum  advehitur.  Ratio 
diverfitatis  mihi  haec  effe  videtur, 
quod  pulvifculi  nomine  id  venit, 
N  6  quod 
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quod  in  forma  pulveris  advehitur  j  & 
contra  nomine  Rochettae  ,  quicquid 
fruftulenium  ,  vtl  lapidis  inftar  du¬ 
rum  ert:  Et  certe  inter  operarios  ex¬ 
perimento  conftat,  ex  fruftis  maximi 
duris  &  majoribus  fal  prodire  candi  - 
dius,  acriufque,  quam  ex  pulvere  & 
fruftulis  minoribus.  Cceterum  idne 
ob  diverfitatem  plantae,  &  diverfum 
ejufdem  crefcendi,  colligendi,  uren- 
dique  tempus  5^  modum,  an  vero  ob 
fophifticam  admiflionem  heteroge- 
nei  falis  vel  aquae  falfae ,  aut  alterius 
humoris,  quo  multum  laeditur,  liat, id 
in  medio  relinquo.  Illud  conflat,  ut 
fal  producatur  acerrimum  ,  &  quod 
in  dura  &  lapidea  frufla  coeat ,  lixi¬ 
vium  illos  parare  ex  cineribus  primum 
uflis.  quo  herbas  porro  comburendas 
eonfpergunt:  qua  ratione  lingulis  vi¬ 
cibus  novum  lixivium  afpergendo, 
cineres  parant  pro  fmegmatopaeis  & 
&  tindloribus  longe  acerrimos.  Ubi- 
nam  autem  hic  modus  faciendi  Ro- 
chettam  inventus,  &  cur  nunc  minus 
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irrufu  fit,  affirmare  non  aufim. 

Ex  Oriente  Syria,  Syria  Orien^ 
tis  pars  eft.  Nunc  aurem  hi  cineres  ab 
Alexandria  &  Tripoli  advehuntur. 

Herba  cujufdam  Hxc  herba  ab 
autore  in  epiltola  Kali  vocatur ,  quo 
nomine  etiam  apud  alios  plerofquc 
venit,  non  tamen  bne  aliqua  levi  va¬ 
riari'. ne.  Alpino  1.  dj  piant.  yEgypt. 
Kallt  ^  KaUii)  nonnullis  C^/i;  Gef- 
t\txoAlkalii  Lobelio  Dodon^o 
Sahcornta,  &  Gallice,  nec  non  in  bili. 
Lugd.  Salfola  ;  Camerario,  Cordo,  & 
maximeFuchlio&  LuCn^noAnthyllis 
DiofcoridU  wocztwx,  id  quod  Mathio- 
lus  in  apologetico  contra  Lufiranum 
fohde  refutavit,  affirmans  hanc  plan¬ 
tam  crefcere circa  Tergedum  Mau¬ 
ritaniae.  Po (fremo  Anthylloides  voca¬ 
tur  apud  Thalium.  Nomina  Soda, 
Salicornia  Salfola  manifefte  deri¬ 
vamur  k  (ale,  quo  vehernenrer  abun¬ 
dat.  Ita  de  antiquitate  notitiae  ,  & 
nominibus  hujus  plantae  eruditus  no- 
fler  popularis  D  Turmr  in  fuo  herba¬ 
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no.  Quodfdam,  nomen  Anglicum 
hxc  planta  non  habet ,  &  quanquam 
pluribus  in  locis  abunde  apud  nos 
crefcat,  invenire  tamen  neminem  po¬ 
tui,  qui  illam  noflet.  Ut  aliquod  ta¬ 
men  nomen  inveniat ,  Salt-  Wurt  vo¬ 
cetur,  quia  fal  guftu  refert,  vel  Glafs- 
Weed  quia  cineres  ejufdem  parando 
vitro  inferviunt.  Parkinfonius  refert, 
illam  Inohvutibus Froggrafs  &  Crah- 
grafs  vocari,  forte  quia  his  animalibus 
nutrimentum  pratbet,  cum  fuccum 
habeat  fubftantialem ,  nec  ingratam 
palato  falfedinem.  Gafp,  Bauhinusin 
fua  Pinace  decem  ejuldem  fpecies  re- 
cenfet,  quarum  nomina  &  defcriptio- 
nes,  quia  hujus  loci  non  funt,  omitti¬ 
mus,  trium  tantummodo  mentione 
fada  ,  ex  quibus  referente  Alpino 
cap,  4z.  Alexandrini  &  ^gyptii  re¬ 
liqui  fuum  pulverem  in  ufus  vitri  & 
fmegmatis  parant.  Prima  fpecies 
geniculatum  ;  fecunda  a  nonnullis, 
apud  Alpinum  AnthyUis^(td  Kalire- 
^ens  Neapolitanum  d  Columna  voca- 
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tur ,  qui  hanc  plantam  Neapoli  a  fe 
inventam  defignat,  defcribit,  &  ufi- 
bus  vitrariorum  infervire  dicit.Tertia 
Ipecies  ^Egypto  magis  propria  eft,  & 
ab  eodem  authore  KaU  t^gyptia- 
cuTTij  foliis  valde  longis  &  hirfutis  vo¬ 
catur.  Praeter  has  tres  fpecies  vidi,  & 
penes  me  habeo  quartam  ejufdera 
fpeciem,ex  cadis  pulvilculi  receptam, 
&  a  Botanicis  Kali  j^tno^um  di(5tam. 
Harum  prior  &  polterior  (  fi  minus 
&  minimum  excipias)  prope  noftrum 
Thamefin,  &  in  locis  Anglias  mariti¬ 
mis,  (non  aliis  Septentrionalioribus) 
copiose  crefcit.  Coeterum  noftrates 
ex  hoc  Kali  Spinofo  cineres  in  iifus 
cryftalli  aut  alterius  vitri  parare  no¬ 
lunt,  &  experimento  in  domo  vitra¬ 
riorum  fado  compertum  eft,  herbam 
hanc  candenti  ferro  impofitam,  infu¬ 
mum  abire ,  nullo  aut  exiguo  fale  re¬ 
lido  :  cum  econtra  Kali  ex  Orienta 
advedum,  eidem  ferro  inditum,  pro¬ 
pere  maximam  fui  partem  in  cineres 
nigricantes  fallbs'^,  quod  ei  proprium 

di. 
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eft  ,  abeat.  Hoc  Kali  nftum  vermiV 
inftar  fefe  contrahit,  flammam  diu 
fervat ,  &  fal  reddit  acre  admodum 
candidumque.  Noftrum  Kali  colle- 
d  m,  guflu  aquam  marinam  iJt  plane 
falfum  quid  refert,  ac  fi  locis  humidis 
alfervetu'-,  feipfum  contrahit, id  quod 
Salgamarius  mihi  notus  fuo  damno 
expertus  eft  :  qui  Lico  ctiihmi  illud 
fibi comparaverat.  Cum  enim  illud 
lavilfet ,  &  in  acre  acetum  immerfif- 
fet,  ut  in  muriam  abiret ,  parum  ejufl^ 
dem  rupereffe deprehendit,  confum- 
tis  ab  aceto  fere  omnibus.  Atque 
ingens  hsc  plantarum  refpedu  na¬ 
talis  foli  differentia  ,  non  in  hoc  no- 
ftroKaly  magis  quam  in  aliis  mani- 
fefte  percipitur,  in  petofcilicer,  quod 
ab  eodem  femine  nafeitur  ,  nec  non 
Canarienfl  &  Rhenano  vino,  quod 
ab  eadem  vite  provenit,  ut  &  in  ci¬ 
cura  Graecorum  &  alterius  regionis, 
pluribufque  aliis ;  atque  hac  eadem 
ratione  pulvifculus  a  Soda  fecernitur» 
Hae  diverfae  Kaly  fpecies ,  utut  natu- 
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ralirer  ex  aquis  proveniant ,  8c  prope 
falfos  lacus  naturaliter  floreant ,  in 
mediterraneis  tamen  Hifpaniae&r  JE,- 
g-ypti  locis  feruntur  ,  id  quod  dubio 
procul  in  calidis  hifce  regionibus  ad 
quantitatem  ,  acrimoniam  &  fixatio¬ 
nem  falis  plurimum  facit :  in  ^Egy- 
pto  praefertim  ,  quae  pluviam  nun¬ 
quam  fentit ,  fed  anni  fpariofemela 
Nilo  Fluvio  irrigatur,  quifangi  luti¬ 
que  plurimam  poft  fe  relmquir.  Et 
hae  Kali  fpecies  circa  aeftatis  medium, 
ubi  quam  maxime  vigent,  refecantur, 
&  calore  folis  ficcatae  in  flrues  colli¬ 
guntur,  nec  non  fuper  ferreis  cratibus 
comburuntur,  decidente  in  foveam, 
in  lapides  vel  maflam  duriorem 
coeunte  cinere ,  qui  deinde  collecius  , 
fervatur,  &  teflante  Lobelio  Sodi» 
nomen  recipit.  Quando  haec  planta 
in  ufum  deduci  coeperit ,  incertum 
eft  Primi  qui  eandem  noverint,  ei- 
demque  nomen  fuum  impofuerinc 
Arabes  fuere  ,  id  quod  addita  parti¬ 
cula  AI ,  quae  mere  Arabica  eft ,  fatis 
de- 
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demonflrat.  Inter  hos  mentionerH 
cjufdcm  fadam  invenio  apud  Sera¬ 
pionem  &  Avicennam  Phyficos,  qui 
eandem  contra  calculum ,  ulcera  & 
oculorum  incommoda  commendant. 
Lobelius  putat,  nos  plantam  ipfam 
ejufque  nomen  &  rationem  praepa¬ 
randi  debere  Graecorum  &  Arabum 
recentioribus  Philofophis ,  qui  Chy- 
miam  exercentes  circa  vitrum  occu¬ 
pabantur  Adverf.  pag.  169.  Sed 
Graecos ,  &  Graecorum  de  hac  plan¬ 
ta  notitiam  quod  attinet  >  aliter  fen- 
tio.  Nulla  enim  ejufdem  apud  Grae¬ 
corum  Phyficos ,  aliofve  feriptores 
mentio  fit:  praeterea  nullum  in  Grae¬ 
ca  lingua  nomen  obtinet :  ideoque 
fine  dubio  ab  Arabibus  aut  recentio- 
ris  aevi  hominibus  notitia  ejufdem  ad 
nos  deduda  eft. 

In  emenda.  Optima  &  expeditif 
fima  ratio  cognofeendi  qualitatem 
cineris  haec  eft ,  trutini  qua  fmegma- 
topaei  utuntur.  Cineres  in  aqua  lim¬ 
pida  diffolvunt,  &  filtratum  lixivium 
exa-: 


examinant ,  &  cognita  lixivii  quan¬ 
titate  ,  fadlaque  comparatione  inter 
pondus  aquae  &  cinerum  antequam 
dilTolverentur ,  inveniunt,  quantum 
falis  data  cinerum  quantitas  conti¬ 
neat. 

Lebetes  nofter  ubique 

improbat  ufum  sris,  nififi  viridem 
vel  cceruleum  colorem  parare  veli¬ 
mus.  Et  certe  acria  h^c  lixivia  non¬ 
nihil  aeris  abfumunt,  vel  humiditas 
aeris  &  lixivii  partem  ejus  aliquam  in 
aeruginem  convertit.  Quare  noftrar 
tes  vafis  utuntur  intus  plumbo  obdu- 
(3)s,  qualia  illorum  funt,  qui  alumea 
excoquunt. 

Tartarum.  Tartarum  ab  autore 
noftro  Greppela  grumh  dei  hotti 
didum  ,  revera  fex  vini,  &atartaro 
ipfo  diftinguenda  eft ,  quia  tartarum 
lemper  lateri  vafis  adhaeret ,  atque  in 
frufta  duriora  concrefeit,  nec  un¬ 
quam  teftante  Helmontio  in  regione 
fecum  invenire  eft,  cum  ccontra  feces 
nunquam  non  in  fundo  vafis  inve* 
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niantur,  humidae ;  &  tenuium  parti¬ 
cularum.  Tartarum  vini  rubri  ad  hos 
ufus  optimum  eft,  &  fal  continet  ma¬ 
gis  quam  vini  albi  acre  &  copiofum. 
Calcinatur,  utquicquid  heterogenei 
admixtum  eftabrumatur,  &  fal  can- 
dius  evadat ,  tantoque  citius  in  aqua 
diflblvatur  dc  tanto  facilius  e  pulvif- 
culo  extrahatur,  cujus  corpus  tartaro 
recluditur,  haud  fecus  atque  nitri 
corpus ,  dum  aqua  fortis  vel  fpiritus 
nitri  fit  ,  ab  alumine  &  vitriolo  ape¬ 
ritur  >  id  quod  citra  iftiufmodi  addi¬ 
tamentum  non  procederet.  Et  ean¬ 
dem  ob  caudam  tartarum  aquadiffol- 
vendumefl:,  antea  qaam  pulvifculus 
in  vas  mittatur.  Tartarum  fuum  in 
fornace  fex  horarum  fpatio  calcinanr, 
ufque  dum  albedinem  contrahat ,  cum 
experimento  conftet ,  id  genus  calci- 
nationis  plus  operari,  quam  fi  ardfio- 
re  temporis  fpatio  abfolvatur.  Quanti 
autem  momenti  fit  extradio  humi- 
ditatis  ex  tartaro  ,  id  fecreta  Chymi- 
corum  nonnullorum  procedendi  ra- 
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tio  demonftrat.  Nimirum  ,  ut  cry  - 
ftallum,  vel  cremorem  tartari  majore 
copia  &  magis  candidum  faciant, 
tartarum  groflo  modo  comminutum 
calcinant ,  vel  potius  in  fornace  & 
patellis  ftanneis  probe  ficcant ,  qua 
ratione  cremor  mulro  melior  evadit, 
quam  fine  hac  exficcatione  &  mode¬ 
rata  calcinatione.  Sal  fundum  vafis 
petit,  &  ligula  eximendum  eft,  ita, ut 
humor  omnis  in  vas  decidat.  tJbi 
feces  lixivii  jam  fident  ,  fiphone 
detrahuntur. 


C  A  p,  I  L 

:  .  Alterum  materiale,  quod 

I  vitro  confifientiam,  corpus  firmi- 
I  tudinem  dat  arena  vel  lapis  eff ,  non 
:  aliter  ac  ferrum  chalcantho  Anglico* 
cuprum  Hungarico,  Dantifcano  & 

:  Romanorum  vitriolo,  id  quod  alias 
i  loco  &  tempore  humido  in  aquam 
I  abiret.  Et  lapides  ^quidem  quod\tti- 
I  net,  Agricola hb  ii.  ait  It^mfcentes, 
|//  candtdt  fuerint,  ceteris  frafiare: 

quibus 
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quibus  de  caufis  cryftallo  primae  de¬ 
bentur;  ex  his  enim  fradis  in  India 
fieri  vitrum  ufque  adeo  tranflucidum 
ut  nullum  cum  eo  comparari  poffir, 
autores  efle  Plinius  fci  ibit :  fecundas 
tribuunt  lapidibus,  qui  tamerfi  eis 
duritia  Cf vitaliorum  non  (it,  tamen 
fimili  modo  candidi  fune  tranflu- 
cent ;  tertias  dant  his  lapid  bus  candi¬ 
dis  qui  tranflucidi  non  funt.  Poft  tar^ 
fum  autor  nofter  ^uocolos  commen¬ 
dat,  quos  Ferant.  Imperatus  1.  24. 
c.  1(5.  (ic  deferibit :  Lapis  <vitrarm^ 
marmoris  candidi  (pedem  refert ,  nonni¬ 
hil  tranjlucens  ;  fed  duritie  ab  eo  dijfert , 
^uam  filicis  infiar  habet,  unde percuf  us 
fcintillat ,  S*  conjeBm  in  ignem  non 
calcinatur.  Hic  lapis  frequenter  ali¬ 
quid  ex  dilutiore  viridi  fecum  trahit, 
lerpentini  lapidis  inftar.  Repetitur 
in  propriis  fuis  locis,  admiftis  venis, 
cruftati  talci.  Proje(fi:us  in  ignem  pel- 
luciditatem  fuam  amittit, &  candidior 
ieviorque  fit,  ac  poftremo  in  vitrum 
tranfit.  Vitrariis  materiam  vitri  prae- 


'N  O  T 

bet  Cuogold  vocatur:  in  fundo 
enim  fluviorum  &’  torrentium  eun¬ 
dem  coll.gunc,  teflacei  la.udis  forma. 
Et  hos  quidem  Moram  in  ufu  efle 
autor  nofter  ait.  Extra  controverflam 
elt,  lapides  omnes  candidos  &  tranf- 
'lucentes,  qui  in  calcem  non  abeunt, 
Virroinfervire.  Auroris  tamen  noftri 
axioma  univerfaliter  verum  non  eft; 
neque  enim  lapides  Novo  Caftello 

alhti,  quorum  in  difcurfu  de forna- 
cibus fada  efl:  mentio,  nec  filices  ig¬ 
niam,  nec  lapides  illi  quibus  pavt 
rnenta  conflant ,  plurefque  alii ,  qui 
chalybe  percufli  vel  ungula  equi 
Jgnem  reddunt ,  nec  rhedarum  rotx 
nuic  propofito  in^erviun^  Silices  re¬ 
vera  omnes  illas  proprietates  obti- 
nent,&  fi  calcinentur,&  in  pulverem 
minutiliimum  &impalpabilem  redi¬ 
gantur,  atque  per  fetaceum  anguflif- 
limum  trajiciantur ,  metallum  red¬ 
dunt  cryftallinum ,  longe  omnium 
puriflimum  &nitidiflimum.  Sed  ma¬ 
ximus  m  prsparandis  illis  labor  do- 
cHiinos 
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minos  fornacum  deterruit  ab  ufu  eo¬ 
rundem. 

Deficientibus  aptis  lapidibus  fucce- 
^AVarma  ,  &  fecundum  ea  quae  autor 
nofter  narrat,  prior  in  ufu  fuit :  Can¬ 
dida,  minuta  &  bene  lota  fit  opor¬ 
tet, antea  quam  operi  admoveaturrat- 
que  in  hoc  omnis  praeparandi  ratio 
confiftit.  Reperitur  utplurimum  in 
oftiis  &  circa  latera  flaviorum.  Cry- 
flallus  arenam  requirit  teneram,  mol¬ 
lem  &  candidam  :  vitrum  commune 
magis  duram  &  Icobi  fimilem  defide- 
rat.Ingens  in  hoc  materiali  varietas 
efttalia  enim  prompte  liquatur,&cum 
cinere  miftain  vitrum  abit.  JofepR 
1.2.  c.  9.  de  bello  Jud.  de  arena  mi¬ 
rabilia  narrat ,  quorum  haec  fumma 
eft:  Ptolemaidem  Galtlea  Belu^ fluvius 
materiabitur ,  «jui  Carmelo  monte  Pto¬ 
lemaidem  inter  &  Jyrum  oritur.  Prope 
hoc  exiguum  flumenMemnonis  jlatua  efl 
cutj^acium  adjacet  cubitorum  fere  cen 
tum .  &  admiratione  digniflimum fallis 
^nim  hic  eft  in^flcciem  rotunda  ,  arenam 
vitro 


'uttro  frAens,  qu^  ft  ^  navibus  ibidem 
^  congregatis  exhauriatur ,  locus  vocum 
^  fiat tm  denuo  refletur.  Venti  fiquidem^ 
I  utverifimileefi,  de  circumfiantibus  fu* 
!  fer  ciliis  arenam  huc  convehunt.  Locus 
■  autm  metalli  flatim  invitrum  micmii 
'Jufcepmt  mutat. Mirahilim  autem  mihi 
!  hoc  videtur ,  cjuod  jam  converfee  arenaa 
m  vitrum,  cfuacumfue  fars  fiufer  mar- 
■gmes  bci  iUim  fuerit  jaBa,  in  vulgarem 
arenam  denuo  convertitur.  Et  Tacitus 
hiftoriarum  quinto,-  Belus  mare  Ju- 
;  datcum  mtrat ,  cujus  o(lium  arena  coi- 
!  letla.  Cita  Lipfius  non  conjedae)  quia 
'  nitrum  admifium  habent y  in  vitrum  ex  - 
coquuntur  Exiguum  littm fedinexhau- 
jiumtUudefi,  d  quo [uffeditatur.  Idem 
Strabo  docet .  1. 12.  pim.  ].  5.  Agri¬ 
cola  de  foffil.  &  quotquot  de  vitro 
Icribunt  aucores  illius  loci  mentionem 
Jaciunt,  unde  arena  depromitur.  No- 
Itri  Londmenfes  vitrarii  arenam  ha¬ 
bent  admodum  candidam ,  illius  ge¬ 
nens,  quo  vulgo  literas  recens  fcriptas 
confpergimus,  vel  utenfilia  tergemus, 
^  quae 
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Maidflonio  Cantii  advehitur  ;  item- 
que  aliam ,  quae  vitro  communi  in- 
fervit,  &  Wolwicho  advehitur:  Prio¬ 
ris  generis  arena  cum  metallo  vitri 
ordinario  mifceri  non  vult ;  pofterio- 
ris,  cum  navibus  advehatur ,  exiguo 

venit.  . 

Cardanuslib.  de  variet.  Magne^ 
fiam  addit,  eamq;  fiydeream  vocat, ceu  i 
tertium  ingrediens:  Ex  fn^^jinquir, . 

rvitrum  conft at  Japdibus  nimirum,  vd 

arena,  faleCali,&fyderea.  Atqui  ex-  - 
ieua  Magnefiae  quantitas  addita  me¬ 
tallo  parum  ad  rem  facit.  Prxterea 
non  in  omni  promifcue  vitro  Magne-  ■ 
fia  locum  habet. 

c  A  p.  iir. 

Docet,  quomodo  fal  fecundum: 
communem  Chymicorum  metho-' 
dum  benefitio  folutionis,  filtratioms;; 
&  coagulationis  figatur. 

C  A  p.  V. 

B-efecmh.  PlantE  in  univerfam, 
omnes 


omnes  fuo  quavis  tempore  refecande 
atque  colligendae  funt,  nimirum  ubi 
jam  maturuerunt.  Tempus  tamen 
omnium,  five  caules  earundem,  five 
folia defideres,  optimum,  idemque 
Chymicis  operationibus,&  extrahen¬ 
do  ex  vegetabilibus  oleo  rpiritibufquc 
commodillimum  illud  eft,  quod  ma¬ 
turitatem  earundem  paulo  antecedit: 
duplo  enim  tunc  major  quam  alio 
tempore  quantitas  extrahitur.  Sal 
autem  tunc  melius  extrahitur,  ubi 
femen  produxerunt,  id  quod  filici 
circa  h$c  tempora  accidit.  Vulgaris 
error  eft,  filicem,  aliafque  herbasca- 

pillares  non  producere  femen  ,  cum 
tamen  illud  ab  interiore  folioram 
latere  producant  copiofum  pulveru¬ 
lentum  &  nigricans.  Quin  ipfe  etiam 
mufcus  femine  abundat,  id  quod  cer¬ 
tum  genus  non  defcripts,  &  in  horto 
nieo  ficco  confpiciice  chamaepeuces 
evidentiftime  demonftrac,  in  cujus 
rarnis,  &  mter  unumquodque  folium 
ejufdem  copia  leminis  rotundi  &  ni- 
O  2 
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gricantis  invenire  eft.  Quantum  pro 
ratione  tempeftivitatis  anni  vegetabi¬ 
lia  differant,  hi  qui  globulos  pro  tho¬ 
racibus  ligneos  formant  optime  no¬ 
runt, qui  pyrum  xftate, ilicem  hyeme 
dejedam  operi  aptiffimam  efle  de¬ 
prehendunt.  Buxus  circa  feftum  Pa- 
fchatos  duriffimi^s-,  tenerior  a^ftate  eft. 
Oxyacanthus  circa  Odobrem  ,  for- 
bus  aeftate  mitefcit. 

C  A  p.  VI. 

Plantas  enumerat,  quae  fal  reddunt 
vitro  aptum.  Uno  verbo :  Nullum 
non  vegetabile  vitro  aptum  eft,  quod 
copiam  fubrainiftrat  Alcalifati  falis. 
Sal  alcalifatum  Chymici  illud  vocant, 
quod  ignem  fert  vehementiorem,nec 
avolando  evanefcit  in  auras,  deno¬ 
minatione  fada  a  Kali,  id  eft  fale  ex- 
trado  exCali.  Et  horum  nonnulla 
hoc  capite  recenfet.  Noftrum  Kelp  a 
Cali  fic  didum,  &  cineres  fmegmatici 
cryftallino  metallo  inferviunt.  Kelp 
maximam  partem  ex  planta  marima 


fit,  quam  Seathongs  vel  voca¬ 
mus,  de  qua  Joh.  Bauhinus  1.  39.  c.2. 
dehift.  planr.  Alga  angujii  ^olia  'vi¬ 
trariorum,  (i  paulo  po[lquam  coUella 
fuerit ,  Ita  ut  eji  humila  ,,  diutius  ali^ 
quanto  fervetur,  in  fuperfcie  foliorum 
attentius  [peBanti,  fal  exhibebit  candi¬ 
dum,^  Matthiolus  in  Diofccridem 
hanc  algam  vulgaremVenet orum  vocar, 
non  tantum  ob  didam  rationem,  fcd 
etiam,  quia  Veneti  vitra  fua ,  quae  in 
exteras  regiones  tranfi-nittunt,  hac  al¬ 
ga  vefiiunt  Et  ranehaecrejicujajcum 
tempeftuofum  eft  mare,  fcopulis  illfa 
refunditur  alga ,  j  uxta  Virgilium  ,  & 
copiofeper  icopulosdirperfa,  in  ipfo 
littore ,  ab  incolis  illius  loci  aeftivo 
tempore  colligitur ,  &  pro  re  nata 
fepius  circumada.  ^feni  inftar  ad  fo- 
lem  &  ventos  ficcatur,  combuftaque 
cineres  reddit ,  alumini  non  minus, 
quam  vitro  infervientes ,  quos  Kelp 
vocamus.  Neque  hzc  folum  per 
omne  noftrum  mare  copiofifTime  dif^ 
perfa,  fed  omnis  in  univerfum  alga, 

O  5  & 
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&  fucus,  &  quercus  marina,  aliasque 
plant^  marin^  fal  copiofum  conti¬ 
nent.  Cineres  fmegmatici  e  Polonia 
&  Ruffia,  nec  non  A  nglia  nova  adve¬ 
huntur,  &  maximam  partem  ex  abie¬ 
tis  &  ftrobili  cinere  parantur.  In  vitri 
communis  ufum  apud  nos  omne  ge¬ 
nus  cinerum  coemunt ,  ab  his,  qui 
potiffimarn  A nglif  partem  illius  mer¬ 
cimonii  caufa  pervagantur.  Optimi 
tamen  &  acerrimi  in  Anglia  cineres 
ex  carduis  vulgaribus  fiunt ,  quan- 
quam  omne  genns  carduorum  huic 
rei  inferviat.  Proxinnum  a  carduis  ^ 
locum  lupulus  occupat,  caules  fcilicet 
&  germina  cjufdcm,  poftquam  flores 
colledi  funt :  atque  h^c  omnia  nupe- 
rx  inventionis  funt.  Morus  inter  ar¬ 
bores  optimum  fSl  reddit ,  nec  non 
gcnifta  fpinofa  ,  &pofl:hanc  Oxya- 
canthus  &  kali  fpinofum  inter  plantas 
marinas,  ut  jam  rpinof^  &  aculeata 
plant^  optimum  in  fuo  genere  &  co- 
piofifTimum  fal  reddere  videantur. 
Succedunt  herbas  amarae  omnes ,  Iu- 
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pulus  fcilicet,  abfynthium,  Carduus 
benedidus ,  Centaurium,  Gentiana, 
Abrotonum,  Tanacetum,  Glaftum, 
&c.quarum  cineres  copio.Q  &  exiguo 
fumtu  parari  pofTunt.  Addepetum, 
cujus  caules  colledi  &  combufti  plu  - 
rimum  falis  teddunt ,  unde  non  exi¬ 
gua  lucri  fpes  affulget,  fedcumali' 
quo  foli  detrimento.  Mercator  qui¬ 
dam  mihi  retulit,  obtuliffe  fefe  Caro- 
lo  primo  Regi ,  fuo  fe  fumtu  exftru- 
durum,  &  farta  teda  fervaturum  ali¬ 
quot  templa  ,  conftituta  in  unum¬ 
quodque  eorum  annua  dote  librarum 
•centum,  tantum  ut  fibi  cederent 
trunci  vel  caules  peti  in  Virginia  na  • 
fcentis «  demonftrabatque  quantum 
inde  ad  fc  emolumenti  rediturum 
fuiffer.  Proximus  poft  petum  locus 
leguminum  plantis  debetut ,  quales 
funt  pifa,fabs,  &c.  quae  aliquam  cum 
reliqua  tribu  affinitatem  habent; Spe¬ 
cialiter,  lupini, vicia,  ciceres  &  lentes, '' 
quorum  hi  nuper  in  Comitatu  Oxo- 
nienfi  copiose  admodum  ,  alendi  pe- 
04,  coris- 
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coris  gratia  feri  caeperunt ,  &  experi  - 
entia  tefte  huic  negotio  inferviunt. 
Adde  inter  ladicas  plantas  omne  ge¬ 
nus  tithymali ,  veJ  cataputiorum  ,  & 
£cum  arborem,  quae  omnia  inflam¬ 
mandi  vim  habentrnec  non  farmenta, 
fonchum  nonnihil  aculeatum 
&  flore  declivi,  in  quo  ei  cum  carduis 
convenit  >  &  fuccum  inftar  tithymali 
Jadeum  habet.  Porro  haec  fixa  falia 
quod  attinet,  notandum  eft,  optima 
efle  ea,  quae  a  terra  &  omni  heteroge- 
neo  corpore  quam  maxime  libera 
funt,  nec  non  in  frufla  d uriora  &  can¬ 
dida  coierunt,  &'  guftu  infignem  acri¬ 
moniam  prae  fe  ferunt.  Secundo  op¬ 
timos  cineres,  puro  puto  fale  plenos, 
in  calcaria  citiflime  diflblvi.  Tertio 
cos  cineres  vegetabilium  optimos  efle, 
qui  vigentibus  illis  •  &  ex  eorundem 
maxime  infignibus  ramis  fadi  funt. 
Atque  hinc  Chymici  cmres clavella^ 
tos  denominaffe  videntur,  quafi  clava 
latos,  a  clavola ,  qua  de  re  Varro  1. 1 . 
de  reruft.  c.  40.  In  oleagineis  femini^ 


hus  didendum ,  ut  fit  de  tenero  ramo  ex 
utraque  parte  aquabiliter  pracifum^ 
quos  alii  cla^uolas ,  alii  taleas  appellant, 
&  faciunt  circiter  pedales.  Ubi  Cla^ 
volam  interpretatur  tenerum  ramum. 
Nonus  legit  Clavula,  eamque  definit 
efle  refeElionem  ligni ,  Id  certum  eft 
Clavolam  vel  Clavulam  defcendere  d 
clava,  quae  vox  Anglicum  nc  ftium 
Club  fonat.  Quarto  falia  hxc  in  ficco 
&  procul  ab  omni  humore  fervanda 
efie:  Valde  enim  hic  noxius  humor 
eit.  Poftremo  horum  cinerum  alios 
aliis  candidius  vitrum  reddere.  Quer- 
ni  cineres  vitrioli  naturam  induentes, 
vitrum  obfcurius  reddunt:  Cineres 
fraxini  &  Oxyacanthi,  quorum  fal  ad 
nitn  naturam  accedit,  metadum  red¬ 
dunt  candidius. 

Agricola  hac  ratione  ex  fale  vitrum 
facit:  primas  nitro  ;  fecundas  fali  fof- 
lili  candido  &  tranflucido ;  tertias  fali 
p  cinere  anthyllidis  aut  alterius  her¬ 
ba;  lalfae  fac5lo  defert. 

Nonnulli  inq:  primas  cineri  anthjlUdfs, 

^  5  non 
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non  nitro  deferunt ^  <juo  def  ciente  'vitrum 
faciunt  ex  duahm  partibus  cineris  quer- 
ni  whligneivelroboreivel cerrei ,  aut  ft 
hi  in  promptu  non  fuerint ,  fagini  'uel 
abiegni^  cum  una  fabuli  vel  aren^  parte, 
addito  modico  [ak,  ex  aqua  falfa  vel 
marina faBo,  &  exigua  magnetis  parti- 
cula :  fed  ifii  minus  candidum  &  tran- 
Jlucidum  vitrum  conficiunt :  verum  ci¬ 
nis  ex  antiquis  arboribus  fit ,  quorum 
truncus  ,  ubi  afifurrexit  ad  altitudinem 
fex  pedum,  cavatur ,  &  injeBo  igne  ar¬ 
bor  tota  comburitur ,  ac  tn  cinerem  con  ■ 
vertitur:  quod  fit  hyome,  cum  nives  diu¬ 
tina  ceffant,  vel  aft  at  e  cum  non  pluit: 
nam  imbres  aliis  anni  temporibus ,  quod 
cineres  cum  terra  mifceant ,  impuros  red¬ 
dunt  ,  quamoibrem  tunc  ex  iij dem  arbo¬ 
ribus  in  plures  partes  fiBis  &  fub  teBo 
combufiis  cinis  confiat.  Haftenus  Agri¬ 
cola.  Cceterum  tempore  &  expe¬ 
rientia  ufus  nitri  &  Talis  foffilis  exole¬ 
vit,  &  primas  pulvifculus  obtinuit, 
nimis  enim  hsc  mollia  &  teneriora 
funtjcum  vitrum  requirat  Tai  lixiviale 

&  h- 


&  fixum,  quod  guftu  acre  &caufii- 
cum  fit,  &  pinguedinis  parum  habear, 
qua  nitrum  &  fal  foffile  abundant,  id- 
eoque  maximam  partem  in  fal  alcali 
refolvuntur,  cui  nitrum  guftu  &  pin¬ 
guedine  affine  eft.  At  vero  Agricola 
aliique  male  mihi  Plinium  coepilTe  vi¬ 
dentur,  qui  nitrum  huic  alcolifato 
iali  praeponunt:  ita  enim  lib.  51.  c.  10 
Quercu  cremata  nunquam  multum  ni~ 
trumfarntatum  efi :  &  Virgilius  eo¬ 
dem  ut  videtur  fenfu  priore  Georgi¬ 
corum:  ” 

Semina  vidi  equidem  multos  medicare 
ferentes 

Et  nitro  prius ,  nigra  perfundere  a^ 
murca. 

Quod  genus  agr  culcurse  antea  ex- 
preffit,  inquiens : 

Arida  tantum 

Ne  faturare  fimo  pingui  pudeat  fola: 
ne-ve 

Ejfoetos  cinerem  immundum  'j addar  e  per 

agros. 

El  ultimi  quidem  hi  verfus  manife- 
O  6  eit 
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fte  evincunt,  fale  ftercorari  agros; 
ideoque  nitri  vox  in  priore  verfu  ne- 
ceiTario  denotat  vel  fal  extradium  ex 
cineribus,  vel  cineres  ipfos ,  in  quibus 
fal  latet;  eodemque  refpiciunt  hi  ver- 
fus  in  eodem  libro : 

Sape  etiam  (lenies  incendere  profuit 
agros. 

Atque  levem  Jlipulam  crepitantibus  ure¬ 
re  flammis. 

Qua  combuftione  flipulae  praeter 
fal  nihil  producitur,  cujus  natura  eft 
deftruere  inutiles  herbas ,  quae  diu  8c 
altius  radicatae  recens  fatis  omne  nu¬ 
trimentum  adimunt,  folumque  red¬ 
dunt  fterile ,  &  femen  abfumunt ;  ut 
taceam  fale  &  cineribus  vermes  ne¬ 
cari,  qui  grana  frumenti  depafcunt. 
At  nitri  frigiditas,affirmanteDn.Ba-' 
cone,  fatis  omnibus  inimica  eft.  Prae¬ 
terea  eruditus Caefalpinus  lib.  5.  c.  23. 
de  metall.  cineres  Kali ,  genus  quod¬ 
dam  nitri  vocat.  His  adde  in^parti- 
bus  Angliae  occidentalioribus  algas 
hafte  3  ex  quibus  Kalj)  vel  Kulp  con- 
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ftat ,  infervire  agricolis  ad  ftcrcoran- 
dum  agrum,  id  quod  Ferr.  Impera¬ 
to  tefte  apud  illos  qui  mediterranea 
inhabitant  frequens  eft.  Nitrum  ta¬ 
men  ex  aqua  marina,nec  non  quibuf- 
dam  vegetabilibus  extrahi  poteft  ,  fed 
in  fornacem  milTum  maxima  fui  parte 
in  fal  alkali  refolvitur. 

C  A  P.  VI. 

Sal  ex  calce  murar ia.  Apud  nos  in 
ufu  non  eft ,  fed  nonnunquam  in 
vetuftis  muris  reperitur  ideoque 
faretonium  vocatur  ,  &  multo  quam 
fal  ordinarium  acrius  cft.  Non  exi¬ 
guum  ejufdem  fruftum  inter  cimelia 
mea  affervo ,  plane  diaphanum  ,  & 
alumini  fimilimum,  nec  non  guftuut 
fal  acre.  Ferr.  Imperatus  ftl  com¬ 
mendat  fadum  excruftaceis,  teftac- 
ceifque ,  ut  funt  oftrea,  &  cancri,  ex 
quibus  fal  optimum  in  ufus  vitri  ex¬ 
trahitur  :  &  experientia  didici,  cal¬ 
cem  ,  qua  caementarii  in  Hollandia 
utuntur  acerrimi  falis  plurimum  con¬ 
tine- 
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tinere.  Cceterum  ,  hoc  fal ,  utut  vi¬ 
trum  reddat  plane  candidum ,  minus 
tamen  quam  illud  quod  exCali  fit 
pellucidum  eft,  &  maximam  partem 
in  fal  alkali  abit. 

C  A  p.  viir. 

Trinam  Fritta  videtur  derivari  a 
Frittare,  quod  idem  efl:  quod  Frigere: 
Frto  enim  nihil  aliud  eft ,  quam  fal, 
cinerefve  cum  arena  frigendo  con-^ 
creti ,  quam  etiam  ob  caufam  Angli 
totam  illam  maffam  ,  quae  ex  fornace 
calcaria  educitur ,  a  batch ,  id  eft  fri- 
dum  vocant.  Et  fecundo,  Fritta  ubi 
liquefcere  coeperit,  in  maflTam  fridil- 
larum  inftar  coit ,  quas  Itali  FritteUiy 
Angli  Unk  frits  vocant.  Antiquitus 
a  nonnullis  Hammomtrum ,  ab  aliis 
commodiore  etymologia  Ammoni- 
trum  vocabatur  ,  voce  compofita  ab 
arma  ,  &  vin^v  njitrum ;  ira 
enim  Plinius  lib.  5 <5.  cap.  25.  Arena 
alba  in  Vulturno  mari  nascens  ^  mifce- 
tur  tribus  partibus  nitri ,  pondere  'uel 
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menfura  ,  ac  licjuata  m  alias  fornaces 
transfunditur.  Ibifitmajfa^  f^uavo- 
catur  A/nmonitrum :  atcjue  hac  recd- 
cjuitur^  fit  vitrum  purum ,  acmajfa 
vitri  candidi.  Et  exprefse  magis  Cae- 
falpinus:  Exarena  (jr  nitro  fitmajfa, 
(puam  Vlinius  Hammonitrum  appedat; 
hodie  Fritta  dicitur.  Atque  haecfrit- 
tas  faciendi  ratio  id  efficit ,  ut  ingre¬ 
dienda  optime  commifceantur ,  & 
fupervacuus  humor ,  fi  quis  adfit, 
evaporando  confumatur.  Fritta  vitri 
communis,  quag  materiam  habet  mi¬ 
nus  politam  ,  pro  ratione  bonitatis  & 
teneritudinis  cinerum  &  arenae  ,  de¬ 
cem  vel  duodecim  plus  minufve  ho¬ 
ris  abfolvitur.  Nobis  tres  frittarum 
fpecies  in  ufu  funt ;  Primo  cryflaUi  ^d 
opera  cryftallina ,  ex  fale  pulvifculi 
&  arena.  Secundo  ordinaria  ,  ex  me¬ 
ris  pulvifculi  vel  Sodae  cineribus,  nul¬ 
la  falis  extradione  praevia  fada.  Ter¬ 
tio  communis.,  in  ufum  vitri  viridis, 
qux  ex  promifcuis  cineribus,  fine 
omni  pr^paratione  fit :  vel  cineribus 
in 
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in  pulverem  tenuiorem  reda<5tis  ad¬ 
ditur  arena  duriufcula  a  Woolvjyco 
Cantii  petita. 

Materialia  in  teuuiCTimum  pulve¬ 
rem  rediguntur ,  lavantur ,  cribran- 
tuti  commifcentur ,  &  in  ignem  cal¬ 
cariae  fornacis  miflfa,  exade  &  per  mi¬ 
nimas  particulas  minutifllmorque  ato¬ 
mos  uniuntur.  Secus  fi  fieret ,  fal  & 
arena,  dum  liquantur,  diverfa  corpo¬ 
ra  conftituerent ,  id  quod  etiam  fer¬ 
vatis  bis  regulis  facilime  contingeret, 
nifi  rutabulo  frequenter  agitarentur. 

In  mortario  lapideo.  Magis  expe¬ 
dita  ratio  eft,  qua  nunc  utuntur. 
Maffam  cinerum  duriorem  ,  nec  non 
magnefiam  &  zafferam  calcinatas;  ar¬ 
gillam  item,  &fal  mola  terunt,  quam 
jumenta  verfant,  quae  lapidem  mola¬ 
rem  marmoreum  habet,  latum  no¬ 
vem  vel  decem  pollices,  &  /eptem  vel 
od;o  pedes  in  diametro  profundam, 
circumagiturque  in  pavimento  aeque 
marmoreo ,  in  quod  comminuenda 
quaeque  deponuntur ;  atque  hac  te- 


rendi  ratione  unius  diei  fpatio  plus 
efficitur,  quam  viginti homines  tun¬ 
dendo  cffeduri  eflent. 

Nos  frittam  aqua  non  perfundi¬ 
mus,  nec  lixivio  irroramus ,  fed  ,  fi' 
quidem  ita  res  ferat ,  opus  intra  pau¬ 
cos  dies  in  olla  abfolvimus ;  Irrora¬ 
tionem  tamen  illam  ad  puritatem  vi¬ 
tri  multum  conferre  neceffieefl:, 

C  A  p.  IX. 

Tantum  r^agnefioi.  In  caufa  eft  di- 
verfa  colorum  qualitas ,  quorum  alii 
pleni ,  alii  dilutiores  funt.  Jam  ma- 
gnefia  &  zaffera  tantum  bonitate  dif¬ 
ferunt  ,  ut  haec  paupercula  ,  illa  dives 
admodum  ;  alia  inter  utramque  me¬ 
dia  fit ,  id  quod  nec  a  vitrariis  nec 
figulis ,  utut  in  fua  arte  exercitatiffi- 
mis  nifi  examine  fornacis  praevio  di¬ 
judicari  ulla  ratione  poteft.  Praeter¬ 
ea,  quae  ex  iifdem  ingredientibus  uno 
eodemque  procedendi  modo  praepa¬ 
rantur  metalla,  colores  mutant,  pro 
ratione  ollarum  ,,  in  quibus  exco- 
quun-- 
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quuntur.  Quam  ob  caufam  vitrarius 
colores  fuos  non  pondere  nec  men- 
fura,  fed  fenfim  &  per  intervalla  ad- 
mifccns ,  metallum  fubinde  commo¬ 
vet  ,  &  experimento  fado  de  quali¬ 
tate  coloris  oculi  judicium  fequitur, 

&  fiquidem  nimis  dilutus  fit ,  quod 
vifum  eft  addit ,  ufque  dum  id  quod 
intendit  affequatur. 

Fornax  lignum  requirit  aridum.  Au- 
tor  nofter  perpetuo  quercum  com¬ 
mendat,  ut  quas  ignem  alat  vehe¬ 
mentem  &  flammam  durabilem. 
Ferr.  Imperatus  lib.  14.  cap.  16.  ait,  , 
vatrariumy  dum  in  opere  ejl ,  quia^vivi  -  ?■ 
dam  magis  fabjlantialem,  quam  in  • 
gentem  flammam  amat^  fraxini  truncis  t 
uti  i  quorum  flamma  in  vorticem  for-  ■ 
nacisre^a  pertingens,  vim  fuam  ollis  ( 
ipfls  communicet.  Fraxinus  certe  ignem  5 
praebet  luculentiflimum  ,  fed  qui  cito  t 
deficit, &  nifi  affidue  inftauretur,  me*  \ 
talium  nec  liquatur,  nec  operi  aptum ; 
eft.  Camerarius  in  horto  non  finei 
caufa  juniperum  commendat ,  fi  mo-i 
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do  copia  ejufdem  daretur.  Haud  fa¬ 
tis  capio ,  quid  Plinius  fibi  velit ,  in* 
I quiens:  Levibus  vitrum  aridifijue It- 
\gnis  coquitur :  nec  quomodo  Plutar- 
chus  audeat  dicere,  tamaricen  vitro 
1  formando  aptijjimam  ejfe:  neque  enim 
j/g-nis  iiHufmodi ,  quaiem  vitrum  de- 
r fiderat,  iftiufmodi  lignis  excitatur. 

E  Temperare  mihi  nequeo,  quin  addu¬ 
cam  effectum  ignis,  memoratum  ab 
\  Arabibus  Phyficis,  eorumque  leclo- 
iribus  :  nimirum  vitrum  uftum  ,  fi 
;j  fpongiam  calcinatam  admifceas,  fran- 
jgere  calculum  vcficae  &  renum  ,  nec 
rnon  externa  ulcera  fanare.  At  verox 
:  modus  urendi  vitrum  ,  qualem  ipfi 
;defcribunt,  plane  ineptus  eft,  cum 
I fatis  confiet,  ignem  vel  validiflimum, 
i  &  maxime  perennem  >  id  quidem  ef- 
‘  ficere ,  ut  in  fluxu  permaneat  vitrum, 
:ut  vero -in  pulverem  redigatur  nc- 
I  quaquam. 

Sal  exffuat.  Sal  Alkali ,  Gallis  Suin 
i  de  verre,  id  pinguedo  vitri ,  &  An- 
I  glice  per  contradionem  Sandever  di- 
(Stum. 
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<5i:um.  Plane  candidum  hoc  fal  efl:  & 
guftu  nitrum  refert,  &  ab  aere  ac  hu  - 
miditatc  loci  facillime  diflolvitu’'. 
Noftrates  vitrarii  metallum  in  a  - 
quam  non  projiciunt,  ut  fal  ab  eodem 
feparetur,  fed  ligula  illud  excipiunt, 
cum  in  fuperficie  metalli  natet.  Nift! 
enim  defpumando  feparetur ,  vitrum i 
operi  minus  aptum)  &  maxime  fragi¬ 
le,  minufque  lentum  redditur.  Olla  , 
continens  libras  bis  centum  metalli 
optimi,  falis  alcali  pondo  quinqua-- 
ginta  reddet;  quantoque  fal  magis ! 
ignavum ,  magifque  languidi  cineres; 
funt ,  tanto  lalis  alcali  copia  majori 
prodibit,ita  ut  metallum  aliud  abalioo 
quinta  vel  fexta  parte  fuperetur ,  &  fi : 
vitrum  commune  &  cineres  pravi 
fint ,  vitrarii  ob  nimiam  falis  alcali* 
copiam  quinquies  vel  fexies  ollam  ci-i 
neribus  impleant  necefreefl,  uttann 
dem  metallo  adimpleatur,  ac  dum  fa-| 
lis  alcali  quidquam  in  olla  reliquum» 
cft,  vitrariis  non  licet  frigidam  fufFun4 
dere,  ut  ebullitionem  vitri  impediant 
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id  enim  fi  facerent ,  olla  fimul  &  for- 
inaxcum  impetu  difliliret.  Salalcali 
efficit,  ut  metallum  fluat,  &  exigua 
ejufdem  quantitas,  cum  antimonio 
?  &  nitro  mifta ,  dum  crocus  metallo¬ 
rum  fit ,  quantitatem  croci  adauget, 

.  atque  hoc  efficit ,  ut  a  fcoria  facilius 
i*  feparetur.  In  Galliis  copiosi  proflat, 
.!&  incolae  eodem  utuntur  loco  falis 
communis,  ad  condiendum  cibum 
1  potumque.  Solutio  ejufdem  erogata 
lin  femitas  hortorum,  vermes  necat  & 
-I  herbas  inutiles. 

CoUum,  Colla  vocantur  reliquiae 
'  cannis  ferreis  fem per 

,-9dhsrent ,  quas  antea  quam  metal- 
Ilum  recens  ex  olla  promant ,  decu¬ 
tiunt,  &  loco  ad  hoc  deftinato  fepo- 
nunt ,  ex  quibus  deinde  tritis  &  me¬ 
tallo  additis  nihil  praeter  vitrum 
commune  puriffimum  fit ,  etiamfi  ab 
optimo  omnium  metallo  producan- 
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C  A  P.  X. 

Ut  hene  calcinetur.  Vitrum  non  ho¬ 
ris  24»  aut  eo  amplius ,  fedper  inte¬ 
grum  biduum  triduumve  in  igne  va¬ 
lido  perfeveret:  quanto  enim  diutius,, 
tanto  melius :  ita  enim  defecatur  Sc 
maculge  puftulaeque  omnes  abfumun- 
tur. 

C  A  p.  XI. 

Tartarum  vd  grumos,  T  artarum 
generolillimi  vini  foboles ,  atque  in-  • 
dex  eft  vinum  nihil  incommodi  pal-  ■ 
fum  effe  ab  aqua  marina  vel  incom-  • 
modis  aliis,  quibus  virtus  ejufdem' 
imminuitur ,  &  tartarum  in  minutif-  ^ 
fimas  partes  dilTolvitur.  Apud  nos  i 
locoadiddeftinato,  in  camera  for-  - 
nacis  tertis,  prope  utrum  que  exte-- 
rius  orificium,  fex  horarum  fpatio  ad: 
albedinem  ufque  calcinatur,  at^e» 
hsc  calcinatio  eofdem  in  vitro  efie-: 
aus  producit ,  quos  calidiore  locoi 
fada  producere  folet.  , 
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Zaffera.  Zaffera  &  Magnefia  non 
:  aliam  hic  prasparationem  recipiunt^ 
'  quam  ut.mola  in  pulverem  tenuiorem 
t  redigantur ,  &  eodem  quo  pulvifcu- 
t  Ius  &  materialia  reliqua  cribro  cri- 
1  brentur.  Quid  Zaffera  fit,  apud 
:  nullum  autorem  invenio ,  &  pauci 
t  mentionem  ejufdem  faciunt.  Carda- 
I  nus  lib.  5.  de  fubtil.  terram  vocat: 
EJi,  in  quiens,  alia  etiam  terra,  fic 
njitrum  tingit,  caruki  coloris,  quam 
:  Zapheram  quidam  appellant.  Sed  Ce- 
1  falpinus  poft  Cardanum  lib.2.cap.55. 

’  eandem  lapidibus  annumerat :  Alius 
eji lapis  (funt  verba  Cxfalpini)  'vitrum 
Ungens  colore  caruleo,  &  fi  plufculum 
addatur,  mficit  nigredine  :  Zafferam 
vocant.  Hic  ex  cinereo  tendit  in  purpu-^ 
reum :  ponderofus  ^  fiiahilis  efi :  per  fi 
non  funditur ,  fed  cum  'vitro  fluit  aqua 
Aldrovandus  in  MufsEo  utrum - 
que  fequitur,  &  hoc  loco  terram,  alio 
iapidem  vocat.  Ferr.  Imperatus  I.2S. 

c.8. 


C.  8.  lapidi  illam  plumbario  &  ma- 
gnefiaeaflimilat.  Sed  terra  non  eft, 
cum  aquse  non  admifceatur,  nec  cum 
eadem  componatur :  &  nullus  lapis 
squeac  ZatFera  friabilis  eft,  ut  quae 
digitis  facili  negotio  in  tenuem  arena¬ 
ceam  fubftantiam  redigitur,  idquod 
tadu  experiri  licet.  Et  certe,  li  alte¬ 
rutrum  horum,  aut  naturalis  quidam 

color  eflct ,  non  omnem  eorum  qui 
de  hoc  argumenti  genere  fcrlpferunt 
diligentiam  elFugiffet  :  prsiertim, 
cum  in  tam  frequenti  apud  omnes 
ufu  fit,  tantaque  cjufdem  copia  a  vi¬ 
trariis  figulifque  abfumatur.  Indu- 
ftrius  Agncoh  illam  non  noyit,  ne¬ 
que  mentionem  ejufdem  facit.  Jh- 
Vm  Scaligery  qui  librum  conlcriplit 
vitri  negotia  concernentem  ,  Carda- 
num  eo  nomine  non  redarguit.  Qua¬ 
re  in  eo  fum ,  ut  putem ,  nuperae  in¬ 
ventionis  rem ,  &abhomineGerma- 
no  arte  fadam  elTe ,  ideoque  inter  le- 
creta  affervari.  Certe  ex  Germania 
advehitur,  &  fi  conjedturae  locus ef- 
let, 
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fet,  putarem  ex  aere  illam  &  arena, 
forte  aliqua  etiam  lapidis  calaminarij 
portione  faSam  effe.  Coeruleus  ille 
color,  quem  reddit,  me3  quidem  fen- 
tenna  sri  debetur,  haud  fecus  ac  Ma- 
.  gnefie  color  ferro  Certe  enim  nihil 
•  eft  quod  vitro  colorem  tribuat  prae¬ 
ter  metalla,  &ab  omni  metallo  vi¬ 
trum  tingitur.  Lapis  Lazuli ,  quan- 
quam  durus,  colorem  fuiim  in  igne 
i  deponit.  &fic  pretiofi  lapides rlli- 
'  qui.  Verum  quidem  eft,  ab Anti- 
i  monio  vitrum  tingi,  fed  5 metallica 
ejufdem  parte  &  regulo  tantum. 
Multo  minus  aliqua  terrae  pars  feren- 
o  Igni  par  eft.  Quanquam  ochra 
Scotica  &  rubrum  Indicum  calcina- 
tionis  benefitio  in  colores  haud  ma¬ 
los  ,  h  debite  adhibeantur ,  degene-' 
rent .  fornacem  tamen  vitrariam  non 
ferunt.  Reliquum  eft,  ut  i  nulla  alia 
quam  metallica  re  produci  hic  color 
polii  t,  &  C  metallica  eft,  quid  prster 
cuprum efle poterit?  Utut  enim  ab 
argento  procedere  hic  color  creda- 
^  tiir. 
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tur,  xri  tamen  cui  argentum  alliga¬ 
tum  eft,  foli  debetur*  Etenim  argen¬ 
tum  ter  excodum  aquam  feparatio- 
nis  plane  non  tingit.  Secundum  quod 
zafFeram  ingreditur  arena  eft,  id  quod 
lingua  &  tadu  difcernere  licet :  ac  fi 
aquam  fortem  adhibeas  ,  nonnihil 
candidae  &  tranflucentis  glare^  evi¬ 
denter  videbis ,  quae  pulverem  pellu¬ 
cidorum  illorum  lapillorum  >  quos 
noftrates  Angli  Pebles,  Itali  &  Fer- 
rantus  §[u0colos  nominant  ,  egregie 
aemulatur :  nonnihil  etiam  videbis, 
quod  ab  arena  noftra  vulgari  non 
multum  abit,  &  colorem  refert lub- 
nigrum, atque  haud  difficulter  lique- 
fcat. 

Tertio,  cur  fupponam  lapidem  ca- 

laminarem  zafferae  admiftum  elTe,  in 

caufa  illud  eft ,  quod  neque  aqua  for¬ 
tis  ,  neque  fpiritus  vitrioli ,  zafferae 
affufus,  finfibiliter  quicquam  opera¬ 
tur  ,  five  excitando  bullas ,  fivefol- 
vendo  vel  tingendo  ;  cujus  rei  expe¬ 
rimentum  feci,  affundendo  aquam 
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fortem  ordinariam ,  &  fpiritum  vi- 
trioli,  nec  unquam  percipere  potui 
vel  minimam  ebullitionem  &  motum’ 
liquorum ,  nec  tincturam  ftrepitum- 
que  ullam ,  id  quod  in  folutione  me¬ 
tallicorum  corporum  freq  uen  ter  e  ve¬ 
nire  folet.  Et  lapidem  quidem  cala- 
minarem  obftarefolutioni,  nec  non 
iHis  quae  folutionem  confequuntur 
id  ex  hoc  experimento  liquet ,  quod 
ftatim  adducemus.  Prxterea  hanc 
ebullitionem  impedire  poteft  admi- 
Itrsrefinae  alicujus  vel  gummis  quae 
^m  iftiufmodi  liquorum  non  fentir, 
i  Qua  pr^aratione  aeris  vel  cupri  id 
nat ,  eone  quem  authores  tradunt 
!  modo ,  vel  qua  alia  ratione,  determi¬ 
nare  non  poflum.  Pauca  aliquot  ex¬ 
perimenta  detegere  hoc  fecretum,  & 
dillolvere  hunc  nodum  pollent ,  ad 
qux  ledorem  remitto.  Poftremo 
qui  pondus  ejufdem  confideraverit 
nec  non  pretium  coloremque  expur- 
■pureo  aut^horum  nunc  nigricantem 
Uta  enim  fefe  habet ,  quicquid  hade- 

E  2.  nyj 


nus  videre  mihi  contigit)  is  haud  dif* 
ficulter  in  meam  opinionem  conce¬ 
det.  Zafera  vocatur  d  Saphiro  lapi¬ 
de  ,  cujus  coeruleum  colorem  aemu¬ 
latur. 

Ca  p.  XIII. 

CHagnefia  fic  dida  quia  pondere 
&  colore  magnetem  refert.  Materia 
vitri  maxime  univerfalis  eft  >  qua 
utuntur  )  non  in  hunc  modo  finem, 
ut  viridantem  &  ceeruleum  colorem 
vitri  abfumat ,  quo  de  Virg:  Geor- 
gic.  quarto : 

- Eam  circum  tJMilefia  vellera 

Nympha 

Carpebant  hyali  faturo  fucata  co~ 
lore. 

ad  quae  commentator  :  vitreo  viridi. 
Nymphis  apto ,  qui  color  omni  vitro 
ineft  :  ut  jam  magnefia  fapo  vitri  vo¬ 
cari  pofiitrfed  etiam, ut  vitrum  tingat, 
id  quod  praefiat  efficiendo  rubrum, 
nigrum  ,  purpureum  vel  pullum, 
quin  potiffimum  colorum  omnium 
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mgrediens  eft ,  id  quod  praefens  hoc 
opus  deraonftrat ,  &  prolixe  &  vere 
de  eo  Caefalpinus  his  verbis:  Hoc ge 
nus  magnetts  hodie  ^ulgo  Manganefi 
ah  Alberto  magne fia  vocatur :  addi 
folet  ad  confeMionem  vitri ,  e^uoniam  in 
fe  lio[uorem  vitri  ejuoque  ut  magnes  fer¬ 
rum  trahere  creditur.  Lapts  e(i  niger ^ 
magneti  fimilis  ,  <juo  utuntur  vitrarii. 
Si  enim  modicum  ejus  vitro  admifeea- 
tur^  illud  purgat  ab  alienis  coloribus  t  (jf* 
clarius  reddit :  fi  vero  amplius ,  colort 
purpureo.  Affertur  ex  Germania  ;  fo¬ 
ditur  quoque  in  Italia ,  in  montibus  Vi- 
torhii  eff  alibi.  Meminit  &  Plinius 
pfeudomagnetis ,  ita  enim  inquit :  In 
Cantabria  non  ille  magnes  verus  ,  caute 
continua  fed  Jparsd  ne fc io  an  vitro 
fundendo  aque  utilis ,  nondum  enim  ex¬ 
pertus  efi  quifquam :  ferri  (mquit)  infi¬ 
cit  aciem  ut  magnes.  Cardanus  lib.  5. 
de  inhiW.  fy  der  eam  vocat,  quo  funda- 
luento  equidem  ignoro  ,  &  per  erro¬ 
rem  pro  rubro  caeruleum  ponit :  ad 
quae  Scaliger  exercit  104.25.  Magne- 
P  5  fiam 
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fiam  non  novi :  ceeterum  in  MS.  codiu 
de  conflandis  vitris  Panthei  civis  Ve¬ 
neti  fcriptum  erat ,  vitrum  a  magnefia 
tolore  purpureo  infici.  fJMemini ,  cum 
puer  ejfem ,  ^  Ladroni  viverem,  ejfof- 
fum  in  montibus ,  ni  fallor ,  Solodonia- 
nis  i  Venetias  delatum ,  nefcio  quid^ 
tpuo  ipfo  vitrum  ufl^ue  adeo  candidum 
purumque  fleri  perhibebant ,  ut  cryftaUi 
nomen  ajfumeret.  Ferri  colorem  mihi 
retulijfe  videtur.  Praceptor  meus  Se¬ 
cundus  docebat  me ,  vitrum  admifiione 
ferrei  coloris  albicare ,  utriufque  rei  fub- 
flantia  adeo  arble  unita  j  ut  compofltis 
earum  partibus  ipft  etiam  colores  alii 
alios  invaderent :  ct"  magne  fiam  ferrea 
cujufdam  fubfiantia  ignts  impatien¬ 
tem  exhalare.^  auferendo  fecum  for  des  vi¬ 
tri,  haud  aliter  atque  lixivium  quo  linea 
vefles  mundantur.  Similem  huic  ju¬ 
dicio  opinionem  apud  Ariftotelem 
invenio ,  ubi  vires  origani  demonftrat 
in  purgando  vino.  Coeterum  ferrea 
haec  fubftantia,  metallo  admifta,  non 
exhalat,  igne  etenim  vel  tempore  mi¬ 
nore 
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nore  excoquitur.  Et  h^c  funt  qu$ 
de  magnefia  didicimus.  Ac  in  hoc 
difcurfu  duo  notanda  funt,  attra^iio, 
&  purgatio.  Et  attradionem  quidem 
quod  attinet,  non  alio  illa  nititur 
fundamento  ,  quam  quod  a  nominis 
ratione  proficifcitur ,  quod  nomen 
eidem  ex  placito  impofitum  eft.  Et¬ 
enim  li  vel  maximam  magnefi^  quan¬ 
titatem  exiguae  fradi  vel  liquefafti 
vitri  particulae  addas ,  non  movebi¬ 
tur.  Quod  fi  per  liquorem  vitri  in- 
telliguntfalalkali,  ceu  partem  quan- 
dam  vitri,  certum  eft  viriditatem  ad¬ 
haerere  metallo,  etiam  bene  defpu- 
mato,  ac  tum  magneliam,  fi  addatur, 
purgare  vitrum.  At  vero  fi  per  li¬ 
quorem  vitri  non  aliud  intelligunt 
quam  vitrum  jam  liquefadum ,  gratis 
ea  omnia  dicuntur,  nullo  in  medium 
allato  argumento  ,  nullo  experimen¬ 
to.  Coeterum  quam  obfcura  attra- 
ftio,  tam  evidens  purgatio,  modus 
autem  plane  obfcuruseft.  Scaliger, 
ejufque  praeceptor  Secundus,  per  mo- 
P  ^  dura 
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dum  exhalationis  id  fieri  putant;  ac 
Plinius  forte  &  Caefalpinus  per  attra- 
d:ionem  fuam  non  aliud  intellitpjnt, 
quam  purgationem  ,  led  minus  tunc 
dicunt ,  quam  utrumque  decet.  A 
metallo  feparetur  necefle  eft ,  vel  per 
modum  praBcipitationis ,  vel  exhala¬ 
tionis.  Per  praecipitationem  illud  fie¬ 
ri  non  potefi.  Etenim  commoto  me¬ 
tallo  rediret  color ,  vel  quod  in  aliis 
praecipitationibus  fieri  folet  in  fundo 
ollae  pulveris  inftar  appareret.  Nec 
vcrifimilis  magis  exhalatio  eft  ,  cum 
vitro  jam  depurato  de  pondere  mhil 
deceffilfe  appareat.  Et  quomodo  fi¬ 
xum  corpus  magnefiae,  tenaci  fub- 
flantiae  vitri  innexum  ,  alTurgere  cx 
halando  polTet  ?  ac  quae  major  in  ma- 
gnefia  varietas  fupponi  potefl: ,  quam 
fi  dicamus ,  illam  attrada  viriditate 
metalli  onuflam  ,  avolare  in  auras  & 
vapores  infenfiles?  Mihi  fola  muta - 
tio  figurae  &  minutilTimarum  metalli 
particularum  in  caufa  effe  videtur. 
Ignis  enimjliquefaciendo  magnefiam, 
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minutiflimis  illam  metalli  atomis  per 
omnia  mifcet,  &  varia  ejufdem  agita¬ 
tione  &  revolutione  has  atomicales 
figuras  format,  quae  aptae  natae funr, 
ad  refledtendam  maximam  partem  il¬ 
lius  lucis,  quam  nos  candidam  voca¬ 
mus.  Longe  plures  inftantiae  adferri 
poflent,  ad  illuftrandam  doflrinara 
de  produdlione  colorum  ex  fola 
tranfmutatione  partium:  fed  contenti 
erimus  adduxiffe  ea  tantum  corpora, 
quae  admiftione  coloratorum  corpo¬ 
rum  albedinem  acquirunt.  Recipe 
terebinthinam  flavefcentem  vel  o- 
leum  capevae  nigricans,  vel  terebin¬ 
thinae  oleum  aerugine(qu§  facile  in  eo 
dilTolvitur)  tingito,  ad  illum  ufque 
coloris  gradum ,  qui  vitro  naturalis 
eft,  &  fingulis  cum  vitello  ovi  optime 
agitatis,  colorem  efficies  candidum, 
pellucidumque :  vel  recipe  lixivium 
acre  fmegmatopceiorum ,  eique  agi¬ 
tando  admifce  oleum  viride  fambuci, 
&  medicinam  parabis,  quam  Phyfici 
lac  virginis  vocant :  idemque  efficies, 
P  ^  fi 
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fi  oleum  aliquod  aliud  eidem  lixivio 
addideris.  Hic  colorem  habes  lixivii 
cx  flavo  rubefcentem,  qui  viriditatem 
olei  deftruit.  Rurfus,  fi  oleum  tar- 
tari  effundas  in  aquam  viridem,  folu- 
tione  pyritis  in  aqua  pluvia  fadam, 
candidum  colorem  efficies:  idemque 
oleum  infufum>  in  aquam  commu¬ 
nem  folutionis  viridis  vel  caerulei  vi- 
trioli  eundem  praeftat  effedum  ,  fed 
color  minus  quam  in  priori  illo  expe¬ 
rimento  candidus  efl: ,  nifi  magnam 
olei  tartari  quantitatem  affundas: 
quibus  inflandis  via  exhalationis  fuf- 
ficienter  refutatur  ,  nec  non  eviden¬ 
ter  efficitur,  hanc  vitri  purgationem 
a  fola  texturae  diverfitate  &  difpofi- 
done  partium  metalli  dependere, 
quam  recens  addita  magnefia  opera¬ 
tur.  Et  vero  quae  alia  ratio  affignari 
potcfl,  cur  a  fale  &  arena,  corporibus 
utrinque  candidis ,  metallum  proce¬ 
dat  coloris  plane  diverfi  ?  vel  cur  Zaf- 
fera  &  Magnefia  nigro  colore  tingant  ? 
Magnefiam  ferri  plurimum  contine- 
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re,  extra  cantroverfiam  mihi  eiTe  vi¬ 
detur,  idque  hoc  experimento  evin¬ 
citur.  Pulveri  ejufdem  in  vitro  an- 
gufti  oris  aquam  fortem  affundebam, 
&  aqua  in  hoc  vitro  fufeitatis  ingen  - 
tihus  bullis  valde ;  in  alio  majoris  ori¬ 
ficii  vitro  minus  ebulliens ,  fumum 
emittebat  acrem ,  &  maxime  pene¬ 
trantem,  qui  nares  graviter  offende¬ 
bat,  Spiritus  autem  vitrioli  affufus 
parum  quidem  coquebat,fed  fcintillis 
pluribus  emiffis  vitrum  ufque  adeo 
incalefcebat,  ut  manu  illud  continere 
amplius  non  poflem;  8c  quod  magne- 
fix  ut  mihi  quidem  videtur,  peculiare 
eft,  fi  limpidam  affundas, calor  decre- 
fcens  plurimum  augebitur.  Tinftura 
hujus  lapidis  faturum  clareti  colorem 
referebat :  atque  haec  omnia  ferro, 
affufis  iifdem  fpiritibus,  eveniunt. 
Et  cetre  color  magnefias  a  ferro, quod 
continet,  defeendit:  utrique  commu¬ 
nis  eft  rubedo ,  &  rubedine  magis 
plenus  purpurae  color,  rum  aliqua 
ccerulei  fpetie ,  eofdem  colores  non- 
P  <S  nullae 
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nullge  praeparationes  Martis  obtinent: 
&  quomodo  pullus  color  ^  zalFera 
&  magnefia,ita  fericum  optime  nigro 
tingitur,  fi  fcobinam  adhibeas,  ab  are¬ 
na  cotis  &  acie  ferri  proficifcentem, 
quam  ii  efficiunt ,  qui  forfices  &  alia 
ejufmodi  utenfilia  acuunt :  &  dubio 
procul  haec  fcobina  colorando  in  olla 
&  fornace  metallo  inferviret,  fi  vitra¬ 
rii  ufum  ejuldem  noffent ,  vel  ea  Utr 
non  dedignarentur.  Secundo,  haec 
magnefia  facit,  ut  metallum  vehe¬ 
menter  intumefeat  ,  non  fecus  at¬ 
que  chalybs,  vel  crocus  Martis,  aliave 
aliqua cjufdem  praeparatio,  velcom- 
pofitum,  id  quod  ei  cum  cupro ,  aere 
&  plumbo  commune  efi.  Obferva- 
bis  hic ,  autorem  noftrum  praecipere 
ut  nihil  horum  nifi  fenfim  &per  vi¬ 
ces  ,  atque  ita  in  ollam  mittatur ,  ut 
femper  aliqua  pars  ollae  vacua  maneat, 
ne  metallum  aeftuando  in  ignem  ci- 
nerefque  effluat ,  &  j aduram  tempo¬ 
ris  pariter  &  fumtuum  facias,id  quod 
pari  plerumque  palTu  procedere  folet. 

Au- 


Author  nofter  magnefiam  hic  com¬ 
mendat  Pedemontanam  ,  ut  quae 
omnium  totp  orbe  optima  fit :  ideo- 
que  ubi  magnefiae  mentionem  facit, 
loci  mentionem  fubjicit.  Atqui  fo- 
lertia  noftrorum  ante  aliquot  annos 
in  hac  noftra  regione,  circa  Mendippi 
colles ,  famofb  ob  plumbi  mineras  in 
Comitatu Somerfetenfi  loco,  inventa 
eft  magnefia ,  qu*cum  optima ,  qu^ 
Morani  utuntur,conferri  poflit.  Ubi¬ 
cunque  foflbres  metallici  eam  inve¬ 
niunt  firmiter  concludunt  fiibelTc 
plumbi  mineram,  eamque  vulgo  Tot- 
tern.  Ore  vocant ,  quod  figuli  maxi¬ 
mam  ejufdem  quantitatem  abfumant, 
ut  qua  folS  merces  fuas  nigro  colore 
inficiunt ,  haud  aliter  atque  zafFera 
coeruleo.  Optimam  eam  efle  perhi¬ 
bent,  qu^  micantibus  fcintillis  caret, 
acfubnigraeft,  vel  in  pulverem  rei 
dafta  atrum  plumbi  colorem  reddit. 
Res  eft  oppido  dura  &gravis:  quo 
autem  magis  plenus  eft  color ,  eo  me¬ 
talla  magis  inficit.  Eodem  quo  fritta 
tem- 
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tempore  in  ollam  mittenda  eft. 

Cap.  XIV.  &  XV. 

Ferrettum  Hilpanicum.  Ferretti 
vox  qua  aes  uftum  vulgo  denotatur, 
Italica ,  &  Latinitate  donata  eft  ,  a 
Caefalpino,  lib.  5.  cap.  5.  ubi  fic  in¬ 
quit  ;  Optimum  aes  uftum  conficie¬ 
batur  in  iEgypti  Memphide, deinde 
in  Cypro,  cujus  notae  funt,  ut  fit  ru¬ 
brum  ,  &  attritu  colorem  Cinnabaris^ 
imitetur:  nam  nigrum  plus  quam  de¬ 
cet  exuftum  eft.  Hodie  in  Hifpania 
conficitur:  appellant  autem  Ferret¬ 
tum  ;  fed  nigrum  eft,  &  inficit  nigre¬ 
dine  ;  ideo  utuntur  ad  capillitium 
denigrandum.  Cceterum  fi  medio¬ 
criter  calcinetur ,  rubrum  apparebit, 
eundemque  colorem  retinebit  in  pul¬ 
verem  redadum  ;  atque  hinc  nomen 
ejufdem  dedudum  elTe  videtur ,  ut 
fit  ferrettum  a  ferreo  colore  :  Crocus 
enim  Martis ,  fi  oculum  confulas,  ru¬ 
brum  colorem  exhibebit ,  fed  multo 
quam  ferrettum  magis  dilutum.  Eo 
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dem  difcurfu  Caefalpinusaflerit,  alias 
regiones  aliis  melius  ferrettum  red¬ 
dere,  prorfus  ut  Caftilia  faponem, 
Venetias  vitrum  optimum  dant.  Cce- 
terum  non  tantam  diverfitas  climatis 
dilFcrentiam  nobis  habere  videtur, 
ut  nos  cogat  aliqua  eorundem  ex  Hi- 
fpania  petere. 

Duo  maxime  infignes  &  praecipui 
colores,  tam  in  fe ,  quam  relativa  ad 
animalia  atque  hanc  artem  vitrariam 
funt  caeruleus  &  viridis.  Infe,  quia 
multum  a  luce  mutuantur,  ut  videre 
cft  in  vitris  illis  triangularibus: &  hanc 
ob  caufam  iftiufmodi  colores  jucun- 
dillimi ,  &  vifui  animalium  gratiffimi 
funt,  quia  pupillam  oculi  neque  ni¬ 
mis  contrahunt,  neque  nimis  dila¬ 
tant,  quorum  utrumque  cum  dolore 
conjunaum  eft,  &  oculum  offendit. 
In  arte  vitraria  autem  &  paftis,  en- 
cauftis  &  vitro  plumbi,  ob  maximam 
quam  cum  pluribus  gemmis  habent 
affinitatem  &  convenientiam  ,  aliof- 
que  innumeros  ufus:  ut  taceam  varias 
gra- 
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gradationes,  quas  vel  fimpliciter  Sc 
perfe,  vel  mifti  alius  cum  alio  reci¬ 
piunt.  Coeruleus  color  fimplex  eft 
in  quibufcunque  artibus ,  qui  circa 
illum  verfantur;  fed  viridis  in  curiofa 
arte  tindoria  compofitus  eft «  ex  cae¬ 
ruleo  &  fuperindudo  flavo,  vel  con¬ 
tra»  conflans.  In  aliis  autem  artibus, 
fimplex  hic  color  efl,  &  uterque  tam 
coeruleus,  quam  viridis  ex  eadem  cu¬ 
pri  vel  aeris  materia  diverfimodepr^- 
parata  generatur.  Portento  flmile, 
nec  fine  grandi  myflerio  efl ,  videre, 
quam  levi  &  vix  perceptibili  mo¬ 
mento,  adhibita  eadem  materia  hic 
vel  ille  color  fiat,  quod  illi ,  qui  me¬ 
talla  purgant ,  quotidie  experiuntur, 
dum  ex  eadem  unius  ejufdemque 
materiae  quantitate  pro  aqua  forti, 
adhibitis  iifdem  aeris  bradeis  &  albe- 
dine  nonnunquam  elegantiflimum 
coeruleum,  quandoque  elegantius  vel 
magis  lutulentum  viride  producunt, 
cujus  rei  nec  rationem  reddere  nec 
pegotiis  fuis  ita  moderari  poflunt,  ut 
noR 
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non  cum  magno  rerum  fuarum  dif- 
pendio  loco  elegantis  coerulei,  viride 
alTequantur,  quorum  hoc  longe  vilius 
eflillo.  J  am  utut  genuinus  &  natu¬ 
ralis  aeris  &  cupri  color  thalafficus,  & 
ex  utroque  compofitus  fit ,  in  hunc 
tamen  quam  illum  inclinat  magis,  & 
difldiventia  in  hoc  negotio  utramque 
fere  paginam  abfolvunt.  Etenim 
aerugo  ex  cupri  bradeis  &  uvis  fub 
terra  fepultis  fa^a  viridem  colorem; 
at  chalcanthum  cupro  fa(5lum,  &  py- 
ritis  liquor  aqu3  pluvia  folutus,  in 
vitriolo  Dantifcano,  Hungarico  & 
Romano  coeruleum  exhibet :  id  quod 
non  aliunde  procedit,  quam  \  relblu- 
tione  materiae  in  partes  magis  tenues, 
&  varia  textura  atomicalium  par¬ 
tium  dilTolutae  materiae.  Ratio  autem 
cur  aes  coeruleum  producat  quam 
cuprum  pr^ftantius ,  h^c  mihi  cfle 
videtur,  quod  Lapis  calaminaris,  quo 
uno  inter  fe  differunt,  recipit ,  &  in 
focietatem  fui  corporis  affumit  acidi- 
tatem  illam,  quae  cupro  naturalis  eft, 
&qua 
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&  qua  mediante,  ut  in  gerugine  fadi- 
tia  aciditate  uvarum  exaltata  apparet, 
in  viridem  fubftantiam  convertitur: 
quod  ipfum  etiam  in  caufa  eft ,  cur 
UV3E Gallicae,  utqu^  aciditatis  plus 
habent  quam  Hifpanicf  ,  huic  operi 
magis  apt^  fint,  utut  clima  Hifpani- 
cum  aere  fruatur  magis  calido.  Et 
hinc  videre  licet  virtutem  &  effica¬ 
ciam  fuccorum  vitriolatorum  in  chal- 
cantho  Anglico,  nec  non  vitriolo 
Martis,  fpiritu  vitrioli  &  chalybe  fa- 
do,  in  quibus  flavus  ferri  color  in  vi¬ 
ridem  convertitur,  id  quod  etiam  la¬ 
pidi  Armeno  accidit,  ficum  aceto 
vini  vel  tindura  ex  eodem  extrada 
teratur.  Effedus  hujus  imbibitionis 
in  lapide  calaminari,ceu  unoexingre- 
dientibus  in  aquam  fortem  liquido 
apparuit  in  nobili  illo  &  perfpicuo 
experimento,  quod  vicinus  mihi 
meus,  purgator  metalli,  nuper  offen¬ 
dit,  qui  cupri  bradeas  emerat  praeci¬ 
pitando  argento  ,  quod  aqua  forti 
diffolverat :  fed  fruftraneus  erat  ille 
labor. 
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:  labor,  relictis  in  aqua  citra  pr^cipita- 
I  tionem  libris  decem  de  triginta:  &- 
inventa  ratio  eft  :  Etenim  bradeg 
liquat^  erant  in  olla  in  quS  antea 
liquefadum  fuerat :  ergo  bradcarius 
afiTumta  recenti  olla  ,  igne  vehementi 
ut  fieri  alTolet ,  flores  lapidis  calami- 
naris  volatiles  fua  natura,  &  qui  cir¬ 
cumvolitando,  veftes ,  barbam  &  cri¬ 
nes  opificis,  haud  fecus  ac  farina  mo¬ 
litores,  tingunt,  adurebat,  quib\is 
probe  feparatis,  argentum  aqu§  forti 
innatans  univerfum  pr^cipitabatur. 
Et  in  hoc  experimento  lapis  calami- 
naris  imbibens  partem  aciditatis  chal- 
camhi ,  ideoque  bradeis  minus  cor- 
rofis ,  &  confequenter  ab  aqua  forti 
minus  abfumtis ,  fpatium  argento  re¬ 
liquerat  ,  ut  innatare  aquae  pollet  j  in 
quo  praecipitationis  ratio  confiftit. 
Metallum  enim  aqu§  recens  addi¬ 
tum,  argenti  locum  occupando  illud 
cogit,  ut  bradeis  candidi  pulveris 
inftar  adhaerens  defeendat.  Quod  au¬ 
tem  hic  effedus  fequatur  imbibitio- 
nem 
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nem  acciditatis  aqu^  fortis ,  id  ex  eo 
manifeftum  evadit,  quod  aqua  fortis, 
acetum,  vel  ejufdem  fpiritus,  aut 
quivis  alius  liquor  eidem  affufus  ma¬ 
gis  dulcis  magifque  gravis  evadit» 
quam  fi  corallio ,  oculis  cancri  (  ut: 
vulgo  male )  vd  conchis  pifcium  aut; 
lapidi  Lyncis  &c  affundatur.  Et: 
hinc  erat,  quod  aqua  his  bradeis  fada; 
elegantifiimum  colorem  coeruleum 
redderet,  qualem  purgator  metallo¬ 
rum  nunquam  viderat:  qua  eadem' 
occafione  in  mentem  mihi  rediit ,  aes  ‘ 
aqua  forti  diffolutum  ,  additis  canori 
oculis,  coeruleum  reddere  elegantifii- 
mum. 

Metallorum  omnium  maxime : 
malleabile  cuprum  eft ,  auri  argen¬ 
tique  malleabilitatem  in  cudendis 
nummis  promovet ,  modico  igne 
funditur,  facilime  a  fpiritibus acidis 
vel  fale  corroditur ,  &  citra  magnam 
difficultatem  ab  igne  in  pulverem  re- 
fblvitur  ,  id  quod  quinque  modis 
fieri  author  nofter  docet.  Primo  cal- 
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cinationec«pr#,cap.  14.  iEris,cap.2i. 
\ Sulphure,  nec  non  vitriolo  cap.  15. 
iJertio  fimplici  calcinatione  aeris  in 
I igne,  cap.  20.  Squamae  aeris  cap.  24. 
Quarto  trin^  calcinatione  aeris,  cap. 
2^,28.  ^into  praeparatione  vitrioH 
'Veneris,  cap.  31,13^1 135.  qu§ omnia 
:cum  inter  tyrocinif  artis  Chymicae 
fint,  pauca  addere  necelTe  habeo,  prae- 
fertim  cum  ufque  adeo  prolixe  dif- 
feruerim ,  qua  ratione  primi  illicolo- 
1  res ,  coeruleus  &  viridis  generentur. 

1  Inter  omnes  ergo  has  praeparationes 
i  illa  qug  vitriolo  Veneris  fit  primas 
1  ducit.  Secundas  obtinet  calcinatio 
1  eadem  via  &  m ethodo, mediante  ful- 
!  phurelada ,  vivo  praefertim ,  quo  fi 
i  ignem  adhibeas  fortem  &  luculen- 
I  tum  ,  color  redditur  melior ,  quam 
alia  quavis  ratione,  cujus  author  men¬ 
tionem  facit.  Utut  enim  fulphur  & 
chalcanthum  ab  eodem  marcafitg 
genere  fiant,  Bi  Spiritus  producant 
nulla  notabili  dilferentia  difcretos, 
fulphur  tamen  acutiflimis  flammarum 
ftimu- 
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ftimulis  magis  adadum  in  corpora 
metallorum  citius  faciliufque  pene¬ 
trat  ,  &  confequenter  particulas  eo¬ 
rundem  maxime  tenues  optime  di(^ 
folvit.  Igne  praeterea  Spiritus  ful- 
phuris  abfumuntur  qui  naturaliter 
aptifunt,  ut  nieredine  inficiant ,  & 
colores  reddant  lutulentos.  Vitrio- 
lum  enim,  ut  vulgo  notum  eft ,  fi  gal¬ 
lam  vel  quodcunque  aliud  aftringens 
vegetabile  adjicias,  atramentum  dat, 
atque,  nigredinem  pro  tindoribus- 
Si  tamen  cui  vitriolum  experiri  pla¬ 
cuerit,  ab  Anglico  fibi  caveat,  ut 
quod  ferro  conftat ,  &  illius  loco  af- 
fumat  id ,  quod  ex  cupro  fadum  eft. 
Experientia  enim  purgatores  metal¬ 
lorum  docuit ,  aquam  fortem  Angli¬ 
co  vitriolo  fadam ,  fordes  fuas  com¬ 
municare  univerfas  folutioni  ,  quo 
ipfo  color  neceflario  lutulentus  red¬ 
ditur  :  quare  aquam  fortem  ex  folo 
Gedanenfi  vitriolo  fibi  parant. 

Quifquis  igitur  aqua  forti  bon^ 
not^  colorem  extrahere  voluerit ,  id 
quod 


quod  authori  noftro  praeterquam  in 
praeparatione  croci  Martis  infrequens 
:  €ft ,  halonitro  &  alumine  illud  faciat 
loco  vitrioli,  ut  infra  de  Chalcedonio 
cap.  38.  vel  vitriolum  aflumatHun- 
garicum  vel  Romanum  ;  hocpr^fer- 
tim  ,  ut  quod  aquam  reddit  fortilli- 
mam  ,  cum  cupro  fcateat ,  &  quam 
proxime  ad  vitriolum  Veneris  accc- 
:  dat :  fimul  enim  cum  his  aquis  exigui 
quidam  atomi  cupri  afeendunt,  qui  fi 
^  (ut  apparet)  cultrum  bullientis  aqus 
fumo  admoveas,  aereo  colore  eundem 
tingunttac  fi  in  hac  aqua  forti  cuprum 
optimum  dilTolvas,  idque  praecipita- 
'veris  (quod  nonnunquam  aqua  forti 
purgatorum  fecundaria  &  cupro  ple¬ 
na  feci)  coeruleum  habebis  olegantif- 
iimum  &  tingendo  vitro  accommo- 
idum  ;  mihi  enim  dubium  nullum  eft, 
quin  ignis  forn  acum  vehemens  cin- 
cum  omne  ceu  fulphurae  naturae  vel 
jdilTipaturus,  vel  in  vitrum  mutaturus 
ifit :  etenim  folutione  per  aquam  for- 
itemiad:a  ,  cryftallos  emittit  virides, 
fuper- 
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fuperante  cupro ,  quo  vitrum  ting^ 
tur.  Quod  autem  hasc  praecipitatio¬ 
nis  via  melior  fit  quam  extradio  fpi- 
rituum  mediante  calore  fada ,  id  ex 
eo  liquet ,  quod  partes  cupri  tenuio¬ 
res  &  magis  pur9  fimul  cum  aqua 
afcendunt  >  ut  in  cultri  pluribufque 
aliis  in  fcriptis  Chymicorum  obviis 
experimentis  videre  eft.  Unum  ad¬ 
huc  experimentum  addam,  quotin- 
dura  ex  cupro  extrahitur :  Recipie¬ 
bam  cupri  calcinati  &  aeruginis  ana 
unciam  unam  ,  repletafque  duas  am¬ 
pullas  vitreas  fucco  &  foliis  hortenfis 
&  fale  volatili  abundantis  cochlearif , 
bene  claufas  per  menfis  unius  fpatium 
in  cella ,  &  poftmodum  per  menfes 
aeftivos  foli  exponebam  ,  eoque  tem¬ 
pore  exado  liquorem  omnem  per 
chartam  emporeticam  tranfmitte- 
bam ,  &  ampulla  una  elegans  coeru¬ 
leum  ,  altera  exadum  aquae  marinae 
colorem  mihi  fuppeditabat ,  id  quod 
tanto  libentius  refero,  quia  nullum 
iftiufmodi  de  fale  volatili  experimen¬ 
tum 
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tum  fe^Te  mihi  obtulit .  8c  probabile 
admodum  eft,  plantas  illius  generij 
alias,  ifthoc  fale  plenas  &  fucco  tenaci 
proditas ,  quale  eft  allium ,  rarum  in 
cupro  effedum  edituras :  etenim  folia 
earundem  vel  viride  faturum  conti¬ 
nent,  vel  cojruleo  miftum.  Ergo 
univerfa  acidorum  cohors,  &  fixa 

fa  ia,  qu^aciditatem  in  fe  continent, 

folvere  cuprum  pofTunt,  &  ingens 
procul  dubio  circa  menftrua&pro- 

pro  &  lapide  calaminari  faaumelTe 
narrat,  cujus  rei  procelTum,  quia  nul- 
l.bi  plene  defcriptus  eft ,  hic  recitaboi 
I  Lapis  calaminaris  in  Comitatu  Som- 
merfetano  &  feptemtrionali  Wall'® 
parteinventuseft:  utut  enim  Gedano 
^  bonitate  tamen  Anglicano 

'  necereft  Fr'"’  P^^P^^etur 
necdleeft.  Et  pnmo  quidem  calci- 

nandus  eft  m  fornace,  quae  in  altero 
latere 
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latere  orificium  habeat  anguftum,  fu- 
fcitando  igni  dicatum.  Ignis  autem 
carbonibuS)  vel  quod  melius  eft  ligno 
fufcitatur :  majorem  enim  flammam 
alit,  &  confequenter  reverberatio- 
nem  meliorem.  Calcinatio  horis  cir¬ 
citer  quinque  abfolvitur,  quo  tem¬ 
poris  fpatio  faepius  rutabulo  majore 
commovetur:  ut  autem  benecalci- 
netur ,  acri  judicio  opus  eft.  Etenim 
nifi  bene  calcinatum  fit,  cupro  admi- 
fceri  non  vult ;  fi  plus  jufto,  cuprum 
reddit  fragile ,  &  ucroque  cafu  minus 
quam  par  eft  vitrum  tingit.  Signum 
probs  calcinationis  eft,  fi  in  pulve¬ 
rem  evadat  candidum  &  maxime  te¬ 
nuem.  Dimidia  fere  hujus  Cadmiae 
(ut  vocant^  pars  perit»  &  in  flores 
abit ,  adhaerens  orificio  fornacis  fub 
diverfa  fpecie,  &  exigui  ufus ,  utut 
haud  diih  cui  ter  probari  poffit ,  hanc 
genuinam  veterum  pompholigem  effe 
qua  in  unguentis  qu^  inde  nomen 
fortita fiunt,  frequenter  utebantur. 
Egregium  exficcans  eft ,  &  fi  tendini¬ 
bus 


bus  &  nervis  ftillantibus  applicetur, 
citra  dolorem  celeriter  exficcat.  Hunc 
pulverem  communicavi  incompara¬ 
bili  &  aeterno  Anatomi?  &  nationis 
Anglicanae  ornamento,  nec  non  Chi¬ 
rurgo  excellenti,  &  curiofo  rerum 
naturalium-  indagatori  Dn.  HarvjBO 
cu;us  perennis  apud  me  memoria  erit* 
&  fatebatur  hanc  veram  fibi  veterum 
pompholigem  videri, eaque frequen¬ 
ter  &  cum  feliciffimo  fuccelTu  uteba¬ 
tur.  Calcinatum  lapidem  calamina- 
rem  terunt  cribrantque  in  pulverem 
tcnuiliimum,eundemque  cum  carbo¬ 
nibus  tenuifhme  pulveratis  permi- 
^  Icent,  &  omnem  hanc  mifturam  in 

.  tundum  ollae  conjiciunt,  fuperimpo- 
I  htacupri  braaea,  id  efl:  libris  quin- 
'  que  cupri ,  fuper  libras  feptem  huius 
'  mirturae ,  quam  ordinarie  proportio- 
1  fevant.  Olis  hujufmodi  exar- 
•  gi  la  Nonfuchana  cooftant,  eaque  vel 
Ioh,  &  calciiMta,  vel  cum  squali 

quanmate  ollarum  fraftarumpeL- 

ita  ,  &  li  bene  omnia  fubigantur  per 
Q  *  duo- 
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duodecim  vel  quatuordecim  dies  du- 
rant. 

Fornaces,  in  quibus  cuprum  & 
cadmiam  fundunt ,  fex  circiter  vel 
feptem  pedum  profunditate  fub  terra 
jacent,  fuffofo per  gradus  &  circula- 
riterab  area  officinae  ad  orificium  uf- 
que  cavernae  folo,  per  quod  orifi¬ 
cium  ignis  fimul  &  materialia  in  for¬ 
nacem  conjiciuntur ,  quae  in  medi¬ 
tullio  fuffos  foli  &  eadem  cum  folo 
&  area  fornacis  perpendiculari  fita 
eft.  Tres  vel  quatuor  in  diametro 
circa  fundum  pedes  lata  eft ,  fenfim 
&  per  gradus  in  coni  formam  circa 
orificium  definens  ,  quod  quidem 
orificium  pedis  unius  in  diametro  la¬ 
titudinem  habet,  &  extrahendis  igni 
&  ollis  abunde  eft.  Hoc  orificium 
ferreo  gaudet  operculo,  &  exiguo  fo¬ 
ramine,  moderando  igni.  Infundo 
foinacis  tubus  eft  oblongus,  vel  locus 
concavus ,  per  quem  follibus  ignem 
excitant.  In  principio  ignem  adhi¬ 
bent  maxisie  moderatum ,  gradatim 

illum 
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illum  augendo,  ufque  dum  cuprum 
liquari ,  &  cum  cadmia  permifceri  vi¬ 
deant,  id  quod  frequenter  horis  duo¬ 
decim  cxadis  contingit.  Singulis  duo¬ 
decim  horis,  numerando  a  quinta 
matutina  ad  quintam  vefpertinam, 
bradeas  fuas  immittunt ,  &  ollas  fuas 
odo  utplurimum  vel  decem  numero 
oblongo  forcipe  extrahunt-,  &  ali- 
quantifper  loco  calidiore  deponunt, 
ut  metallum  citra  congelationem 
nonnihil  defervefcat ,  ac  tum  demum 
illud  in  typos  lapideos  effundentes, 
bradeas  aeris  formant ,  tres  pedes  Ion  - 
gas ,  unum  cum  dimidio  latas ,  &  a 
fexaginta  ad  odoginta  libras  penden¬ 
tes.  Typi  duobus  condant  lapidibus, 
ut  mihi  quidem  videtur ,  e  calcario¬ 
rum  generej  plures  enim  exiguas  mi¬ 
cantes  particulas  obtinent ,  quae  lon¬ 
go  ufu  non  abfumuntur,fed  perpetim 
durant,  utut  color  lapidum  exc*fio 
in  rubentem  aereum  degeneret.  Hi 
lapides  primitus  ab  HoIIandia  adve¬ 
hebantur;  fed  poftea  nonnunquam  in 
Q  3  mon- 
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montanis  Cornwallias  inventi  funt, 
magnitudine  &  forma  fepulcralium. 
Calefaciendi  funt  horis  aliquot  ante 
quam  metallum  injiciatur,  nifienim 
id fat, metallum  diffugit,  vel  typis 
ruinam  minatur.  Plures  iftiufmodi 
typos  in  promtu  habeant  neceffe  eft, 
nam  poft  tridui  ufum  >  ut  ajunt,  de- 
lafTantur  &  febo  atque  carbonibus  re¬ 
ficiendi  funt.  Notandum  eft,  mifti>- 
ram  lapidis  calaminaris  &  carbonum 
femper  fubjiciendam  efte  brafteis  cu  <• 
pri ,  ita  enim  cadmia  calore  fornacis 
&  carbonum  admiftione  fufcitata> 
facillime  penetrat,  &  cum  liquato  cu¬ 
pro  fenfim  permifta ,  unam  maflTam 
conftituit ,  atque  illud  compofitum 
perficit,  quod  aes  vocamus:  cum  e 
contrario  cadmia  cupro  impofita  a- 
volatura  fit;  quanquam  ne  fic  quidem 
omnis  ejufdem  afcenfus  impeditur, 
fed  magna  pars  ejufdem  avolando 
lateri  fornacis  adhaerens,  pro  diverfo 
fitu,  nec  non  figura  &  colore,  d  i  verfa 
nomina  fortitur ,  &  a  Plinio  lib.  34. 

cap. 


cap.  10.  Capnitts  ,  Botritis,  Placitas, 
OnychittSy  OJiracitis  vocatur,  &  fem- 
per  aliquam  cupri  parci-calam  conti¬ 
nent,  quas  aff.ifione aquae  fortis,  vel 
fi  diutius  libero  aeri  exponatur  fepa- 
rariab  iifdem  haud  difficulter  potelh 
quin  ubi  e  fornace  eximuntur,  colo¬ 
rem  quandoque  in  illis  deprehendes 
ex  coeruleo  viridantem.  Augmentum 
ponderis  a  libris  38.  ad  40.  afcendit, 
ita  ut  fexaginta  librae  cupri,  additi 
cadmia ,  efficiant  centum  libras  aeris. 
Nota  ignis  ne  fit  vehementior,  nec 
ollae  fufo  cupro  diutius  in  fornace 
permaneant,  nc  cadmia  ante  avolet 
quam  carbones  eidem  admifti  &  in 
fundo  0II5  quiefcentesin  cineres  con- 
verfi  finr,quinon  raro  integri  3c  ill^fi 
reperiuntur,  utut  ollae  per  plurcs  ho- 
ras  in  continuo  calore  fteterinr ,  id 
quod  necefium  eft  fieri,  cum  cuprum 
A:  cadmia  fimul  plus  temporis  ut  fun¬ 
dantur  requirant,  quam  cuprum  per 
fe  &  folum.  feparationem  cadmiae  & 
metalli  quod  attinet,  his  quae  jam  di- 

Q4  aa 
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^tafunt  illud  fubjiciemus,  aes  ubi  in 
fila  ducitur,  toties  calefaciendum  e0c 
quoties  trahentis  vim  fentit ,  fecus  fi 
fiat  dirumpitur :  ita  tamen  temperan¬ 
dum  eft  calori,  ut  cerafi  inftar  rubef- 
cat  cuprum,  nec  ultra  :  etenim  fi  ul¬ 
tra  hunc  caloris  gradum  procedas, 
cum  magno  poffelToris  damno  cad- 
mia  decedit ,  id  quod  levi  momento 
evenire  poteft,  cum  zs  in  tenuia  fila 
ducitur. 

C  AP.  i^,  17,  i8,  ip. 

Tradit diverfas  vias  efficiendi  cro¬ 
cum  Martis ,  fed  quas  cum  pluribus 
aliis  tradiderunt  authores  Chymici, 
&  referri  ad  hxc  fu mma  capita  pof- 
funt.  I.  /implfcem  reverberat^ 
nem^  citra  mifturam  ,  qualem  in  fer¬ 
reis  cratibus  vidi,  quibus  fornaces  fu- 
ftinebantur  :  atque  adeo  colorum 
quos  ego  unquam  vidi  optimus ,  & 
maxime  profundus  hac  ratione  faflus 
erat,  in  fornace  ,  quae  diftillationi 
aquae  fortis  continue  inferviebat,  cra¬ 
tibus 
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tibus  ferreis  fenfim  in  crocum  refo- 
Jutis,  cujus  verrendo  fatis  magnam 
quantitatem  collegerant.  2.  Ad  cal- 
cinationem  vel  reverberationcm  ful- 
phure,  fale,  urina,  vel  aceto  fadam. 
5.  Ad  folutionem  in  aqua  forti,  Regia, 
fpiritu  falis  vel  nitri ;  qua  ratione,  ex¬ 
halante  aqua,  colorem  obtinebis  ru- 
bicundum.  Solutione  ferri  in  fpiritu 
yitrioli  vel  fulphuris,  vitriolum  Mar¬ 
tis  fit,  chalcantho  Anglico  bonitate 
fere  par ,  fed  viribus  in  arte  tintfloria 
&  medicina  minus :  Ex  hoc  vitrioJo 
calcinato  colcothar  fit,  communi  vi- 
t^riolo  non  abfimile,  quod  pi«aoribus 
fubminiftrare  materiam  fraudulenti 
coloris  poteft ,  fed  in  vitrariis  forna¬ 
cibus  nulli  ufui  eft  :  omne  enim  col- 
cothar  plurimum  terreflreitatis  ha¬ 
bet  ,  quas  vitrum  reddit  obfcurum  & 
fordidum  j  atque  hoc  mihi  in  caufa 
cfTe  videtur,  cur  author  nofter  hac  in 
re  vitriolo  non  utatur,  ut  antea  in 
cupro. 

Quantun>ad  tinduram  Martis,  id 
Q  5  folum 
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folum  dicam ,  acida  omnia  ,  &  quic- 
quid  fuccorum  corrodendi  vim  ha¬ 
bet  ,  &  in  cuprum  agit ,  eundem  in 
ferro  effeflum  prxftare,  fedita  ,  ut 
femper  rubrum  colorem ,  aliud  ta¬ 
men  alio  magis  tranflucidum  &  ex¬ 
cellentem,  producat,  ut  jaminfervire 
multis  coloribus,  &  mifceri  cum  me¬ 
tallicis  aliis  varia  ratione  poflit :  Sic 
croco  Martis  aceto  mediante  fado 
convenit  cum  viridi,  31, 34,  55« 
nec  non  cum  Smaragdo  ex  vitro 
plumbi,  cap.  65:  idemque  crocus  in 
paftis  promifcue  aerugini  additur  cap. 
77,78,  79  &  nigro  cap.  lor.  At 
vero  ut  rubrum  elegans  habeas ,  cro¬ 
cus  Martis  fulphnre,  cap  128,  ut  ele¬ 
gantius  ,  crocus  Martis  aqua  forti  fa- 
dus  defideratur.  Coeterum  quomo¬ 
do  vitriolum  vel  Venus  optimocex 
aere  color  eft,  ita  primus  &  praecipuus 
ferri  vel  chalybis  color  is  eft ,  qui 
aqua  Regis  fit,  idque  partimobmi- 
fturam  falis  Armoniaci,  partim  ob 
folutionem  magis  exadam. 

Ab- 
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Abfolutis  nunc  illis,  quae  prirnam 
materiam  &  praeparationem  colorum 
in  vitro  rpe<^ant ,  pars  reliqui  operis 
praecipua  confiftit  in  debita  miftura 
eorundem  ,  cum  fuis  circumftantiis, 
quam  partem  author  nofter  planeab- 
folvit,  quare  in  his  qu^  fequuntur 
oppido  breves  erimus,  id  tantum  me- 
morafTc  contenti,  quod  quondam  ceu 
magng  aeftimationis  fecretum  ad  no¬ 
titiam  meam  pervenit,  nunc  vero  fa¬ 
tis  notum  eft  pluribus.  Recipe  anti- 
monii  &  halonitri  optime  triti  &  mi¬ 
ni  ana  libras  duodecim ,  communis 
vitri  materi^  hbras  centum  feptua- 
gmta  fex :  Omnia  bene  mida  &  unita 
«Icinentur  in  calcaria ,  &  redigantur 
in  frittam ,  vel  quod  eodem  redit, 
Regulum  antimonii  ex  antimonio 
crudo  &  halonitro  para  :  modum 
Chymici  omnes  norunt :  hic  regulus 
cum  metallo  miftus  fmaltum  praebet 
percandidum ,  8c  variis  coloribus  in- 
fervit. 
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C  AT.  XX IX. 

Porta  lib.  6.  c  Cyaneam  gem¬ 
mam  colorare,  quam  vulgus  aequam 
marinam  vocat,  fpecie  Sapphiri, 
combujiumintenuiJJimuM  fulveremtC' 
ritur ,  ut  omnem  taBum ,  effugiat :  fin  • 
aliter ,  rudior  gemma  proveniet,  ac  vi¬ 
tro  immifceatur.  Quantitas  determi¬ 
nari  nequit :  nam  meraciores  dilu¬ 
tiores  fiunt ,  fcilicet  pro  fingults  Ithru 
fingula  drachma  fatis  funt, 

C  A  p.  XXXII. 

De  colore  Snaaragdino  Porta  lib.  . 
6.C.  5.  ^uum  aquam  marinam  tinxe¬ 
ris,  facile  in  fmaragdum  vertes,  adden¬ 
do  crocum  ferri ,  fed  crocum  medietas 
aris  fit ,  videlicet ,  fi  primo  quartam 
aris  partem  addebamus ,  nunc  oBavam 
eroci  addemus  ,  eff  tantundem  aris. 
Notabis,  po fi  colorem  injeBum  per  fex 
horas  fimul  coquantur,  ut  materies  gem¬ 
marum  exclarefcat,  quod  colorum  injeBu 
nubila  contraxerat.  Jgnis  fofl  paulu- 
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hm  decrefcat,  donec  fornax  refrigeretur' 
tunc  oUa  detrahantur  e  fornace ,  con- 
fraBaque  ementitos  pretiofos  lapUes  lar^ 
gientur. 

De  rofeo  colore ,  quem  Rofrchiero 
vocant,  Porta  lib.  6.  c.  9  :  Peritiores 
recentiores  'vitrarii  in  colorando  fmalto 
rofei  clari  coloris ,  'vulgus  rofachkro  'vo» 
caty  non  parum  infudant ,  videntes  ma¬ 
jores  nojiros ,  quod  illud  fatis  artificiofe 
&  pulcherrime  confinxerint, 

C  A  p.  XXXVIL 
Author  nofter  fuadet  ,  ut  ipfi 
aquam  fortem  praeparemus,  atque  id 
quidem  non  fine  ratione-  Etenim  li¬ 
bra  una  aqu^  fortis  vulgaris ,  ut  fae- 
pius  expertus  fum  ,  non  continet  nifi 
quatuor  uncias  boni  Spiritus :  quid¬ 
quid  fupereft  phlegma  vitrioli  eft, 
Arfenicura  album  in  praeparatione 
aqu^  fortis  addendum  efle,  apud  Do¬ 
minam  Ifabellam  Cortefiam  invenio 
cujus  liber  Venetiis  imprelFus  eft* 
cH9:odecim  annis  ante ,  quam  hoc  au- 
thoris 
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thorls  noftri  opus  in  lucem  prodiit. 
Varif  funt  compofitiones  huj  us  aqu^, 
fed  omnes  halonitrum,  ceumaximg 
virtutis,  ingrediens  recipiunt.  Plu- 
res  illam  ex  vitriolo  parant :  nonnulli 
ex  chalcantho  Anglico,  quod  aqug 
genus  communi  ufui  &  vulgo  tindo- 
rum  infervit.  Gedanenli  tamen  vi¬ 
triolo  fada  melior  ellet ,  qua  purga¬ 
tores  metallorum  utuntur ,  qui  lutu¬ 
lenti  aliquid  in  nollro  Anglico  de¬ 
prehendunt.  Nonnulli  loco  vitrioli 
alumen  addunt  i  fed  hoc  praeter  de¬ 
bile  phlegma  nihil  reddit.  Alii  fal 
gemm^addiderunt;  fed  ufucomper- 
tum  eft,  iftiufmodi  lal  nihil  fpirituum 
largiri ,  fed  collo  retort^  adhaerendo 
obftruereaditus  fpirituum,  &  diffrin- 
gerevafa.  Ubi  ruber  fumus  tranfiir, 
omnes  halonitri  Ipiritus  afcenderunr, 
&  exftinguendus  eft  ignis,  quicquid 
enim  fequitur,  vit-  ioli  Ipiritus  eft,  qui 
operationem  fpirituum  nitri  in  fol- 
vendis  metallis  impedit.  Apud  pur¬ 
gatores  metallorum  faepius  Vidi,  intra 
vigin- 
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viginti  quatuor  horas  bis  extradlam 
optimas  notas  feparationisaquam.quo 
temporis  fpatio  &  ignis  gradu  parum 
fpirituum  vitrioli  afcendere  poterat, 
ut  qui  trium  dierum  ignem  conti¬ 
nuum  &  ultimo  quidem  biduo  vehe- 
mentiffimum  ut  extrahantur  defide- 
rant:  fed  volatilitas  nitri  in  aqua  for- 
talTis  adjumento  eft  ,  ut  citius  afcen- 
dant.  Unum  author  nofter  omittit, 
quod  tamen  fumme  necelTarium ,  & 
purgatoribus  metallorum  femper  in 
ufu  efl:  3  nili  aquam  velint  ^ordidam^ 
cujus  rei  modum  &  fummam  Begui- 
nus  tyrocinii  Chymici  lib.  1.  cap.  y. 
tradit :  Cape  inquit  quartam  partem 
ifim  deftiUath  injice  puri  argenti  drach^ 
mam  unam^  ^  folve  fuper  prunis :  fo~ 
lutionem  infunde  tribus  aliis  partibus, 
alba  evadent  infiar  laElis ,  fine  refi~ 
dere  purum  ejfunde :  id  quod  refedit 

purgatores  fixum  vocant ,  &  in  vas 
aquas  menfuras  viginti  continens  ef¬ 
fundunt  3  &  flatim  omnis  aqua  la-< 
deum  colorem  acquirit.  Novi  pur¬ 
gato- 
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gatorem  ,  qui  omnem  fuam  aquam 
fortem  in  olla  ferrea  praeparat ,  &  ex¬ 
perimento  deprehendit ,  aquam  pro¬ 
dire  folito  fortiorem,  praeterquam 
quod  compendium  ollarum  &  ignis 
facit:  methodum  apud  commentato¬ 
rem  Beguini  vide. 

C  A  p.  XL. 

Ut  aquae  Regis  tantum  falis  armo- 
niaci addas,  quantum  diflolverepo- 
teft ,  id  vero  neceflTum  non  eft :  un¬ 
ciam  unam  cum  dimidia  in  pintam 
dedifle  faterit.  Miror  Beguinum  in 
praeparanda  hac  aqua  halonitrum  & 
fal  armoniacum  diftillando  conjun¬ 
gere  :  me  experientia  docuit ,  dimi¬ 
diam  aquae  Regiae  quantitatem  ,  in 
qua  fal  armoniacum  dilTolutum  eft, 
idem  fere  praeflare,  quod  alterum 
tantum  illius  aquae ,  cum  eodem  fale 
diftillatae  Aqua  Regis  argentum  de¬ 
nigrat  tantum :  bradeas  cupri  ftanni- 
que  tenuillimas  aegr^  j  &  haud  fecus 
ac  aquae  fortis  auri  folia  corrodit. 

At 
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At  vero  fi  aquam  ,  diflbluto  jam  au¬ 
ro  ,  detraxeris ,  arg^entum  &  reliqua 
metalla  aggreditur. 

c  A  p.  xLir. 

Methodus  faciendi Chalcedoniura, 
Jafpidem  &  Achatem  mihi  eadem 
efle  videtur,  cum  illa,  qua  chartis  va¬ 
rios  colores  &  undas,  marmoris  in- 
fiar ,  inducunt,  quamque Kirchcrus 
lib.  IO.  de  luce  &  umbra  8c  exeo 
Schottus  part.  i.  1. 5.  chrom.  9.  exa- 
de  defcribit.  Methodus  haec  eft.  Iu 
convenienti  liquore  certos ,  &  ifliuf- 
modi  colores  diffolvunt,  qui  in  aquam 
milii,  tarde,  aut  nunquam  ,  actum 
demum  inter  fe  coeunt ,  ubi  chartae 
ad  inducendam  varietatem  colorum 
applicantur.  Eadem  ratione  diverli 
generis  materialia,  quae  utut  mifta 
perfedam  unionem  refpuunt ,  necefi- 
lario  metallum  variis  coloribus  infi¬ 
ciunt.  Plurima  tindurarum  experi¬ 
menta  proferri  polTent,  in  quibus 
utut  agitati  &confufi,  fuum  tamen 
liquo- 
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liquores  finguli  locum  &  flationem 
occupant.  Circa  trinam  prxparatio- 
nem  Chalcedonii  obfervo.  i>Quod 
omnia  colorantia  materialia  ,  zaiFera 
fcilicet,  magnefia ,  argenturn  ,  cha¬ 
lybs,  fmaltum,  6c  plumbum,  fed 
non  eodem  femper  modo  praeparata, 
unamquamque  Chalcedonii  prspa- 
rationem  ingrediantur,  z.  Quanto 
major  ingredientium  varietas  eft, tan¬ 
to  meliorem  elTe  Chalcedonium: 
prior  enim  fimplicior  eft  fecundo,  & 
fecundus  tertio,  &  author  nofter  ter¬ 
tium  prae  fecundo, &  hunc  pr§  primo 
commendat.  5.  Efte  in  unoquoque 
praeparationis  genere  aliqua  ingre¬ 
dientium  ,  qu^  vitro  nullum  omnino 
f  colorem  tribuunt ,  qualia  funt  tarta- 
rum,  fuligo  falarmoniacum,  Mercu¬ 
rius.  4.  Nonnulla  ex  hisunguinof^ 
natur^  efte,  ut  funt  plumbum,  fuligo, 
tartarum  ,  fmaltum ,  id  quod  unio¬ 
nem  materialium  impedit,  in  caufa 
eft  ,  curaliis  ab  alio  fecedentibus  in 
metallo  refrigerato  und^  appareant, 
&  di- 


diverfi  generis  elcgantiffimi  colo¬ 
res.  Magna  pars  artis  in  debito  calo- 
i  ris  gradu  &  methodo  procedendi  fita 
I  ed  ;  &in  hoc  poftremo  totum  mar- 
i  moris  inftar  colorand^  chartg  artifi- 
!  cium  confiftit. 

Porta  vitrum  variis  coloribus  infi- 
;cere  docet,  idque  aliis  intentus cafu 
i  invenit.  Calx  (i anni  colorem  fer f^icuum 
;  'Ultri  cryfi allini  tollit,  &  varie  colorat: 
fnam  dum  vicijftm  in^argitur  vitris 
1  cry fi  allinis  rotd  perpolitis ,  ^  fuccenfo 
j  igni  exfojitis,  varie  colorat,  tmebri- 
:  cofa  reddit :  nam  pars  una  lapidefcit,  aU 
'  tera  coloratur  varie,  ut  opalus  videatur. 

\  Sed  oportet  fepius  ex  igne  eximere , 

!  accommodare ,  ufque  dum  voti  compos 
)  fias. 

Hic  &  pluribus  aliis  in  locis  author 
;nofter  docet,  vitrum  in  quamcunque 
:  figuram  elaborari  pofle.  Ego,  ut  Le- 
i  <ftor  quo  deledetur  habeat,  curiofiffi  - 
:nia  eorum  qu^  legi  enumerabo.  Card. 

1.  IO.  c.  52.  de  rerum  variet,  currum 
'  vidit,&  boves  duos, ala  mufcse  te^os, 
Agri- 
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Agricola  1.  ii.  de  remctall.  Morani  ’ 
arbores,  naves  &  alia  plura  famofa  &; ' 
mirabilia  opera  vidit.  Dominus  Ho-' 
welius  pag  39.  navem  vidit  vitream 
cum  malis,  velis,  funibus,  &omni; 
armamento,  necnon  prora,  puppi,’ 
anchoris,  &  fcapha:  virum  item  arma-. . 
tum.  Wormius  in  Mufazo  fuopar-r 
vas  vitreas  ftatuas,  tam  virorum,:r 
quam  rerum  aliarum  habet ;  infigne^ 
item  templum  S.  Marci  apud  Vene-  ■ 
tos,  intus  mufaico  opere  elaboratum,: 
&  certas  hiftorias  aptis  coloribus  re-  - 
praefentans ,  atque  hic  iUic  auro  exor¬ 
natum. 

C  A  p.  XLVIII. 

Porta  1.  6  c.  5.  utamethifti  colo-' 
rem  reddat,  drachmam  unam  Ma-f 
gnefiae  in  fingulas  metalli  libras  dat. 

C  A  p.  XLIX. 

Porta  pro  Saphlro  drachmas  dua* 
ZafFerae  metallo  dat,  &  ejuanto  diutius? 
in  igne  morabitur  verba  ejufdem)i 
niti^\ 


'  (o!i>r‘f«ffHnditur,fidirrui,kti 

rmifcendumefi, 

C  A  r.  LVIir. 

Rubrum  plenam,  quod  rojfo  in  eorpo 
'I  <je  quo  Imperatus  l.  q.cap.i. 

:  Corpus  habere  dicuntur  iUi  colores,,  aut 
'  opaci  funt  non  tranjparent :  Corpus 
non  habere  illi,  qui  tranjparent. 


Caf.  LXI. 

Vitrum  plumbi  apud  noftrates  vi- 
:  trarios  injiOi  non  eft,  idque  propter 
nimiam  fiiam  fragilitatem :  Sed  ratio 
■  calcinandi  plumbum, quo  merces  fuas 
inducunt, fatis  nota,&  in  ufu  commu- 
'  m  apud  figulos  eft.  Quod  f,  hoc  vitri 

“■  tenax 

.  ellet,  ob  elegantiam  coloris  fui  reliqua 
omnia  longe  fuperaret,id  quod  nemi- 
m  Motum  elTe  poteft,  qui  metallum 
illud  novit,  &  experimento  Kircheri. 
quod  facile  &  nullo  fumtu  paratur, 
■evincere  licet,  ita  enim  illelib.  i.di 
duoecb- umbra  par.  i.c.j.  Siargentum 
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vivum  ^  vnpore  plumbi  congelat umy 
cochleari  aneo  impofitum,  carbonibus 
accenfis  calefeceris,  ecce  mox  tibi  inli‘ 
quefaBa  materid  tanta  eomparebit  colo¬ 
rum  varietas,  ut  nulla  major  in  mundo 
concipi  pojft,  ita  lucidorum,  ut  nulli  eo¬ 
rum  quos  apparentes  vocant  iis  compa- 
raripoffint.  Memini, cum  in  eo  efTem, 
utceruiTam  igne  in  plumbum  redu¬ 
cerem  ,  me  immittendo  ferrum  acu- 
miuatum, praeter  aliquot  grana  plum¬ 
bi  acquifiviffe  fatis  magnam  quantita¬ 
tem  materiae  fragilioris  &  opacae,  fed 
elegantiflimis  coloribus,  caeruleo,  vi¬ 
ridi  &  qui  reliquos  fuperabat  flavo 
exornatae.  Ita  liquatum  plumbum, 
addita  aliqua  fulphuris  particulS ,  co¬ 
lorem  reddebat  coeruleum ,  omnium 
quos  unquam  ego  vidi  optimum,  nec 
non  colores  alios  minime  deciduos,  & 
qui  duodecimum  jam  annum  perdu¬ 
rant.  Lib avius  de  tranfmut-  metall. 
1. 7.  c.  20.  ait ,  excodores  metallo¬ 
rum  ,  nec  non  illos  qui  rei  merallic? 
examinando  praefunt,  quotidie  plum¬ 
bum 
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bum  in  vitrum  convertere,  idque  vi¬ 
trum  nigro,  rubro,  flavo  aliove  colo¬ 
re  infedum  efle ,  prout  plumbum  di» 
verfimode  calcinatum ,  vel  calcina» 
tione  in  lithargyrium  ,  cerulTam  vel 
minium  converfum  cft.  Quercetanus 
■m  Hermet.  med.  defens.  cap,  9.  affir¬ 
mat,  fe  propriis  oculis  vidifle  annu- 
'lum  ,  ex  vitro  plumbi  fa^um  ,  qui 
vino  per  nodem  infufus,  vim  purgan- 
idi  nunquam  non  exerebat.  Eadem 
in  biimuto  vel  fl:anni  vitro  varietas 
videre  eft,  de  i^ua  Libavim  fyntaz. 
(urcan.  l  6.  & 

Plumbum  mfe rediens,  fundum oda- 
m  perrumpit.  Plumbum  difficulter 
jita  calcinari  poteft  ut  non  alique  ejur. 
nem  particulae  integrae  permaneant, 
qu^  poftea  calore  fornacis  in  plum¬ 
bum  reducuntur :  idem  de  cerufTa  di- 
Kum  eft,  idemque  in  minio  locum 
^abet ,  quomodocunque  etiam  calci- 
oerur.  Cur  autem  ollas  perrumpar, 
aoc  mihi  in  caufa  elTe  videtur ,  q^oci 
denuo  ibidem  calcinatum,  pingue¬ 
dine 
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dine  &  mole  corporis  fui  poros  olla¬ 
rum  occludit ,  &  impedimento  eft, 
quominus  ignis  in  metallum  agat,  qui 
adione  impedita ,  vis  omnis  in  argil¬ 
lam  vertitur,  ex  qua  ollae  conflant,  ac 
fi  ulterior  plumbi  calcinatio  accedat, 
ollam  perfringi  necefTe  eft.  Solum  au¬ 
tem  inter  metalla  plumbum  deorfumi 
vergere,  cum  metalla  reliqua  in  fu- 
perficie  ollarum  natent ,  id  prster- 
quam  quod  redudione  plumbi  fatif 
liquet ,  etiam  crucibula  aurifabrorum : 
&  cxcodorum  teftantur,quae  externa 
facie  &  pondere  quantitatem  affumti 
corporis  produnt.  Certum  eft,  teftas . 
nonuihil  argenti  imbibere ,  quam  ob 
caufam  iterata  fufio  &  ignis  vehemens, 
adhibetur  :  nec  dubium  ullum  eft„H 
quin  idem  crucibulis  accidat:  utut- 
enim  Regii  apud  nos  rei  monetarif 
praefedi  id  contra  eos ,  qui  aurum  in 
mafla  inferunt,  ftrenue negent ,  illi 
tamen,  qui  aurifabris  prxfunt ,  reco-Ji 
quendo  argentum  extrahunt.  Exi¬ 
guas  tamen  aliquot  argenti  particulas. 


i-j  nucts  juglandes,  Bex^etta  feu  torna- foUs 
cBezedini  apud  Wormium  in  mu- 
:«feo  l.z.  c.  54.  ubi  illam  fic  defcribit: 
^Tannus  fubttUs  efi  lineus ,  tinaurd  rubi'- 
w  cundifjimd  ejf  eleganti  impragnatus,mi- 
\shi  dSereniJJimt  Prtncips  CbriJiianiV, 

,  ^  Pharmacopao  indu[irw  ,  Chrijiophoro 
i- Herfurt  dono  data,  fed quomodoprapa- 
i  retur  ,  cjuaijue  ejus  fit  conficiendi  ratio, 
^ignorabat  tpfe.  Santalt  rubri  tinciura 
'A  ^videtur,  qua  pannus  efi  inferus.  Adru- 
bram  tinPturam  corpori  cf  efculentis  in- 
^ucendam  utuntur  ,  ut  terna  folis  vul- 
kgan:  fed  hac  longe  elegant tor,  cofmeticis 
wapta^  hoc  habens  peculiare,  quod  aqua 
\colorem  fuum  immerfa  communicet, 
\agre  vim,  neutiquam  Spiritui  vini, 
IHadlenus  ille.  Vidi  hanc  tincSturam 
goilypio  fa^am  ,  quae  pro  fuco  in- 
ierviebat,  acnoftratibus  fatisfamilia- 
riseft.  Et  infignis  procul  dubio  lac- 

^1-  pt^parari  poUef.  Amaran* 
thi,  aalaufiia ,  femen  heliotropii  tricocei, 
quod  primo  affri^u  viridem ,  inde 
coeruleum ,  &  poftremo  purpureum 
S  colo- 
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colorera  reddit,  tefte Libavio :  fra- 
gmmta  Alaterni,  tefte  Clufio, nigrum; 
flores  cichorei,  flores  flcabiofte  Indica, 
ebryfanthemum  Creticum  ,  naflurtium 
Indicum,  aliaeque  plures ,  de  quibus 
volente  Deo  pofthac  prolixe;  fpecia- 
liter  ,  quia  Botanicorum  nemo  tin- 
^uras  plantarum  obfervavir,  nec  eaf- 
dem  in  certas  claffes  digelTic ,  cum  ta¬ 
men  ufus  earundem  in  negotiis  longe 
maximus  fit  &  nonnullae  ex  his ,  de 
quibus  antea  locuti  fumus ,  amerca- 
toribus  in  ufum  dedudae  fint.  Quo¬ 
rum  folia  colorem  producunt ,  haec 
funt:  Stramonium ,  arbor  tinBoria  Vir- 
ginienfium  ,  cujus  folia,  fi  manufri- 
centur,  viride  dabunt,  omnium  quot¬ 
quot  ego  cx  vegetabilibus  vidi  maxi¬ 
me  faturum  :  folia  aca7^thi ,  folia  feti 
genuini',  flores  nigella  Htffanica ,  utut 
coerulei ,  li  manu ,  charta  vel  panno 
linteo  fricentur ,  elegans  viride  prae¬ 
bent. 

Haec  via  extrahendi  colores  bene¬ 
ficio  diftillationis  optime  nota ,  &  in 
ufum 
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uium  dedu(5i:a  eft ;  omnes  enim  chy- 
mice  extradi  rpiritus,dum  afcendunr, 
albicant ,  &  infufione  materialium* 
quaetinduram  continent,  tinguntur* 
ut  in  Pharmac.  Londinenfi  Spiritu 
LavanduU  compojitm,  Sc  aqua  papa- 
•veris  compofita,  &  aqua  CHaria^  (^c. 
&  Pharmacopoei  fere  omnes  hanc 
authoris  noftri  viam  docent. 

A  t  vero  haec  extradio  fpiritus  vini, 
ita  tindi,  colorem  reddit  emortuum* 
&  nullius  prethVnifi  in  exigua  quan  * 
titate,  &  moderato  B.  M.  calore  fiat: 
calor  enim  magis  vehemens  colores 
vegetabilium  nigros  reddit:  quin  ipfb 
etiam  lapis  Laz^uli,  utut  durus,  calord 
■nimio  colorem  fuum  amittit. 

C  A  p.  CXI. 

Hanc  praeparandi  viam  fecutu^ 
fum ,  fed  nihil  mihi  praeter  lutulen¬ 
tum  coeruleum,  ad  figlina  opera,  ine¬ 
ptum  reddidit.  Author  nofter  hoc 
coeruleum  Germanicum  voc^i ,  nec  ali¬ 
ter  Birellus  I.  ii.  c.  106 :  fed  hic  ful- 
S  i  |>hu|" 


fulphur  addit ,  &  quatuor  tantum  fa¬ 
lis  armoniaci  partes  recipit;  plura  ej  uf- 
dem  naturae  alia  apud  eundem  inve¬ 
nies. 


C  A  p.  CXIL 

Turcoidi  deperditum  colorem  reflitm- 
rej.  Subdubito ,  atque  adeo  fando  ac¬ 
cepi,  non  fuccedere  hoc  negotium: 
melior  tamen  forte  haec  quam  Ifab. 
Cortefi^  ratio  eft,  1. 3.  53.  Lapidem 
ultramarino  fricat ,  quod  per  diem  in 
aqua  ferti  ftetit,  eaque  evaporata  fic- 
catum  pulverem  adhibet.  Deinde 
eundem  primo  in  aquam  fortem  ex 
aere  &  vitriolo  fadtam  ,  pofteainace- 
tum  vini ,  ac  poftremo  in  aquam ,  & 
quavis  vice  per  aliquod  temporis  fpa- 
tium,  infundit. 

C  A  p.  cxiir. 

tJMifiura  ^ro  fpeculis.  Varias  ea- 
ruadem  compolitiones  apud  autho- 
res  invenio,  &  quia  fingularem  in  1 
opticis  ufum  habent,  nec  Anglico 
fer* 
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Termone  haAenusdefcript^funt, qua¬ 
les  inveni ,  tales  hic  defcribam.  Hxc 
fpecula  vel  vitra  metallica  vocantur, 
non  quod  metallo  conftent,  fedquia 
aliquot  metallica  corpora  hanccom- 
pofitionem  ingrediuntur  ,  &  quia 
pondere  fimul  &  externa  facie  me¬ 
tallica  corpora  aemulantur.  Porta 
IVlag.  1.  17.  c.  23.  mifturam  pro  his 
Tpeculis  ita  praeparat :  Accipiatur  olla 
nova  igni  contumax  ,  intus  luto  in¬ 
ducatur  ^  ut  firmtus  perduret  ^  reficeari 
curato ,  idque  hts  ,  terve  repetas.  Igni 
appone ,  ^  m  ea  hince  tartari  libra  li- 
(juefiant ,  ^  totidem  arfenici  cryJiaUini^ 
ubi  fumare  conficies ,  infice  libras  quin- 
quaginta  aris  antiqui ,  atque  ufu  attriti 
fepties  ,  vel  fexies  liquefcat^  ut  pur¬ 
getur  ,  de f acetur  que ,  mox  addes  vigin- 
tiquinque  libras  fanni  Anglici,  ^  Timui 
liquefcant  patiaris^  paululum  ex  rnijiura 
extrahes  ferramento  aliquo  ,  experi^ 
mentum  capies ,  fi  frangibilis  ,  vel  dura 
fit,  fi  frangibilis,  as  adde,  Ji  dura  fian- 
num :  vel  coqui  fnito ,  ut  aliqua  fianni 
S  3  pars 
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^ars  evanefcat ,  ad  optatum  ttm- 
per  amentum  pervenerit  ^  projicito  fupra 
binas  uncias  horaeis,  finito  qucujque 
in  fiumum  Jolvatur ,  dtinde  in  typum 
projicito^  rcfrigefcere  fimito.fingefa- 
^um  pumice  ad/heabis,  mox  /miri  pui- 
'vere  ,  uhi  perfetie  fuperfidem  adaqua- 
tam,  e/r  perpolitam  conj/exeris  ,  tripoli 
adfiricabts:  pojirtmo Jlanno  ujio  nitorem, 
&  lucem  induces.  Vleriquetertiam  jlan- 
ni  partem  addunt  atri ,  ut  durior  majja 
fiat ,  (fi'  majorem  perfiicuitatem  recir 
piat. 

Porta  m  pricre editione  1. 4.  c.  25, 
hanc  mifturam  ira  componit:  Ita  com¬ 
muniter  ab  omnibus  fit:  Recipe  as  efi' 
triplum  fi  anni ,  ac  parum  arjenici  vel 
tartari ,  ut  liquefiant  (fi  incorporentur: 
Aliqui  fianno  triplum  aris  ,  nec  non 
parum  fiibii,  argenti  (fi  albi  pyritis  ad¬ 
dunt  :  nonnulli  plumbo  (fi  dupla  portio¬ 
ne  argenti  id  efficiunt :  ex  alio  etiam  me¬ 
tallo  (fi  aliter  temperato  fit.  Ubi  jam 
formata  fuerint,  necejfiumefi ,  ut  polian-. 
tm  Uvigentur ,  m  hoc  ut  radius  re¬ 
flexus 
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I  flexm  imaginem  rei  fecum  ferat , 

I  ffecula  imitentur^  id  quod  d  levigatione 
aptitudine  partium  maxime  dependet, 
Si  mijiura  non  fuerit  fatis  levis  ,  deme 
vel  tere ,  ut  hinc  imago  major,  illinc  mi¬ 
nor  d"  diverfa  reprefentetur.  Si  fca- 
bra  fuerit ,  rotam  adhibe,  qud  arma  po¬ 
liuntur ,  ^  polita  erunt.  Si  vitrum  fe¬ 
ceris  concavum  vel  convexum,  ne  motu 
rote  vitrum  frangatur ,  fuflum  ligni 
in  Vitri  figuram  dola ,  vitrum  ,  ne 
moveri  pojfit pice  agglutina.  Tunc 
corio  vel  linteo  d'  fmiride  ,  d'  pofiea 
pulvere  pumicis  tenui  vel  dum  ligno  ad- 
heret  fianno  calcinato  ,  ab  aurif abris 
Putty  dt5lo,  d*  tripoli ,  ac  pofiremo  fu- 
lifine ,  tartaro  d  cinere  /alicis  vel  ju  - 
niperi,  quo  maxime  nitet,  fricetur.  Smi- 
ris  terendo  ,  cribrando  d'  infundendo 
praeparatur. 

Cardan.  lib.  2.  de  variet,  cap.  57. 
ffiecula ,  chalybea  vulgo  diBa,  ex  tribus 
partibus  aris,  und  fianni  d  argenti,  d 
decmd  oSlavd  antimonii  fiunt,  Plures 
argentum  ad  minuendos  fumtus  omit- 
S  4^  tmt: 
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tunt :  alii  partem  ejufdem  'vige/imam 
quartam  addunt ,  referente  Aldro^vando 
KJdfufei  metall  l,  \ ,  c.  4.  Nonnulli  ex 
libra  una  (lanni ,  ^  aris  lie^uati  parte 
tertid  illa  faciunt ,  ac  tum  demum  un~ 
ciam  unam  tartari ,  ^  dimidiam  auri¬ 
pigmenti  albi ,  dum  fumant  coBorum, 
addunt .  Pofiea  metallum  fujum  in  Jpe- 
culi  figuram  fuper  tabula  plana  y  fumo 
refina  fccatd  calefaBd ,  redigunt, 
&  ligno  agglutinatum ,  pnmo  acpud  ^ 
arend ,  deinde  fmiride  nel  laxji  pumice, 
ac  tandem  ftanno  calcinato  la^vigant, 
Hadenus  Cardanus,  &  ex  eo  Kirche- 
rus  &  Schwenterus. 

HarfdorfFerus  tom.  i  part.  <5.  q. 
1 3.  delic.  math.  tres  quartas  ftanni,  Sc 
unam  quartam  .sris  purgati  fundit, 
ac  tum  tartari  calcinati  quatuor ,  an- 
timonii  cryftallini  fex,  antimonii  fub- 
Jimati  duas ,  olei  communis  quatuor, 
&  marchafit^  tres  uncias  recipit,  mi- 
ftifque  omnibus ,  uncias huj us  miftu- 
r?  duas  in  fingulas  praedidi  metalli 
libras  dat ,  3c  ubi  jam  evaporarunt  & 
pur- 


purgata  funt,  nonnihil  picis B^rgun- 
dic^  addit,  eaqueconfumta  materiam 
in  typos  conjicit. 

Scaliger  exerc.  82.  fecft.  5.  ita  de 
hac  miftura  :  unctas  fianni  novem  ^ 
<eris  tres  funde »  ac  tum  demum  unciam 
unam  tartari  ficcati  arfenici  albi  di~ 
midiam  adde  >  omniaque  dum  fumant 
in  igne  perfeverent  ,  in  fingendo  cfi- 
poliendo  ut  reliqui  authores  procede. 

Cornaeus  Schotto  hanc  methodum 
communicavit :  Recipe  ar^  partes  de¬ 
cem,  eique  ubi  jam  liquatum  erit ,  adde 
flanni  partes  quatuor ,  efi'  nonnihil  anti- 
monii  efi'  falss  armoniaci  ajfierge ,  ^ 
movendo  omnia  mifice  ufque  dum  peri- 
culofm  ille  fumm  ,  d  quo  tibi  cavebis, 
evanuerit ,  ^  pofiea  in  typos  conjice. 
Multo  ufu  (inquit  )  deprehendi  opti  ■ 
wam  ejfe  hanc  mifiuram. 

Nonnullas  harum  mifturarum,nec 
non  illius  generis  plures  alias ,  ut  & 
diverla  materialia  in  ufum  politur^  in¬ 
venies  apud  Birellum  1.  9.  ac.  47.  uf- 
que  ad  5  5 ,  quo  te  brevitatis  caufa  re¬ 
mitto.  S  5  Gap. 
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C  A  p.  CXI V. 

Hxc  methodus  tingendi  interio¬ 
rem  fphaerarum  vitrearum  fuperfi- 
ciem,  mutata  eft  in  aliam  ,  qua  exte¬ 
rior  earundem  fuperficies  glutinofis 
coloribus  depingitur ;  res  oppido  ju¬ 
cunda,  &  quam  frequenter  in  aedibus 
videas. 

GeJJum.  De  quo  Caefalpinus ,  in* 
ter  Latinos  authores  unicus,  qui  ejuf- 
dem  mentionem  facit  lib.  i.  c.  9.  Efi  \ 
dia  terra  pallida  glebis  lapidofis  \  epud  . 
utuntur  ad  aurichalcum  detergendum,  . 
GelTum  vulgo  vocant.  Quid  autem  r 
proprie  fit ,  id  ignorafle  mihi  videtur.  . 
Calcis  in  elegantem  ,  duram  &  per-  ■ 
candidam  lapideam ,  ac  valde  ponde-  - 
rofam  fubftantiam  uft^  fpecies  eft,  1 
maculis,  ut  in  plumbi  ftanniqueve- 
fiis ,  micantibus.  Externa  fpecie  & 
fragilitate  alabaftritem  refert ,  tale 
enim  eft  fruftum  illud  haud  exi¬ 
guum,  quod  penes  me  fervo.  In  Hi- 
^ania  fit,  atque  inde  in  Infulas  Cana¬ 
rias 
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rias  defertur ,  &  vinis  eo  delatis  albi¬ 
cantem  colorem  &  fermentationem 
tribuit ,  qua  mediante  praefcrvantur, 
cum  fine  hoc  condimento  in  exteras 
regiones  delata  in  vappam  abitura  eP 
fent. 


C  A  p.  CX  V. 

Vltramarmw.  Ita  vulgo,  utCse- 
falp.  fpeciofiffimus  omnium,  &  pretio 
aurum,  fi  non  fuperans,  certe  aequans 
color  eft.  Qui  de  lapidibus  &  colori¬ 
bus  agunt  Authores  in  univerfum 
omnes  praeparandi  rationem  docent. 
Tenerrimus  hic  color  eft,  &nifi  la¬ 
pidem  lazuli  adhibeas  omnibus  nu¬ 
meris  abfolutum  ,  irritus  erit  omnis 
labor.  Suffecerit  indice  digito  de- 
monftraffe  authores ,  qui  de  eo  fcri- 
pferunt,  omiflis  eorum  proceftibus» 
ceu  prolixis  admodum  &  taediofis. 
Boetius  de  Boot  degemin.  &  lapid. 

1.  2.  a  capite  125.  ufquead  cap.  142. 
longa  ferie  verborum  docet,  quomo¬ 
do  hic  lapis  eligendus  fit ,  (  alii  enim 
S  di  ignem  : 
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ignem  ferunt,  quos  Aldrovandus/- 
xos  vocat ,  alii  colorem  in  igne  amit¬ 
tunt)  item  qu§  calcinandi  ratio  (it, 
quomodo  vafa,  lixivia,  em plaft ra  for¬ 
tia  &  mitiora,  quibus  color  tanto  fa¬ 
cilius  extrahatur,  fiant,  &  quomodo 
lavandum  fit  extractum,  ut  colori  in¬ 
fer  vire  pofiit.  Uliimo  autem  capite 
viam  docet ,  qua  mediante  color  fa¬ 
cilius  &  fumtu  minore  extrahitur. 
Hunc  proxime  Birellusfequitur,  qui 
lib.9.  acap.  80.  ad  cap.  109.  omnes 
hos  procelfus  compendiofiore  me¬ 
thodo  defcribit.  Nonnulli  pidores 
lapidem  lazuli  tenuiter  terunt,  eoque 
/ic  trito  utuntur. 

Cap.  CX  VI. 

Lacca  coccinea.  Dubium  nullum 
eft,  quin  haec  vox  defeendat  \gummt^ 
quod  Laccam  vocamus,  &  colorem 
atque  tinduram  eandem  habet, quam 
lacca  pictorum.  Mathioluslib.  i.  in 
Diofeoridem  c.  2  5.  alferit ,  varias  elfe 
laccarum  artificialium  fpecies,  qu^ex 
fedi- 


fedimentis  div^rfarum  tindurarum 
parentur.  Una  ex  baccis  vel  apice 
pimpinell?,  ab  Anglis  vulgo  Cremefi 
C^Cremefino  {Crimfon)  did^  :  altera 
ex  baccis  vel  granis  Kermes:  tertia  ex 
genuino  Gummi  lacc^  :  quarta  deni¬ 
que  atque  omnium  optima  ex  Rrafi- 
lienfi  fit:  at  vero  modum,  quobiEC 
vel  illa  fiat,  non  defcribit. 

Sed  de  hoc^oco,  &  erroribus  ^  Ma- 
thiolo  hic  commiffis  pofthac  in  tra- 
datufpecidli  de  coloribus.  Birellus 
1.  II.  c.  59.  viam  docet  faciendi  lac¬ 
cam  ex  hoc  gummi.  Recipe  inquit 
urina  viri  libras  circiter  vigintiy  eapjue 
bene  coque  de fpuw  a  ^  adde  gummi  lac¬ 
ca  libram  unam ,  aluminis  uncias 
quinfjue  ,  omniaque  igni  committe ,  ac 
tandiu  cOque  >  donec  color  omnis  extra¬ 
rius  fit :  capto  experimento  aluminis  fac- 
charini  tantum ,  quantum  fujficere  vi¬ 
debitur^  adde-,  ^  ut  laccas  alias  cola. 

Apud  diverfos  fcriptores  diverlas 
rationes  parandi  laccas  invenio,  fed 
qu9  tantum  materia  ex  qua,  vel  men- 
ftr«k> 
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flruo  per  quod  differunt.  Nonnulli 
baccis  vel  granis  Kermes  utuntur,  (ex 
quibus  Pharmacopoei  fyrupum  fibi 
parant  egregie  tindum  )  Et  haec  qui¬ 
dem  grana  Ilex  fuppeditat,  Coccigera 
dida  ,  cujus  generis  arborem  videre 
poteris  in  horto  quodam  vici  vulgo 
the  Old-fimt  London  didi,  prope  aedes 
pefte  infedis  dicatas,  fed  qui  frudum 
nunquam  protulit. 

Alia  illius  generis  arbor  White-  haWt 
in  privato  Regif  Majeftatis  horto  fuc- 
creverat,  quam  nuperi  ufurpatores  ex 
infcitia  dejecerunt.  Alii  cochinella 
utuntur  ,  quf  vermis  eft ,  vel  mufca, 
quam  ficus  Indica  progenerat,  de  qua 
prolixe  dilTerentem  Johan.  de  Laet 
defcript.  Ind.  1. 5.  c.  3.  item  Herre- 
ram  &  Zimenem  vide.  Sunt  qui  floc¬ 
cis  tindis  utuntur ,  atque  haec  via, . 
quam  author  nofter  hic  docet,  ut 
maxime  vulgaris,  ira  omnium  optima 
eft.  Alii  lotura  &  depurgatione  utun¬ 
tur  veftium  cocco  infedarum. 

Hernandesin  hiftoria  fual.  3.C.45. 

-  de  - 


de  ratione  faciendi  Laccas  in  India 
fic  :  Ex  Nochetztli ,  id  cft  Cochinella 
nonnunquam  purpureus ,  aliquando 
coccineus  color  fit,  pro  diverfo  prae¬ 
parandi  modo. 

Exquifitiffima  omnium  ratio  eft, 
fi  in  aqua  decodionis  arboris  7ot- 
z^uatl  didi ,  addito  alumine  macere¬ 
tur  ,  &  quod  refederit  in  placenta* 
formetur. 

Quantum  ad  menftrua,  author  no- 
fier  lixivium  parat ,  ex  cinere  falicis, 
vel  alterius  ligni  mollioris.  Alii  ro¬ 
boreos  ,  vel  alterius  durioris  ligni  ci¬ 
neres  adhibent ;  quales  tamen  cunque 
adhibeantur  ,  lixivium  ne  fit  fortius, 
quam  ut  lingua  deguftatum  eandem 
leviter  pungat.  Certe  aqua  fortis  plu¬ 
rimum  in  hac  re  pofiet,  quando  in¬ 
comparabilibus  nofiris  officinis  tin- 
doriisteftibus  confiat,  quantos  Co- 
chinell^  color  progreffus  mediante 
hac  aqua  fecerit.  Id  folum  obftare 
videtur,  quod  Lacc§  hac  ratione  prae¬ 
parat^  ,  &  aeri  expofitg ,  vel  madefa- 
dse, 
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dx,  colorem  fu um  amiffurae  elfent, 
diffluente  fale  :  fed  etiam  huic  malo 
forte  remedium  adhiberi  poterat,  ex- 
tradione,  vel  ablutione  falis,  citra 
detrimentum  coloris.  Exemtionem, 
praecipitationem ,  colaturam  ,  &  ex- 
ficcarionem  laccarum, &  coloris  quod 
attiner,  eodem  fcriptores  omnes  pede 
procedunt.  Poftremo  illud  addam, 

lapides  calcarios  imbibendo  humorem 
citius  exhccarequam  lateres,  id  quod 
conflans  pidtorum  &  excodorum  in 
exficcando  praxis  fatis  confirmat. 
A  ntea  quam  plane  ficcetur  Lacca ,  in 
globulos  illam ,  vel  ligneo  (  non  fer¬ 
reo  qualicunque  )  cultro  in  quamvis 
figuram  formant,  vel  fi  ita  vifum  fue¬ 
rit,  exemplo  pidorum  fulcis  in  lapide 
fadis  illam  committere  pofTunt. 

c  A  p.  cxvir. 

Orientalis.  Saline  ef  the  Levant^ 
vel  ut  author  nofter  habet  Pilatro  di 
Levante.  Vocem  Pilatro  apud  Italo¬ 
rum  neminem  invenio.  Expofitio- 
nem 


nem  ejus  provedae  aetatis  operario 
Moranenfi  debeo .  qui  addebat ,  eiTe 
falis  genus,  excradum  ex  fpuma  ma¬ 
ris  ,  &  extremo  calore  regionis  coa¬ 
gulatum.  Ac  nomen  quidem  Mw, 
&  modum  generationis  ejufdem  ab 
alio  etiam  operario  accepi ,  fed  expo¬ 
litionem  vocis  ab  illo  folo, 

c  A  P.  cxviir. 

Birellus  hanc  laccam  ex  ligno  Bra- 
lilienfi  ita  parat :  Primo  tinduram  ex 
Boccis  extrahit;  poBea  recipit  libram 
unam  ligni  difledti  ( melius  effet  con¬ 
triti;  &  lixivium  ad  confumtionem 
latitudinis  unius  digiti  coquit ,  colar, 
&  colato  liquori  addit  unciam  unam 
gummi  Arabici ,  pulverati ;  Inde  co¬ 
laturam  omnem  ad  confumtionem 
dimidii  digiti  recoquit,  &  utrumque 
liquorem  bacillo  mifcet,  adhibendo- 
que  manicam  Hippocratis  procedit 
ut  antea. 

C  A  P  CXXIV. 

Elegans  rubrum  rofeum  :  RoJtchkr&. 
Porta  1. 6,  c.  9.  Rofaclerum  vocat*  at- 
que 
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que  hanc  praeparandi  rationem  docet: 

Denas  cryjiaUt  libras  in  oUam  injici~ 
to,  ubi  optime  licjuefablum  noveris ,  im^ 
mergito  libram  minii  optimi  ^  cUmiJiatis 
vicibus  ^ferreo  veru  e^uam  citijjimere- 
mifcendo',  nam  fui  pondero  fit  at  e  facili 
in  fundum  confidet-,  ubiremifum  no¬ 
veris  ,  ex  ollula  inftr  ument  is  ferreis  ,  ad 
id  aptis ^  evellito ,  in  aepuam  mergito^ 
idque  tertio  repetere  ne  pigeat :  mox  fu- 
pray  aris,  in  calcem  redatti,  uncias  quin- 
que,  admifeeto  eoioris  flagrantijfimi  cin* 
nabarim,  maxime  exagitatum  tribus 
horis  conquiefeere  fnito.  Ubi  id  feceris, 
fianni  vitri  fuperaddito  ternas  uncias, 
fine  intermiffione  remifeendo ,  flori- 
diffimum  rofe  colorem  in  vitro  perff  i- 
ciesy  quo  exornando  auro  uti  poteris.  Hoc 
tamen  modo  poteris. 

c  A  p.  cxxvr. 

Quomodo  fulphur  alia  ratione  fi¬ 
gatur,  capite  1 29.  docet.  A lium  pro- 
celTum  ,  fed  multo  quam  hunc  magis 
prolixum  Birellus  1.  i.  c.  50.  deferi- 
bic. 


f  bir.  Atqui  fulphur,  ca  ratione  prae- 
f  paratum  ,  facile  una  cum  fale  armo- 
r  niaco  fublimatur.  Nemo  eorum,  qui¬ 
bus  cum  ego  verfatus  fum,  iftiufmodi 
fixationem  fulphuris  probat ,  qualem 
,  Helmontius,  ftenim  in  fuo  de  ele¬ 
mentorum  mifiura  ,  nofie  fefe  viam 
inquit,  qua  mediante  fulphur  quo- 
modocunque  dilTolutum  reducatur 
in  pulverem  terreftrem  fixum.  Quem 
hic  pulvis  in  arte  vitraria  ufum  ha¬ 
bear,  author  nofter  nullibi  docet. 

Gap.  C  X  X  I  X. 

Ruhrum pelliAcldum.  Libaviusl.  2. 
trad.  I .  c.  5  5  conjedurando  hunc  ex 
auro  colorem  quafi  acu  tetigit,  his 
verbis :  In  ea  fum  fent  entia,  dtinliurd 
Yuhrd  auri ,  in  licfuorem  'vel  oleum  dijfo- 
luti,  ^  (pecialiter  d  cryflaUo  Rubinum 
haud  incommode  formari  pofe  :  cu}us 
fuas  conjedurae  hanc  rationem  alTi- 
gnat ,  quod  Rubini  frequenter  in  lo¬ 
cis,  ubi  aurum  adeft,  inveniantur,  id- 
eoque  confentaneum  fit  aurum  ibi- 
d«m  degenerare  in  hanc  gemmam. 

Ca  p. 


c  A  p.  c  X  X  X  r. 

Vitriolum  Veneris-  Glauberus  I.  2. 
farni  philofoph.  compendiofam  hanc-i 
viam  demonftrar :  Spiritus  falu  armo-^ 
niaci ,  beneficio  free^uentts  ignit  tonis/ 

refintliQnts  calcinato^  afisfm ,  hora: 
unius  fatio  coeruleum  colorem  extrahit 
hunc  diffoluto  are  decania  ,  ^  loco  fi-^ 
gidocommitte>  ^  'uitriolum  dabit  longef 
elegant ijfimum.  Crollius  in  fua  Bslii.f' 
Chym.  praeparationem  hujus  medi-> 
cin^  optime  defcribit.  Beluinus  c  17.^ 
hanc  viam  commonftrat:  Cuprum  cal->- 
cinatum  ,  (i ve  fcjuamas  cupri  reduc  in  ’■ 
pulverem  fubtilem  ,  cjuemin  aceto  di[lil-l 
lato  per  diem  naturalem  digere.  'I‘mSlum'f‘ 
acetum  per  inclinationem  effunde : 
aliud  reajfunde  toties ,  donec  non  tinga  ’ 
tur  amplius.  Depletiones  filtra.,  (f^tres' 
partes  fac  evaporare ,  veldifiiUa  ,  quod-  ^ 
que  relinquitur  in  fundo  vafis  ,  ponatur 
in  locum  fri^dum  ,  fic  generabitur  vi-  1 
triolum  viride^  obfcurum. 


Sti  LLATI  Cl. 

;  TToc  vitri  genus  Sereniflimus  Prin- 
^  ^  ceps  Rupertus  primus  ex  G^rma- 
ma  in  AngUam  RegieMaje- 

ftat.  exh,bu,t,qu5  iHud 
CoUegioGreihamefij;  communicavit. 
Statim  a  focietate  delegatus  eft  Com- 
mijarm,  qui  de  eo  quod  fequitur  re- 
P™’’'''"'*<-oejufdem focieta- 
tis,  quod  ad  hanc  rem  attinet ,  confi- 

-patum,  &  eSdem  confentientehuc 
tranfcriptum  atque  publicatum  eft- 
-id  quod  tanto  magis  defideravi ,  im 
^<^^0  “afia  procedendi  ra- 
Ho  .dea  &  exemplar  elTetcujufcun- 
que alterius  experimenti.Itaae-  i66i 
Societati  retulit  nn.  p, _  ' 


vitro  conflant  viridi ,  bene  purga¬ 
to;  ac  nifi  metallum,  ut  vocant,  probe 
excodum  fit,  nullius  pretii  funt ,  fed 
crepant  frangunturque  flatim  atque 
in  aquam  decidunt. 

Optima  ratio  faciendi  ifliufmodi 
vitra  haec  eft,  ut  virga  ferrea  nonnihil 
metalli  ex  olla  affumas ,  &  immediate 
in  frigidam  flillare,  ac  tantifper  ibi 
jacere  permittas,  donec  refrigefcat. 

Si  metallum  nimis  ferveat ,  flilla 
vitri ,  ubi  in  aquam  deciderit ,  dubio  : 
procul  crepabit  &frufl:illatim  dilfiliet. 
Quodcunque  vitrum  in  aqua  fine  . 
crepitu  ,  donec  refrixerit ,  perdurat,  , 
id  certo  bonum  eft- 

Exercitatiflimus  operarius  debi¬ 
tum  caloris  gradum  ignorat ,  nec  w 
quidquam  effedurum  fefe,  quod  exa-  • 
men  fuflineat,  promittere  audet,  plu-  • 
raque  dum  fiunt  pereunt;  quando»- ■ 
que  duo,  quandoque  tria,  prius  quam  f 
unum  fuccedat.  ^ 

Nonnulla  quafi  frigore  diffiflafa-  - 
tifcunt,  non  dilToluto  corpore.  Alia^ » 
dum  I 


dum  adhuc  minus  vel  magis  fervent, 
fine  magno  crepitu  in  frufta  dirum- 
’  puntur:  aha  cum  magno  ftrepiru,  non 
I  muito  poftquam  deferbuerunt :  alia 

i  nequefranguntur,  neque  crepant,  an- 

:  ^“3m  plane  refrixerunt ;  alia  dum 

'1  in  aqua  funt,  integra  manent,  &  fpon- 
I  te  lua ,  non  fine  magno  ftrepitu  dilTi- 
liiunt,  ftatim  atque  ex  aqua  prodie- 
I  tunt :  nonnulla  poft  horae  unius  fpa- 
•  tium  Alia  ubi  per  dies  vel  feptima- 

nas  aliquot  perdurarunt,  nullo  tan- 
i^ente  dirumpuntur. 

Si  vitrum  iftiufmodi  aliquod,  dum 
!Wt,exaqua exemeris,  pars  colli 
tenuior,  A:  quicquid  a  collo  filide- 
pen  et,  &  in  aqua  fuit,  in  minutas 
partes  decidet,  falvo  manente  cor- 
pore  ,  utut  cavitates  non  minores. 

quam  quod  dilTiliit,  habeat.  ^ 
Quodcunque  in  aere  ^  filo  depen- 

Jens,  vel  in  folo  jacens  refrigefcit,  ean- 
lem  per  omnia,  quam  vitrum  aliud, 
oliditatem  Src.  acquirit. 

Vitri  fiilla  in  aquam  decidens, cum 
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exiguo  quodam  fibiloftrepit,  corpus 
ejufdem  per  exiguum  aliquod  fpa- 
tium  fervet,  plurefque  ab  eodem  vel- 
ut  crepitantes  fcintill?  erumpunt, qui¬ 
bus  mediantibus  fubfilit  &  movetur: 
complures  etiam  ab  eodem  ubique 
bullae  in  aqua,  dum  refrigefcit,  afcen- 
dunt.  Quod  fi  aqua  decem  vel  duo¬ 
decim  pollicum  profunditatern  ha¬ 
beat  ,  bullae  antea  quam  fuperficiem 
aquae  attingant,  evanefcunt ,  eoque 
cafu  nihil  praeter  exilem  fonum  ob-  - 
fervare  licet.  ^ 

Exterior  vitri  ftillaticii  fuperhcies 
aeque  ut  aliorum  vitrorum  glabra  &  i 
laevis;  vitrum  vero  ipfum  intus  fpon- 
giofum  &  cavernis  puftulilque  ple¬ 
num  eft. 

In  fundo  maximam  partem  orbi¬ 
culare  ,  margaritifque  pyriformibus 
nonabGmile  eft,  &  in  collum  oblon¬ 
gius  terminatur ,  ita  ut  nulla  ex  his  vi¬ 
tris  direda,  fed  maximam  partem  in¬ 
curva,  &  in  exiguas  plicas  atque  arcus' 
finuata  fint ,  ac  tandem  a  collo  in  exi¬ 
guum  apicem  delinant»  ]Maxi-i 
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1  hoc  cafu  tantum  recuperare  licet,  id- 
‘  ^  que  mediante  plumbo,  quo  purga- 
3  tores  metallorum  fimul  &  qui  exa- 
■minipr^funt  utuntur,  nec  eftprae- 
:  ter  argentum  ullum  aliud  metallum, 

:  quod  in  terta  defcendat.  Altera  hu¬ 
jus  accidentis  ratio  elTe  poteft,  quod 
;  plumbum  in  poros  ollarum  fefe  infi- 
•  nuans,  &  fenfim  prorepens ,  ac  gravi- 
itatcac  pondere  corporis  fui  fundum 
:  oIl$  pertranfiens  foramina  poft  fe re- 
ihnquit,  per  quae  metallum  effluat. 

Author  norter  nullam  hyacinthi 
ex  vitro  plumbi ,  nec  vitri  ftanni  vel 
cupri  mentionem  fkit  ,  fupplente 
hunc  defedum  Porta  lib  6.  cap.7. 
ubi  haec  leges :  Hyacinthum  effindere 
Jaw  pulchrum  ,  nec  d  vero  admodum 
^ijjimdem.  Fmit  oUa  &  dura  pium- 
hum  immittatur  ,  ac  vitrariorum  for¬ 
naci  ipt  accommodetur ,  immoreturque 
per  aliquos  dies,  fic  plumbum  in  vitrum 
vertitur,  hyacinthinum  colorem  imi¬ 

tabitur,  &  cap  9.  Jefiaceo  vafeigni 
durabili  conjicito  ftanni  libram  ftito 
cale- 
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calefiat  &  lique fcat,  &  njitrariorumw 
fornaci  in  afiu  flammarum  accommo¬ 
detur  ferreis  forflcihus  ,  triduo  vel  qua-- 
triduo :  fofl  amoto  &  frigefa^o  vafe  ' 
fi-angatur,  &  in  fuperfiae  vitrum  in¬ 
venies  crocei  color ssy  turbidi,  &  fi  diu¬ 
tius  in  igne  fiet  erit ,  evadet  perfeBius,.'. 
nec  melius  in  hoc  genere  cognovimus  ,  i 
multis  qude  experti  fumus.  Sed  in  pul-  '■ 
verem  rite  redaBum  injici  oportet ,  quodA- 
non  folum  pila  &  molis  Jed  porphyretico 
lapide,  uti  opus  erit.  Si  flagrantius  eve-4. 
nerit ,  vitrum  addendo  diluemus,  ^fil¬ 
ialius  conficiendi  modus  amicis  refer-  '' ^ 
vatus.  Sint  novem  partes  (i anni  com-^  i 
bufi-i ,  fiptem  plumbi,  bina  cinnabar  is 
ferret ti  vocati  Hifianici  &  t artari  pars 
dimidia  Japidis  (anguinei  fmplex,  nry. 
bripiBorum  quarta^ageut  ficis.  Devi--. 

iro  cupri  I.  <5.  c.  7  lic.  Argentumr 
validd  dijfolves  aqua ,  ^rojeBis  m  aquas* 
areis  lamellis.^  harebit  iilis',  coUeBum 
exficcatum  vafe  fiBili  vitrariorum  for-'^ 
naci  accommodabis.,  non  enim  multo  die-)., 
rum  Jpatio  in  (maragdum  convertitur X 
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4  Sic  aliis  metallis  ■fericulum  v^^obis  Ye~ 
)  lego^  fat  erit  nobis  viam  aferuijfe  in- 
'  ^^Jlig^JJs. 

Cav.  LXXII. 
SmaltipBorum  coerulei:  Hujus com- 
j  pofitionem  nullibi  apud  fcriptores 
'iinvenia,  fed  ab  honefti  nominis  vi- 
;trario  edoftus  fum ,  ex  zafFera&d- 
:  neribus  Tmegmaticis  Timui  calcinatis 
'  illud  in  fornace,  ejufdem  cum  vitra- 
:  ria  formas  fieri, idque  a  fe  in  Germa- 
I  nia  faft um  efle.  Sed  de  hoc,  omnique 
'lalio  naturali  &  artificiali  colore  in  tra- 
jdtatu  huic  rei  fpecialiter  dicato. 
Aurum  impedit  effervefcentiam  vi- 
'|#ri :  Eadem  ratione  fi  parum  olei  vel 
ifeviin  ollam  bullientis  faccharimife- 
jris,  non  exundabit,  utut  cum  impetu 
ifurfum  feratur. 

Gap.  LXXIV. 

Hsc  cryftallum  colorandi  ratio 
veram  &  naturalem  methodum  de- 
'Wnonftrat,  qua  opalus,  achates,  jafpis, 

K  '2-  chry- 
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chryfolitus,  oculus  cati,  marmor  &c. 
varietatem  colorum,  cjuam  poffident,. 
acquirunt;  nimirum  ab  exhalatione 
mineralium ,  qua  praeexiftens  materia 
lapidis  aEcitur,  haud  fecus  atque  cor¬ 
pus  cryftalli  ab  auripigmento  ignium ' 
vifufeitato  &  adafto  vario  colore  tin¬ 
gitur.  Quod  fi  materia  lapidis  pri-  i 
mo  liquida ,  ideoque  tindurae  capax, , 
iftiufmodi  matricem  vel  alvum  habet, 
ex  qua  exhalatio  fimplex  procedit,  : 
fimplex  quoque  &  uniformis  ille  co-  i 
lor  erit;  fi  varia,  color  quoque  pro  di-  i 
verfitate  afeendentis  vaporis  vanus : 
erit.  Veritas  hujus  rei  frequenti  ob-  ■ 
fervatione  in  lapidibus  tranflucidis 
majoribus  confirmatur,  quorum  pars 
naturali  colore  tinda  ,  pars  ab  omni 
colore  vacua  eft,  ^  infiar  glaciei  tran- 
fparet :  ut  jam  univerfus  lapis  aquae  i 
congelatae  fpeciemrelerat,  cujus  pars 

priino  congelans  acceEonem  coloris 
fenfit,  reliqua  non  item  ,  id  quod  in 
amethiftis  frequentius  quam  gemmis 
aliis  videre  eft ,  quorum  nonnulli  ali¬ 
qua 


1 
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i  qua  fui  parte  colorati  funt ,  nonnulli 
!  colore  vel  plane  vacant,  vel  cenis  lo- 
I  cis  diverfos  colores  referunt ,  quod 
I  aliis  etiam  quandoque  gemmis  evenit. 

C  A  p  LXXV. 

Smaragdos  imitari  fojje,  &c.  Nihil 
I  hic  quod  alicujus  momenti  fit,  tan¬ 
tum  inventa  fophifmati  vel  fraudi  via 
eft.  Coererum  ,  quandoquidem  ars 
perfede  imitandi  gemmas  inventori 
plus  lucri  allatura  efret ,  quam  adul¬ 
terina  alia  quaevis ,  idque  fine  aliquo 
forte  hominum  damno ,  imo  fi  Chy- 
micis  credimus,  cum  magno  eorum 
emolumento;  cumque  illa  ars  legibus 
quod  ego  fciam  obnoxia  non  fit,  nifi 
aurifaber  gemmam  adulterinam  pro 
vera  vendat;  mirum  non  eft,adconfe- 
quendum  hunc  finem  adhibita  effe 
tot  remedia  pallarum  ,  duplicatio¬ 
num,  foliorum,  tindurarum  in  fun¬ 
do  ,  aliarumque  compofitionum  & 
artificiorum ,  quorum  maxime  ge¬ 
nuina  &  naturalia  videntur ,  quae  au- 
R  5  thor 
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thor  nofler  profert.  De  fraude  in  du¬ 
plicando  Ferr:  Imperatus  lib.  20. 
c.  14.  refert :  Mediolanenfis  quidam 
gemmarius  fmaragdum  vendebat  du¬ 
plicatum  novies  mille  ducalis,  &  fraus 
diu  latuit. 

Chymici  his  pallis  peculiare ,  fed 
barbarum  nomen  impofuerunt,  quod 
nullibi  praeterquam  apud  illos  inve¬ 
nias:  Amaufa  vocanh  ita  Libavius,  Jo- 
hannes  Ifaacius:fed  Glauberus  Amaur 
fas :id  utrum  a  Mufaico  (non  Mofai- 
co,  ut  VolTius  in  glolTario  fuo  prolixe 
demonftrat)  derivetur ,  determinare 
non  aulim  :  etymon  certe  probabile 
admodum  eft  :  etenim  Mufaicum 
opus  Hermolaus  Barbarus  ita  defcri- 
bit :  {JHufivum  opus,  cfuod  'vulgo  Mu- 
facum  %;ocant ,  tejfulatum  lapiUis  'va¬ 
riorum  colorum ,  ex  queis  arte  compofitis 
^  coagmentatis  omne  genus  imaginum 
redditur.  Haec  opera  antiquitus  ex 
varii  generis  &  coloris  fruftis  marmo¬ 
reis  in  figuras  animalium  formaban¬ 
tur  ,  interpofito  nonnunquam  auro, 
ut 
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Ut  ex  Plinio  l.  36.  c.  i.&:  Senecaep.85. 
apparet.  Philander  in  V itruvii  lib.  7. 
c.  T.  meminit  reliquiarum  pavimen¬ 
torum  qiiorundam,  quas  ipfe  viderat, 
in  quibus  teflellatum  marmor,  craGTi- 
tie  minoris  fabas ,  fub  variis  coloribus 
pifcium  aliarumque  rerum  effigiem 
accurate  aemulabatur.  Nunc  in  lo¬ 
cum  marmoris,  aliorumque  lapidum 
fucceflit  vitrum  tindum.  Libaviusin 
fuo  fyntagmate  ait.  Saracemcis  ait' 
thorihas  terra  Saracenica  'vocatur.  Sed 
paftas  &  amaufa  inter  fe  confundit. 
Verum  eff,  fi  genus  refpicias,  alterum 
ad  alterius  naturam  quam  proxime 
accedit,  in  eo  tamen  differunt ,  quod 
paftae  cryffallo  praeparata ,  &  cum 
modico  vitri  rniffa  conflant ,  &  in 
pelluciditatem  gemmae  elaborantur: 
ied  encaufta  vel  amaufa  plumbum 
calcinatum  &  fbnnum  pro  bafi  ha¬ 
bent,  a  quo  ob  magnam  ejufdem  in- 
gredientibus  admiftam  copiam  opa¬ 
citatem  ,  corpus ,  &  foliditatem  acci¬ 
pit,  Glauberus  furni  philofi^  lib.  4. 
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putat  cafu  inventas  effe  paftas ,  ab  iis, 
qui  igne  vehementi  calcinata  corpora 
reducentes,  eadem  in  vitrum  conver¬ 
tunt,  &  ex  Ifaaco  Hollando  addit,  ex 
metallis  vitrificatis  &  reductis  no¬ 
bilius  metallum  produci  ,  ab  auro 
nempe  tinduram  ,  ab  argento  au¬ 
rum  ,  &  ab  asre  argentum  &c.  &in- 
figne  vitrum  ex  metallis  fieri  polTe,  fi 
crucibula  fatis  valida  adeffent.  Quic- 
quid  porro  pluribus  verbis  profequi- 
tur,  prsEparationem  cryftalli,  ejuf- 
demque  elFormationem  &c  tinduram 
concernens,  nil  nifi  vulgare  eff. 

C  A  p.  Lxxvr. 

Hartmannus  in  praxi  Chym.  hanc 
peculiarem  viam  praeparandi  cryftal- 
lum  pro  gemmis  habet:  inquit 

tdYtaYi  uncii£  dua  in  aejua  fol^vantuYi 
hoc  pondo  unum  cincYis  fagi  ut  cinevi 
capella  fat  limilis  ^  humedletuY :  inde 
globuli  in  magnitudine  pomoYum  fov- 
mentuY,  ex  fucentur^  in  olla  opeYculo 
conte6la  y  in  fornace  figuli  exurantur: 


ita  enim  globuli  aliquantulum  coUtque- 
fcent  j  fibiquein^vicem  adharebunt :  hi 
itaque  fubtilijjime  conterantur^  (df  lixi¬ 
vium  ex  eis  faretur :  hoc  in  falem  uf- 
que  coaguletur ,  in  hoc  lixivio  cry~ 
j  Jialli  toties  tamdiu  exflinguantur^ 
donec  intra  digitos  conterere  fojjis  :  hoc 
fera5ioy  de  fale  in  vafe  reliBo  aliquid  fer 
folutionem ,  coagulationem  ,  calcina  • 

I  tionem  toties  refurgetur  ^  donec  nulla 
amflm  feces  in  Jolutione  comf areant. 
Eodem  modo  etiam  (alem  tartari^  ex 
t artaro  albo  fraf  aratum .  toties  fer  fo¬ 
lutionem  ,  coagulationem  fufionem 
debes  furgne  donec  ab  omnibus  fecibus 
fit  mundus^  (i;’ in  igne  nonamflius  flre- 
fet.  Recipe  hujus  falis  t  artari  partes 
duas  ,  falis  fracedentis  praparati  par¬ 
tem  unam  :  hac  invicem  fiant  fluida, 
habebis  materiam  ,  quee  omnes  colores 
totius  mundi  recipit ,  gemmis  orien¬ 
talibus  fimilts apparet,  AuthoresChy- 
mici  plerique  omnes  cryftallum  hac 
latione  prxparant  :  nonnulli  aceto 
vini  utuntur,  aquae  limpidae  loco.  Ex 
R-  J  iis, 
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iis ,  qu3B  de  vitris  ftillatitiis  poftea  di¬ 
cturi  fumus,  facile  eft  difcernere,qU3t“ 
nam  optima  ratio,  ideoqiie  fequenda 
fit :  &  optima  procul  dubio  hsc  erit, 
Iit  eandem  forti  lixivio  reftinguamus. 

Paftae  e^em  qua  vitrum  ratione 
conficiuntur ,  nifi  quod  hoc  metallo 
cryftallino ,  illae  cryftallo  praeparata 
confiant,  adhibitis  iifdem  utrobique 
coloribus  ,  ideoque  Porta  vitrum 
fuum  tin^um  ,  amethifii,  rubini  &c. 
nomine  dignatur;  periculum  fieri  po¬ 
terat  in  adamante  nofiro  Anglico ,  ut 
qui  cryfiallo  durior  puriorque  eft. 

C  A  p.  LXXVir. 

Boetius  de  Boot,  infignis  de  re 
gemmaria  (criptor  ,  de  fmaragdo  ita 
habet ;  Omnibus  fere  modis  adulterari 
fmaragdi  pojfunt:  nobilior  modus  fit  cry- 
flaUo,  'vitro ,  filicibus  calcinatis , 
fufis ,  fi  iis  exigua  c^uantitas  minii  ad- 
jiciatur.  Ita  ego  praftantes  feci,  Alii 
ces  ufium  in  tenuiffimum  poUinem  reda¬ 
rium  addunt ,  adjelld  croci  ferri  dimi- 


diato  pondere,  ac  fex  horarum  (patio 
■  coquunt  j  ac  vas  per  Je  refrigerari  Ji- 
'  nunt^gemmam^pue polit urcs  committunt, 

'  Si  txaSle  c^uis  operatm  fuerit ,  yimeri'- 
canis  omnino  fi  miles  efficiet  fmaragdos. 

'  Garcias  ab  Horto  eofdem  in  Bala- 
I  guata  &  Bifnager  ex  fragmentis  vitri 
I  majoribus  egregie  coloratos  &  prae- 
]  grandes  fieri  tradit.  Dalechampius 
I  putat  jafpidem  addendum  effe.  Bi- 
I  rellus  lib.  8.  cap.  9,  10.  &c.  eandem 
»  quam  author  nofter  compofitionem, 

3  aliafque  plures  tradit.  Aliter  etiam 
>  ex  minio  &  aeris  fquama  fit,  cap.  5. 

I  ut  hic  cap.  78.  Hartmannus  varias 
I  rationes  tradit,  ac  prior  quidem,  quae 
1  anima  lunae,  folis  &  cryftalli,  nec 
t  non  modico  falis armoniaci  fit,  ob- 
I  fciira  efl: ,  &  intelligi  non  poteft  : 

^  eunda  ex  unciis  quatuor  minii ,  dua- 
!  bus  cryftalli  praeparatae,  &  drachmis 
1  duabus  auri  fit.  Tertia  aere  calcinata - 
i&in  pollinem  redado  conftat,  ad- 
I  dita  duplici  quantitate  arenae  vitra- 
iris,  omnibufque  per  dies  quatuor 

K  6  igng  . 
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igne  vehementi,  acti^ndem  per  diem 
dimidium  vehementtflimo  excodis. 
(Quarta  cryftallum  ipfius  praeparatam, 
&  aeris  modicum  recipit,  eaque  ma* 
teria  ollae  ad  medietatem  ufque  adim¬ 
plentur  ;  inde  per  fex  vel  feptem  ho¬ 
ras  leni  igne ,  &  poftea  vehementi  li¬ 
quatur  ,  ignis  aufertur ,  &  olla  con- 
frada,  quicquid  intus  eftplumbifpu- 
ma  obdudum  ,  ab  heterogeneis  pur¬ 
gatur  ,  &  fmaragdus  apparebit  ele¬ 
gans  ,  qui  in  frufla  dilfedus  debite 
praeparandus  eft.  Sed  non  eodem 
femper  modo  fuccedit  hoc  negotium, 
&  aere  opus  eft  fereno.  Quare  au¬ 
gendo  dofin,  ollas  adhibet  quatuor, 
&  una  eademque  opera  diverfi  colo¬ 
ris  fmaragdoS)  alios  aliis  praeftantiores 
producit.  In  primam  ollam  fcrupu- 
lum  unum  aeris;  in  fecundam  fcrupu- 
losduos;  in  tertiam  drachmam  unam; 
in  quartam  drachmam  unam  cum  di¬ 
midia  recipit:  atque  hic  fubfiftit ;  fi 
enim  plus  aeris  addas,  vitrum  minime 
tranfl ucidum  erit.  Idem  procelTus  in 
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jafpide  &  topafio,  addito  croco  Mar- 
I  tis,  &  in  faphiro  addita  zafFera  locum 
!  habet- 

Sed  in  hac  compofitione  Mars  Ve¬ 
neri  fuae  neque  corpus ,  neque  fplen- 
dorem  dat.  Cardanus  de  var.  lib.  lo. 
c.  52.  hunc  colorem  ex  lapidibus  flu¬ 
viorum,  in  albedinem  calcinatis,  & 
cum  aequali  quantitate  minii  in  cru- 
cibulo  mixtis  &  liquatis,  bis  repetito 
opere,  producit :  fed  h$c  procedendi 
ratio  plane  obfcura  eft. 

Ifaacus  affirmat,  vitriolo  id  fieri 
calcinato ,  &  refiduo  calcis,  primo 
aqua  faisS  ,  &  poftea  recenti  limpida, 
urrinque  calida,  fubadis,  qua  ratione 
effedium  reddunt  longe  quam  antea 
majorem,  &  facilius,  magifqueper- 
fede  liquefcunt. 

Seneca  epifl.  9 1 .  Democritum  ait 
invenifle  rationem  vertendi  lapides 
in  fraaragdos:  Sc  Plinius  1.  57.  c.  12. 
tradit ,  exftare  in  feriptis  authorum 
diverfas  rationes  tingendi  cryftallum, 
colore  fmaragdi ,  aliarumque  gem- 
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marum  »  quae  omnia  ab  iis  quae  I.  56. 
c.  26.  de  vitro  obfidiano  &  myrrhi- 
no  diverficolore  dida  funt  fortaffis 
non  longe  abeunt. 

C  A  p.  LXXXI. 

Bapt.  Porta  topafium  ita  fingit: 
fingulas  vitri  hhras  quarta  uncia 
pars  ferrei  croci  remifcetur ,  atque  addi¬ 
tur  tantillum  minii ,  ut  nitidius  rutilet^ 
ad  fingulas  libras  tres  minii  uncias 
addemus  :  fed  primo  inditur  minium 
poji  crocum.  Bootius  hxc  tranfcri- 
bens,  exauthorenoftro  hascfubjun- 
git, adjiciens :  FacpoUinemex  are  u- 
Jlo^  cinnabari  nativo-,  ac  cry fallo,  qua¬ 
druplumque  fianni  ufli  adde ,  fuforioque 
vafi  ex  terra  fortifimo  inde,  fornacique 
committe  per  diem',  fed  non  fit  ignis  ve^ 
hemens,  ac  femper  eodem  gradu  perma  • 
neat,  facile  enim  fluit  pulvis  pradiElus. 
Birellus  hoc  ultimo  proceffu  utitur, 
mutato  cinnabari  in  minium ,  fed  re¬ 
tentis  iifdem  verbis,  ita  ut  Bootius 
haec  Birello,  Birellus  Portae  debeat. 

Hart- 
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'  Hartmannus  &  Libavms  cerufTse  un- 
:  cias  tres,  cryftalli  prasparatf  dimidiam 
1  adhibent.  Author  (^uadvtg.  ehym,  fal 
I  ftanni  in  ufus  topafii  facit. 

C  A  p.  L  XXX  II. 

Porta  chryfolithum  ita  ementitur; 
i  uVt  Upafium  effeceris,  addito  plufculum 
\  iSris ,  ^oc ,  ut  alii^uantilpev  njireat', 

I  nam  chryfolithus  d  topaffo  non  niji  quod 
j  nitidius  niteat,  differt.  Claveus  argen¬ 
tum  vidit  per  duos  menfes  in  fornace 
vitraria  calcinatum  ,  cujus  pars  duo¬ 
decima  vitrum  reddebat  citrinum. 

C  A  p.  LXXXV. 

Glauberus  faphiri  colorem  fingit 
marchafita  argenti  in  aqua  Regis  dif- 
foJuta,  &  liquore  filicum  praecipitati 

C  A  P.  xc. 

Ex  auro  colorem  rubrum  admiran¬ 
dum.  Chymiftg  menftruis  fuis  au¬ 
ream  ex  auro  tind;uram  promittunt: 
ego  non  infirn^  conditionis  Chymi- 
cum 
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cum  audivi  depofito  haud  levi  pi¬ 
gnore  offerentem,  redudurum  fefc 
in  pauca  numero  grana  omnem  auri 
quantitatem  ,  quam  extradaab  illu- 
ftri  ejufdem  profeffionis  viro  vel  opti¬ 
ma  tindura  continerer :  fed  oblata 
conditione  nemo  utebatur,  ut  jam  in 
hoc  proceffu  aliquid  deperiiffe  ne- 
ceffefit.  Certo  novi ,  aurum  aqua 
Regis  diffolutum  ,  cutem  tingere  fa¬ 
turo  purpur^  colore  ,  idque  per  dies 
aliquot,  &  magnam  aqu^  copiam, 
affusa  hac  folutione,  eodem  colore 
tingi.  Glauberus  egregium  faphiri 
colorem  eidem  tribuit ,  filiqilore  fi¬ 
licum  praecipitetur.  Tindura  argenti 
coeruleum  colorem  non  exhibet ,  fed 
album ,  tefte  omnem  exceptionem 
fuperanteauthoritate  Dn.  Boylaei,  in 
experimentis  fuis  phyfiologicis  p.  6o. 
ideoque  jam  antea  dixi ,  coeruleum 
colorem  procedere  ab  ^re ,  cui  ar¬ 
gentum  admiflum  fit. 

Ex  granato  Boh€mico-'^oet\ns  de 
Boot  albrmat ,  granatos  Bohemicos 
colo- 


'  colorem  in  igne  fuum  fervare ,  id 
'  quod  aliis  fere  omnibus  datum  non 
eft ,  ideoque  Bohemici  ad  hos  ufus 
»  optimi  funt:  calor  tamen  vitrariae  for- 
'  nacis  colorem  eorundem  abfumit, 

'  quem  in  igne  ordinario  fervant. 

c  A  p.  xcr. 

CeruJJam  tritam.  Auihor  nofterin 
[  praeparando  faccharo  Saturni  duabus 
'!  viis  utitur,  una  quae  mediante  ceruf- 
Ij  fa,  altera  qu^  lithargyrio  fit;  ca^.  123. 

\  hic  faccharum  calcinat,  &  ex  faccharo 
►  calcinato  novum  faccharum  produ- 
•  cit.  Chymiftf  communiter  minio, 

:  nonnulli  plumbo  calcinato  utuntur: 
i  fed  omnes  eodem  tendunt.  Obfer- 
i  vatum  tamen  eft ,  a  minio  majorem 
I  falis  copiam  prodire,  neque  id  mi¬ 
rum,  majorem  enim  quam  alia  omnia 
calcinationem  expertum  eft.  Omnes 
folo  vini  aceto  diftillato  utuntur:  Be- 
guinus  tamen  phlegma  ejufdemfub- 
ftituit,  ad  quf  jure  Commentator, 
Deleatur.  Duo  hic  notabo;  i.  Multo 
melius 
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melius  &  minus  fumtuofuni  efle,  fi 
recenti  femper  minio  acetum  affun¬ 
das  diftillatum,  quam  fi  illi,  quo  ufus 
cs  antea  :  vilius  enim  efl:  minium  ,  & 
quicquid  eidem  boni  facchari  ineft, 
prima  ftatim  vice  extrahitur;  ut  ta¬ 
ceam  compendium  aceti  fieri, id  quod 
in  emolumentum  operatoris  cedit. 
z.  Alterum  ,  quod  hic  inferendum 
mihi  videtur ,  nova  ratio  eft ,  quam' 
apud  Chymicorum  neminem  legi, 
fed  operando  ipfemet  inveni ,  quae¬ 
que  citius  &  uno  mumento  rem 
perficit,  atque  in  Chirurgicis  negotiis, 
quibus  illam  dicavi,  ordinaria  non  pe- 
jor ,  fed ,  quod  fat  fcio  ,  melior  efi; 
modus  procedendi  hic  efi: :  Recipe 
tenuifiimas  plumbi  lamina®,  vel  quod 
melius efi,  illud  plumbigenus,  quod 
in  feneftris  diu  perftitit ,  idque  aqua 
forti  diffolve ,  (  aqua  bonae  nots  fuo 
ponderi  aequale  plumbi  pondus  ab- 
fumet)  &  plumbum  diffolutum  brevi 
in  fundo  vitri  faccharum  acquiret. 
Dimidiat^  horae  fpatio  non  exiguam 
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1  ejurdem  quantitatem,  in  exiguo vi- 
I  tro,  &  modico  arensE ,  vel  cinerum 
i  calore .  ut  &  batillo  fuper  igne  per- 
i  feci.  Et  certe  hic  proceffus,  ut  magis 
3  expeditus ,  ita  minus  fumtuofus  cft; 
]  quid  autem  haec  medicina  in  vitro 
I  praeflarepoffit,  dicere  non  habeo. 

C  A  F.  XCIII. 

Hic  fextus  liber  de  encauftis  agit, 
t  qu^  Anglis  Enamels  vocantur ,  forte 
quia  multus  eorum  in  annulis  ufus 
eft,  vel  voce  dedudia  a  Germanico 
Emallieren ,  quod  Galli ,  a  maille  vel 
macula^  quam  repraefentat,  EfmaiUer 
vocant.  Latinis  ab  inurendo ,  quod 
eft  jtesi/a) ,  Encaujia  vocantur ;  atque 
inde  Lexicographorum  Encauftonyen- 
caufitcsy  encaufies.  Veterum  tamen  en- 
caufta,  de  quibus  Vitruv.  \.j.  c.  9» 
Plin.l  35. c.  ii.Mart.I.  i.  &c.ano- 
ftris  plane  diverfa  erant.  Salmafium 
in  exerc.  Solin:  vide,  qui  de  veterum 
encaufto,  &  tribus  ejufdem  Ipeciebus 
prolixe  agens,  tandem  vere  conclu- 
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dit,  periifTe  hanc  artem .  Porta  ex  Ita¬ 
lorum  Smalto  vocem  Latinam  facit, 
&  Smaltos  vocat,  qu^  Libavio  Smalta 
vocantur. 

Cap.  XCIV. 

Eneaufium  album.  Aliter  ex  Re¬ 
gulo  antimonii  fit ,  de  quo  didum  eft 
fupra.  Libavius  &  Porta  illud  ex  una 
parte  plumbi  calcinati ,  duabus  ftanni 
calcinati,&  dupla  quantitate  vitri  per¬ 
ficiunt. 


C  A  P.  xcv. 

Colorem  Turcoidts  Porta  fola  Zaffe- 
ra  parat. 

Cap.  XCVII. 

Porta,  ut  fmaltum  viride 
efficiat,  aes  uftum ,  vulgo ,  ut  ait,  Ra- 
minella^  &  ut  author  nofter  habet, 
Ramina  ut  dilutius ,  fcoriam 

aeris  igniti  adhibet,  qu^  dum  malleo 
percutitur,  decidit. 


Cap. 
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C  A  P.  C. 

Nigrum ,  quod  Libavius  &  Porta 

>  ex  purpureo  &  coeruleo  colore  fa- 

)  ,  magnefiS  conflat  atque  ZafFe- 

t  ra,  idemque  procefTus,  eadcmque  per 

>  omnia  dofis  efl,  cum  ea,  quam  author 
i  nofler  praefcribit. 

C  A  P.  CII  r. 

Rubrum  auvinatum,  quod  in  textu 
redditum  efl,  tgo  rubrum 
voco,  &  Lihisiocroco  Martis  fit. 

C  A  P.  cviir. 

Lixivium  ex  Soda  'vitrariorum 
calce.  M  ultum  cur§  impenfum  efl  in 
noc  menftruum:  id  quod  calce  &  So¬ 
da  fit,  optimum  efl:  cineres  tamen, 
m  vocant,ollares&  alumen  idem  pre- 
llant.  Novi  ingeniofum  virum  no¬ 
bilem  ,  qui  omnegenus  colorum  pro 
plantis ,  mediantibus  his  fibi  compa¬ 
ravit,  &  flares  cujufcunque generis, 
maxime  confpicuos,  propriis  fuis  at¬ 
que 
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que  genuinis  coloribus  in  ingenti  vo¬ 
lumine  ad  vivum  adumbravit.  Vir¬ 
tus  cinerum  ollarium ,  quos  tindores 
noftri  Ware  vocant,  in  Indico  &  Glafio 
conspicua  eft ,  quorum  neutrum  fine 
bis  cineribus  tinduram  fuam  reddit. 
Colores  magis  perfpicui  folutionem 
aluminis  tantum  requirunt,  a  fale 
acriore  deftruuntur ,  ut  in  arte  tin- 
doria  &  cineribus  fmegmaticis  appa¬ 
ret ,  &  a  tartaro  ut  cap.  4.  flavus  vitri 
color  non  producitur. 

Cap.  CX. 

Ex  quibufcunque  herbis  >velfioribm. 
Experimentum  authoris  bonum  eft, 
at  vero  fi  panniculus  lineus  colore  in¬ 
ficiatur,  melius  fignum  erit.  Nautis 
peregre  euntibus  a  Mercatoribus  il¬ 
lud  praefcribitur ,  ut  plantam  man¬ 
dentes  videant  an  faliva  benetinda 
fit,  quo  cafu  bona  eft ;  idemque,  in 
charta  tenui  &  linea  vefte  locum  ha¬ 
bet. 

Ego  catalogum  vobis  exhibebo 
plan.- 
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plantarum  &c.  quas  colorem  fuppe- 
ditant ,  &  confequenter  aptae  funt  ad 
extrahendam  laccam,  &  primo  qui¬ 
dem  earum  ,  quibus  tinaores  utun¬ 
tur,  quales  (unt  Itgmm  nephriticmfiy 
&  tres  illius  plantae  fpecies  quam  F«- 
^  fikks  Angli  vocant ,  ,pro  flavo  &  vi- 
3  ridi  colore ,  Campegiana  &  Sylvefiw 
^  duofcilicet  granorum  vel  baccarum 
I  minorum  genera,  quae  ex  India  occi- 
I  dentali  ad  nos  devehuntur,  &  eun- 

!  dem  quem  coccum  infeHorium  colo¬ 
rem  ,  fed  minus  illuftrem  praebent, 
ideoque  cocci  vices  obeunt :  papaver 
X^  erraticumy  fumach,  glycyrrhiz^a ,  cur^ 

\  cuma  ,  flores  cartbamiy  anotto  quod  ex 
fuco  marino  tinaorio ,  urina  &  adipe 
I  fit,  &  venuflum  colorem  coccineum 
\  probet :  genifla  UnBoria  pro  flavo. 

Alia  funt  quibus  tinaores  non 
^  utuntur,  crocm fcilicet ,  phalangium, 
‘tradefeanti  quod  plenum  &  elegans 
. coeruleum  reddit ;  cyanus-,  quoillu- 
I  ftris  tinaorum  cyaneus  conflat : 

\ga  marina  tMorum ,  diverfa  afuco^ 
utriuf^ 


utriufque  mentionem  Joh.  Bauhinus  i 
facit:  hyacinthi:  colchicum  nojirumfur- ' 
pureum:  baccifera  triplex^  rubrum  pro-  • 
fundum  exhibens  :  heliotropium ,  in : 
cujus  fucco  panniculi  tindi  colorem  : 
illum  exhibent,  quem  vulgo  Jurn-foU 
vocamus :  Blattaria  flore  coeruleo  &  i 
flavo :  con^volvulus  Americanus  folio  i 
contrado.  Nonnull^  plant^  fuccum  : 
coloratum  habent ,  quales  funt  tithy-  ^ 
malus^  fonchus  afper ,  dens  leonis  folio  j 
hirfuto, ,  periploca  ^  rapun-  f 
culi,>labluca  8cc,  quarum  parsmaxi-  i 
ma ,  fi  in  fole  liiccetur  flavefcit ,  quo  i 
ipfo  iuducor  ut  credam ,  cambajam  | 
tithymali  fuccum  efle :  at  vero  hype-  ' 
ricum  ^  androfemum  rubentem  fuc-  ; 
cum  in  capite  gerunt:  chelidonium  ma- 
jus  &  felfel  Alpini  flavefeentem  prse- 
bent.  Ita  plurium  plantarum  bacc§ 
colorem  exhibent ,  ut  funt  folanum 
hortenfe  8c  lethale ,  utraepue  bryonia, 
rufeus  )  polygonatum ,  aconitum  baca- 
ferum,  rubus  Idceus ,  cerajus  ferax,  Spi  • 
na  cervina ,  picorum  fuccus  viridis , 


Maxima  pars  eorum  ,  quae  in  aqua 
I  fiunt  protuberantiam  &  gibbu  quen- 
;  dam  habet,  imminentem  parti  corpo- 
I  riscapadiTimae,  &  frequenter  in  illud 
I  latus  inclinantem,  ubi  collum  termi- 
!  natur  :  ita  tamen, ut  nonnunquam  ilT 
j  lam  partem  vitri  occupet, qu^  in  vafe, 
i  in  quo  vitrum  fit,  fu  perior  eft. 

Si  vitri  ftilla  in  aquam  decidat  fer¬ 
ventem  ,  certb  frangetur  &crepabkj 
antea  quam  deferbuerit,  vel  momen¬ 
to  poft.In  oleo  olivarum  minus  quam 
in  frigida  periclitatur. 

In  oleo  plures  numero,  &  aliquan¬ 
to  quam  in  aqua  majores  bullas  emit¬ 
tunt,  &  ebullitio  illa  diutius  quam  in 
aqua  durat.  Quae  in  oleo  fiunt,  fulcos 
minus  quam  in  aqua  fafta  Tpatiofos 
habent ,  eorumque  nonnulla  prorfus 
laevia  funt ,  &  protuberantiis  illis  ca¬ 
rent,  quas  alia  poffidenr. 

Aliqua  pars  colli  eorum ,  quae  ini 
oleo  fada  lunt,  nec  non  aliqua  fili  te¬ 
nuioris  in  oleo  reftindi  parsinftar  vi¬ 
tri  communis  frangitur.  At  vero  fi 
^  collum 


4a6 

collum  prope  corpus  frangas,  &  cor¬ 
pus  ipfum  caua  manu  detineas  to¬ 
tum  crepabit  &  frangetur ,  fed  mino¬ 
re  quam  quae  in  aqua  fiunt  vi  &  ftre- 
pitu ,  &  ita ,  ut  in  aeque  minutas  par¬ 
tes  non  difiiliat,  &  frufta,  ufque  dum 
dirimantur  ,  cohaereant :  atque  hoc 
cafu  tradus  &  lineae  in  eo  apparebunt: 
oblongae  ,  in  centrum  corporis  colli- 
m antes, &  cavernas  vel  cavitates  ejuf- 
dem  tranfverfim  fecantes,fed  minores 
numero  &  menfura  quam  in  his, quae 
in  aqua  fiunt.  Quod  fi  vitrum  in  ace¬ 
tum  vini  diftillet,  crepabit  utique ,  & 
antea  quam  refrigefcat,  certo  diffrin¬ 
getur  ,  atque  dum  decidit ,  majorem 
quam  in  aqua  ftrepitum  edet  ,  fed  i 
bullas  excitabit ,  minus  quam  in  aqua  i 
notabiles. 

In  lade  ftrepitum  nullum  edit,nec  : 
bullas ,  quae  quidem  percipi  poffint, 
excitat :  nihilo  tamen  minus  crepat, 
&  in  frufta  ,  antequam  refrigefcat 
diffolvitur. 

In  fpiritu  vini  plures  quam  in  alio 
quovis  ; 


quovis  liquore  bullas  excitat,  &  dum 
integrum  eft ,  ultro  citroqije  voluta¬ 
tum  ,  magis  quam  in  aliis  liquoribus 

agitatur,  &  nunquam  non  crepat  &: 
in  frufta  concidit.  Si  quinque,  fex  vel 
plura  vitra  ftillaticia  eodem  tempore 

infpintum  vini  decidant,  flammam 

quidem  vinum  concipiet,  atfaporem 
particularem  nullum. 

I  In  aqua  folutionis  nitri  vel  falis  ar- 
I  momaci  nihilo  quam  in  aceto  vini 
melius  fuccedit. 

In  oleo  terebynthins  vitrum  Unum 

haud  fecus  atque  in  fpiritu  vini  fran- 
gebatur  :  ab  altero  flammam  conci¬ 
piebat  ut  jam  nulli  amplius  ufui  eflet. 

In  Mercurio  ,  bacillo  &  vi ,  ut 
mergeretur,  fubaftum ,  fuperficiem 
acquifivit  rudem  &  depreffam  :  at 
vero  experimentum  perfici  non  po¬ 
tuit,  cum  fubigi,  ufquedumreffi- 
gelceret  non  poflet. 

Cum  in  vitro  indar  calicis  cylin; 
draceo&  frigida  repleto  experimen¬ 
tum  caperetur,  unum  fucceffit,  vitris 
T  *  fcx 
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fex  vel  feptem  aliis  in  frufta  diruptis. 
Id  tantum  a  nonnullis  e  'Societate, 
vitrum  ftatim  a  lapfu  manu  prehen¬ 
dentibus  obfervatum  eft,  ad  primum 
Cjurdem  lapfum  in  acjuam ,  &  ali¬ 
quanto  poft ,  durante  rubro  illo  calo¬ 
re,  rubras  ab  eodem  fcintillas  in  aqua 
promanaffe  ,  eodemque  momento, 
quo  hae  particulae ,  nec  non  bullae,  ab 
eodem  manifefte  prodeuntes ,  erum¬ 
pebant  ,  non  diffringi  tantum ,  idque 
aliquando  non  fine  fatis  magno  ftre- 
pitu,  fed  moveri  etiam  atque  fubfilire 
corpus  vitri ,  tam  illius  quod  perma¬ 
net,  quam  quod  frangitur. 

Ab  idu  levioris  mallei,  vel  alterius 
cujufque  durioris  armamenti  vitrum 
ftillaticium  non  atteritur  r  fi  tamen 
non  alibi  quam  in  ventre  percutiatur. 

Apicem  ejufdem  frange,  &  ftatim 
inminutifTimas  partes  diffiliet,  idque 
non  fine  ingenti  vi  &  crepitu  ,  &  par¬ 
ticulae  illae  facili  negotio  in  pulverem 
rediguntur. 

Vitro  fradojfi  liberum  quaqua  ver- 
fum 
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fum  fefe  extendendi  fpatium  fcintilla^ 
inveniant,  in  orbem,  eadem  qua  py- 
roboli  minores  ,  quos  ob  fimilitu- 
dinem  mali  granati  Granatos  vocanc> 
violentia  diipcrguntur. 

Nonnulla  vitra  afFribtu  (icci  lateris 
in  frufta  diffiliunt ,  ftatim  atque  in 
fundo  nonnihil  attrita  funt :  alia  nili 
femitrita  perdurant.  Fuit ,  quod  di¬ 
midia  circiter  parte  abfumta  fepofi- 
tum  ,  paulo  poft  nullo  tangente  dilli- 
liret.  Aliud  affrictu  lapidis,  &adje<fi:a 
aqua  &  fmiridead  collum  ufque de¬ 
tritum,  perdurabat. 

Vitrum  in  manu  cajufquam  fub 
aqua  fradnm,  manum  gravius  &  ftre- 
pitu  majore  percellit,quam  in  aere,  ac 
etiamfi  prope  fuperficiem  aquae  deti¬ 
neatur,  minutarum  tamen  particula¬ 
rum  nulla  extra  aquam  fertur, fed  con¬ 
trario  quam  in  aere  modo,  citra di- 
fperfionem  in  aquam  decidit;  ac  fi 
unum  ex  his  vitris  in  Dn.  Boylaei  ma¬ 
chinam  mittas ,  bene  vacuato  reci¬ 
piente  ruptum ,  haud  fecus  atque  in 
T  5  libero 
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libero  aere  quaquaverfum  diffiliet. 

Si  vitru  iftiufroodi  in  igne  calefece- 
iris ,  inftar  vitri  ordinarii  fefe  habebit, 
nifi  quod  temperamentum  ejufdem 
5ta  debilitatur, ut  citra  fradur^  pericu¬ 
lum  minus  quam  antea  fledi  poffit. 

Vitrum  ftillatitium  lithocolla  collo 
lenus  munitum  ,  frado  apice  ftrepi- 
tum  edit ,  quam  fi  manu  detineatur, 
minorem ,  fed  ita  ut  totum  intus  dif- 
filTum  efle  liquido  appareat ;  ipfe  eti¬ 
am  color  in  caefium  degenerat ,  plana 
manente  externa  fuperficie,  fed  illum 
in  modum  collisa, ut  exemt^  partes  in 
floccos  abeant,conicas  quandoque  fi¬ 
guras  repraefentantcs  &  ufque  adeo 
fragiles ,  ut  facili  negotio  in  pulverem 
redigantur. 

Vitrum  iftiufmodi  aliud  lithocolla 
undequaque  pollicis  unius  craffirie, 
tedum ,  rupto  apice  lithocollam  om¬ 
nem,  haud  fecus  ac  granatus  minor 
bellicus,  in  frufta  comminuebar. 

Duo  vel  tria  illius  generis  vitra  ad 
gemmarium  in  hunc  finem  milTa  ,  ut 
ipar- 
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margaritarum  Inftar  perforarentur, 
adado  propius  terebello,  ftatim 
in  frufta  diffiliebant,  haud 
aliter,  acfolent,  qui  ru¬ 
pto  apice  diffiliunt. 
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APPENDIX. 

^uia  frequens  fornacum  in  hoc  opere  : 
mentio  fit  ^ex  re  •vifum  fuit,  fub junge- 
re  qua  de  hoc  negatio  Agricola  non 
minus  eleganter  quam  perlj)icuetra' 
didit,  adjeBd  figura  fornacum  in- 

frumentorum ,  qua  apud  Amfteloi* 
menfes  in  ufu  funt ,  nec  non  nomen¬ 
clatura  eorum,  quibus  Londinenfes 
•vitrarii,  Dn.  Meretto  tefie  in  elabo¬ 
rando  vitro  communi  utuntur.  Et 
A grkoh  quidem lib.  iz.  dereme- 
tall.yzc  habet» 

REftat  vitrum,  cujus  confedura 
propterea  huc  pertinet,  quod 
ex  fuccis  quibufdam  concretis,  &  fa¬ 
bulo  ,  vel  arena  vi  ignis  &  arte  fubtili 
exprimatur :  &  quod  exprelTum ,  ut 
fucci  concreti  &  gemmae  atque  lapi¬ 
des  quidam,  tranfluceat:  ut  lapides li- 
quefcentes&metalla  fundi  poffintrfed 
primo  mihi  dicendum  eft  de  materia, 
ex  qua  vitrum  conficitur :  deinde  de 
fornacibus,  in  quibus  conflatur;  tum 
de 


de  ejus  conficiendi  ratione.  Confit  au¬ 
tem  ex  lapidibus  Jiquercentibus&  ex 
fuccis  concretis,  aut  ex  aliarum  rerum 
fuccis,  qui  cum  his  naturali  cognatio¬ 
ne  junguntur.  Lapides  quidem  Jique- 
Icentes, fi  fuerint  candidi  d>c  tranfluci- 
di, ceteris  pr^ftant:  quibus  decaufisad 
cryftallos  primas  deferuntrcx  his  con- 
fraftisin  India  fieri  vitrum  tam  tran- 
flucida  facultate  praecellens,  ut  nul¬ 
lum  cum  eo  comparari  poifir,  autores 
elTe  Plinius  fcribit :  fecundas  tribuunt 
lapidibus,  qui,  tametfi  eis  duricia 
cryfiallorum  non  fit  ,  tamen  fimili 
modo  candidi  funt  &  tranflucentrter- 
tias  dant  his  lapidibus  candidis.,  qui 
trallucidi  non  funt.  Eos  autem  omnes 
prius  urere  necefle  eft  :  poftea  pilis 
lubjecros  fic  frangere  &  comminuere, 
ut  inde  fabulum  fiat :  tum  cribrare  : 
quocirca,  fi  tale  fabulum  vel  arena,  fc 
vitrariis  ad  oftia  fluminum  oflendit, 
cos  urendi  &  tundendi  labore  levar. 

‘  Quod  vero  ad  fuccos  concretos  atti- 

1  net.prims  deferuhtur  nitro:  fecunde 
T  5  fali 


fali  foffili  candido  &  tranll  ucido :  ter¬ 
tiae  fali ,  qui  conficitur  ex  lixivio,  ex 
cinere  anthyllidis ,  aut  alterius  herbs 
falfae  fa<5to.  Sunt  tamen  qui  huic  fali, 
non  illi»  fecundas  tribuunt.  Verum 
fabuli  vel  arenae ,  ex  lapidibus  lique- 
fcentibus  confedas  ,  portiones  duae 
cura  nitri  vel  falis  foffilis,  aut  ex  herba 
falfa  fadi  una  commifceamur  :  ad 
quas  adjiciatur  minuta  magnetispar- 
ticula ;  certe  fingularis  illa  vis  noftris 
etiam  temporibus  aeque  ac  prifeis  ita 
in  fe  liquorem  vitri  trahere  creditur, 
ut  adfe  ferrum  allicit;  traclum  autem 
purgat ,  Sc  ex  viridi  vel  luteo  candidu 
facit:  fed  magnete  pofiea  ignis  confu- 
jnit:  qui  vero  jam  didlis  fuccis  carent, 
ipfi  duas  portiones  cineris  cjuernei  vel 
ilignei,  vel  cerrei, aut, fi  hi  in  promptu 
non  fuerint,  fagini  vel  abiegni  cum 
fabuli  vel  arenae  permifccnt ,  &  ad¬ 
dunt  modicum  falem  ,  ex  aqua  falfa 
vel  marina  fadlum  ,  atque  exiguam 
magnetis  paniculam  fed  ifii  minus 
candidum  &  tranflucidum  vitrum 
aflur- 


confidunt;  verum  cinis  ex  antiquis 
arboribus  fit :  quarum  truncus,  ubi 
afTurrexit  ad  altitudinem  fex  pedum 
cavatur,  &  injedo  igni  arbor  tota 
comburitur  ,  ac  in  cinerem  vertitur: 
quod  fit  hyeme  cum  nives  diutinae 
fedent ,  velaeftate,  cum  non  pluit: 
nam  imbres  aliis  anni  temporibus 
quod  cineres  cum  terra  mifceant, 
impuros  reddunt :  quamobrem  tunc 
ex  iifdem  arboribus  in  plures  partes 
fed:is,  &  fub  tefto  combuftis ,  cinis 
confiat.  Sed  vitariis  aliis  tres  funt  for¬ 
naces, aliis  duae,  aliis  una;  quibus  tres, 
bi  in  prima  coquunt  materiam  ,  in 
fecunda  eam  recoquunt,  in  tertia  re¬ 
frigerant  vitrea  vafa  &  caetera  opera 
candentia  :  eorum  prima  fornax  con¬ 
camerata  &  furno  fimilis  fit :  in  cujus 
f  uperiori  camera,  longa  pedes  fex, lata 
quatuor,  alta  duos,  lignis  aridis  ac- 
cenlisres  miftae  coquantur  acri  igni 
donec  liquefeant ,  &  in  malTam  ver¬ 
tantur  vitream  :  etfi  nondum  fatis  a 
recremento  purgatam  :  ea  refrige- 
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rata  extraWtur  &  in  partes  divida¬ 
tur  :  in  eadem  fornace  ollae  ,  quae 
continebunt  vitrum ,  calefiant. 

Trimae  fornacis  inferior  camera  A. 
Superior  B. 

Viterea  majfa  C. 


Secunda 


1 


I 
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Secunda  fornax  rotunda  &  lata 
pedes  decem ,  alta  0(3:o  ,  extrinfe- 
cus,  ut  fit  firmior,  cingatur  quin¬ 
que  arcubus  fefquipedem  crafiis :  ea 
item  conftet  ex  duabus  cameris :  qua¬ 
rum  inferioris  teftudo  fit  cralTa  fef- 
quipedem:  ipfa  camera  habeat  a  fron¬ 
te  os  anguftum ,  ut  ligna  in  focum, 
qui  efi:  in  ejus  folo  ,  imponi  poflint: 
in  fumma  vero  &  media  ejufdem  te- 
ftudine  magnum  foramen  rotundum: 
quod  ab  ea  pateat  ad  fuperiorem  ca¬ 
meram, ut  flammas  in  ipfam  penetrare 
poflint.  At  in  fuperioris  camer^ 
,  muro  inter  arcus  fint  ofto  feneftrg 
tant9 ,  ut  per  eas  0II5  ventrof^  in  folo 
camer^  circum  magnum  foramen 
collocari  poflint  ;  quarum  ollarum 
craflitudofit  ad  digitos  duos,  altiu- 
do  ad  totidem  pedes,  latitudo  ven¬ 
tris  ad  fefquipedem,  oris  defundi  ad 
pedem.  In  pofteriori  fornacis  parte 
fit  foramen  quadrangulum,  cujus  la¬ 
titudo  atque  etiam  latitudo  ad  pal¬ 
mum  :  per  quod  calor  penetret  in 
tertiam 
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tertiam  fornacem,  cum  hac  conjun¬ 
ctam  :  ea  quadrangula  &  longa  pedes 
o6to ,  lata  fex ,  flmiliter  conftet  ex 
duabus  cameris  :  quarum  inferior  a 
fronte  habeat  os ,  ut  ligna  in  focum, 
qui  etiam  eft  in  ejus  folo  ,  imponi 
poffint  :  ab  utroque  oris  latere  in 
muro  fit  oblongi  vafis  fiCcilis  recepta¬ 
culum  ,  longum  circiter  pedes  qua- 
tuor,  altum  duos  ,  latum  fefqui pe¬ 
dem.  Superior  vero  camera  habeat 
duo  foramina,  alterum  a  dextro  la¬ 
tere,  alterum  a  finiftro ,  tam  alta  & 
lata,  ut  vafa  illa  commode  in  eam 
imponi  pofiint :  qu^  vafa  fint  longa 
pedes  tres  ,  alta  fefquipedem  ,  lata 
inferiori  parte  pedem ,  fuperiori  ro¬ 
tundata:  in  his  opera  vitrea  jam  con¬ 
flata  recondantur ,  ut  mitiori  calore 
refrigerentur  ;  qug  ni  ita  paulatim 
fuerint  refrigerata  ,  difrumpuntur. 
Deinde  vafis  iftis  ex  fuperiori  camera 
cxtradis  &  repolitis  in  receptaculis 
prorfus  refrigerentur. 


SecmdiC 


1  Secundae  fornacis  arem  A . 

I  'E]us  camera  inferioris  os  B  • 

I  Tenefira  fuferioris  camera  C. 

)  Oda  ventrofa  D. 

]  Tertia  fornacis  oj  E. 

,  Receptacula  'vaforum  F. 

,  Foramina  fuparioris  camera  G. 
Vafa  oblonga  H* 
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At  quibus  duae  funt  fornaces ,  eo¬ 
rum  partim  in  prima  coquunt  mi- 
fturam,  &  in  fecunda  non  modo  ean¬ 
dem  recoquunt ,  verum  opera  etiam 
vitrea  reponunt  :  quanquam  in  di- 
verfis  cameris  partim  in  fecunda  ma¬ 
teriam  coquunt  ,  pariter  &  reco¬ 
quunt  ,  in  tertiam  vero  opera  vitrea 
recondunt :  atque  ita  ilJi  carent  tertia 
fornace,  hi  prima:  fed  iftiufmodi  for¬ 
nax  fecunda  differt  ab  altera  fornace 
fecunda  :  etenim  rotunda  quidem 
eft  ,  fed  ejus  cava  pars  Jata  pedes 
c<5i:o ,  alta  duodecim  ,  quod  conflet 
ex  tribus  cameris  :  quarum  infima 
non  diflimilis  eft  inferiori  alterius 
fecundae  fornacis.  In  mediae  vero 
camerae  muro  funt  fex  fornices :  quae 
cum  ollae  calefatflae  in  eam  impofitae 
fuerint,  etiam  luto  obftruuntur  re- 
lid:is  modicis  feneflellis  :  in  hujus 
mediae  camerae  fumma&  media  parte 
eft  foramen  quadrangulum  ,  cujus 
longitudo ,  itemque  latitudo  ad  pal* 
mum  ;  per  id  calor  penetrat  in  fu- 
premam 
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premam  cameram  :  quae  pofteriori 
parte  habet  os ,  ut  in  oblongum  vas 
fidtile,  in  ea  locatum,  opera  vitrea 
paulatim  refrigeranda  reponi  poffint. 
Ea  autem  parte  folum  officinae  eft 
altius,  aut  fcamnum  habet  appoli- 
tum  ,  ut  vitrarii  confcen dentes  com¬ 
modius  opera  poffint  recondere. 

Alterius  fornacis  fecunda  camera 
infma  A .  (J^edia  B.  Suprema  C. 

Ejus  os  D.  Foramen  rotundum 
E.  Foramen  (Quadrangulum  F. 


Sed 
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Sed  qui  carent  prima  fornace ,  hi 
cum  munus  diurnum  perfecerint , 
vefpcri  materiam  in  ollas  injiciunt: 
quae  nodu  coda  liquefcit  &  in  vitrum 
abit.  Duo  autem  pueri  intetdiu  no- 
duque  alternatim  ignem  alunt  aridis 
lignis  in  focum  impolitis.  At  quibus 
una  tantummodo  fornax  eft,  utuntur 
ea  fecunda ,  quae  ex  tribus  cameris 
conftat :  .nam  ut  proximi  materiam 
vefperiinjiciunt in  ollas:  mane  vero 
recrementis  detradis  opera  vitrea 
conficiunt ;  quae  in  fupremam  came¬ 
ram  ,  ut  alteri,  recondunt.  Verum 
fecunda  fornax ,  five  ex  duabus ,  five 
ex  tribus  cameris  conftiterit ,  atque 
etiam  prima ,  fiant  ex  lateribus  crudis 
infole  ficcatis;  qui  dudi  fint  ex  terra, 
quae  facile  igni  neque  liquefcit ,  nec 
in  pulverem  refolvitur  :  &  quae  a  la¬ 
pillis  purgata  fit,  atque  bacillis  verbe¬ 
rata  :  eadem  terra  calcis  loco  lateres 
interlinanturtex  eadem  figuli  forment 
tam  vafa  quam  ollas ,  eaque  in  umbra 
ficccnt.  Duabus  partibus  abfolutis 
reflat 
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;  reflat  tertia*  MafTa  vitrea  in  prima 
fornace  eo,  quo  dixi  modo ,  confefta 
&  frada  miniftri  fecundam  excalfa¬ 
ciunt  ,  ut  ea  fragmenta  recoquant. 
Dum  vero  hoc  agunt,  interea  olla?  in 
I  prima  fornace  primum  lento  igni 
I  calefiunt  ,  ut  humorem  exhalent: 

1  deinde  acriori ,  ut  ficcatae  rufefcant: 

I  mox  vitrarii  hujus  os  aperiunt ,  & 

I  ollas  forcipe  prehenfas,  fi  rimis  noa 
!  fatifcunt  ,  celeriter  in  Ineunda  repo- 
I  nunt :  &  recalfadas  fragmentis  vitre^ 

I  maffae ,  vel  vitri  complent :  deinde 
Ifeneftras omnes  luto  &  lateribus  ob- 
I finiunt:  cujufqueloco  duabus  tan- 
I  tummodo  feneftellis  reliais ,  dequa- 
|rum  altera  infpedant  &  fiflula  reci¬ 
piunt  vitrum  ,  quod  olI|  in  fe  conti¬ 
nent :  inaltera  reponunt  alteram  fi- 
flulam  ut  calida  fiat:  utraque  orichal- 
cea,  vel  aenea,  vel  ferrea  efl,  tres  pedes 
longa :  quin  ante  feneflellas  crufla 
marmoris  fornici  imponitur:  atque  ei 
rurfus  terra  aggerata  &  ferrum  :  hoc 
nflulam  in  fornacem  immiflam  reti- 


net,  illa  oculos  vitrarii  ab  ignis  calore 
tuetur:  his  omnibus  ordine  facflis  vi¬ 
trarii  opus  perficiendum  aggrediun¬ 
tur.  Lignis  autem  aridis ,  qug  flam¬ 
mam  ,  non  fumum  emittunt ,  frag¬ 
menta  recoquunt :  fcd  quanto  diutius 
recoxerint  ,  tanto  puriora  &  magis 
translucida  ex  eis  fiunt  opera :  tanto 
minus  maculofa  &  veficulis  turge- 
fcentia :  tanto  denique  facilius  vitrarii 
fuum  munus  exequuntur  :  quocirca 
qui  materiam  ,  ex  qua  vitrum  confi¬ 
citur,  unam  modo  nodem  coquunt, 
ac  mox  ex  ea  opera  vitrea  efficiunt, 
minus  pura  &  translucida  faciunt> 
quam  qui  primo  maflam  conficiunt 
vitream  ,  dein  ejus  fragmenta  ,  diem 
nodemque  recoquunt:  atque  hi  etiam 
minus  pura  &  translucida ,  quam  qui 
duos  dies  nodefque  eadem  reco¬ 
quunt  :  nam  vitri  bonitas  non  folum 
in  materia,  ex  qua  conficitur,  fita  eff, 
fed etiam  incoquendo.  Saepiusautem 
vitrarii  fiftulis  rapiunt  experimen¬ 
tum  ;  fed  quam  primum  ex  eo  didice- 


rint  fragmenta  recoda  fatis  efTe  pur¬ 
gata,  quifque  altera  fiftula  in  ollam 
I  demifla ,  &  paulatim  verfata ,  recipit 
’  vitrum:  quod  tanquam  lentus  aliquis 
1  &  glutinofus  fuccus  ad  eam  adh^re- 
I  fciri;  &  quidem  globulofum.  Recipit 
I  vero  tantum,  quantum  ad  opus, quod 
!  efficere  vult,  fatis  eft:  id  marmori im- 
I  preffium  volvit  &  revolvit,  utadune- 
I  tur :  atque  per  fiftulam  infpirans  ve- 
Ificg  inftar  inflat:  quam  fiftulam  quo¬ 
ties  infpirat,  f^pius  vero  infpirare  ne- 
cefte  habet,  toties  eam  repente  remo¬ 
tam  ab  ore  ad  maxillam  admovet,  ne 
flammam  fpiritu  redu(fto  in  os  trahat: 
mox  fiftulam  fublatam  circum  caput 
in  orbem  torquens  vitrum  facit  lon¬ 
gum  ,  aut  idem  in  ^reo  inftrumento 
cavo  verfans  figurat:  tum  recalfacien- 
do,  inflando,  premendo,  amplifican¬ 
do  in  poculi,  vel  vafis,  vel  alterius  rei 
figuram  mente  conceptam  format: 
deinde  rurfus  marmori  imprimit ,  at¬ 
que  fic  fundum  dilatat :  quod  altera 
fiftula  in  partem  interiorem  compel¬ 
lit: 
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Iit:  poftea  forfice  ejus  os  amputat :  at- 
que>  fi  res  hocpoftulat,  pedes &anras 
affingit:  quinetiam  ,  fi  ei  libitum  fue¬ 
rit,  inaurat,  &  variis  coloribus  pingit. 
Poftremo  in  oblongo  vafe  fi(5i:ili,quod 
eftin  tertia  fornace,  velinfuprema 
fecund^  camera  reponit ,  finitque  re¬ 
frigerari  :  quod  cum  talibus  operibus 
fenfim  refrigeratis  plenum  fuerit,  ba¬ 
cillo  ferreo  lato,  fubipfum  ado ,  fub- 
latum  in  finiftrum  brachium  in  altero 
receptaculo  collocat. 

Vitrarii  autem  diverfas  res  effi¬ 
ciunt:  etenim  fcyphos,  phyalas ,  ur¬ 
ceos,  ampullas ,  lances ,  patinas ,  fpe- 
cularia ,  animantes ,  arbores ,  naves: 
qualia  opera  multa  pr^clara  &  admi¬ 
randa,  cum  quondam  biennio  agerem 
Venenis,  contemplatus  fum  :  in  pri¬ 
mis  vero  anniverfariis  diebus  feftis 
afcenfionisdominic^  cum  venalia  ef- 
fent  apportata  Morano  :  ubi  vitrarig 
officin^  omnium  celeberrim^  funt: 
quas  vidi  cum  alias,  tum  maxime  cum 
certis  de  caufis  Andream  Naugerium 
in 


in  §dibus,  quas  ibi  habebat,  una  cum 
Francifco  Afulano  convenirem* 


Fifiula  A. 
FenefteUa  B. 
Marmor  C. 
Forceps  D. 


-ormafmtdata^S., 


Refla- 
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Reftabat  ut  non  formas  modo  for- 
nacum  ,  qu*  Amftelodamen(ibm  in 
ufu  funt,  earumque  inftrumenta ,  fed  i 
omnem  etiam  univerfi,  operis  appfc  i 
ratum  &  procedendi  rationem  fuccin- 
de  &  breviter  adumbraremus.  Sed  i 
enim  quia  potiffiroa  illius  artificii 
Dn.  Mcrrettus  cum  cura  profe- 
cutus  eft ,  contenti  erimus  ^ 
adduxilTe ,  quae  fi  rem  per 
fe  obfcuram  non  omnin® 
planam  reddere,  cer¬ 
te  illuftrare  tanti 
viri  labores  po¬ 
terunt. 
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instrumenta 

Et 

FORNAX  VITRARIA 

ipud  Amftelodamcnfes. 


a.  a.  a 


L^minA  marmore  A  vel  fer» 
reAtfuper  quibus  metallum 
ubt  ex  joniace  recens  prodiit  ,  ut  a» 
aunetur  hinc  inde  verfant, 
b.  b  ,  os  vel  Orificia  ,per  qua 

Ollas  tn  fornac em  inferunt  ^  metal» 
Ium  ex  ollis  eximunt ^ 

c.  Orificium  aliud  minus,  Itstlis 
carella  diElum ,  per  quod  diverfum 
viiri  genus  educunt,, 

I  d.  Murus  transverfus,  qui  arceus/o 
culori  & firnsandts  ,Ht  vocant  Hal- 
finellis  infervit, 

]  e.  Hal  fine  lU  vel  unci  in  quibus  in» 
Jtrumenta  recumbunt. 

If.  Inflrumenta  vitrariorum,  qualia 
j  canniE.fpie/,  pontello. 
g.  Rutabulum  quo  carbones  cineref» 

\  que  verjant  &  commovent 
V 


h.  Co» 


Ij,  Cochleare  tnajai  Aneam  quo  cineres 
lixiviumque  ex  lebete  transfun- 
dunt, 

i.  (^ochleare  minus  quo  metallum  in 
fornace  verfant ,  &  ex  ollain  ollam 
transferunt. 

k.  1.  Batillus  major  &  minor,  quibus 
decujfas  d  cannis  vitri  particulas 
excipiunt,  &  in  ollas  conjiciunt. 
Quorum  minor,  l.  ejus  magnitudinis 
efi  ,  ut  per  orificia  b.  b,  commode 
tranfire  pojfit, 

m.  Pars  fornacis  quam  Leeram  vo^ 
eant  ,  in  quo  vitra  fenfim  deferve^ 
fcunt. 

n.  Ori f  dum  Leera  ,  per  quod  vitra  in 
Leeram  inferuntur. 

o.  Extremitas  Leera  ,  qua  in  came- 
ram  definit,  ubivitra jam  refrige¬ 
rata  feponuntur. 

p.  Olla  vitrariorum  triangularis  qua 
uimflelodamenfes  utuntur. 

q.  Olla  vitrariorum  rotunda  qua  Bar- 
lemi  utuntur. 

A.  For. 


Forfex  Italis  tagliante  diUa^  qna 
fuperfluitates  vitri  ref  tcant. 

3.  TnciicHla  pluribus  locis  perforata  , 
ijjua  fal  Alkali  fub fidens  exci- 
piunt. 

Z,  Inftrumentum  Italis  Borfella  di- 
[lum,quo  vitra  pro  re  nata  coarHant 
vel  extendunt ,  &  Uvigant» 

D.  Borfella  da  fiori  Italis ,  qua  vi¬ 
trum  vellicando  diverfi  generis  flo¬ 
res  vel  ornamenta  effciunt, 

E.  Borfella  puntata  ,  qua  vitrum  ex¬ 
tendendo  &  replicando  funis- in  mo¬ 
rem  contorquent, 

'F.  Canna  vitrariorum ,  aliqua  f  u par¬ 
te  ligno  i  ob  calorem  &  ut  tanto  com¬ 
modius  tranari  poffit ,  veftita, 

;G.  Inprumentumquo  in  conflandis  va- 
fs  urinarijs  utuntur. 
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inflrumentis  quibus  vitra- 
rij  apud  Anglos  utmtUY^  Cl.  Dn» 
Merrettus  appendicis  loco 
hac  habet. 

CApite  de  Fornacibus  recenfui 
inftrumenta  quibus  utuntur  in 
elaborando  metallo  cryftallino  :  Cae- 
terum  quia  nullam  eorum  mentio¬ 
nem  feci ,  quibus  utuntur  in  elabo¬ 
rando  vitro  communi,  en  illa  tibi  eo 
qui  fequitur  ordine. 

Two  Bars ,  t^elles  duo ,  quatuor  aut 
circiter  cubitos  longi ,  cjuibus  ollas 
attollentes  in  fornacem  mittunt, 

A  Padle.  Tala  qua  cineres  &  arenam 
in  calcaria  verfant  atque  commo* 
vent, 

Rakes.  ^R^tabulum  quo  cineres  & 
arenam  htnc  inde  corradunt, 
Procers.  Injirumenta  funt  ferrea  ^in 
extremitate  uncinata  ,  qutbus  ollas 
fuo  loco  ,  &  ad  utrumque  onficij 
fornacis  latm  unam  ,  ita  collocant 
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ut  nec  procul  nimis ^  nec  nimis  prope 
adflent, 

Ladles.  TudicuU  ,  quibus  metallum 
ex  olla  alia  in  aliam  transfundunt y 
ftve  id  fiat  ob  fraSiuram  olU,five 
aliam  ob  caufam. 

Smal  ladles.  TudicuU  minores ,  qui¬ 
bus  operarij  fal  alkali  &  recremen¬ 
ta  quaque  defpumando  ab  ollis  opert 
injervientibus  auferunt, 

Strocals.  Infirumentum  efi  oblongius 
ferreum  infiar  batilhy  quo  metallum 
ex  olla  dirupta  tn  integram  trans¬ 
ferunt, 

Forks.  Furca,  quibus  intermedia  cla- 
throrum  foci  vellicant  ,  ut  cineres 
tanto  facilius  defcendant ,  &  ignis 
reddatur  luculentus. 

Sleepers.  Tebles  vel  clathri  majores, 
quibus  transverfim  incumbentes  mi¬ 
nores  alij  impedimento  funt ,  quo 
minus  carbones  defcendant  ,  &  li¬ 
berum  cineribus  tranfitum  permit¬ 
tunt, 

Ferrets.  /nfirumenta  funt  ferrea,  qui- 
V  3  bus 
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bus  experimentum  capiunt  an  metaU 
Ium  operi  aptum  jit,  nec  ne  :  quibus^ 
que  orificia  ampullarum  vitrearum 
formant. 

Fafcets.  Jnjirumenta  funt  ferrea  ,  qua 
in  ampullas  mittuntur  ,  ut  deferri 
commode  ad  calefaciendum  pof- 
fnt, 

The  pipes.  Canna  funt  ferrea ,  quas 
inflando  vitrum  formant. 

Pontee  ftake.  Ferrum  efl ,  cui  ligni 
particula  incumbit ,  in  qua  vitrum 
a  cannis  ablatum  hinc  tnde  verfant , 
utinflrumento  ponte  diEho  adneUa^ 
tur. 

Shears.  Inflrumenta  funt  quibus  vi^ 
trum  formatur  &  abfolvitur. 

Sciflers.  ^mbus  vitrum  refecantl a- 
vigantque. 

Cranny .  Ferrum  efl  orbiculare  injquo 
vitrum  verf antes  collum  ejufdem 
tenuius  reddunt. 

Tower.  Ferrum  efl  >  cui  Pontee  dum 
vitrum  calefit  incumbF. 

Diverfa  formarum  vel  tjporum  fpe- 
cies  3 
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cies ,  e^Hvhm  mediantihas  varias 
guras ,  &  protuberantiasypro  cujus^ 
que  typi  qualitate  &  figura  effor^ 


Index  Rerum  &  V'erborHm 
Memorabilium, 


A. 

Achates  «vitro ut  fiar.  87;  36$,  379 
iEgyptii  artis  vitrariae  periti.  f 

jEris  tremuli  calcinatio,  41 :4f..  Ejus 
natura, C7“4f.  Perfedlx calcinationis 
iigna,  fo.  Idem  ter  calcinatum  tingendo 
vitro  ,  49.  Idipfum  ut  fumptu  minore 
fiat.  H 

dEris  ufus  in  Officina  vitrariorum  improba¬ 
tur,  14:  299.  Ejus  braftea:  ut  formen¬ 
tur,  3  ^7.  Ejus  calcinatiovitrioIoVeneris 
fada.  349 

iEs  quomodo  calcinctur,  34. 3  f .  Quem  in  fi¬ 
nem, Ejus  quinque  modi  defcripti.iWi/, 
^s  ex  cupro  &  lapide  calaminari  fa6tum,3f3. 

Ejus proceflus  enarratur.  ibid. 

Alcali  quid  fit.  26.  videKali. 

Alcalifatum  fal  quid  fit  Chymicis.  508 

Alga  Vitrariorum.  309 

Alumen  rocc^e.  75 

Amaufaquid.  382 

Amethyfti  color  in  vitro,  109: 572.  Frittam 
Cryflalli  defiderat.  ibid. 

Animam  Saturni  extrahere,  Zif:  216 

Antimonium  an  vitrum  tingar.  3  29 

Aqua  fortis  Anglico  vitriolo  fadla  nullius  pre- 
tij,  3fo.  Ex  vitriolo  Gedanenfi  lauda-  - 
tur,  366.  Qualis  pro  extrahendis  coloribus 
bona:  nota:  ufurpanda,  3(0.  Ejus  con¬ 
fectio 


index/ 

Mo  potentiffima,  73;  79,  Quid  circa 
hujus  pr^parationem  necefTario  obfervan- 
dum.  367 

Aquam  fortem  quilibet  pro  fe  praeparare  de¬ 
bet,  36  f.  Quare.  ibid^ 

Aqua  marina  ftupendx  pulchritudinis ,  ^9. 
Eadem  in  Cryftallo  artificiali ,  Itaiis  Bol- 
lito  dida  fo.&fcqq.  Ejus  Color  ex  fcoria 
f6.  in  vitro  plumbi. 

Aqux  marinx  color  in  arte  vitraria  primarius 
eft,  4:3.  Ejus  confectio , /ii/d.  47.  Re- 
fpuit  magnefiam,  44.  Ex  cryftallo  artifi¬ 
ciali  elegans  magis  paratur  quam  ex  vitro 
communi. 

Aqua  regia ,  qua  aurum  &  metalla  reliqua  dif- 
folvuntur,  argento  excepto,  80.  Quid  circa 
ejus  compofitionem  obfervandum.  368  , 
Arabicus  color. 

Arbores  qu^  ignem  alunt  vehementem ,  3iz 
.U3- 

Arena  in  officinis  vitrariorum  ,  quando  ad¬ 
hibeatur,  zi;  304.  Qiialis  adhibenda ,  ibid. 
Ubi  plerumque  reperiatur,  ibid.  Ejus  va- 

,  ibid, 

Arleniciim  Chryfiallinum.  73;  136  ■ 

Ars  elaborandi  vitrum  inter  recentiorum  in¬ 
venta,  z6o.  Ejus  cognitionem  vero  .efle 
antiquillimam,  ibid,  Afiaj  ignota  fuit,  ex¬ 
cepta  Sidone  ,  &  China  ,  quibus  fero  inno- 

Aftenre  color  in  Cryftallo  montana.  136 
Aureus  color  in  vitro  faftidiofus ,  104.  Sum- 
V  f  mam  . 
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mam  attentionem  AtCi^txdX^ihid.  Idem  Co¬ 
lor  in  vitro  plumbi. 

Aurum  impedit  efFervefeentiam  vitri.  379 

B. 

BAlaflij  color  in  cryftallo  montana ,  136. 
In  vitro. 

BoCcarellx  quid  fint.  2.81. 449 

Bollito  quid  Iit,  1.8.19  44.  Quomodo  fiat,  8. 

Borfella  quid  fit  Italis  ,4^1.  Borfclla  da  fiori, 
ihii.  Borflellapuntataj/ird.  Earum  figu- 
rx  expreffx. 

Britanni  fe  vitro  quondam  inficiebant.  Z37 

C. 

GAdmias  proprietas.  4* 

Cairulcum  Germanicum  ut  fiat.  I9f 

Caeruleus  vel  aquae  marina:  color  fimplex* 
47.fo.5'8,344.  In  vitro  plumbi.  119 

Calcaria  quid  fit,  10.  zo.Z78.  Ejus  forma  de- 
feripta,  ibid.  &  45  f .  Ct-  /e^^. 

Calcedonius  ex  vitro  formofus,  8z.  Ejus  va- 
xia  &  multiplex  praeparatio  ,  ibii.  e^’  /e^f. 
Omnium  pulcherrimus  dcfcnbitur  ,  94. 
<y-  feqei.  Quid  circa  praeparationem  calce- 

donij  obfervandum.  37® 

Cali,  videKali. 

Canna  vel  fiftula  vitrariorum  exprefla,447  4f  i 
Ccruflae  in  officinis  vitrariorum  ufus,  i  y7 
Chalybea  miftura  pro  fpcculis.  197 

Chryfoliti  color  in  cryftallo  montana.  138 
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Chryfolitus  orientalis.  1 5’0.;8o.j9i 

Cineres  vitrariorum  quales, Z93.  Unde  hodie 
advehantur, Non  omnes  fal  xque  can¬ 
didum  reddunt.  515 

Cineres  ex  diverlis  plantis  &  herbis  recenfen- 
tur.  17.18.308,  e?- ye^^. 

Cineres  fmegmatici  unde  advehantur  ,  310 
ex  quibus  arboribus  parentur.  ibid. 

Cineres  vegetabilium  optimi  quales.  ibid. 
Cineres  fraxini  &  Oxyacanthi  metallum  red¬ 
dunt  candidum»  ibid. 

Cinerum  qualitas  ut  cognofeaturr.  i. 
Claudiani  infignis  locus  de  fphsera  vitrea 
Archimedis.  164 

Cocci  color  ut  extrahatur.  204 

Colcothar  pro  piatoribus.  3  6t 

Collum  in  vitro  quid  111,28.32^,  Semper  de-' 
cutiendum  antequam  recens  metallum  ex 
olla  promitur,  ibid.  Quare,  ibid.  Ubi 
conjiciendum.  ibid. 

Colores  in  vitro  ante  elaborationem  Lene 
mifeendi ,  46.  Male  pra:parati  venuftatem 
&  fplcndorem  non  exhibent  ,71.  Inten¬ 
dendi  funt  vel  diluendi  pro  ratione  ope¬ 
ri^»  46.62 

Colores  ia  arte  vitraria  maxime  infi- 
gnes.  345 

CompoGtum  ex  quo  Galcedonij  Color  fifqua- 
lefit.  73 

Cribrum  anguftiun  &  ligna  arida  omne  decus 
fornacis  conflituunt.  2l 

Crocus  ferri  vel  Martis  quid  fit,  36.  37.  Uc 
¥6  fiat 


INDEX. 

Ha.t  Sulphur  e,  ibid.  ^ceto  forti, 

/or»’,59.  361.  ^quaregia.  40, &  561 
Cryftallinum  ut  fiat,  18  feqq.  Idem  ut  fiat 
elegantius.  30 

Cryftallo  in  Officina  vitraria  debentur  pri- 
mx.  302. 

Cryftallum  montanam  pr^parare,  141:384. 
eandem  tingere  colore  viperaz ,  1 3  f .  ejus 
operatio  valde  periculofa  ,&  caminum  re¬ 
quirit  largum.  ibid* 

Cryftallus  ex  pulvifculo  optima,  i.  Omnium 
optima,  II 

Cuogolo  quid  lit,  305.  Ubi  colligatur,  ibid. 
Cuprum  omnium  metallorum  maxime  mal- 
leabileeft,  348.  Malleabilitatem  in  cuden¬ 
dis  nummis  promovet,  ibid.  Modico  igne 
funditur,  Citra  magnam  difficulta¬ 

tem  ab  igne  in  pulverem  refolvitur  ,  ibid. 
facillime  a  fpiritibus  acidis  vel  fale  corro¬ 
ditur,  zW.  a  cadmia  augetur.  3^9 

Cyaneus  vcl  turcinus  color  in  arte  vitraria 
prtecipuus,  66.  \J i  ibid.  200.364 

E. 

ENcaufta  ex  qua  materia  fiant.  i6f 

Ejus  vox  unde  derivata.  39f 

Encaufta  &  Amaufa  unum  &  idem.  385 

Encauftum  Mbum,  167  :  396.  ^qu£  mari- 
«4:,  188.  Balafsij  coloris,  11^.  Carulcum. 

188.  Flavum.  187.  Nigrum.  185: 184. 
Vurpureum.  i8j':  397.  Rofeum.i  ij :  ziS. 
Rubrumj  i  14«  Tumidis  gohrm  referens 

CQ- 
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178;  396.  Violaceum,  igo.  Viride, 
180. 

Experientia  plus  docet  quam  diuturna  ftu- 
dia. 

Ex^' ei  imenra  quibus  tindtura:  ex  cupro  extra- 
hintur. 

Extn^ioliumiditacis  ex  tartaro  quam  (it  ne- 

txtremitas  vitn  qua  cannis  adhxret  femper 
decutienda  antequam  metallum  recens  ex 
olla  promitur. 

F. 


■pErrettum  Hifpanicum facere, 34;36.  Quid 
(ignificet,/^.  3^2,.  Ejus  utilitas,  36. 
Ejus  notx  341.  Unde  derivetur.  Eo 
capillos  denigrant  Hifpani. 

Filix  herba  quando  refecanda ,  16;  307.  Sal 
reddit  copiofum  ,  ibid,  -Aureum  colorem 
mirum  in  modum  reddit,  17.  Sal  tartari  ei 
addi  non  debet. 

Fixa  falia  cuprum  folvunt.  2-,* 

Flavus  color. 

florentinaSummm  eft  hic  hoc  vocabulum  pro 
moneta  quam  Florentini  Hajium  vocanr' 
eandem  habet  magnitudinem  &  craflitiern 
quam  prx  fe  fert  nummus  noftratium, 
quem  nos  Ducatomm  appellamus.  2 1 

Forfex  vitrariorum. 

Fornaces  in  quibus  cuprum  &  cadmia  fVa- 
dttur  cujus  fint  magnitudinis  &  ftru- 
«ura.  - 
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Fornacis  interior  facies  ex  gua  materia  fabri¬ 
cata,  z8f.  Exterior*  i86 

Fornacum  formx  diverfa:,  278.  cr^feqq.^^z. 

CT*  feqq.  . 

Fornax  lic^nis  ficcis  &  durioribus  calefacien¬ 
da.  2y.28.29,n«.3“- 

FrittJe  nomen  unde  derivetur,  318.  Quid  fit 

&  quomodo  fiat.  8.  feqq.  19. 

518.  e?*  feqq.  quot  horis  abfolvatur 
^  feqq.  ejus  varix  fpecies.  - 

Fritta  in  calcaria  non  commovetur  nifi  o- 
■  mnis  fumus  abierit.  2.79  - 

Frittx  qux  ex  pulvere  fit ,  &  ejus  qux  ex  ■ 

rochetta  orientali  extrahitur  difterentia.Jo  > 
Fumus  in  fornace  vitraria  femper  noxius  eft, 
&  fumme  vitandus.  if.iS.  29.5’4 


279  - 


«92 

i 

198 


Fufor  apud  vitrarios  quis. 

G. 

GEniftarum  lacca. 

Glafs  unde  derivetur. 
Glailumcuracquifiverit  nomen  vitri 
Gluten  pifcium  in  officina  vitraria.  „ 

Granati  color  in  vitro  communi,  107.X08.  In  | 
vitro  plumbi.  " 

Granatus  Bohemicus  Colorem  in  igne  fer-  ^ 
vat.  i 

Grumi  vini  ,3.31.  Ut  calcinentur  ,  81.  300. 1 
An  difiTerant  a  tartaro.  2.99 

Gypfum  in  officina  vitraria*  ^99 

H. 

HAlfinellx  quid, 282.-  Earum  locus  in  for-  ^ 
oace  deraonftratus,  449  ' 

Hara-  i 
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Hammonitrum.  jjj 

Herb^  capillares  an  femen  proclncantr  3^7 
Herbx  quz  AI  recidunt  quando  refecan- 
TT^^'.  ,■  308.  CP- /eoo. 

Hyacinthi  ex  vitro  plumbi  confeftio.  377 

I 

TAfpis,  87.569.379.  Fufionem  non  rcci- 

T  ■  P'"*  •  •  Mf 

Igms  in  arte  virraria  utramque  Facit  paof, 
nam ,  Prj^fat.  Ejus  violcntu  in  quibufdfnt 
noxia. 

Ifatis quid  fit. 

Inftrumenta  ferrea  quibus  operari;  in  arte  vK 
traria  utuntur  munda  &  polita  lint  opor¬ 
tet ,  18.  Eorum  varia  nomina  &  figu. 

447* 

KAIi  diverfa:  fpecies.  293.  ^ 

Kali  quando  refecandum ,  297.  Et  quj 
ratione  cineres  ex  hac  herba  comburan- 
.  ihiL 

Kircheri  experimentum  dc  vitro  pium- 

I. 

LAc  virginis. 

Lacca  coccinea  pro  pidVoribus  ,  103. 
feqq.  Balallij  coIoris,2i  f.  Rubra  inftar 
fanguinis,  214.  Vari j  coloris,  190.  C^feqq. 
Cyanea  vel  ultramarina.  200 

tacca  ex  ligno  Brafilien-fi  ,  2ro.  Ex  ru¬ 
bia  ,  ibid.  Ex  granis  Kermes  21 1.  Ex 
floribu» 


INDEX. 

floribus  Genift.spro  piftoribus,  Ex 

papavere.  19}.  Ex  Kolh, ibid.  Jecjq.  Ex 
Irid-,*^*^.  Ex  Violis  rubris ,  Ex 

floribus  Aurantiis,  194.  Ex  Papavere  er¬ 
ratico, /i/J.  Ex  floribus  Borraginis  ,  ibid. 
Ex  floribus  Brafficx  ,  ibid.  Ex  Gladio- 
lic.  ibid. 

L.icca  vivifli;  cx  Ma’.v? ,  194.  Ex  Pimpinel- 
hjbid.  Ex  omnibus  aliis  herbis.  ibid. 
Lafteus  color  in  vitro  egregius ,  113.  Idem 
ma<Tis  pulcher  magisque  candidur.  1 14 
Lapides  qui  vitro  faciundo  aptifunt ,  8 :  303. 

Eorum  differentia.  301, 

Lapides  prctioli  colorem  in  igne  depo¬ 
nunt.  ^  32’9 

Leera quid  fit,  284.  Ejusdeferiptio, ac for- 
maexprefla,  ibid.  &  449. 

Legumina  quae  fal  reddunt.  511 

Ligna  dura  &  arida  in  Officina  vitraria  ad¬ 
hibenda.  2^:28,29,0,522. 

Libavij  de  vitrariis  judicium.  290 

Limatura  ferri  vel  chalybis  pro  CroCo  Mar¬ 
tis  ,  37’  ?9.4<5-  , 

Lixivium  ex  Soda  vitrariorum  &  calce.  3  97 

M. 

jyjAgifterium  quo  cocci  calor  extrahi- 

Magnefia  unde  di(5la ,  332.  Hodie  ex  Ger¬ 
mania  aiTertur,  353.  Foditur  etiam  in 
Italia  in  montibui  Viterbij  ,  ibid.  .Pede- 
montana  omnium  optima ,  2$;  27,33.  So~ 
mer- 
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nier/ctcnfis  Pedemontanx  ajquiparaturJ 
541.  Sapo  vitri  di(fla. 

Magnefia;  proprietates,  27:  29,  532,  3<jo. 

Ejus  pr^paratio  tingendo  vitro.  35 
Mallcabilc  an  pofllt  confici  vitrum.  27  e, 

M  . 

Margaritas  color  in  cryftallo. 

Marmor  non  liqucfcit.  24 

Marmoreus  color  in  vitro  ut  fiat ,  1 1  f.  Frit- 
•'on  rochctta:  dcfiderat.  ihii. 
Mafla,  mons  prope  Carraram.  8 

Materia  ex  qiu  fmalta  omnia  fiunt.  i6e. 
O-  ‘ 

Mercurius  non  Jiquefeit.  24^ 

Metalla  pro  coloribus  bene  calcfnanda ,  71. 
xion  omnia  fufionem  recipiunt ,  uti  nec  o- 
mnia  femi  metalla,  244.  Uno  eodemque 
procedendi  modo  prasparata ,  colores  ta- 
men  mutant  pro  ratione  ollarum.  321 
M^allici  colores  male  reclufi  unionem  tia« 
cturarum  cum  vitro  ordinarie  impedi¬ 
unt.  ^ 

Minij  in  0£Scina  vitrariorum  ufus.  iqg 
Modus  quo  elaboratur  vitrum  plumbi ,  124 
Vitrum  commune. 

Modus  quo  fal  Alfcali  a  metallo feparatur.  j  /4 
Mols ufus  in  tundendo  tarfo.  ,20 

Monita  paftas  earumque  colores  concer- 
nentia.  lee  Gv  T 

Mortariilapidei  in  tundendo  tarfo  ufiis.  gTol 
Muraicumopus,}82.  Ejus  derivatio,  ibid- 
Mufivumopus. 

Niger 
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N. 

Niger  color  in  vitro  ut  producatur  ,  m. 

Idem  nigrum  adhuc  pulchrius.  1 1 1 

Nigrum  pro  encauftis.  184.  /e??- 

Nitrum  purgatum.  7J 

O. 

OCcA/fl  quid  fit  Italis.  i6:jy.  iS4  , 

Ollarum  numerus  in  fornace  pro  ratione 
orificiorum  femper  duplex  ,  z8o.  Qua¬ 
re.  ibid, 

OUx  fuforiai  ex  qua  materia  confient,  286. 
Qua  ratione  formentur » Earum  di- 
verfa:  figuraj.  41 9*  449 

Onychinus  color.  45 

Opali  color  in  cryftallo  montanai  ^  136 

Orpello  quid  fit,  41.  ejus  calcinatio  &  vir¬ 
tus.  41. 

PAfiaChryfoIiti  orientalis,  ip.  Coloris  1 
carlefiis,  ip.  cryftalli  montana,  142.  i 
Granati  orientalis,  i  f  3 .  Saphiri  orientalis, 

I  f  2.  Smaragdi  orientalis, 144. 147.  ; 

Topafij  orientalis.  I49 

Paftarum  diverfarum  confe£lio,  I4.e^/e^^- 
if/.  &:feq. 

Perfici  color  in  laifieo ,  116.  in  tempore  eia- < 
borandus  &  quare.  ibid.  i 

Perfpicilla  ex  vitro.  Trafati] 

Pica:  marina:  color  in  vitro.  41»  47*  fo-  * 
Pila: 
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Pilxiapidex  in  officina  vitrariorum  ufils.  y 
fhntx,  &  herba:  qusc  fal  reddunt,  308. 
fetjq*  Pro  operationibus  chymicis  quan¬ 
do  refecanda:.  307 

PJantx  qua:  colorem  fuppeditant  ad  extrahen¬ 
dam  laccam.  399 

Plumbi  calcinatio.  lii 

Plumbum  in  Ce  rediens  ollas  perrumpit,  37^. 
Quare.  ihid.Z^  377. 

Poculorum  &  vaforum  colores  pro  ratione 
magnitudinis  vel  intendendi  vel  minuen- 
di.  46 

Prsfaraiacluo  requiruntur  in  omni  fornace. 

Proprietatum  vitri  enumeratio,  246,  247 
Pulvifculi  nomen  ufu  receptum.  291 

Pulvifculus  idem  quod  rochetta.  1-291 
Pulvis  ruber  multis  in  vitro  coloribus  infer- 
viens.  ^8 

Pyromachium  quidlir.  igf 

R. 

R  A  mina  di  trecotte  quid.  fo 

Regia  Greshamcnlis  collegij  Societas 
laudata  ,  236.  Quem  in  finem  crefta. 
ibid.  ^ 

I  Rochettx  nomen  &  natales  ,  i.  295*  Idem 
denotat  quod  pulvifculus.  Exigua  ta¬ 
men  harum  fpecierum  differentia,  291. 

ejus  conficiendi  modus,  292,  Sal 
candidius  reddit  Soda  Hifpanica.  i.  20. 
Rofichiero  quid  fit  Italis. 

Ruber  color  in  vitro  pellucidus.  43.  212 
Ru- 
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Hubini  color  in  Cryftallo  monrana.  . 

Rubrum  plenum ,  116:  117.57?'  inter  co¬ 
lores  difficiles  numeratur,  104.  Ineo  con¬ 
ficiendo  fumma  attentione  opus.  ibid. 
Rubrum  tranflucidum.  ^^5 

Rutabulum  quid  fit  ,  10.  449.  Ejus  figura 
exp refla,  ibid. 

S. 

SAccharum  Saturni  ut  fiac.  160:595 

SalAlkali.5i5.  Candidum eft, 3 14-  Gu- 
ftu  nitrum  refert ,  ibid.  Ab  aere  ac  humi- 
ditate  facile  diflolvitur  ,  ibid.  Vi'rum 
reddit  fragile,  ibid.  metallum  fluidutn 

icdAit,ibid.  In  Galliis  copiofe  proflat, • 

Galli  eo  utuntur  loco  falis  communis ,  ibid. 
Exigua  ejus  quantitas  cura  antimonio  &ni- 
tro  mifta ,  quantitatem  croci  adauget.  5  2'  f 
Salexcalcemuraria,  19.  Exdiverfis  herbh  ac 
plantis  quando  extrahendum,  16.  &[«{<{• 
£x cruuaCcij,^  icuaccis.3T7.  oai  mariOUm 
66.  Saturni  candidiffimum,  160.  Expulvi- 

fculo  vclrochetta  ut  extrahatur. 

(^a  ratione  illud  copiofius  exeat.  3*  6,  li  ■ 
Sal  Tartari  ut  purificetur.  3  * 

Salia  loco  ficco  fervanda  ,313.  Ex  corpori¬ 
bus  homogeneis  optima.  3^^^ 

Salis  volatilis  experimentum.  3f*' 

Saphiri  color  in  vitro,  1 10 :  371.  Idem  magis 
venuftus,  III.  Idem  in  vitro  plumbi.  131« 
Saphirus  orientalis,  ifi.  Ejus  confe<flio 
juxta  Portam.  ...  ^2* 

Saroleman  ia  Officina  vitraria  quis.  184 


index. 

Sarofel  quid  (ir.  jg* 

Saturni  Sulphur, i6i.  Sal. i6o.Saccharum./^/d. 

Scoria:  in  Officina  vitraria  ufus,  ^4.  Ejus  bene 
prarparatxiignum,  ff.  f6.  Exea  elegans 
aqux  marinx  color  in  cryftallo.  iM. 
Seraveza  mons  prope  Carraram.  8 

Smakum  ,  ^Ibum.  167.  ^quaMarifta  188. 
BaUfsij coloris.  2if.  Carhleum.iyy.  188. 
C<eruleumpiBorumy\y<).  Flavum, \%y.  M- 
18}.  184.  Purpureum,  Rofeum, 
217:  Zi  8.  "Turcoidis colorem  referens  ,178. 
Violaceum,  189.  Viride,  180.  C»*  jeqq.  Variis 
coloribus  inferviens.  365 

Smaragdinus  color  in  vitro  communi,  fo:  62, 
63,  364.  Idem  in  vitro  plumbi.  lig 
Smaragdi  confedto  juxta  Boetium  de  Boot , 
586.  Juxta  alios. 

Soda  quomodo,  &  ubi  acquiratur,  297.  Quan¬ 
do  in  ufum  deduci  coeperit.  ibid. 

Specula  ex  vitro. 

Stanni  in  Officina  vitraria  ufus.  igj. 

Stratificare  quid  fit.  3  f :  60 

Succi  concreti  omnes  non  liquefeunt;  244 
Sulphur  pro  encauftis&lacciif  ut  figatur.  220 
Sulphur  Saturni  purificatum.  j  60 

T. 

*  J  'Aleum  fufionem  non  recipit.  i.. 

Tarfus  quid  fit  &  qualis  eligendus, S.quam 
niinutiffime  tundendus ,  9.  elegantius  vi¬ 
trum  prxbet  quam  arena,  22.  vitriolo  dat 
conliftentum  ,301.  ubi  macer  fuerit  quid 
-agendum.  ^  ^  ^ 

Tar- 
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Tartarum  quid  fit ,  }z6.  Ut  uratur,  8r.  joo. 
ubi  calcinandum,}i6.  Vafisadhsret.  Z99 

Tartarum  &  grumi  vini  an  redle  dicantur 

unum  &  idem.  2.99, 

Tartarum  vini  rubri  eligendum.  «i 

Tinftura  Martis.  561. jSz: 

Tomenti  albi  in  officina  vitraria  ufus.  205 

Topafius  orientalis,  149.  Ejus  confectio  juxui 
Portam.  «59®! 

Topafij  color  in  vitro  plumb,  1 29.  In  cryftallo 
montana*  1  • 

lYemoUnte  quid  fit  Italis,  41.  Ejus  calcinatio 
&  virtus.  ^ 

Tudicula  perforata  exprella.  4f* 

Turciaus  color  in  vitro.  fo-66 

Turcoidi  naturali  nativum  colorem  deperdi- 1 
tum  reftituere. 

VEgctabilia  omnia  qute  copiam  prxbcnt 
alkalifati  falis  vitro  apta  funt,5o8,Pro 
ratione  tempeftiviatis  anni  difFcrunt.  tbtd. 
Viride  ex  Malva,  194.  Ex  Pimpmclla,  64.194. 
Smaragdinum ,  fo.  62. 6?.  Smaragdinum 

in  vitro  plumbi  admirandum. 

Viridis  color  admirandus.  f 

Vitrarij  colores  quos  intendunt  non  lempcr 
afTequuntur.  544* 

Vitrarij  quot  horis  operentur.  ^9® 

Vitrarius  alias  fufor  nuncupatus. 

Vitri  antiquitas  ,  Vr<ef  Anth.  249. 

ejus  utilitas  &  commoditas*  ibid.  Uius 

multiplex. 

‘  Vim- 


I  N  D  E  X. 

V/tnoIum  Anglicum  nullius  prcri;  pro  ia». 

.’VKW|,„veo„i.&cco„ofi,i.rp.gp„3 

1'VitnoIum  Vmem  cx  quo  verus  &  ^ 

„  ,  color  c^ruleusextrah?tur.  * 

,lVurutt,  ubique  p„„i  pote/l.  p,,*, 

o^c“s^:Tulrrutr"'s^"-^' 

Au  ™ncab,leeo„ficlpor™r^’?"- 

I-i9Uefcitnoncalcin3C^r,i48  AnZ/"^^' 

■  ter  raiuerulu  anuumere  ur  , t 

Y'  ^  ^iictalJo  tingitur  jia 

i  CandidfmutS* 

:  Commune  ut  elaboretur.  S  ’ 

yittum  Venetum  veneno  dilToIntur  ,  1^7 

c,-  ^  fm- 

ptrum  Cupri,  ,77.  Plumbi,  „o..2,.  s«„. 
titrcm  plumbi  ut  elaboretur 
bd™™  cJmira"? 

Wmmariuus  color  vel  Cyaneus. 

■  !?r-  Unde  nomen  habeat 
I  5  3 1 .  An  ferra  fu,  vitrum  tin  J.  * 

‘Wcafruleo.  jZ7.  Nupera:  in^  ^ 
;exiftimatur,  iz8.  ExG^rrm, 

iccm.  e;us  confedio- 

I  5^9.C^Aff. 


Ledor  Benevole, 


DVtrt  nos  alibi h^remsydm  typis^huu 
abeft,  CT*  opera  expeHationemnojtramveh 
-  morantur  vellunt,  irrep ferunt  nonnuUa ,  qua 
^el  lyncaos  faUerent  ,  nonnuUa  qua  excufar- 
muTratlcne  poffmt  :  .c  ie  illis  qutdem  non  ej^ 
Jr  multum  laboremus,  quis  enm 

asrh  ferat  erratum  ctrca  aptces  lucrar um  .  r  \ 

Ea  pro  candore  tuo  eo ,  qut  fequttur  ordine  corf 
tigas  etiam  atque  etiam  rogamus. 
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